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1. 
ТЕОГНОЗТЯ. 


ОБъяовЕния РАЗРЫЗА ГОРНЫХЪ ФОРМАЦИЙ оть Москвы › 


къ югу до Бълевл, 


ие. -А. Кейзерлинга). 





”Приложенный ЗДЪСь разрзъ горныхь. Формащй 
основывается на набаюдешяхь, произведенныхъ 
‘мною, часпию съ Г. Прохессоромъ Блазуусомъ на. 
пушешестиви, совершенномъ въ 180 году, по ие 
ложенио ТГ. Барона` 'Мейевдороа, часпию же на 
вшоричномь путешестви съ Тг. Мурчисономъ и 
Вернелемъ, по р аонто Его Стятельства Гра- 
‘Фа Канкрина. 

` Русскимь ‘теогностамъ и ученымъ, пушешество- 


вавшимъ ‚ по Росси, при ОИ Правишехь- 
Торн. Ж)рь. Ен. Т. 1819, ее 

















ства; удалось наконець опредьлитть' дальныйшее 
распросшранеше Формащи горнаго извеешняка. Из- 
вБешно было, что каменноугольные. пласты, въ 
южной Росси ‚заключаютея въ сей Формащи, и 


чо. БЪ Валдайскиху горахь они шакже вешрЪча- 





ющся съ нею. А потому надлежало съ шочноспию 


"решить весьма важную задачу объ ошношени ка- 
менноугольныхь пластовъ къ горному извостняку, 
какъ дая поаученя спонания. о’ находящихся въ 
немъ пластахъ угля, такъ и для шого, чтобы по- 
ложить предъаъ неосновательнымь надеждамъ на 
ошыскание его. Эта задача состояла изъ двухъ ча- 
сшей. Сначала надобно было узнашь: можно ли 
опредфаить геогностически, раздичьые яденьь. вхо- 
дащте въ сосшавъ.. уноманушой Формащи, а по- 
шомъ изслбдовать связь ихъ ‘съ угаисшыми паа- 
сшами, и ошношеншя напласшовантя ихъ. Опышы, 
произведенные въ Англии надъ опредваешемъ чае- 
новъ Формаци горнаго известанлка, остались безъ 
успъха, почему и здфсь сначала также нельзя бы- 
0 ожидать лучшихъ результатовъ. Однако ходъ 
нашихь ‘изслдовани въ 1820 году былъ принашь 
преимущественно удобный. дла р\Ъышента, первой 
части вышеозначенной задачи. Еще недавно в9з- 
_ вышенности Вандая, были геогностичееки, изелБ- 
дованы Подпоаковникомъь Гельмерееномъ, и. мы, 
предъ ошъзздомъ своимъ изъ Петербурга, удивая- 
лись огромнымъ раковинамъ Ргодис(а$, кошорыя 
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г. 4 
э 


были ‘извленены въ значительномъ количеств изъ 


слоевъ горнаго извесшняка, лежащихь. надъ’: угаи- 
сшыми пластами. по’ръчкь Прыкшь, ‘а потому 
`намь показалось чрезвычайно страннымъ, что въ 
торномъ извесшнякв, изсаъдованномъ нами при. 
'пушешестили въ’ Архангельскъ, начинал ойтъ Вы 
шегры до Хоамогоръ, и опипуда опять вверхъ: по 
Съверной. Двинз до’ Усшь-Ваги, мы: не вошруылиян 
ни одной изъ этихъ замвчательныхь раковинъ. 
Между ивмъ мы видБаи у Вышегры слои горваго 
известняка, совершевно ‚сходные съ Валдайскими, 
и длежапие. непосредетвенно на древнемв красномъ 
цпесчавикь; а подъ ними ошкрыан, слой огнепоешо- 
янной, черной глины, соотв шешвуюний новиди- 
мому, углиепиямъ `пластамь Прыкши, пошому что, 
сколько можно судншь’ по полученным дурнымъ 
экземпллрамъ, онъ заключаль ить же остатки рас+ 
шенйй (Биртазна, Нсо14ез). Едивешвенное различие 
эитихь. извескиковыхь паастовъ’ оть 1иЪхь, ‘кошо- 
рые ‘находятол въ Валдайскихь возвыишенностяхъ, 
относительно, напласитованя, еостоийть въ шомъ, 
что они ‘залегают въ’ гораздо низнемь горизон- 
п. Напропивъ, мы налили  вездь въ больтомъ 
количествв , другую, не менфе замфаательную 
‚Раковиву, вазываемую ЭригЦег тоздиенз!8 Сов, 
или” (Вог (ез ттозеиет815 `Фитиера, или Бру 
тег СРогзез Бух, которая, сколько ми 
иЗВЗСНиНО, гевгностиами,. обозръвавиими Влудайсныя 








возвышенноеши, ‘еще’ нё’была ‘ошкрыта: ‘Въ ‘по-. 


саъдешыи; ‘при’ пофздкь’ изъ Москвы къ мЪето- 
рождентямъ. каменнаго ‘угая’около Тулы; ‘мываюаи 
опашь' ЭЗригИег. 1103фие0515_ въ мстахъ, лежащихь 
къ съзеру ошиь Серпухова) но’ въ известняк око- 
чо Тарусы ' эша раковина” ‘совершенно исчезала“, ‘и 


тпуптъ ваконецъ мы! ошкрызи, до сихъ поръ еше 


не вешрёчавшуюся, раковину Ргодисвиз 215аз. Мы: 


шакже нашии ее‘ у’’Ааексина”вадь глиною и ›сао- 
ими‘ песчаника; кошорые у деревни  В1евцы ‘содер- 
жапть ‘угоаь; и здЪеь же вадъ слоями, въ’ коихъ 
находится’ ‘Эша’ раковина, ошкрыйся новый ` @ленъ 
Формащи ' горнаго известонака, закаючаюнцщий Эрил- 
{ег тезар!абиав ‘и’ множество шеребрашулийювь 
изъ" роду' Захама: Мы еще’ далъе отравились “къ 
тогу, до: Воскресенской! слободы, ` гдЪ’ каменноуголь- 


ный ‘пиасигь, залегаешъ `подъ. шолешымъ 'саобемъ 


месчаника,. надЪ кошорымъ находится: извесшнякъ’ 


съ ‘безчисленными, кусками роговаго камняги крем- 
ня, изобваующий мелкими раковинами Тегебгаае 
и баюсито]амае, шпогда какъ’ въ небольшомъ ‘паа- 


ошЪ известняка, ‘закаюченномъ въ песчаник, ‹ва- 


ходашел роды Сур118 вмвств съ большими” про- 


дуйусамн. Въ Смоленской губерни, въ ДО. вер- 


сшахъ. въ западу отв Вязьмы, при ручьв Дима, шак= 


же открыли мы горный известнякъ съ Ргодис(из . 


ваз, по несодержавийй раковины: Зриег 1105-- 


даеляз. И такъ мы можемъ ушвердишельно ска- 


ь ( 
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зашь, что эти объ раковины никогда вм5ст не 
ветр$чающеся; и поелику,  какъ въ. ‘Валда®, отакъ 
и въ, Тудв.и Калугв, известнакъ, съ Ргодиеа$ 
21раз сопровождается“ угаистыми: ^пласшами: /010 
ошкрываешся, › чп ‘’эшюоотъ, сизвестиякъ оимзеопуь 
болъе. близкое отношен!е къ каменному ‚углю: с 
верной Росси, нежели бъдый. известнакъ ›.‹ изоби- 
лующий. раковинами: Зри{ег лпо5фаетз1з. Разаише 
эшихь ‘известняковъ  совершенио^ подтвердилось 
наблюден!ами,. произведенными нами въ’ течеве 
ныниняго ‚года. Оно. обнаруживается, какъвъ.съ- 
верной! и. въ южной Россш, шакъ и’ на УрааЪъ,; гдВ 


огромный толщи горнаго, известняка образуюнгь 


- цфаыя ‘горы. Но каменный уголь’ ‘южной, Росси! 


находится въ совершенно ‚ другихъ; ‹ ошношенйяхы 
к этимъ разносшямъ ‚известияка, что. въ’ по- 
сабдетвги будетъ разсмошр%но. Однако: же мыие 
могли сдълашь сочнаго. закаюченгя ‚объ отноше» 
нтяхь. напластовангя этихъ ^ известняковъ пока 


не. распространили вашихъ  изсаъдован!й къ югу 


за Воскресенскую. слободу. `Разръзъ объяснаепть, ках 


кимЪ образомъ, при всякомъ › теогноешическомъ. из: 


сабдованши, ведевномъ. опуь Москвы’ полько до Во: 


скресенской слободы, . обнаруживается вверху йз= 


вестнаякъ, съ Ргодасё1$ ‹о1раз, особенвоесли ‘пред 


варищельно уже замьшиаи’ на‘ всемъ езверз не» 


ббяьшое. падене. къ: югу; когда уже» узнаяи; ато; 


извесшнякъ съ Ргодис#$ о1юаз: показываешся .вс- 








эдБ вдоль края Волжекаго, бассейна, ‘который ‘на 
700 хушовь подняв ‘надъ поверхностью ‘моря; и 
когда; нашии;: чщо’известнякъ, несодержащий боль 
шихъ продуктусовъ’ (вблизи ‘коего овоциру5чаешея 
‘огромное число раковинъ. Зриг’Нег тозфаетв15); ирн 
ВъипегрЪ, лежипть непосредственно ‘на дбвовлана 
евихъ‘ пластшахъ. Однако жъ‘эшо’ мнзве; Ковров 
но ‘видимому бымо’подерёплено ` многими“! обсшояь 
шельсшвами, измёнилось при ‘распроетранени на 
шихь  набаюденй въ нынфшнемъ” году. Мы’ оты 
крыши, что. известняк съ. Ргофасвия отказ‘ въ 
Туль и Калугь, равно вакъои въ Валдайскихь гоз 


ахъ, непосредешвевно ‘находигися на девошанекихь 
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и. 


возвытенносптяхт, образующихь кряжъ по южнон 


му берегу Волжскаго ‘бассейна; Тенерь понятно, ‘до 
какой степени можеть: бышь ‘важен вопроез не 
откроется‘ ди’ извеотнакъ съ Ргобисвиз. ©1оаз и 


св углемъ баесейна еъверной` Росси, под®/ извести 


някомъ, заключающимь Эри’Иег 05фиев15; ибо 


птогда въ большей. ‘части’ Росепь, коморая  нокрые 
ша’ послвдвимъ, можно было: бвр искать‘ на’ нзко= 
шорой глубин® каменный’ угоиь. ‚ Напиаетнованте 
при Вытегр$’ показываенть ‘противное. Для дадь> 
ныйшаго же объяенентя сего вопроса служипть/тпак= 
же приможенный здВев ‘разрёзъ. на кошоромь 
означеньх ` мвеша, гдф упомянутые: пласлты’ можно, 
наблюданть: ° относительно! взаимнаго положения, 
ихъ. 'Надъ извеспиикомь, закаючающимь ЭригШег 


ы. 


т 


тозйей315; слъдувиь ‘разноетаь” итого“ же’ ‘извебш- 
няка; отличающегося пнб\еьу чинно‘ слой’ его: нерез 
межаютнся съ ‘пеепрыми: рухляками. Эта” пеепирые 
рухаяки можно вижъииь даже въ оеамой `Москеву в 
Сервуховь иовъ’ ‘особенности’ ври Жаширъ. На'Окь 
при- сель о «Лу4ки’; о вЪеколько ‘пониже! ‹ Серпухова; 
они образующтьъ’” посшель одного извеентковаго паз 
ета. коего ‘верхнюю? часть’ ‘воставляепть озанозин 
ешый въ излом; евраго в’ бълаго цвлутау ‘извести 
някъ, содержащий: энкрининчиьку) оситанки:› рыбъ ти 
больяие шатофилише:  Совертненно лпопиь’ же’ из 
весптнякъ, ‘ветр5чается: ‘въ каменоломняхь” села 
Нодмбклова) ‘въ’З-хь веретахь’ опув моба врезь 
Оку по Тульскому шраквуу: вмзсать ‘еъ. плонтнымиь) 
краеноваитымъ. извеситнявомъ, _ покрыйьРиь мнотИх 
ми овЪимыми! ‘патнами “и оярожилками’ } йо зач 
каючающийь  РрРофабаз а 5аз оСов. Въ’ вв 
еколькихь ‘версшах® ‘ниже Тарувы; ‘въ’ ‘семъ ‘ияве- 
етанак в вмбенив съ Ребе” Таз титеку ме ова- 
шали: Еаотрьа|аз ЭеЬ12о5ота; Ргодисарайе2 
ов и даже РРофиееив 21598; Эта наблюдая 
недаяй повод думараь;: чаю увоману ый на раз- 
рэ отадвльйо ноказанный энеривимовый`извесии- 
няк®} который йбкрываенть красный” ‘мергежь: Виз- 
веетнняка, водержащаго ‘5 рее изозбиет 1 ‘но: 
помь переходийть. въ известнякь ‘65’ РРодаси$ 
5и95ини я; а этот далъе пережоднийь ‘вт изве- 
спиякь 65 Реофисви9 о1юав. 











„ Основываясь. на. семъ. разръзЪ, я. долженъ. за» 
‘каючить, что, извесшнякъ съ Ргоисва8 ‚ о1хаз не 


простирается | подъ; › известнакомъ-. со. ,Зриег \ 


1103 аеп31$ ВЪ ВИДЬ непрерывнаго пиасша;,. и чо _ 


поэтому.‘ нельзя :‹было бы: надъяться открыть 


‚ каменный › уголь; напримфръ,  подъ Москвою и въ:ел. 


‘окресшносшяхъ: Ио шакъ кажется, ‘ито ‘известие 
някъ‘еь раковиною. Ргодис! аз. ‘010$. иосъ камен- 
нымъ, ‘углемъ’!' образовался вблизн` древней ‘девонт- 
анской‹ Формаци, тдь, жили: шакже бапомизо]ата 


и. Сург1з, дая существован а. которыхь, какъ.и 


для Ргодисвазс1оаз, върояшно, ‘необходимо: быко ' 


присутешиые. расшишельныхъь › веществъ. ‚ Напро: 


шивь.ЗриЦег 0103 аеп$1$  обиталь. в5` безпрез 


ДЪАЬНОМЪ «океан, и известнакъ, закаючаюцщий: эту 
раковину, ‚еетаьпродукшъ моря, кошорое слишкомъ 
удаяено было ‚ош 1 земель; и: острововъ ‚ . анпобы 
`осадкамъ. егб могло ‘сообщить черный Цель, оп 
разяожившихея ‘растительныхъ ‹.остатшковъ. Эа1о 
объяснять, почему. при. Вышегрь: извеспанякъ. .со 
ЗриИег ` 11054е1315.‘лежипиь’. на девонанекихь 
пиастахь,, шогда` вакъ на всьхъ выше. лежащихъ 
мъсшахъ: онъ замъщаешсл. ‚известнякомъ: съ, Рго- 
дисбаз` о1оаз. (Сей `вопросъ. весьма важенъ, шакъ 


что его еще» нельзя совершенно рить по. ‚одно-_ 


му пнолько означенному разрЪзу, и шбмъ ограни- 
чишься. Я по крайней МЫрв съ. шочноспию гизао- 


жиаъ набаюденл и инёны свои, желая, чтобы они 





дхату 





Э 


были разсмотръвы моими. шоварищами ‚по. наук 


и изсаъдовантямъ. 





э. 


ГЕоГгностнчЕскоЕ ОПИСАНТЕ УЦЕ, УЧАСТКА. ОКРУГА. ЗААТО= 


‚‹ УСТОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ. 


(Г. Штабсъ-Капишана Богословскаго. 1-го). 





‘ 


Пространство, › обсяфдованйое. мною въ геогно- 
сшическомъ. ошношени.-въ 1841. году, сосшаваля= 
етъ ‘южную. .и югозападную части ‘дачъ Сатшкни= 
скаго и Злашоуспювекаго заводовъ... На восшок% 
на, рубеж Европы съ. Азей, стоишь. веизмённый 


стшражъ, масшитый сшарецъ.Ураяъ;. на’ Евролей- 


свой стюронз шявушся -Уреньга_н:Увалякъ, юнЪй- 


пия Урала; ‹даяъе- къ западу. Нургумъ съ Лукашемъ, 
Матшкаль, Зюрашкуаь и наконеце ‚Сука съ Уваномъ, 
позднфйица. грады› горъ, замъчательныя по веди- 
чин своей. . Продольныл .› долины, ‘заключающияся 
между ‘этими. главными ‘горами, ‘разбициы мяоже- 
сшвомъ ‘другихъ небольшихь. горъ, возвышенй и 
бугровъ, (у поднолий копюрыхт .извиваюшся. ис- 
шочники“ и: р®ки, 


Цлл_‚легчайшаго.. обзора мБешиости, ‘а сопишу 
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прежде всего тпечене  рьчекь “и р й ннану по. 
порядку съ юговосшока. | 

Здъсь, вскор$ за гранью Заатоустшовекихь заво- 
довъ, въ земаяхъ волосши Куваканской, береть на- 
чало ръка Ай `у подошвы Уваляка изъ болошт, пи- 
шаемыхъ нагорными ключами, и тшечешъ оошомъ 
на еБверовоетокь Между Уваликомь “и Уралолеь: У 
деревни ТПарыповой, въ Ай воадаетъ съ. правой 
стороны: ръчка Сара-Зюльга, а пониже прошокъ 
озера НИпаньииз. На проток устпроена запасная 
паошина для Заашоустовекаго ‘пруда, ошетолщаго 
отсюда’ верешь на 50-птъ. Неподалеку ошъ озера. 
Птаныяхь разработываейтся: Семибранекй же- 
лъзный рудникъ, опть ‘чего’ и самая’ паотина: низ 
эвана_ Семибратекою, ‚^С®’ лбвой етюроны въ Ай 
бъжинть` ръчка. Юракъ, копорая, ‘выхода изъ’ за 
Уреньги; прор®зываепуь долияу, раздвшяющую , гбч 
‚ ры Увачякь и Уреныу. 

О дальньйшемь тиечени ‘роки’,Ал, ‘за зредъаами 
опаеываетаго мною! участка, д. упомяну  здвеьвь 
коропиихь саовахь: миновавъ Златоустовский. зас. 
водъ; ТАБ‘ она спруженной водой движенть завод 
екля колеса, огибаенть гору Урейьгу, и принльь въ 
себя; кром® другихь- ррчекь; Кувашь; Куеу: и’баты 
ку, изливаетел вв року’ Уху. АОИ 
АЙ. вообще быстрь, узокъ измелокь; ве смотря 
на частую ошлогосшь береговъь и’обвльный приз 


щшокъ водъ а изъ эпюго должно’ закаючить, ‘что 
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еклоненте долины; ‘по кошорой онъ’ пробтаетаъ, 
весьма крушое; и чо `разрушеше'‘породъ ‘вверху 
долины ‘сильное, а образованте ‘наносов внизу ско- 
рое, А какъ ваибольшая’ часть’ побочныхь ‚рбч 
ныхъ долин; въ обобенноеши ‘же поперёчныхь, не 
сравненно круче главной, по аегко' вообразить, 
какъ ощушишельно должны’ выравнивашься зд®ш- 
ня впадины, выпуклости и крушизны—непремвн= 
вы ‘сб детв!я бывшихь потшрасенй земли. Безъ 
еомнзн!а; озеро. ПШпанышь` было’ въ древности 
гораздо глубже и обширнъе пынфшняго, и’ въ 
опрестностяхъ` его; а`можень быть й’въ боаь- 
‚ шей: части: мзеть, который ны покрыты б0- 
лотпами, волновааиеь друргя озера, но’ въ продола 
жене ‘шысячельций ‘иль и: песокъ заневаи' изъ. По 
всей вБрояшносши, шакжеё” в русла аынёшнихь 0 
токовъ ‘не были’ всегда паке углажены и не имзли 
теперенувей постаененной покатости: емзао пра 
гаи‘ ирежде воды“ёъ: камня на’ камень” радосино 
лепвли“' на’ бой’ съ: голыми утесами, ‘и’ шумнымъ 
свонмъ вебельемъ——эимъ ‘даромъ’кипучей юности; 
оплАнали: ‘ущелья. ? 

Ръчка Больнюй Березякь;: проскающая“ у во- 
сточной подошвы Нургуга; довольно близко’ оеу- 
щестивляенть_и въ насшолщее ‘время картину была= 
то; нааершанную ‘мною’ По’ рубау и даяёко: по бе- 
регамт ея раскиданы, какъ бы мочвымиа’ рухами ги 


ганов,’ огромныя гиыбы песчаника; Рыбы” ‘эши 
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округлены, и по видимому ежегодно, во врема дикаго 

весенняго ненстовсшва. Березяка, перскочевываюлнть 
‘ съ м5ета. на. мъешо. Рчка Большой: .Березякъ, 

присоединивъ къ себъ рьчку Малой Березякъ, 

стремишея къ югозападу, и, прорвавшись между 

коненнымъ ушесомъ „‚Нургума и. развалинами Безъ-, 

имянной горы, . поворачиваетъ ‚на западъ ‚и, пада- 

ешь въ Юрезень. 

Въ шу же рЪку Юрезень льешся и рьчка. Боль- 

шаа_ Казагаза, шекущал въ шомъ же направаен!и, 
какъ и Березакт, но по другую, сшоропу, горы Нур- 
гута. Сама же Юрезень, - служа между  усшьями 
Березяка и _Калагазы. гранью, земель. Юрезенскихъ 
и Сашкинскихъ, н задерживаясь попюмъ. нъкото- 
рое ‚время, въ прудъ. Юрезенскаго завода, бысшро 
несетея паконецт въ Узу. НА 

Речка. Малая_ Сашка выходишь изъ, болотъ, при- 
лежащцихь къогоръ.Увану; усиленная поспюроннн- 
ми р»чками, извилиспиямь  пушемъ _  достигаепть 
Саткийекаго завода, гдЬ вме. съ р%чкою. Боль- 
пой’ Сашкой наполнлеть прудъ. 

Рвчка Малый Кыль вышекаешуь недалеко опть, ' 
_Калагазы, но бъжипть въ промивномъ направаевии, 
а. именно на сфверовостокъ. подль горы Машкиая; 
впадаешь въ озеро, Зюрашкуль. 

Рвчка. Большой Кыль начинается недалеко опт 
р5чекъ ТОрака.и Березака, печегъ, пода$ „Лукаша, 


И соединившись съ Певлианьиомь, уходишь, ВЪ, 
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‘озеро `Зюрашкуль, По’ ситоронамъ ‘обоихъ Быловъ 
мьста‘ врезвычайно’ ‘болошисшы, въ особенносши 
вбаизи ‘усшьевъ, тдь’ озеро Зюрашкуль вовее уже 
недоступно. “Западные и’ сфверозападные ‘берега 
озера менъе болотисты, но все же низменны, и 
шозько’”на свверовосшочной сшоронв возвьинает- 
ся береговой ‘каменный оплот ‚состоящий изъ 
песчаника: На съверъ котшаовина Зюрашкуля 'вы- 
шагиваешся; понижаешся, съуживаешея ‘и’ емъ- 
наешся  наконець  логомъ’рф9ки Большой Сашки, 
въ’ кошорую посшоявно' стремятся вапорныя во- 
ды озера. 

Рьчка Большая ‘Сашка’ сперва бъжищшь прямо’‘на 
съверъ  подяБ горы’ Зюрашкуля › пошомъ ‘общекал 
ее, склоняешел' на западъ и въ этомъ направлен 
съ развыми извилинами’ ттечеть къ Саткинскому 
заводу, ‘откуда, по выходь изъ пруда, сшремишся 
опять на’ свверъ къ, рёкв Аю, 

Въ началь Тюня 4844 года, точными изм рен! 
ями опредваено было все падеве' ръаки Большой: 
Сашки. ошь озера Зюрашкуля до Сашкинскаго пру- 
ДНЕ 

Оказалось; чо ‘озеро Зюрашкуль ‘ выше’ Сат- 
кивскаго ‚пруда почти 150-тью саженями ‘(149 
саженъ” '1-нъ’ аршинъ 10-ть` вершковъ), ‘апушь 
рёчки опуь. озера до. пруда: сосшавляенть около: 55 
версить (52, версты. 580-ть саженъ). Сльдешвенно, 


приблизительно, среднее ‚ падене рьчки Большой 


й 
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Сатки’ равняетеа 4-Й сажени! иа каждьтя 140-пть _ 
саженъ шецевхя. Сколько. можно судить на вЗЕАяДЪ, 
по друмя рбзки УПТ участка имвющь падеше 
не меньшее, а \ныкошорыл,* какъ напримёръ Бере- 
зякъ, м гораздо. большее. 

Рька Ай, въ вершинахь свонхт, должна имвть 
паденте, подобное `СашкЪ, во: въ посаБдешии  оче» 
видно уступаеиь сей въ быстрошь. _Изъ сообрая 
‚женя тезена ръчекл, само собою слфдуенть, что 
общее поаожеше. УШИ. участка (ве’` привимая въ 
раземоирън горъ) значительно господствуешь 
надъ мёстами, лежащими опть него на сфверъ и 
западъ; припоминая же, что: по барометрическимь 
ваблюдентамь Позковника Терлецкаго, рвка `Ай въ 
Заашоустовскомъ прудф надъ поверхносшью моря 
находится въ 2452 саженяхъ, или почиши въ поау- 
верситв, невольно себъ предетавлаемъ, какъ в03> 
вышены здшия долины, въ особенности у вер- 
-шинъ Ал, `КВыловъ, Березлковъ, Калагазы ‘и Малой 
Сашки. 

Вов мазыя горы и отшкаонь: большихъ горъ; за 
исключешемъ обрывовъ и ушесовъ, покрыты раз 
личнаго: рода лЪеомь; Подошвы горъ большею‘ ча- 
‚ето болотаиеты, а потому, на нихь’ произрастая 
епть. лишь мелктй ельникъ. Луговыхъ. ливспть: мво- 
жесшво, но лучшими ечитаюгися ‘луга’ долины ‹Ай- 

` ской, куда каждогодно переесляютися на лышнее 
время съ конскими_ шабунами, ‘по выговоренному 
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условтю,; прежеце вдадфаьцы земелк, соеъдае Баш- 
кирцы, Раскивувъ. свом коши, эти безпенные. сы 
ны природы „иредающея олпрадной. дяа ннхъ‘иъ- 
ни, удивяйлбь, върояшно, неутомимой ‚и много- 
сложной  дпятельносщи . нашей, равврывающей и 
обработывающей. подземные клады, какъ мы ди» 
вимся ихъ бездьйещиею. 

Седешй въ. УШ участь всего два, и. по. Баш 
кирскга: Крушюкова н Шарышова деревни. Преж» 
де существовало заводское селене ‚по р®чкв Ко- 
релкЪ, баизъ Корельскаго рудника, но было выж- 
жено дошла щайкою. Нукаяева. 

За иевлючещемь дорогь  ‘опть завода. до рудни- 
ковъ_ Баваяьекаго., Корельсваго и Влючепскаго, по 
циому учаенку ‚пробипуя. поавко кой-гд шроц- 
ки, иногда теряющуяса въ. бозотахь, иногда пре- 
граждаемыл горными россыпами, 

ВеБ горы УШ учасшка съ нъекозько ‘знази- 
шельнымъ прошяжешемъ проспирающея ошъ.сЪ- 
веровосшока къ югозамаду между 1-мъ и 5-мъ ‘ча 
сомъ. Опиступленя рЪдки, даи незначительны, `с0- 
ставаяя частные случан,. Пользуась этимъ’ замф- 
чанемь и заучивъ прихопмивыя ‚ очершашя раз- 
чичныхъ горъ, можно угадываиь. не: подько, ошно- 
ситедьное  позожеше мЪоза, но иовремя, по укио- 
нению солнца опть анши направлена: ближней го- 
ры. 


ВЪ горахь малькь,. на первый взгаядъ: безпоря` 











дочно ‘скаоняющихел въ разныя ‘стороны, ‘обна- 
женные пласты `свидвтиельствуютщъ’ большею“ ча- 
спию/ своимъ. положешемь о шомъ же’ паразяелиз- 
мь чин подъема. 
Эпоха” посльдвихъ воздымашй и ‘потрясений, ко- 
порыя прешериваа’ здбшняя ‘почва, ‘давно’ уже 
‘’ прошаа; во пышаливый умъ’ геолога, разбирая ош- 
``посишельное положешще и ‘составъ’ горнокаменныхь 
`‘породъ,. производившихь ‘и прешериввшихь различ 
ные переворошы; ошничаешь ‘предшествовавийя 
и послвдовавиия: собыпия, свазь между ними. и ваг- 
ян{е одного на другое; словомъ,  начершываешь’ не 
слыханную ‘прежде ‘историю’ какъ ‘бы но вебспори- 
мымъ документамъ забвеннаго дошолв архива. 
Въ УШ участкв ветрвчающся сабдуюпия глав- 
ныл горнокаменвыя ‘породы: . 
1. Слюдистый кварць, 
9. Кварцишь. 
5. Саюдяный сланецт: 
Д. Галечникъ (конгломерат). 
5.. Неесчаникъ,; 
6. Глинистый сланецъ, 
7. Вулканичесь!й ‘кварцъ. 
8. Зеленый камень. 
Слюдистый; кварцъ находится шолько на Ура» 
я. Тамъ недалеко ошъ вершинъ р$зчки Сара-Зюль- 
ги (въ единешвенномъ мЪет в, гдБ а изучаль Уралъ)_ 


_явалющся обнаженныя скалы ‘этой породы, шор- 
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пащуя изъ! под гроесышей: и напосовъ ` поищи 
отвБено; съ, прибаижешемъ, къ вершин горы, 01% 
умножающея: въочиеа в ‚и величин; навоненъ..‘ели- 
вающеа:: и возетающуь, между ПРП и Азей по- 
чшн, венрерывною, и отъ времени позуразрушец: 
ною зубчаиою сшзною. Г 
‚Слюдиспый кварцъ, „Въ общей масев,  цвфиа. снЪ- 
‚жнобЪааго; сяюда закаючаетса въ. пемъ, мельчай- 
щими“ блестками, кошорыя, или разеъяны ‚по ‚оди- 
начкЪ, › изи: ‹сквучены ,‚ безпорядочно; образуя пре- 
рывчаиые иене ‚параллельные ‘между ‚собою тои- 
кте ‚прослойки; Цвышь саюды" въ проелойкахть 6с- 
ребристобъаый ‘съ сзровашымъ ‚ отаивомтъ. Свро- 
вашьй, отаивъ зависиить, оть ‚едва заминой: при- 
мазки особеннаго. минеразьнаго вещества. пиБаБНо- 
 краснаго ева, бьииь может, из семейства по-` 
левошпанюваго: ‘Иногда бывающь видны еще’ ири- 
зматическе продолговатые кристаалики» чернаго 
цеъеа съ: баестящими паоскосшами; похолие на 
‘шерлъ. Оба эти мипераза могушь служить: къ 
мБешному: опыичйюо `саюдйстаго кварца, когда. най- 
дутся, въ: развипии, достшашочномь дая сопредЪае- 
ня. мипералоияеанато "ихъ ‘значентя. ‚Саюднстый 
кварць. горы Урала, суда+по наружному видуесить 
порода... первозданная, и. ге образовавшался ири 
такихъ. условяхь; кошорыя! осле не; поворялись 
на ‚земномъ: шарЪ.: Какой ‹орпенной ‘породой. ‚нод 
нать. 'сяюдистый, кварцъ: не видно; но; доажна по>- 
Торн. Журн. Е» Т. 1849. г 


й# Вябл 
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ЗАВЗОН, Однако” жтъ; чо’ трапитомь; копюрыйз не 
усиьу нрорваннь слюднентый кварц, по’линииро- 


стирания ‘ииеперевуняго Уральскаго ‘гребня, ‘вылиаз 


ся’о рез» боков, ‘наралавльный требню, шрещиньк` 
Выжаван ся ‘этопиь грапиниь вструБчаентся' навоз 
сточной сторон. Урала огромными ‘шюлщами. ‘ | 
`` Возньииениьгя ‘сопки горуь-Уреньки" Ти Увалака 
пИОТАя ‘босптойш изъ кварциша, за‘ которыми с48>. 
дует ‘внизъ по ошклонамь ‘слюдянын славец. 3% 


перо ‘дбяжно ’ закмочить, ” ипю’ваюданый  ‘слйнень 


> ев порода поздиъйниано происхождения“ ‘еразй$ 


пельно` ‘съ кварциломь: Гл 66 эй: торы идунй» ` 


пизменною прядою, там” обть вершин до подноз 


` дийи выкавыюваентея, только ‘елюданый вланець; 


оЖварцийеь корь Увилака и Уревьги весьма ©хо2 
денъ6ъ кварцином® ‘гор Юрмыг и Гаганая: "Саба 
да въ немв! заключиетеся ‘блестками; вростьывеь 
глазомь сдва’отаичаемыми. Кварциять ›отанчаеша 
ся оть песчаника сливнымъ сложенемъ; въ сл дз 
лаве‘ мего также ‘и нъжиностью на ощупь: Онъ 
ннакой ке чистоты в бъаизны, как чистый ‘крема 
неземъ, ‘получаемый ри химичеекихь разаоженяхт. 
На' друкихь` обанахь ‘торьй Уренвниу еъ ‘которой 
я'вообще болъезвакомъгивиь съ Увалякомь, взбруо- 
шенный: саюдяный сланец ризевчент жилами вул 
кавическаго кварца: Прошияь ‘деревни Вессловской 


выступаюнть’ изъ’‘нодъь ‘сяюдянбсланцевыхь” плаз 


` ешовъ скалы зеденаго’ камня 'наконенъ вошрчает- 
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ся во многихь:‹ мыетахь магнитный желъзнякъ, но 
не. спаошвными массами; а ‹ кристаллизовавш ся 
скупо. въ саюдяномъ сланцЪ: 

'Уреньгинсшй саюданый, еланець представалепть 
омъеь › тлиннетаго ‘вещестива ‘съ’. кремвистымъ, 
преникиуи ую почти непрерывно блебтками‘слюз 
ды пьес. какъ. будизо’ бы произошель” изъ древ» 
нихь. наносовъ ‘пееку, глины в’ смодьь подвергав= 
михсл. возвьниенной иемператур® и’ енаьному. да- 
‚ венно: при бурвомь напор подземныхть ‘огнен= 
ныхъ породъ. Въ’ самомъ: двль, въ У реньгинском\ъ 
саводаномь/ саапць можно иногда: видить песчаник ь, 
а чишаяеь ценсиногу: саюды, слюданый  сланен 
переходнить ‘въ шопуь ‘гаввистый сланецъ; о кошо+ 
рый ` длаве кв: занаду разетилается у подошвы 
пеечаниковыхь” горъ. Глинястымъ с елапцемъ: назв 
ваю такой, который  содержипть мало ‘слюды, ‘а 
иногда ‘и вовсё елоие содержииг, какъ шо’обыкно- 
венно на значишельномъ удамени  ошь У рама. 

Но правую. сторону Ая, недалеко. ошь_-Семн- 
брашскаго рудника; на’ ‘вершин. небольшой горы, 
видны крупопадаюне иекривленные пласты `саюЮ- 
данаго. сланца, по ‚обзию саюдьу подобнаго Урень- 
ганекому: Ноб бу рый жельанякъ Семибрагтекаго руд- 
нина закнючабтся уже: въ. ганиистомь слаяць.: Въ 
обизирпом»: разное$, изъ нонорако добывали: глину 
дя: Семибратекой: нлопшины;: д удивянися чисто= 


В: обид женешахь .. О Ва саюдисттато, пе> 


. / ` * 
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ску. Казалось; уто’елюдиептый: кварцъ. Урала быль, 
`нетерокь и; перенесенъ_ сюда. Въ ‘охристоглини= 
стомъ пескф, покрывающемъ слюдистый песокт, 
замьшны ‘также’, блестки слюды. Выше лежать 
гальки кварца’ и ‘песчаника. съ кругляками’ бураго 
желЪзняка. Еще выше ‚таинистый песокъ ‘и ра- 
счинтельная земая. Подь ‘слюдиетымъ’: пескомъ заз 
зегаепть глина’, до. иеизвфетной’ глубины; вёрояо1- 
но: измвнающаяся вт» цвБшахь, и о: боиъе; то. 
мене песчанистая; подъ гаиною же долженъ наз 
ходиться щебень; состолий преимущественно изт 
аннислаго ‘слаица. Очевидно; чтопропааситки‘ сяюз 
‘дисклаго’ кварца здЪсь : случайные. ‘и, одолжень:сво- 
имъ‹происхождешемъ: разрушению. глыбъ Уральска=. 
го. ‘саюдиетаго ‘кварца; опипорженныхт, можешь, 
`бышь, во множеств® опт родимыхъ скалъ, во времл: 
сильнаго и довольно ‘общаго возмущен!я природы, . 
въ саъдешые кошораго ганна, около Ссмибратска- 
го рудника превратилась въ глинистый сланецъ, 
а несвязныя частицы .‘осадочной жельзной руды 
въ паошный бурый: ‘жельзный камень. 

Нахождешя позднихь‘наносовъ’ слюдиестаго.- пе: 
`ску съ. гаипою: дают поводъ, заключайть, 10. 
образованте  слюдлнаго. сланца, ‘со времени появления: 
саюдистаго кварца и водъ на земной поверхносши, 
продолжалось по 06 стороны Урала до. ближай- 
шихъ  горныхъ возвышений ‘черезъ всв посавдую-. 


ия! энохи до посаъдней включительно. А потому 


+ 
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саюдяносланцевые пласты `` горъ,. примыкающихь 
къ Уралу, могут быть разаичной древности. 
Именно: когда саюдяносланцевые ‘плаешьг пере- 
межаюшея съ тлинистшославцевыми’ пластами, 10+ 
гда можно думать, ‘что’ они ‘нове древняко ‘ие- 
счаника, сильно развивающагося на западъ ошъ 
Уреньги и 'Уваляка ‘въ ‘паралявльныхь’ имъ’горахъ; 
а ежели на’ вершивахь ^горъ ' саюдяносаанцевыхь 
всшрёчаюшея скалы песчаника, шо ‘меньшая древ- 
ность ихь не подвержена ‘сомн®нию. 
Салюдяносланцевые пластпы горъ Уреньги и Ува- 
лака, прилегающие ‘непосредственно къ кварщииу 
‚изъ разрушенныхь скалъ ‘кошораго образовался 
древыйй песчаникъ, безспорно, ‘сшаръе  огромных® 


дполщуь древнаго песчаника. 


'Вирочемъ гора Уреньга не по всему прошяжению’ 


поднялабь въ одинъ разъ до вын?Ълиней высопты. 
Вшорой ей подъемъ произведенъ зеаенымъ камиемъ, 
швмъ самымъ, кошорымъ ‘выдвивуты’. песчанико- 
выя горы и _переломанвы пласты’ гаиниешаго влан- 
ца, покрывавшаго песчаникъ. Хоша. зеленый  ка- 
мень и прорвался на Уреньгв въ одномЪъ ‘шолько 
мвстпЪ, но `распространенте его_вь 'сокрышой вну- 


шренности горы, почти по веему ея прошяже- 


нио, обнаруживаешея, разсвянными въ сАЮДЯВОМЪ, 


сланць, кристаллами магнитнаго желёзнлка. Пер- 


вый же подъемъ, при кошпоромъ возсталя изъ подъ 
саюданаго. сланца кварцишовыя_ горы: Юрма, “Газ 








танай, Иремель, большая ‘чаелзь’ сопо»` Уваляка: и 
одна иаи двф только. Уревьгияскихь, ‚относится, 
'но моему мизню, ко вторичному издфяню. приви- 
пювъ, Трапипть, каходанийся, по. словамь. Г; Не- 
стеровскаго. (смошри Горный Журналь. за, 1855 
годъ И. 9-й и за 1857 годъ Л 1-й); на ‚занад- 
номъ ошкионв Юрмы, граниять, къ тогу ошъ Юр- 
мы,. гиейсогравишы горъ Губинекой, Березовой, 
Мышаля, Татарской и западныхь отроговъ горы 
Наземской, конечно, принадаежанть ‘къ числу мно 
гихь другихъ, укрывшихсл вивовниковъ давняго пс- 
ревороша, различасмаго мною, Замъячательно, что 
въ болыней чаещи_ перецисленпыхь гранишныхь 
обнажени, `аибо ву сосБдениьв ихъ, проявлаешся 
зеленый камень. Онъ, производа ларспий. главный 
заЪииий переворопть, по. проходить” жиаами: въ 
предшествовавшей. ему. огненной пород, шо под-, 
нимаепь сс кровлею, и, савмайсь посяв самъ, или 
ошкрывая пушь по шрещинь, оставалешь подъ 
кровлею пуспонвту, шо. наконец выбдряетея въ 
травишь, уступая ему роговую. обманку, а иногда. 
и спутника своего мавнишцый жельзнакъ, 

На. западь ошь Урсцьги въ осшааБномь про-. 
странсшвв УТ, участка, на ВСВхЪ- Ночши  воЗвы- 
шенгахъ, изъ подъ цаасшовъ глинистаго ‘сланца 
выказываешса песчаник, Подняпие обънхь .породъ 
`зеясвымъ кампемъ видимо во многихь мБсшахь съ 
перваго Вагилда. в, 
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Песпаникъ›овообще: неколько сюдиенть, и, 60 
держиить болъе. или. мене. таивы, а вочтому ЦВ 
шовъ. бываенть: ‹смбшанаыхь. Иногда о зерна ‚его 
ешекловиднье и охимичсски, окращивающел) разяича 
ными › бабдными ‘цвбтами, . Он. ваощенъ ›и: 157 
стокъ, а тд. провиввупть зеленым камвемт» тадыъ 
презвычайно вазокъ. 

Лежащий ‘на песпанакЪ у кинписнный саанецл инот 
гда ‘завяючаепиь ти®зда .бурако ‹ жежьзняка. 00490; 
наи. мене, значительный. | 

Толщина песпаниковаго яруса» 1сео мемрерывя 
‚ ность он однообразе на. ‘боаывомъ проешранопиув, 
лено. говоряпть, что осажденше песку провеходнае 
у’ береговъ морл;. Оксана, ; или. воабухе `обиирнато 
зодоемау прбстиравезагося ‘нЪвогда -`онть. поднодай 
Урала ‘и ближайших къ нему торъ далеко: на’ Ва» 
надъ/ Есшесшвенно; что прежде: веего- при. усптьЪ 
НО потоков низвергавшихел, въ. это» 
водосмъ, сдоаженъ - быль образоваться галечникт` 
И дъйспувательно онъ ‘попадается: въ небольшихъ, 
‘и отидфаьныхь.. горахъ; о проспирающихся ‘по. во» 
еточную сторону‘ ‘рёчки. Березяка. ‹`ТГалечникъ 
Эоточуь состоинуь ‘изъ обломвовь кварцитша, вле 
каничесвато ‘кварца и‘ сяюданаго :саанца;”‘закаю* 
ченныхь въ ‘песчаникв “и таанистомь’, славы: ин» 
‚окойБко: тпальковашомъ. Въ торахъу. лежащихь ту 


непоковъ^Верезяка, галечник® ожельзисииь, вил 


нат: 


` 
>. й 
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-о Ведь “иб мвр ‘возрастания! ‘наносовъ; ‘песку. и 
анны, ‘покидали возвъышавийеся' берега, ‘оставаяя 
за ‘собою’ ‘ходмиептый мыс ‘южной. ‘части нынБ- 
шяяго Саткинскаго ‘округа. Налсъверныхь ‘изза 
падныхь  ‘окойечностяхь “этого мыса, векорв за 
обаждентем® ‘глины, ‘посл довали ‘обильные’ осадки 
известняка. Есаи бы материк’ восшаваяюций 
участокъ мной описываемый, ^не ‚выйшель ранъе 
изъ водъ, ‘Шо’ ни ‘чп не вобпренятентвоваяо бы 
образован ю на немъ коры’ известиияка:: Общее зна» 
читеньное возвышене`‹ УТ лучастка снадъ’окрс- 
спностами съверною‘ и’западною: ‘совершенно: под» 
врвпияейть "догадку ранняго’оего зосушентя: Въ. по 
самое ‘время, -какъ’л сосфдештвенныя ‘низменныя, м 
сита покрывазись известнякомъ, ‘назвыступавтемь 
материк, Въ уединенвыхь и малых. водовмыстие 
чищахъ;‘вмфейеВ съ, таиною, га отчасти ги? 6ъ и6с- 
комъ;‘осаждалаевижельзная руда. 

чВдругв ‘подземныя ‘силы ‘снова ‚пробудились: зе- 
‚ ченый камень, преемникъ 'граниша,‹спервагоусгирез 
мился по’пушиз:ареложенпомупредиественникемтъ; 
потомъ, ‘подвинувшись: соптв’ Уреньги: › верепиь на 
50-пть’западнзе, ‘поднаяъ въ: эшомъ. промежуюкв 
безчисаснное множество торь глаечниковых т пес- 
чаниковыхь, глинистосланцевыхь и‘известиавовыхт, 
нъкопзорьтах. же’ ‘нагромозднаъ изъ: собсшвевнаго 
вощестава ти наконець даль. поверхности. земли 
ошъ видъ, котораго главные очерки, въ. мБ- 


й 


95 


стахь мноюгсописываемыхту, сохраничиеь. и поны- 


нъ, не смотря на’ усиатя: времени, ешремящагоеся 


мало посмаяу все’ изгааживаеть. 


Галечниковыя горы въ УП участкБ еоставая- 
юпь баижайция къ горв_Увалаку съ западной 


* 
стороны. Галечникъ можно раздБанть на нееча- 


ный и гшеистый. Вотораго рода галечникь слое- 


ванцть и покрываепть первын. 
й 


'Огромныя горы» Норвунть, «Лукапиь, Зюрашжуль, 
Сука и Уванъ, ‘почии всею маесою’ востолить ‘изъ 
псечалика. Зеленый’ камень; '6крываясь въ лихъ нб- 
драхъ, ‘рвдкоу ‘ито: въ ‘видЪ жилы, прорываешея 
въ’ бокахь; ‘аибо гу подошвы ихъ. Но вулканиче- 
сек кварцъ, паававиий на зеяеномь камнЪ, повиди- 
мому, не’зналь преградъ. `Высочайшия ‘скальипесча- 
инка” разеваёньй имъ” въ’ разяичныхь; направаенгяхъ. 
Неправильные. 'ромбоедрические куски’ обрушивав- 
‚шагося’” ‘песчаника; ‘окружающаго^ скалы; `часшю 
сохрапяюнть ‘на одной ‘изъ плоскостей свойхъ при+ 
паавяенный кварць. Отдфаьныя глыбы кварца; ра- 
скидываюнтея ‘на’возвыченгяхъ, ‘отпклонахь: изу 110+ 
дчожий ‘торъ,‘разеваваясв. опилуда “по ‘долинамъ: и 
русламиь источников Вузкавический: кварць, ‘иро- 
бравпийся‘ по мальйшимъ) трещинамт, вмъепув съ 
отдваавитимися газами и въ слЪдъ за: ними, могь 


находиться въ! огненной ‘яидкости самобышно, и 


мог‘ образоваиться: на оечешь ‘изого иже’ песчаника, 
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при непосредешвенномъ его прикосновении. еъ! ог 
ненною ‘жидкостью; либо горячими ‘газами: 
Вев попти визменныя’ и ‘пе имфютщия-больваго 


‘ 


протаженгя горы обнаруживаюнть на ошклонахъь 


свонхь глинистый сланецъ. Вершины же нхъ окан® 


чнваАЮшел 010 песчаниковыми скалами, типо сопками 
зеленаго камнл. 

Кора ганвистаго сланца, по многимъ соображе- 
нгямъ, не должна быть толще деслти саженъ; 
среднюю. же полщину, песчаниковаго ‘яруса я по- 
дагаю во. ‘сто сащенъ. | 

Зеленый: ‘камень, . прохода. чрезъ’ песчацикь и 
гаивиетый сланецьу заплавляат частиць о ихъ въ 
веществ® своемъ ‘не `рЪдко въ. больших, количе»- 
сшвахъь, притомъ ошъ разаичнаго. охлаждения: подъ 
неодипаковымъ ‘давленемъ” крисшаялизоваяел боле 
или менъе. явственно, ‚а потому не удивительно, 


чи наружный видъ. его чрезвыпайно разнообра-- 


‚ венъ. Эпоха ‘извержешй зеленаго камня, по многамъ 


й 


признакамъ, быма продолжительна) так чо я 
саъдоваваия изляня всптупали въ. предшесилвовав» 
ния и:уже застывиия. Хоша. главными: миперазо- 
гическими составными. пасшами оставазись пт. же, 
позовый лизать и амфиболь, 10 опюситольное 
количеситво этихъ! пастей. насколько разъ измЪня- 
лось. Магнашный жельзнак, сърный волчеданъ, 
мъдный коачедаиь и: друг». мотаяличеекя ‘соеди- 


нешя, ‘сопутешвовавъ. боле, ‘или мене, постпоаяк» 


\ 


9% 
но) при ловкъ ‘или’ другихь усаовтяхь, зелепому 
камню, ‘изпестариаи ‘его прихошаиво. “Веб эши'0б- 
столтельстива ‘ий зависящий опь’ нихь ‘отаичия 36° 
ленаго камня’ должны составлять предмепеь ‘ис-, 
каючительна го изучения — изучешя  шруднаго, ‘16 
вазкнаго’ и ‘любопыизнаго> 

Зеленый камень, участвуя видимо въ строения 
многих горъ, УТ ‘участка, образуеить здесь же и | 
самобыйтную `` тору Машкаль. Въ зеленомь” ками 
Матшкальскомь попадается“ сфрный колчедань, Но. 
иногда столь. мелко вкрон, ленный, а цвьтомь столь 
обманчивый, “что нельзя сказать утвердительно, 
примотиваетиея ли къ нему мфдный коласдань иай 
нить? › 

Магнитный желбзнякь, олань изъ ввравйшихь 
спутииковтъ ‘зеленаго’ камня, ваходишея въ УШ 
участкв въ самомъ зелевомь ‘камив и `в%® поро: 
дахъ въ нему соприкосновенныхъ, очко’ разеван- 
ными кристалаами; `но. на еЪверъ ош горы Мана 
калл, за предвлами участка) банль вого эевегий; 


та р®чка Большая “Сатка повернула На западъ, 


‚ является огромными Звеньвми в зеаенокаменной 


гор’ Магнининой! 
Далье по’ течевио р5чки Болытой’ Сашки` мож 


но видънть убъднтельнойние примвры" назежан я 


‚ извеешилка на глинистом% слани5; а ганнистаго 


сланца’ на’ несчаник р вх ей 


ГАЬ подло ‘вери породы ВМС; амь 
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не видно зелепаго кампя,, но’одинъ. вулканический 
кварцъ. Развазивищеся низменные гребни. пеечави- . 
ва обыкновенно сдва выдающея изъ. поверхности 
земли. Прошяженге. ихъ посшоянио . отъ сБверово- 
стока къ югозападу. Въ. песчаиику *п0`0бь сшоро- 
ны прислоненъ тавнистый/ саанець, вакаоняюний- 
ся. на юговостокъ и. на сЪверозападъ. ‚‚ Гаинистый 
‚же‘ сланець покрыть извесшилкомъ, Гль подпяшы 
гаинистый сланець и. известнякъ, днбо одинъ из 
‘вествакъ, тшамь всегда почши можно ошкрыь 
жилы зеленаго камня. Этопть зеленый . камень весь- 
ма однообразенъ: лонкте кристалаы амфФибола' про- 
низывающь, похевотилатовое. итБето, провикиутое 
спалошнымъ амФиболомь и окрашенное гуешюзеле- 
вым цвъиюмъ.. Въ мБетахъ взаимнаго прикосно- 
вевтя гаивистаго. славца съ извеспнакомъ ‚ первый. 
известковашь, а вшоройганниеъ. 

Если опредфаять: линйю подъема, горъизвесиа- 
наяковыхъ по, направлению главвыхъ: ихъ возвышеи- 
ностей, по получается чрезвычайно зоманая  аи- 
нуя; изъ чего должно’ заключить, чпю прохожде- 
ше зеленаго камия въ. известняк было до, Брай- 
носши ‘неправильно. И вь самомъ ДБА, примз- 
ры. -безпорядочнаго ‘положена: звленокаменныхь 
жилъ во множеств представляющей въ. горахъ 
известваковыхъ, окружающихь Сатикинский. заводъ: 
- `Въ срединЪ Сашкинскаго завода ‘обнаженные: зе-' 


аенокаменные. пласшы крузпаго’-берега`. рёки Саш- 
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ки, выходящей изъ: пруда; примвоатшезьнымь ‘вос 
имъ положенемт въ известнакв разительно дока- 
зываюптв, ‘ито изагантя зеленаго камня продбжа- 
лись. долгое время, и что промежущки” между каж- 


дымъизмянтемт ‘быин’ вемалые. 


Саткинский извесшиякъ весьма слабо киЦишь 
съ, кислошами, а пошому и есшь поводъ думать, 
оо ОНъ одоломишизировант; вирочемъ химическтя 
испытшан1я доажны’ рЬшинть: лпочно ан въ немъ 
содержишся углекисяая магнезя и въ какомъ ко-. 
личеств, въ постоянномъь или ни, въ‘ боль- 
шемъ ли при непосредстпвенномъ прикосновении съ 


зеленымъ камнсмъ, или ‘на оборошъ? 


Дорога изъ Сашкинскаго завода въ. приставь 
идешъ почти въ кресшъ простиравхя даинной 
песчаниковой горы Сними. Главное здаше. горы. -со- 
оружено изъ песчаника, шождественнаго съ песча- 
никами Зюрашкуая, Нургута, Увана_и_Суки. Низ- 
пие. ошкаоны горы, покрываенть крушопадающий 
гливистый саанецъ, дазфе по объимъ сторонамъ 


лежипть извесшнякъ. 


За’ двБ’ верешы-до ‹присшави,” въ `подняниахь 
пластахь ‘известняка, непрерывно’ са довавшаго 
от горы. Син, всшрчающея въ первый разъ 
окаменвлости ‘раковинъ изъ рода`Исишамеръ. Из- 
весшнакъ въ томъ’ мьешь, ‘въ’ ельдепиые осодержа- 


мя въ вещестав$ ‘своемъ живошноорганическихь 


к 
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осиАпщовт, издастъ. при шрени противный за« 
цахъ. 
По естественному. ходу ‘вещей; растительнал 
жизнь предшесквоваяа животной, ‚а воптому, либо 
въ низиихь глояхь известняка, анбо въ верхнихь 
пластахъ глинистиаго сланца, необходимо должны 
гдЪ нибудь находишься опиписки расшенй, ‘ван. 
знаки антрацита. Ни шЪъхъ, ни другихъ, мн® не 
случалось видыть, но Г. Несшеровский ‚(смотри 
Горный Яурнааь за 1857 годъ „№ 1-й) говорит, 
о глинистый сланец вблизи’ ‘уегиьл раки Бодь- 
шой Сдтки заключаешь опипиеки одвосъмяноаи- 
сшвенвыхъь растений, а гаивиеый сланець Змъи- 
ныхъ горъ, лежащихъ верешахъ въ 7-ми къ югу 
ошеь `Кусвнекаго завода, содержишь аншрацишь. 
Оба эши’отаичя гаиниетаго’ сланца, по сообра- 
женю Е описанныхь Г. Несшеров- 
скимъЪ, образовались `ВЪ одинь перюодъ до Нблвие- 
ня Сашкинскаго известняка, и’ сабдешвенао одно- 
временны съ гливистымъ саланцемъ. УТ ‘участка. 
Въ другихь странахъ находимы были окаменв- 
дости разаичныхь раковинъ и въ шолщахь 'древ-. 
нлго. пестаника, и. ниже его, а потому, совершен- 
ное. отсутешые. оргавичесвихь - осташковь: ‘въ 
швердокаменной - почвЪ УП участка Зеденуь липы, 
къ. тому закаюченио, чшо дя сохраненя изъ не- 
досшавадоздЪсь нъкошорыхъ, услоый, Во всякомъ 


 случаЪ, изъ ощносинельнаго положена породъьлясно; 
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чо озбрныя “и” болопаныя `рудьь представляюния 
разрабопываемый нами нынЪ бурый жельзилкъ, 
опыагаянсь и скопаллись въ кошаовинахь гаинн- 
сшаго сланца въ шо самое время, когда осаждаясл 
въ глубинахъ морекихъ раковинный  известнякъ. А 
эшо значиоть, что для расшвореня. желфза. суще- 
спповлла уже органическая кислоша, и `` что при- 
мЬсь фосфора, какъ ‘и въ новьйшихь жельзиспиыхь 
осадкахъ, ' была шакже ‘возможна, но истребиаась 
дъистыемъ вуаканическихъ силъ, всегда поучишель- 
пыхъ даа мешалаурга. Бурый жельзнакъ находитш- 
ся въ УПГ участкв въ рудинкахъ Бакальскомъ, 
Умерскомъ, Корельскомъ, Каючевскомь и Семи- 
брыпскомъ Гораздо вьииё: рудника Семибратекаго; 
ошь деревни’ ЕНарышовой ‘къ люгу’ верстиахь въ 
двухъ, ‘я видваъ обнаженный бурый желфзийкъ на 
береговыхъ возвышенносшяхь рЪки Ая. Галечиикъ 
у „истоков Березяка иногда весьма жельзиспь, а 
пошому по’ близоети ‘его, върояшно,’ оптыщутел 


‚также ги’Бзда  бураго’‘желбзнака. 
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Я. 


О вАГРАНЕХ: СО МНОГИМ СОПИАМИ, УСТРОЕННОЙ вт беря 
О ? т 


АИНСКОМЪ ЛИТЕЙНОМЪ ЗАВОДЪ: 1 4 


(В, Ппабсь-Капишава Носкова). 


Сь. Марша. мфсаца ‚прошааго 18.1. года, введена 
въ Беранискомъ Королевекомъ, : литейномъ; заводь 
переплавка чугуна въ вагравкЪ при 8-ми соплахь 
на хозодномъ душьв, и результаты этого опьина 
оказались столь же выгодными, какъ и получав-, 
пиеся до шого на вагранкь, дъйснвовавшей горя- 
чимъ воздухомъ. Обыкновенно плавили здъеь- пре- 
жде. на`однофхурменной вагранкь, 6-ши хуптовъ, б-ши 
доймовъ вышиною, холодным воздухомъ и тлогда 


х ; р 
на — шехФелл кокса засыпали 1% ценшиера чугу- 
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‘на (*). Пошомъ къ шой же вагранбв придЪфаанъ 
бычъ воздухонагр®вательный. аппаранть, состолв- 
ций изъ н5сколькихъ поворошовъ. чугунной возду- 
хопроводной ошъ. мёховь лирубы, помъщенныхъ, 
на разетояни 9-хъ Фушовъ’ надъ колошникомъ, въ 
чешвероугольномъ кирпичномъ. лщикЪ. Труба эша 
подымаиась воз вагранки вверхъ, дЪаала’ надъ 
нею стоймя ЛД повороша, каждый въ б-шь Фушовъ 
вышиною, и пошомъ спускаясь опять. внизъ, про- 
водила пламенемъ колошника онагрёшый_ воздухъ 
въ вагравку: При эшомъ засьышь чугуна на шу же 
> шеффеля кокса уведичилась до. Э-хъ ценинеровъ, 
и чугунъ. волучалел_ весьма` жидый и отанчный 
дял лишья. Г. ИТмауль, инспекшоръ въ здъшнемъ 
заводь, испышаль пусшишь шокъ холоднаго  воз- 
духа въ печь исколькими соплами, расположивъ 
ихъ кругомь всей печи, и Зшошь опыпть,. какъ 
сказано-уже, даль шошь же резульшайь пропаав- 
ки, ш. е. 2 ценшнера чугуна на = шеффеля кокса. 
' Количесиво вдуваемаго воздуха; ‘во вевхъ  этихъь 
случаяхъ оставалось одно’ и 110 же, таолько  дав- 
зеше въ послфднемъ естеставенно уже уменьши- 
лось. Такимъ юобразомъ продолжается теперь паав- 


ка въ эшой вагранкв уже въ шечеше 9-ши мъса- 





(*) 1-въ шехоель кокса, среднимъ числомъ, въсишь 40 Прус- 


`. скихъ Фунтшовъ, а Прусскай «уншь 15-шью. зол. 69-мя 


долами; ‘болье Русскаго. 1-нъ ценшиеръ '=.5-мь‘пудамъ 


‚«бещи’ вуштамь Русскаго. всу; С 


Гори Журн. Ки. 1. 1849, 5 
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цевъ, и всегда получается отличный антеййьй 
чугунъ. Нредетавяяющаяся‘ презъ по возможноснаь 
избъжащь расходовъ на построене и поддержаше 
возлухонагр5пантельнако аппарата, при получени 
1фхв же выгодныхь резулытатовъ паавки, собшаз 
ваяешъ преимущество’ этого’ способа. ‘Описан!е 
устпройстива и дЪйстшвгя этой: вагранки эд®вев. преде 
ставляешся. _ 

Печь скаадывается  из5’ огнепостоянныхь въ 
одинъ рядъ’ кирпичей; пригошовайемыхь’ изъ. 1-й 
чаеши огнеупорной бЪлой глины и 3-яъ’ частей 
ФарФоровой глины: Проетранешво (дюйма 8’ 9), 
остающеесл ‚между кирничемь и чугуннымь кожу- 
хомъ. печи, забиваешся пескомь. Подъ печи › имЪ- 
ев Въ выпуску покатость” и набивасшея ИЗЪ 
Фареоровой глины, св малою примЪсью ° огнеупор- 
ной; при набивев` хорошо ушаакиваешся. Внупрен=’ 
ность ‘печи’ имвешь нвсколько бочкообразную ‘Фор= 
му б-ши Фушовъ 1А-ши_дюймовъ вышины, `въ’рас- 
парв 2 =уша, въ. колошник$. 1-нъ Фушь Д дюйма: 
(Здвеъ считается Ангайскими хушами). На’ раз? 
споянш 1 хуша ошь пода сдфааны въ печи 16 
Фурмъ, въ два’ряда расположенных, какъ видно на 
рисунк®, внушри’ въ 1-нъ дюймъ въ дамешре, и 
расширяющуяся къ наружноеши печи. Спереди 
внизу печи имъетшся аркообразное ошверспие, слу- 
жащее для удобешва работы при исправаени вну- 


шренносши цеци, И закрываемое чугунною доскою, 
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вы которой уже Находишея ошверспие дяя_ выпу- 
ска. чугуна, Въ задней `‘еторонь печи на х Фуа 
пониже Фурмъ ‘находится сквозное, снаружи въ 
‚ Дх дюйма, внушрй въ 5 дюйма въ дамешръ, ош- 
верспые; забиваемое во время дъИетвтя  гайной, и 
служащее. дал дъйспиия презь ‘него аомомъ при 
очищенйи вагранки; Воздухъ изъ воздуходувной тру- 
бы входипть въ ‘особую: ‘чугунную трубу, обходя- 
щую кругомъ всей ›цечи ва выебить Фурмовыхъ 
отвереший; расположенныхь сооттииетвенно оп- 
`верслиямъ” хурмъ. Эти опверения” ‘по наружной 
сшвнЕЪ закрываются стеклами (толщиною онко- 
10 2 дюйма), а съ внутренней имьющь- кругаыя, 
корошкя шрубки, кошорыя вешавлающся въ Фур- 
меннмя отшверспия, въ спин печи’ ‘продфаанный: 
Воздухъ, наполнивъ эту прубку; иаи эшошьъ окру- 
жаюций печь лщикъ; спремишся чрезь сказанных 
ошверепия: по ‘Фурмамь въ печь: Чрезъ ‘стекло мо- 
жно ‘аккурашио наблюдать’ ходъ печи; ‘а чииобъ 
можно ‘бымо прочищать Фурмы, шо’ сшеклы вы» 
нимаютса, (Они ветшавлены въ коротенькя, чу- 
гунныя. трубки; которыя пловно входяшь въ ош 
версния воздухосодеряащей лврубы; ‘а мшобъ эти 
трубки бильною струею воздуха не могло выбро- 
ить; снабжены: онв пояскомь” съ двумя выръфзка- 
мну входящими па врючки, ваходнийеся снаружи 
отшверсный воздухосодержащей шрубы. Безарестан- 


нымъ прожокомъ холоднаго воздуха те трубв сше- 
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кай совершенно сохраняющел. Наружная одежда 
вагранки составлена изъ трехъ чугунныхь кону- 
сообразныхь цилиндровъ, одинъ ва другой въ. за- 
краины' поставаенныхьъ: они снабжены небольши- 
ми (въ 3 дюйма) ошверспиями; служащими для ско- 
рёйшей просушки хутеровки печи. ^ Нижний / изъ 
циаинаровъ, ‘какъ’ видно па’ чертеж А, не мало 
шруденъ` дая отаивки; потому‘ что’ воздухосодер- 
язащал, окружающая «печь шруба@` ошзивается 
вмьси съ цилиндромъ, впропемъ `полько паруж- 
пая ел ‘выпуклость 6; внутренняя же спеБнка с 
съ чугунными трубками @ дла хурмъ, пригошов- 
лаешел 06069. и вставляется. въ выемки наруж- 
ной части‘ трубы, какъ видно’‘на шомъ же’ чер- 
шежв, Эта’ внутренняя спувнка естпь’ чугупный 
кругъ, раздвленный на 8-мь частей, въ каждой по 
9 отпверсшия. Соприкосновенные ‘края’ эшихъ ча» 
сшей хоропю прошаифованы, ‹ шакъ’ что: по’‘ео- 
ставлени ихъ, они составаяющеь вфрный’ кругъ; 
который ‘держишея въ цфаомъ твердо въ выем- 
кахъ шрубы, будучи прижапгь къ нимъ кирпичемъ 
Фушерсвки. Это: раздБаен1е па 8-мь часшей дълает- 
сл. дла ‘облегаснйя опыивки, колорая’ и производит- 
ся‘ каждой части отшдфаьно. Чершежь’ 1-й пред- 
сшаваллепть съ наружной стороны видъ ошверспий 
воздухосодержащей‘ прубы; здЪсь К крючки, на ко- 
торые входяпть вырЪзки 12 пояска 2 (Чернтеяхь, 3-й). 


Чершежь второй представаяспть профиль чугунной. 
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трубки. со сшекломъ, всшавляемой въ ошверение 
воздухосодержащей: трубы; здЪсь ‘о деревянная руч- 
ка, служащая для’ выниман!я и вставаивашя шруб- 
ки д; шрубка всшаваяелися въ ошверспие концемъ 
9, а съ прошивнаго, слъдовательно съ передняго 
конца, вдЪлываешся сшекло. Чертежъ 5-й пред- 
ставляешь укрБплене крючковь на ободкь ош- 
верспия воздухосодержащей трубы. Чершежь Д-И 
предстлавляепть въ проФиль’ шрубку. 0, вошаваен- 
ную уже въ ошверспие воздухосодержащей трубы, 
какъ это обыкновенно бываетъ при’ дЪйспиыи пе- 
чи. Вагранка посгаавлена на кирпичномъ основании, 
урмъ выпускное отверспие поднято `до надлежа- 
шей дая удобства” рабочихъ высошьы, и кромв по- 
го печь предохранена опть всякой. сыросши. 

Ифъьистяе псси. Паавка’ въ печи ‘пронзводинтся 
веперомъ въ продолжене 5-хь или Д-хъ часовъ; | 
‚ цваый день печь разогр5ваешеся коксомъ, на. ноЧь 
выдуваешся. Обыкновепно ушромъ въ 8-мь часовъ 
исправааюлть повредившуюся. наканун$ Футеровку. 
Исправлене производишся. черезъ’ день а: состо- 
ишъ въ зазбпаени подБаавшихся выгаринь ов 
етЪнахъ печи ФарФоровой глиной, смышанной ‘съ 
малымъ количествомъ ‘огнепосшоанной глины} вы 
тарины по. значитиельнЪе  закладывающел кусками 
‘огнеупорнаго ‘кирпича и сверху также замазыва- 
юшся. глиной. Обьзкповенно разгаръ дЪалаетася падъ 


Фурмами кругомъ всей печи. По окончаши о этой 














` поправки, переднее ошверспие печи закладываенуся 
ешфнкой, саоженной! изъ каменнаго угля; спаи‘угяя 
замазываютщеся глиной; понюмъ закрывается чугуне. 
ной доскою, и поверхь ел, плоцино, ‘ва вертокъ 
толщиною; набиваешея слой таины: Ч но тазъ 
этого каменнаго ‘угля’ употребляешея ‘здесь ‘на 0- 
свъщеше при’ рабов у печи, нзвъешно уже изъ 
нашего Горнаго’ Журнала. Внизу отпверспие для 
выпуска образуешся въ глин® помощио круглаго 
песта, около кошораго ‘набивается. глина, и ко- 
торый посль того вынимаешся прочь. По окон- 
чаши эшихъ пригошовишельныхь: рабопъ, ‘печь 
наполняется коксомъ, даешсл огонь, и такъ ‘разо- 
греваешся до 5-ти часовъ’ вечера: по мёрь спора» 
н!я кокса, прибавляется свълий. Весь день до`5-ши 
часов, вечера люди ‘занимаются Формовкой, ‘а Д 
человЪка, находлицеся при‘вагранкЪ; нодноекой въ 
аабриву чугуна и ‘кокса; ‘подвозкой глины, и шре- 
бующимися заняпиями у самой печи, чию впро-_ 
чемь вешь собсшвенно только дьло масшера; Въ 
5+шь часовь вечера начинаюше засыйв и. тогда 
же пускается ‘душье. Въ колошу, какъ: уже сказа- 
но, упошребаяешея’ шеФоеля ‘кокса и 3 цент» 
нера чугуна. Чугунъ употребляется обыкновенно ` 
‘магк1й, крупнозернистый и обыкновенно въ свиня 
кахъ, разбитыхь на куски, въ 8-мь ‘или А0-ть Фун- 
ювв вЪсомь. Въ незнацпаттельномь `вБоличествВ 


приклальваютнсл также остатки и обанвкилане 
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тейнаго ваграночнаго’ чугуна. Число колошъ. въ 
одинь часъ отъ 11-ши до 19 -пхи и до 13-щи, что 
зависишь ошьъ напраженности дущья.. Паавка про- 
должаешсл въ шечеше Э-хь и Д-хь часовъь и нЪ- 
сколько .болфе, въ которое время процаавляешся 
ошъ 80-ши до 100-пза ценшнеровъ, или опть 250 
‘до. 515-ши Русекихъ пудъ чугуна. Угаръ ва цевш- 
перъ сосшавяяешь около 8-мн Прусскихъ хуншовъ. 
Въ шигаь вагранки можешь скопишвся до 16-ти 
центнеровъ вуду но отливка дфлаешся по м$- 
р®. надобности. въ разлаичныхь количествахъ, на- 
пиная ошь  б-ши до 15-ши ценшнеровъ. Спзодь 
короткое время плавки зависишщь опть шого, что 
по числу рабочихъ людей въ ФабрикЪ, не можелть. 
бышь. приготоваено большое число Формт, По 
окончани отливки, въ 8-мь или въ Э-ть чаеовъ 
вецера, останавливаювть. душье, вынимающь пе- 
редвюю доску, ‘вычищающь совершенно печь, и 
оставаяющь ее такъ на ночь осшынуть. Очисш- 
‹ ка печи состоишь въ шомъ, чо зомами и греб- 
ками выгребающь изъ пёчи начисто уговь н 

шалакъ; при этомъ изъ задчаго ошверспия посо- 
‘балющьъ шакже зомомъ. Потомъ обливаюшъ имакъ 
и коксъ водой и осшавааютъ ихъ. просшынуть 
до утра; упромъ годный еще коксъ ошбирающь 
и упошребляють опяшь въ д40.. 

Съ увеяичешемь чисаа Фурмъ увеличивастся про- 


‘порщюнально шому и проплавка безъ мальйшаго 
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вреда качеству ‘чугуна. Прн./16-ти`Фурмахъ, въ чась 
проходило до’50-ши колоить, чугунъ получался ша- 
кой же жиды ‚ мелкозернисптый и паошный, во 
накопаляяея въ горну шакъ’ скоро, что люди не 
устБвали ошаиващь, и рабочимъ при вагранкБ ра- 
боша сшановнаась шажела. Такимъ образомъ ‘ по: 
сл многихъ переходовъь осшановились ва 8-ми хур- 
махъ, какъ на количествЪ воздуха, сообразнвй- я 
шемъ съ дйсшвительною  пошребноспию. 
Боздухъ доставаляешел паровою ‘машиною ‘въ 
10-тпль лошадиныхь силь, ‘приводящею кромьшого 


Въ ‘дъйстве пфсколько шокарныхъ станковъ, И 


проходитъ до печи разешояые 7х саженъ. Масса 


доставаяемаго въ печь воздуха сосшаваяеиь до 
600-паъ кубическихь Фуповъ въ минуту. Даваене 
воздуха $ Прусскаго хунша. ‘(Прусской Фунть == 
1-му Фуншу 15-ши золошникамъ 6% дол. Русскаго). 
Такое слабое ‘давлеше  признаешся ЗдЪеь при ва- 
гранкв сообразнёйшимь; но при древесномь углв 
конечно ‘оно должно бышь болъе, такъ. как (вы- 
шина вагравки при древесномъ углб должна быть 
болъе. Прочессоръ Карсшенъ и 20-шь и 
болфе Фушовъ. 

“Описаннымь епособомъ грация дъйствовала вт 
первой ‘задувкв 5-ть мъсяцевъ, посл чего быма 
одЪълана новал Футеровка, которая выдержала уже 
четыре месяца, и вфроятно проешоипь еще съ 


мъелць; ибо разгаръ урезъ каждые два ‘дни’ АИ» 


ДА 


сшвия, хотя, и простиралея уже `до‘половины, тйол- 
щины кирпичей,‘ но. это ‘не имъао ви какого: вред- 
наго ‘ватантя на’ плавку: `Расположен!е: Фурмъ:‘ кру- 


гомъ вбей печи, раздьяяя жаръ равномБризе по 


‚ всему просрансвву, конечно ошвращаешь шакже 





н_пю разрушительное разгораше надеурменныхъ 
частей пепи; кошорое имфепть мЪ5стшо при одной, 
нии. двухь Фурмахъ. 

== 
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Устройство для ПРОСУШКИ ТОРА. 


(Переводъ `кондуктора „Лалешина (^)). 


` . 





Въ то время, когда промышаенносшь кажешся 


съ болышимъ старантемь изсаздываетъ предста- 


вяяемые намъ природою горюще машертяль (и дъ- 


‘засить имъ_полезныя приложенгя и бережное упо- 


итребленте, мы думаемъ, что. примушь съ учаспи- 
емъ онисаше нзкошорыхь приборовъ,. введенныхъ 
недавно въ Германий для просушиваня шорФа’и 
для содъаашя его годвымъ, какъ для поттребно- 
стей искуссшвъ и манухакшуръ, шакъ и въ до- 
машнемъ бьшиу. СлБдуюция шри описантя сдъланы 


пракшикантлами, и саъдовашельно заслуживаюшЪ 


й 


(°) Изь-Ёв ТесБлоюс1е 4 92, 1841 ; года: 

















310# доввренноситиу которую. можно: дать въ прот 
мьипаенностти только, лицамъ, имбющимь овый- 
ность: и употребившимъ съ подьзою свои. свфдЪ= 


‚‘нтял 


-Т. Торфяныя сущильни, Г. В. С. Мозе, (Мозех) Ко- 


ролевскаго Инспектора Баварскиль лтьсовь. 


Совершенное осушене торфа есть услове, отть 
коего зависить преимущественно полезное упо- 
шребаене этого горючаго матер!яла, особенно. въ 
работахъ металлургическихь, и въ эшомъ ‘ошно- 
щени высушенный торФъ гораздо выгоднфе пре- 
вращеннаго въ коксъ. Изъ вевхъ опышовь дЪаан- 
ныхъ до`еихъ поръ са6дуешь, читю шаковое со- 
вершенное` осушене не можешь бышь произведе- 
но въ нашихь каимашахь посредетвомъ одного 
только вмашя воздуха и солнечнаго жара: | 

Торъ, осушенный на воздухв, даже когда осу- 
шене это происходило въ продоажеше довольно 
доигаго времени, содержишь еще большое количе- 
сшво гидроскопической влажноети, вфрояшно ки- 
слоты, кошорая уменьшает его пеплородную си- 
зу: и производить при горъши нешияшный запахъ. 
Эша кислая влажность, тифено соединенная съ 
жиаковашою массою шорха, по, двланнымь мною 
пробамъ, можешь бышь изтиана только возвы- 
ненемъ шемпературье, помонию ‘нагрышаго воз- 


духа, проззводимако пирошехническимь приборомъ: 





Я дьлаль много опьиновъ.-онгносиотельно. ‘пошери 
въ в5с3 осушеннаго ма `воздухв: порфха» . подвергая 
его’ еушению боле совершенному въ нагрЪвашель- 
ныхь. приборахъ,) и полуячнаъ  саъдующе. резульша- 
ты: | 

ТорФъ. предшествовавшако. года, довольно, вухой 
и конюрый былъ подверженъ вланю воздуха подъ 
навЪсомь въ продолжене цЪааго года, бывь по- 
шомъ поаоженъ на ЭД часа въ обыкновенную печь, 
употребаяемую ‘для, печенгя хаба, нагрьшую. ‘до 
50° или 59° С., потераль въ въев до 45>. 

„Торфъ тпакже одного’ года, но добышой ‘изъ. дру- 
гаго шорфяника, потерялъь въ ‘другой пробъ 955 
своего в%са. 

Трепий образщикъь шореа’, осущенный на ‹в03- 
духь,. будучи ‘положенъ” въ’ печную’ ‘шрубу и’ осу- 
шенъ при 60° или’ 63°`С., пошеряль 509 своего 
вЪса. Тороъ, употреблявйся во всЪхъ опьшахъ, 
изъ которыхъь мы сообщаемъ шолько: средне“ре- 
зульшать, имва5 Форму цваьиыхь кирпичей :раз- 
личныхь ^ качеешвъ, и’ быль уже прежде ‘своего 
осушенга довольно‘ сухь, тшакъ что, ‘будучи `разаю» 
мленъ ‚ не  представаяялъ” ни на. взглядъ; ни на 
ощупь, ни какой чувешвишезьной влажности. сна 
новерхносши излома. 

’Изъ эшихь опьитовъ можно заваючить, ‘уно 
въ осушенномь на‘ воздухв°порфв `соединенная съ 


ВИМЪ гигроскопическая ‘влажность уведнчиваешь, 
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въеъ этого’ ‘горючаго матерЁяла на 955. и 503, и 
зи. иполько‘ шемператшура  опиь: 50% до. 60° мо- 
жены ‘изгвашь ‘эту’ ваажность; но ‘лишь’ шодько 
она исчезнень  ошъ искуственнаго сушенгя;, шогда 
торф превосходиить. въ шеплородной силЬ дрова 
сыраго’ дерева и’ ‘можеть быть употребленъ, 
вывешо угля, почти во’ вевхь. мешаллургическихь 
работахъ. ‹ 

Я дьлаль подобные опышы съ, дровами смоли- 
стыхъ деревьевъ, высушенныхь на зоздухв, вопто- 
‚рыл съ весны до зимы оставались во полвиниць. 
Этого рода деревья; остиавленных ‘въ продолженше 
Л-хъ дней въ обыкновенной печи, пошеряли 975 ихъ 
ъБса. Такъ какъ теперь’ нить ни какого сомнъиля, 
что заведене для искусственной осушки’ порча, 
гдв бы это вещестиво было подвержено извъетной . 
‚ шемпераюурв, будепть звачишельно’ выгодно для 
искусешвъ, шо нужно шоаько сперва показать, 
какъ доажно еохранятшь шорфъ въ сараахъ; ош- 
куда его  переносятъ непосредственно, не много 
прежде употпребаленя, въ пбаи, кошорыя должны 
его’ высушить. ‘Чилобы. сохранить о шорФъ, копю- 
рый ‘уже. собраиъ въ кучи. на помост шорфяника, 
упошребляющь сараи; весьма легко › устроенные 
и окруженные рвшешкою, нскаючая’ той ‘ето- 
роны, гдв бьешь ` обыкновенно дождь, которую 
сосшавалющь изъ  досокъ. ‘Внушренноешь: сарая 


состоншь изъ  извфешнаго .  чисиа раздваенй , 
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сдъланныхь ` посредсшвомъ стоекъ изъ мегкихт де- 
ревянныхь перегородокъ, кошорыя предетаваяюнь 
ту выгоду, что легко’ можно опредълить кубиче- 
ское ‘содержание: веякаго ошдфаеня, ‘при’ нагрузк® 
или ‘разгрузкв_ ихъ, и шёмъ” болве ‘накластьиди 
вынуть > торФъ изъ каждаго’ изъ нихъ по порядку, 
без всякой ‘помфхи. 

- Для искуественнаго сушешя тора‘ необходимо 
особенное заведене, надлежащее устройство во- 
шораго шребуепть особеннаго. вниман!я; ‘ибо мо- 
жешь бьипь, что лица, ‘находящийся при этомъ 
устройств › недостаточно опышны въ эшюмъ 
еще новомъ предмете. 

Сушильня шакого, рода устроена’ недавно ' по ` 
моимъ плавамъ въ Моргелав (Моохвое!е). близъ 
Вейсенштадиаа; ‘а сообщу ЗдЪсь описаше ея и ри- 
сунокъ. 

а) Въ сшаромъ сара, ‘вли магазин®, дя сохра- 
нения ‘шорха, я устроиль сушильню : въ вид че- 
швероугольника, имвющаго 9-ть мешровъ шири- 
ны и 15-ть мешровъ ‘длины. Высота его ‘догкры- 
ши’ ‘ровна`Д-мъ мешрамъ. Крыша состоишь изъ 


‚ дереваянныхъ  перекладинъ, обмазанныхь глиной, ле- 


ремьшанной съ рубленой соломой. `Гаина, будучи. 


слабымъ проводникомъ шепаорода, намазываешся 

Е й 
также на внушреннюю спторову каменных стънъ, 
кошорыя одъты снаружи деревянными. досками, 


По. среди крыши” выдфяывается. изъ досокъ вер- 
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шикааьная пруба-дая испарений, которая‘ мало по 
малу съуживается. Труба’ эшау служащая дая’ вы 
хода водяныхь  паровъ, можеть. былзь болье ‘или 
менке съужена „. смотря по. нуждЪ. ВмБень о съ 
‘этою лпрубою устроены еще опускныя- заслонки; 
вазначенпый дая управаенгя тпокомъ воздуха: 


Въ срединв каждой изъ двухъ даинныхь стЪну 


сдтяаны ‘окна въ 4-нь квадратный  мешръ; а ка-' 


дал ‘изъ меньшихъ сторонъ имфенть: дверь,’ одну 
даа каадки, а другую дая Выноски шорха, 

Полъ,. какъ. въ ‘обывновенныхь ‘овинахь, ‘сосгаав- 
ленъ изъ хорошо убитой гаивы, вошорал’ вокры- 
па шолешиымъ слоемъ песка, 

Одинъ: только’ жаръ, безъ: возобновления воздуха, 
недостаточен дла произведенгя“ осушки ;. поэтаю- 
му  продъяываюнщть. въ поау озпверевия, поеред- 
сшвомъ коихъ пришекаепь свъяй воздухъ, шакже 
и пошому, что’ воздухъ, пасьищенный паромъ, при 
эъкошоройт зпемперашур$; пифешуь- надобно 
быть! выппагиваемь время ‘ошъ. времени и замв- 
яцабмъ свъжимъ воздухомъ, когда: выпариванге, и:слв= 
доватнельно! сушеше должны ’идши непрерывно. 
`Эпюпть посабдний, ориводя въ движенуе влажность, 
‹ошдфалющуюея ‘опть’ тора, восходиптЪ съ нею въ 
иепаришельную трубу.’ Когда’ апрубж ‘эта недостаа- 
пючна дая ‘перенесения’ всъхъ паровъ; шо пропы- 
кается въ сшбнахь строентя еще нвеколько: дру- 


тихБ отверстий даялцяги’ воздуха; ‘снабженныхе 
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иверцами, кои въ ширину имвють оть’ 45-ти. до: 
16-ти сантимешровъ, и кошорыял’^‘отворяются, 
когда пары ‘напоаняшь’ внутренность зданЕя’ въ 
‘сльдепиме высушивантя, ‘и’затворяющея, когда эта 
влажность будешь выпущена, `Подёзно также 
имть вб всяком окн% Форшочку, отвербпие’ ко- 


торой служипть для’ управленгя-ягою, 


Внушренность — сушильни  нагрьвается двумя 
печами, поставленными ‘наискось’ на’ двухъ’ про“ 
шивуположныхь сторонахъ, и которыхь горна 
ошкрываюшея въ переднихь камерахь натрузки и: 
разгрузки. ЧТечи' эти ‘имвюль корпусъ изъ кирпн- 
ча, покрытый’ чугунийми ‘плитами Вся’ высошя 
их ровна’ 1+му метру, считая -птушь и’ пенель- 
_нйкь, безъ коптораго ‘она равняетися 70’ санти- 
метрамъ: изъ нихъ 15-ть для цоколя,” 49 тб дяя 
пепельника и’Д5 для топки. Иирива ихь' равна 
58-ми ‘санитимешрамь ‚тп. 'е.` 45-е для двухь 
сшбнъ и 45 для’ топки: ИУ ‹даина 1,50; ментрау 
Колошникъ у нихЪ ‘кирпичный; ошверспия между 
эшими’  кирпичамн дая’ шяви” въ 5’ сантиметра, 
ширивою, 53’въ дайну, пачиная опты дверей пени; 
эти колошники' состойш® ‘изв пли подобеилх 
ошверений. Пепельникъ снабженъ ‘дверями ‘съ’ н1.- 
сколькими’ отверстиями” дая’ умраваён:я” по’ произ 
волу шагою’ снаряда. Дверь ‘топки имфенть О-ить 
саншимешровъ: по всъмь направаешлиь;. она’ снаб- 
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жена задвижкой и ‘замазываемая  пищательно во 


во время операции. 
На оконечносшя каждой изъ нь печей есть 


камера дая концентрирования шепаошы изъ о кир- 


ничей, 0,70 омешра длиной, о гдв  жарь соби- 


раешей и гд® онъ проводится въ шрубки,;. прохо- 
дашия окозо’ пола. "Трубки ‘эти изъ листоваго 
желъза, или. яучще, чугунныя, имьющия /17-ть 
саншимешровь въ даметръ, предсшавалющть раз- 
личные изгибы около самихъ себя и, усшьаями своч- 
ми выходашьъ въ сшьнв въ ‘одну общую шрубу, 
знириною, 20-ти саншимешровъ. 

Въ сушиаьн® усшроеяы: поаки, на которы каа- 
душеа тореяные кирпичи. для осушки. Полки, эти' 
состоять изъ каъмокъ ошь 0-ти. до. 95-пи 
саншимешровь въ квадратив, на воторыхь сша- 
влшся стойки, Въ! 8. саншиметровь шолщиной, 
отетояпия одна ошъ другой на 80-шь санши- 
метров». Между ‘двухъ изъ эшихъ сшоскь нахо- 
дяшел. перекладины, на’ подобте лестницы; на ея 
ступеньки кладушмея деревянныя, жердочки, или 
четвероугольныя полосы, ^кошорыя_ служа для 
каадки шорФаныхь кирпичей. Лучине жерди сое- 
новые, кошорые. упруги и мало ломки. 

Поаки доажны бышь расположены паять, утобы 
можно, было`. устроить свободный ходъ. для’ на- 
груженйя. ин’ разгруженя ореа.. Наконець; читобы 


не. оставалось въ сушильн$ ‚незанашымъ какое 
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нибудь пустое. просшранство;» кладупть: ‘еще; въ 
проходахъ поперенныя: жерди: ина. онихъ’ шакже 
раскладывающь  шорфъ. 

Фигуры 1-я, 2-я, и 5-я: ‘показываюнщть. гаавныя 


расподоженга: сушильни; Первая. представаяешть 


сушияьню въ планъ, Фигура 9-я. ея разр®зъ по ` 


диинЪ, Фигура 5-я другой, разрьзъ поперечный; ‘а 
‚двЪ, печи сушильни, поставленных › одна, прошивъ 
другой; `ихъ пепельники; С. камеры даа концентри- 
рованя птепаопны; ‘4 дымовыя и шеплопроводныя 
трубки; е дымовая. труба; р шруба дал. таги 
‘испарающейся влажносши;. 2 отверспне въ. сш- 
нЪ для управаешя тягою;: 4 полки, ‚на кошорыя 
кладетел тшорфъ; # передшя камеры, служащя 
дяя шопаеня печей и. для Хранен!я хпорфа; коимъ 
шоцашсл печи, шакже дла. разаичвыхь: инешру- 
‘меншовъ ‘и ‚орудй. 

Въ сушильне ‘указанныхъ, измвренй можно: 0су- 
шить. около 20,000 ‚порхяныхъ. кирпичей, Жир- 
пичи эшн., уже сушеные. на воздухв, подвозящся 


въ шелегахъ. иди коробахъ и. раскладывающея на 


полки, упоптребияя ‚дая верхнихъ частей - подви- 
к г: : 


жный ‚аЪетницы. Топлеше печей производишся 


бракованными ии .Иизломанными кирпичами, коп1о- 
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зъ продояжеше. ЭА-хь часовь, (потребно ; окодо 


‘рые немогуцть быть ‚проданы, -и дая ‘двухъ`печей 


1-го -пубическаго метра тореа. ‚При. начапии 


топленя, закрывающъ ошверепия, для таги! водз- 
Горн. УКурн. Ён. 1. 1840 тд 
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духа и паров, и’ открывающь’ ‘их тогда; ‘когда 
‘сушильня напойнена уже» парами; кошорые: долж 
но выпустить. Сдъяавши это; ‘енова’ ‘запираюнь 
эти ‘ошверспия ‘и держанть ‘ихь въ шакомь йбло- 
мени, пока паръ ‘не соберется: ‘въ значительной - 
воличеств®, и’ посшупающь шакимъ ‘образом да» ` 
` аъе до’ совершеннаго высушеня. 

Въ-эшомъ.” спогобъ ‘нагр$ван я; дающемь ‘хоро- 
ни? результаты, ^ ‘температура; ° ‘освовываясь’ па 
опыт, не. доводится выше. 54° С; вообще 
и1орФх; ‘принесенный въ’ сушильню въ полувухомь 
состоянии, от’ действия `воздуха; въ коннф 5х 
дней нагр®вав!я, ‘перлешь 5/1. ‘своего червоначаль- 
наго вЪеа. 

$. Можно упошребить для сушеня шорфа дру- 
той приберъ, ‘почти подобный  шому,” что‘ наз 
ваюпть Богемскою пезью (Еопгиеая ‘4е Вонбимет), 
и кошорый служить обыкновенно для сутентя льна. 
Печь эта; ‘введенная недавно съ успвхомъ ^^ дая` 
этого ^ упонтребленгя” въ нзкошорыхь  часйтяхь 
Германи, °отпаичаетел евоею ‘простоптй, ‘малыми 
издержками, которыя дл ‘пел потшребны, и’ сво- 
ею опользою. Она’ устроена сяздующимъ “обра- 
зомъна 1018$, ‘н%зекоаько ` покатой’, выканыва- 
юшъ' яму, въ 1-нъ. метръ ‘глубиной и’ ошъ: 4,50. 
метра ‘до’ 4,60. мешра въ длину “и ширину. 
Проводяпть: горизонтальный канал, въ 5 метра 


Чаиной и 50-ть метровв ‘шириной, выкааденный 
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внутри’ камнемъ, исообщаюнть ‘его’ съ: ямою. Онъ 
саужиииь въ по; же время шопкою и ‘открываепт- 
са однимъь концемъ ‘у нодошвы’ скаона ‘почвы, а 
другимъ ‘на днз ямы. 

Разводяшъ и поддерживаюъ ‘слабый ‘огонь при 
устшьв. канаиа, ‘и‘опдБляюнцийеа жаръ проходить 
въ яму; на нея каладупел жерди, а на нихъ ленъ, 
вопюрый: нужно осушиить: Дэзя эшой операци до- 
сшатшочно одного’ часа, по прошестии ' кошораго 
лень иденть на мяль, усшроснныл  подяф` сушиль- 
ни, Продоажаюнть. поддержевать ‘огонь, шакимь 
образомъ, чшо: осущеше и шрепане льна: идешь 
безпрерывно, ‘смотря по козическву, назначенному 
дяя обработки. Сущильни: эти: устроивающея не 
р»дко близъ пого. самаго мъета, гдз мочится денъ. 
Цяши наи шесши’ полёнь дровъ досташочно’ для 
поддержания ‘огня въ прододженге цфаыхъ сушокъ 
и для совершенной осушки  аъна; ‘если шопкву! про- 
изводить. порФомъ, то. въ шомъмЪеш канаиа, 
гдЪ. разводишея. огонь, нужно усшроишь колосникъ 
и нфеколько: его’ приподняь, аттобы ‘оешавить 
‘подь нимгь мЪъетто, дая пепельника. Фигура 4-я пред- 
сшавияешь вершикальный” разрзъ Богемской печи, 

Чтобы приложишь эшо просшое устройство 
къ сушению пюорфа въ’ большомъ: видь, въ ‘шакомъ 
случаБ яму дълающь. ченвероугольную, въ б-шь‘ме- 
‘'тровъ. длины, ‘5. мешра лнирины: и 1,50 ‘мегира 


глубины. Мольои сины ‘ел -выкаадываюнь изъ 
1 « * 
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кирпича на цемент. ЗдБеь ‘шо же проводяпть 
прошивуположные канала, въ 5 мешра данной, ‘изъ 
коихь каждый о выходипеь въ одну. изъ ‹меньиихъ® 
сшоронъ четьфрехугольника. Внушреннаяя пуешо- 
ша;, образуемал сшаками, имфепь поперечныя 


жердочки ; наи словыя вфшви, ‘кои’ ошепюять 


одна, ошъ другой на 5-шь саншиметровъ. На эши - 
жердочки кладутся сушеные ва воздух шорфя- 


ные ‚кирпичи. Огонь разводатть въ волосникВ 


при усшьяхъ капаловъ, и’ нагршый воздухъ, ‘про- 


исходаний ‘ошъ  горфвтя, ° распространаешея ‘въ 
( ) ; 


пустшомъ пространстшвв и проникаепь между’ тор» ` 


Флными. кирпичами, набросанными ‘сверху. “Хошя 


въ шомъомвеш’Б,” гдЪ о каналы ошкрываюшел, ‘въ 


ямБ, не. ‘образуешся ‘ни пзамени; ни“искртъ; ‘но не. 


смошря ва’это, самый ‘большой’ ‘оговь и весьма 
сильный жаръ въ нижней части ‘ямы могупть` со- 
общашь огонь торФу, И лпакъ баагоразуше' и успьхъ 
операщи требую, во время сушента, ‘переворачи- 
„вать ‘кирпичи `лопашой нзеколько:разъу чтобы ниж- 
не, получивши боле’ жара, перешаи ва верхъ и’на- 


оборот; разумвется, что; тогда ` нельзя давать 


‚слою ‘тора такой ‘полетошы,, ‘которая: ›сдфяала 
‘бы’ это’ перемщеше-кирпичей ‘затруднишельнымъ. 


Но если; не ‘смотря на’ эту: предосторожность, _ 


чпорФъ’ воспяаменяешся; что пасото’ ‘случается съ 
шорфомъ жилковатымъ, принимающимъ огонь при 


слабомъ возвьинеши температуры, въ шакомъ 
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случав должно’ кидать: такой торхъ ‘въ сосфднюю 
яму, покрывашь землею: и превращать въ ›коксъ 
обыкповенныхмь ‘епособомъ. 

Печь означенной ‘выше * ведичины‘ имъепть.^ ‘поз 
верхносшь ‘въ. 48-шнь: метровъ’ въ квадрат. Пред- 
положивъ, ‘что помфщаюнщийся въ ней слой: торфа. 
имейть въ высоту 70-шь саншиметровъ, по’ в% 
А или 5-пль часовъ: можно: осушишь 12,5 кубиче- 
скихъ метровъ, или 4,800 торФяныхт кирпичей. На- 
` конец можно еще’ устроииь другой жерлочный 
полъ надъ этой сушиаьней на высотЪ около’ 1-го 
метра, на’ который вакласть . второй’ эшажъ 
‘кирпичей, ‘коихъ сушене, производнилея кчакимъ 
’ же образомъ» но шребуеть -ввеколько ‚ боаъе’ вре 
мени. Эпого. опыша я не произведилъ, во совзтио- 


валъ бы его предпринать. 


` 


ПО сушени торфа способолмь Г. Кира, „Дирек- 


тора. Кристофстальскаго рудника в5 Вюртемберг. 


Безпрерывно увеличивающаяся `цфеность” де: 
рева принудила съ нБкошораго времени народона- 
селеше многихъ’ мвепть этой страны, употреблять 
въ большомъ количеств“ пюрфъ, какъ горюч 
машер!аль; но: съ’ одной стороны бережное ‘уво- 
шреблеше эшого матертяла зависиить ‘ошть ‘спепе- 
ви сухости, которой онъ достигаеъ при упо- 
тпреблени его въ печахь, а шакже извъешио пм; 
шо’ разработываенть  торфяники, или кит въ про- 








долженге” доигаго ‘времени‘употребаяень. ‘большое 
количество этого’ вещества; чо ‘есть’ эпохи года 
и даже цълые годы, когда порюъ несовершенно 
высыхаенть ‚на‘вольномъ воздух. и ‘даже не '6ох- 
нешь вовсе) опть чего ‘происходяшь:елвдуюния 
дурныя посафдешвия: 1) въ каждой спечкь’ лолжно 
употребить, дая выпаривавя зваажности тпорза, 
количество ‘горючаго матертяла ‘ей пропорцтоваль» 
ное, онть ‘чего сябдовашельно экономя потеряна; 
2) весьма возвышенную шсемперашуру можно полу» 
чишь” шояько ‚110. совершенномв ‘испарении: эшой 
влажности; 5)- вода; ‘содержащаяся ‘во. ‘влажномъ 
норФъ, увеличиваешь пропорцгонально издержки на 
переноску, тора; 4) ваажный пореъ. при ‘пагруз 
кВ и выгрузк® ‘яомаетися гораздо’ ‘легие нежели су* 
хой; въ особенносша, когда онъ лежалъ’ долгое вре 
мя въ большихъ кучахь, и шогда онъ не можешь 
поступить въ продажу. | 
°Тореъ, какъ горючщй матергяаъ, отъ’ вилня 
времени года; можепть значишельно погперятть, свою 
Цвняоспи, и даже ‘не имьшь ея вовсе, чпю. за- 
ставило ‚бы. оцфнать шорфаники: и шорфь пе’ 
тшакъ, вакъ бы они заслуживали, имъвши средство 
доставяяшь тореъ пошребителямь го всёгда въ’ 
надаежащемъ ‘вухомъ сосшолнуи, 

Для досшиженя этой цзаи, дваали уже много 
опьиповъ, и между прочими наваливади изораь въ 


ОИ сараи, или Аруя строения, И подвергая 
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зи его сильному -выпариванню; Чилобы, ‘средство 
это’ ‘могло: предетаваяшь н®сколько. экономи, оне» 
обходимо; чтобы :сараи эти вм али ‘въ себ ‹ за 
разъ‘знапииельное колияесииво порой; а если они 
не имъюшь знавишельныхь измбренй; ‘кои тпребу- 
ютъ огромныхъ. издержекъ, шо должно’ наполвлиь 
ихъ  горючимъ машермиомъ. въ’ ‘излишестив. На- 
полная эти’ строевя тпакимъ образомъ, га; е. ‘ная 
вазивая значительной тполяцины маесы торфа одну 
на другую; произойдень, шо, что. кириичи,. 060» 
бенно нижыте, никогда не досттигнуить надлежащей 
сптепеии ‘сухоеши ‘и’ при выналии  ихъ ^будупть ио= 
манться, Сараи ‘эти предсшаваяютуь, сафдоваваь- 
но, шу выгоду, ‘чпю июрфъ въ нихъ не дълаенся 
болъе ваажнымь; и: ихъ. можно ‘разсмашриваиь; ` 
какъ еухе магазины для храненгя этого вещества: 
Одно птолько’ двйетвитшельное средство дая. от 
вращентя_ этого’ иеудобегива ‘соспойнть, ‹ сяздова» 
ннельно , Въ искусственномъ сушенш горючаго' ма- 
шер!яла, кошорый не ‘сохнепть на воздухв, илн, по 
крайней мврЪ хсохненть: несовершенно. Можно’ бы 
думать, чшто: ‘испоянене этой ‘операци, при боль» 
шой обрабошк® торфа; есь предпргание  емфлое, 
‚и копюрое должно казашьсл едва удобнымт» когда 
примунть въ соображеше ередсшва, показанный» до 
сихъ. поръ дла осущентя; какъ. этого торючага» ма- 
тер ла, чпакь и дерева; ‘но ‘новые ‹ прибо- 


ры › введенные. . на сшекаянныхь заводахъ Дия 














исполнен!я! этой о посльдней операщи; о ш.ое; для 
высушиван!я дерева, показались ‘мн столь:возмож- 
ными дал ‘первой,’ што ‘я ‘полагалъ  полезнымъ ед 
дать’ по крайней мрь опьипъ по’ сему предмету; 
Изъ. саъдующаго ‘описанёя будешь свидно, успьаъ 
лия въ этомъ: новомъ, приложени: нано нь. 
Нъкогда ‘на ‘стеклянныхь заводахъ дрова распо- 


загались ‘въ ‘большихъ заперптыхъ камерахъ, выкиа- 


денныхъ изъ камня, гд5 они подвергались извБешной 


температур. Когда предполагаан ихъ достаточно’ 


осушенными ‚^погда: камеры ошкрывали; охлаждали 
ихъ, выпускали ‘паръ; разгружази и зажигали: иги одь 
Нынв въ этихъ. заводахь устроены». даинныя! - ка- 
меры со’ сводами, кои нагрьваюшщея до требуемой 
степени; но’ котшорыя боле не охлаждаюшсел при 
накладывани. или выпиманш дровъ.и остающшся по 
столнно, шеплыми, потому’ шо, дрова’ туда приз 
возашся и, вывозяшся ‚на желфзныхь отележкахъ. 

На ФигурЪ 5-й›и 6-й видъяъ вертикальный раз- 
рзъ по. даинв и ширин®, ана Фигуръ 7-й пианъ 
подобнаго ‘снаряда, примфненнаго, ›для‘сушен!я пор» 
Фа. Измвревшя ‘его вычислены для -тореяника сред- 
ней. доброты, въ цезшрЪ коего онъ долженъ быль 
помфщенъ. 

А. А: шесть: смежныхъ камеръ, въ 9. мешрапзиз 


риной, имъющихъ перегородки: въ_4,70 метра; и 


й 


сводъ, котораго ширина’ имзешь. 50-шь саншиз. 


мешровъ; аб. рельсы, по коимъ кашающся жел 
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ные вагоны: Эти. камеры ‚на. двухъ оконенностяхь 
а и:® закрываюшся дверьми изъ. листоваго, жедф- 
за; ес (Фигура 5-я. и 6-я) шопки и с4 (Фигура. 5) 
отдуптины. и 

Топки’ эти непосредственно. вокрытьт сводами 
ае и бе; ошдушины. пугунвыми плитами онуь. @ 
до’ Ди желбзвыми  зистами ‘опть Г до 4, кошо- 
рые’ луче проводят ‹жаръ, предохраная. › въ ито 
жесвремая оптъ ‹воспламенентя. горюч!й матертячъ, 
привозимый въ камеры ‘на вагонахъ. `Изъ ‘эпвихъ 
отдушинъь выходят успнья дая жара 2:2) кон про-` 


водяшьтего по’ внутренности и по. длин® ситБнъ 


камеръ 4. При‘ этомъ устройствЪ. не дурно за- 


мъшигоь, что: усшья, находящияся банже къ. шоп- 


кф, имъюшъ между собою: менъе разешояния, неже- 


‚ли боле. удаленныя, дла того, чтобы. раздъяене 


температуры „было. равномфрнъе. 

В и.С пристройки, покрыптыя и запертыя, гдф 
топки имфюнуь свои ошверспия, и гдЪ въ нихь 
разводишея огонь; > он ‹служать между. прочимъ 
даязвакладки и выгрузки. камеръ. Рельсы ‘имБюпть 
покашосшь: ошъ В, къ. С па 9 саитимешра, дая 
ого, ‘итобы можно было 'безъ, болыпихъ ‘усимй 
двигать по нимъ нагруженные вагоны. 

Для сушения шорха этшимъ_ способомъ. усшрои- 
ваюшъ подвижные деревянные рельсы, по копюо- 
рымъ. привозапть ‘на вагонахъ торюшй машергять 


изъ мъеша свободнаго сущентя. его на воздух$. При. 
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1 


надлежащемь уситройситв в можно двлашь ихъ павъ, 


чтобы одияъ человфкъь двигать одивъ изъ эЭтихь 
БАГОВОВЪ; изв Коихь ‘каждый нагружаешея` Д-мя ку- 
бическимн метрами тора. 

Котда ‘нужно наполнить камеру, тпогда подво- 
зяйь нагружённые” вагоны” одинъ ‘посиЪ’ другаго 
со ‘стороны В, Они соединены между собою` ша- 


кимъ ‘образомъ, ишо сдвинувши’ первый кт сшоро- 


нБ С, опи всЪ послъдующиь за нимъ на рельсахъ, 
кои, какъ быдло ‘сказано, ` имфютть екаонъ по это- 
му направленно. Нагружене и выгрузка камеры 


дфлаетшса воегда за одинъ разъ и тпребуептъ весь-> 


ма мало в емени. Когда иорфхъ высущенъ, шо пер- - 
) 


вое производителя‘ въ В, а` вторая въ С. Ноезь 
эшого запираюйть двери, кои служат для замкну» 
‘ния камеръ. Операщя продолжаешоя ‘поддержива» 


нтемъ огна и замьщевемь новой закаадкой шу, во» 


торая ‘уже высуйена. Случается иногда, чшо бе- 
‹ рупть лполько одинъ вагонъ, который лпотчасъ за- 


мъщАешся новымъ, попому что’ зорфъ, ‘завлюча»` 


ющися въ другихъ, имфешь уже такую степень 


сухости, чо пришаягивае съ большою. силою 


и скоросшию влагу изъ воваго торфа ещес не`су+ 


уиенаго. 


На =нгурв 8-й, 9-й ‘и 10-й предеитаваены два’ 


разрЪза, шакже и паачъ вагона, употребляемаго 
въ камерахъ, описанныхъ выще. 


Нагружене. и выгрузка ‘шребуюшь, какъ ‘было 
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сказано; весьма ‘мало времени. Камёры ‘сохраняю ть 
почти ‘равную температуру; и `количеставо ‘торт 
чаго‘машер!аа, уповтребляемаго для ихъ нагрфва- 
нгя, не ‘составаяеть даже ‘и половины итого, кое 
торый упошребляешся въ другихъ сушиаьнахъ. 

Дая выпуска влаги, отдълающейся ошъ частей 
матертяла, шакимъ образомъ высушеннаго, дЪала- 


юшъ въ дверяхъ камервыхъ перегородокъ ошвер- 


`спиа съ задвижками, кои держапть сперва сшкры- 


мтыми, и кой задвигаюшея мало по маяу, до шЪхъ 


поръ, пока не перестанупть ошдфаятшься парь 


тогда ихъ совершенно закрываюшъ, даля избьжангя 


безполезной шрапшы жара. 

Выгоды. этого способа `сушенгя торфа сущь са5- 
дующга: | 

1) Здъеь шорхявые кирпичи менЪе. подвержены 
ломкв, пошому что ими вагружающея въ тороя- 
ниЕк5, перевозать ихъ на вагонахь и въ сухомъ 
сосшояни предоставляются пошребишелямъ. 

2) Можно имъть сухой шорФъ, при какомъ 
угодно состояни ашмосеры, ибо достаточно пе- 
ревести ‘его Въ закрышыхъ повозкахъ ‘изъ ‘завода. 
къ пошребителю. | 

5) ТорФъ высушиваешся здЪсь совершенно! одно- 
образно: ва 

Д) Ему можно придайь степейь сухости; ‘соот- 
вЪпетшвенную упогареблению, которое ‹желающь 


изъ него. дълавть. Такъ напримръ, дая кухонныхь 
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печей. его не надобно высушиваюь: столь совер- 
шенно, сколько эго необходимо ДлЯ. отражашель- 
ныхъ,. печей, въ коихъ.. пиавязит пугунъ,. иии для 


кирпичеобя:игательныхъ. печей, и тпому. подобнаго. 


5) Въ сушиаьнв эшого рода можно затушишь 
огонь въ шу манушу, когда увёрашся, что веще- 
сшво весьма сухо, пошому чшо тогда ^ достатюоч- 


но вывезти вагоны. . 


Въ сушильнв, гдЪ каждая изъ шести камеръ еа 


‘составалющихь имъеть о метра въ ширину, 18 


мешровъ въ длину и и 9 вь вышину подъ своднымъ 


каючемъ, ‘можно въ каждую камеру ‚помзоспить 


‚10-пь, вагоновъ, или всего 60-ттъ вагоновъ, имфю- 


щихъ 1,6 метра въ длину, 1,7 метра въ шириву и 
Л, въ вышину; каждый вагонъ наполнлентса съ вер- 
хомъ. Они всЪ содержать въ шакомъ сосшолн!и Д. 
кубическихь мешра, что составипуь 640 кирпи- 


чей, принимая 160-пть кирпичей на одинъ кубиче- 


скй мешръ, или круглымъ числомъ 600-шъ. кир- 


пичей на одннъ вагонъ, и 56,000. на 60-тшь. вагоновъ. 


Торфъ, ‘не саишкомъ провикнушый ваажвностию, 
прюобрьшаеть, въ 56-ть часовъ,. сухость, досшаз 


точную “дая домашнихъ упопребленй. Для отра- 


жашельныхь печей шорФъ необходимо оставлашь 


въ снаряд® на Д8-мь ‘часовъ. Въ Маъ, ШонЪ, Гюлъ, 


Август и СеншябрЪ, т. е. когда онъ, БЪ продол-` 


жене 150-ти дней, сушился на ‘воздухь, можно 
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осушить въ. снарядь 5,600,000 кирпичей, полагая 
56-шь часовъ на каждую. операцию. 

Сушильня эптого рода, устроенная мной, оботи- 
лась въ 17,500 ранковъ.‘ Полагая 52. въ годъ съ 
эшой суммы и поправки, шо все эшо. сосшавипть 
1530-ть Франковъ, шакъ что. издержки этого ро- 
да на 1,000 кирпичей суть глолько. 56-шь санши- 
мовъ, и за 84 саншима можно перевести на ваго- 
нахь въ сушиильню 1000 кирпичей, находящихся 
въ’ срединЪ ‘чпореяника; высутиль ‘ихъ и снова 
вывести. 

Въ. означенныхъ выше’ издержкахь ‘не приняить 
въ разсуждене горюч!й машеряль, употребляемый 
Дия. сушеня кирпичей; по. причинамъ ‘легко по- 
нямнымъ: 1) пошому, что при’ изваецеши и. на- 
грузкв кирпичей, нельзл избъжать доми, которая 
не`имъепть ‘ни какого полезнаго упоптребиенгя, кро- 
мЪ ошопаешя сушильни; 9) потому, чшо въ эшомъ 
способ получающь гораздо большее количество 
торфа ‘цьльное и тодное для продажи, и котораго 
избышокъ покрываеть издержки’ на горюшй‹ ма- 
шерЁяалъ; 5) пошому, ‘что въ пуспюмъ:простран- 
сшвв ‚0 (енгуры 5-я си 6-я), находящемся между 
крышею ‘и сводами камеръ, сущесшвуешь темпера- 
шура, достаточная” для осушеня‘ всего количества 
торфа, необходимаго дая нагрфван я. сушиальни и 
даже дяя другихъ. упошребленй. 


Усшройсшва этого’ рода полезны не шолько въ 
, : Е 














порФяникахъ, но представляют шакже большгя 
выгоды во восЪхЪ заведен!лхъ;, ДВ сожигаюшть` зна> 
читтельное количество торфа, который’ необхо-` 
димо высушивать, потому что заведеня эти не 
дороже употребляемыхъ до сихъ поръ и дъйсшву- 


юшъ весьма’ бережно: 


Ш, Разлиичте. приборьь, устроенияе для. осбущешя 
- торфа. на Королевеколиь Кенигсбронскоиь, заводть в 
Вюртелберть, Описано Г. М, Ф. Рошеролив. ин> 

1 р "р ) 


эженеролиь э70го заведеня. 


Тореъ, упопребляемый ‘на жельзодвлательномъ 
Кенигебронскомъ заводЪ, получаешел изъ низовыхь 
часщей снтранъ, соевднихъ Дунаю, и изъ Бренца, тд 
онъ  добываешся въ видв параллелопипедовъ. Смо- 
тра’ по разаичному состпоянйю скопленйя его чя- 
сщиць, и сяфдовательно вб большей ‘или меньшей 
годности ‘его’ на заводевтя ‘работы, онъ раздваа- 
ешея’ на три’ сябдуюние сорша: 

4) Торфь из5 „Деттенгодяена. Жилковаиый, мало- 
плошный, представаяепиь еще видъ составившихь 
его’ расшенй, и’ переходить изъ лиемножелтаго 
въ, коричневый. Желтый ‘теряешь; лю, осушенши 
на воздухв, 143 по’‘вфсу и’248. по объему; корич- 

> |. ‘ 
_невый же 92 по ‘весу и-25,5$, по’ объему, и о- 

сшаваяюшь пепла ош 5,55 до 43; 
9) Гундебурески торфь. Землиеть, ‘пыотшенъ, 


темнокорнчневый ‘и даже черный, Высушенный на 
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воздухв ‚ ‘опъ. шераеть 11$ по объему и 19>. по 


в5су, и оставаяепь пепла ошъ. 63 до 7®. 


`5) 'Торфь изв 'Вимемофельда средняго качества, 


_изи `образуень ‘переходь ‘изъ '. 1 вь „№ 9. Юбы- 


кновенно шемнокоричневый и сжатый. По осуше- 
ни на воздухв,, онъ шеряешь 19% по въсу, 45,5° 


по объему и остлаваяепть ` пепла ошть 5,5% до б=. 


Сушенте пюрФа на воздух® ‘производится сперва 
на плешнлхъ, куда кладется шошчась по вынапци 
изъ шпорханика, н гдь его время опть времени пе- 
реворачиваютть. По истеченти 8-ми‘или 10-ти дней; 
шорхяные кирпичи снимаюшся и кладутся кает- 


ками одни на друме, такимъ образомъ, пшобы 


` между ними могъ обращаться воздухъ. Эшюо осу- 


шене на воздухв продояжаешса 5 недфаи, по про- 
шеепи коих, есаи погода была биагопр!ятна, 
они шакъ ‘сухи, ппю могупь бышь_ перенесены на 
заводъ. 


На: этомъ заводв дая `осушенЕя июрха упошре- 
баяють разанчные  сварлды, какъ. шо: 


А Снарядъ съ употреблентемь горючаго ` матше- 
рглаа. о 
| @. Старый епособъ 
$. Новый спосбобъ. 
В, Снарядъ” 6ъ совокуннымъ двйсшивтемъ’ горна 


съ горючимъ машерглаомъ и шеряющимся жаромъ 
печи. : 











бл 
- , 
С Снарядь ев ‘употреблевемь” одного. птолько 
шеряющагося’ жара. 
Мы войдемь въ нёкошорыя подробности. ош- 


зоситпельно каждаго’ изъ этихъ снарлдовъ. 


А. Снарядь сё употреблещемь горточаго мателяла. 


Фигуры 11-я, 19-а, и 15 представалюйть собою 
снарадъ этого рода, устроевный по сшарому спо- 
еобу. Разница. между сшарымъ и новымъ спосо- 
бомь состоишъ въ шомъ единсшвевно, чо въ 
посльднемь нагрЪване производишся спутшра, а 
въ первомъ, снаружи. Въ старомъ 6п0с0бЪ воздухъ, 
проходаний. сквозь колосвикъ, проводишся ‚въ са- 
мую сушильню и пройзводигтть непосредственно, 
помощю „своей 'шемперашуры, испарене воды, за- 
каючающейся въ шореъ. Въ ‚новомъ же способ 
воздух, ‘служащий. для поддерязантя торвн!я вос- 
паамененныхь веществъ, проходипть въ трубки, 
расположенныя въ. сушильнь, и сообщаеть ‘ей 
необходимое; `возвьицеше  шемперашуры дъисиавт- 


емъ дучиетаго шеплорода, образуя во внушренномъ 


пространств сушильви восходяция струи во вею _ 


‚ ея высоту. 


На_ козосвикв @ оизура 11 паадупть горючй 
матергяаъ, состояний обыкновенно изъ шореянаго 
мусера, къ коему прибавалешоя. иногда ифеколько 


дереванныхь щепоктъ. Дверцы, 6, состолиия изъ 


желвзнаго диста, ошерывзающеся шолько дая под- 


` 


кладки, горючаго; матертяла: въ топку. „Иначе. го“: 
рыше: сдвазаось, ‚бы. саишкомъ: ‹сиаьно, и пепел, 
шакъ же ‘какъ и торолной ›угодь, ‚раекаливщисьгдо 
красна, могли «бы попасть: въ сушильню, 4, и про- 
извести. ‘пожаръ.Нагрышый. \воздухъ ‘проходишь 
въ каменный  каналь с (Фигура: 11 и49) и опину- 
да ‘въ’ савдуюлий ‘за: каналомъ жельзный коапакъ, 
который  отражаепть: его‘ въ’ 4% ‘эпюшь’имвепть 
ошверспие въ камеру Ю.- и служипть: даль ‘того, 
чтобы ‘задержашь и’потушиюь” ‘искры, могущея, 
выйши. изъ. горна. 

Собственно же сушиаьня: 4 ошдфаена ‘опть ‘каме- 
ры. перегородкой, которая предсшавалепть“ при 
ряда ошдушинъ 8.8.5 (Фигура: 19); одинъ‘надь 
другимъ} кошорыл ‘держать даяя провода’ ‘дыма“и 
нагръшаго ‚воздуха въ сушильию 4. ’ Ошдушины 
верхняго: ряда закрыты: кирпичами, кои осшавая-: 
юшъ въ вихъ. проходъ только’ ‘въ. нысколькозмии- 
лиметровъ,! дабы искры; :незлбывъ: не остановлены: 
коипакомъ, › могли бы еще. подняться ‘въ верхиюю 
часть ‘камеры О, гдв он потухаюнть; ибо пере- 
городка: не позволяешь имъ войши ‘въ сушиавню.. 
Въ ‘среднемъ ‘ряду. эшихь ‘ошдушинъ, шоавко дв 
средыя`и крайн я’ закрываются кирпичами, а въ 
нижнемь» ряду онБ свсБ ›ошкрышы ‹ ‘совершенно. 
Посредствомъ: шакого расположеня, нагрьшый: 
воздухъ гораздо: ‘легче. ‘проводишося:: даваенемь въ 


вижнюю часть сушиальни ине: подымается саиш-; 
При. те. Ён. [..1849. о. 














комь-скоро, не’распространившись сперва по всей: 
внутренности ‘нижней части ичве насьиияеь ваагою 
въ верхнихъ. евоихъ‘елояхъ: Здвсь онъ выходилъ бы; 
незагръвь достаточно нижнтя‹ даети) ‘кой оставн 
шись холодными, ‘сгущаяи: бы образующиеся парьии 
` дваапи) бы  невозможнымь дальньй шее; высушиванте: 
По ‘этой же ‘причины ‘не ‘запирають совершенно 
дверцы Г {«игура 141) изъ’ аистюоваго| ожелбза), © 
сшаваяя: в нижней: части ел отверстие. въ: 9. ванн 
шимешра, и’ двааюнть даже еъ каждой стороны 
близь пола отверспия 18, в, (Фигура 45), котюрыя,! 
какъ показаль опьиитъ, еще‘боаъе удовленворятюйть 
ихъ ‘назначенно, если: сообщаются съ ларубою весь 
ма высоко, ибо эщимъ избъгаешся вредное: .дЪй-: 
стве! ‘наружнаго: воздуха, ‘который егущаль бы 
водяной: паръ, выходяний изъ эшихъ отпверспий, и 
поэтому охлаждаяь бы! нагрЬтьй: воздухъ, ‘контоя 
‘рыйгизъ. нихъ выходишь, ‘и прошивосшоя скорому 
его: ‘возобновлению, ‘замедяиль бы: сушенге. 

На. полу. сушиабни; 4, устроиваюпиь чешырене- 
бозьшга кирпичныя сшнки р: р (Фигура, 1), парал- 
лельныя между ‘еобою, ВЪ кошорыхь продълыва- 

`юпть ‘отверстия! 8 8); дяя облепчених округообраще- 
нга пагпрытаго воздуха ‘въ нижней части. На ‘эши 
сптьнки гупираютщь! “ршештки ‘иди морекоаленоЫ 
на кошорыхъ лежать тпорхавые кирвичи; 

Когда: хотапиь ' нагрузить осушильню,. по. по- 


крываюнеь сперва перекладины правильнымъ с40-= 
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ему эшихъ” ‘кирпичей, и‘ ва, ‘него уже ‘бробаюгйт! 
ВЪ безпорядев друме ‘кирнича! “до попубуикрвуа! 
шидьни. ^ Для’ вепомоществованиля круроббразщенно! 
навръитаго воздуха” внупури" миссии тибрфа) ‘помевкцае 
Юты въ’ сушильНы" роды’ мяетенеатиниоьцилиниг о 
ров, устроенныееь изв’ дёревяйныхь’ пиаспвиноки 
или! рьшенинь, и’ которые оназывающея Ббебке 
(сигура 1/1). Они устанавливаются тййкимь обри- 
зомъ, что концы ихъ открываются, въ ошдуши- 
нахь па средилго ряда, котшорыя не. съужены 
кирпичными. ешьнками. С другаго конца они за 
крышы шоромъ › для ого, чтобы нагрышый 
воздухъ проходилъ по всей ‘его поверхности, но не. 
по одной. шолько его окбнечности: Эшихъ рьшеш- 
чашыхь  шрубокъ ВЪ каждой, сушиаьнВ по дв 


или по шри. Лвв сушильйи, заключенныя подЪ 


одной крышею, могушь помщашь ‘каждая изъ 


нихъ 6,000 кирпичей’, или“масеу вв 7.55 кубицс- 


скихъ мешровЪ шорха, считая, что’ объемъ, зани- 


маемый каждымъ кирпичемь””вбть 1950 “кубичё-“ 


скихъ сантиметров. Й‘‘шакъ ебали’ ‘помфщаемое” 
проетрансгиво сушильни есть 16  кубическихъ. 
метровъ; шо видно, чшо ` осшаешея` здьсь около 
55° или 542 пусшошы для кругообращенйя вагрЪ- 
таго воздуха: 

Осушенге:: собтиоинть: изъ, двухъ', опёраций:! ис 
парент изсобентвенво» сушенга:  Нервая’! ироионжае!: 
ечеяо для тора, достаточно! сушенагоо на‘ во0з= 


*% 1 
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дух®, опть 5 до б дней, а вторая 4 дил., Средняя 
температура: сузпияьни опть 26°. до 40°.С. Горю- 
чако ‘мапертала на 19,000. кирпичей: идешть круг 
лымь чисаомъ 4,000. жирпичей ›; или 595. Эша ог 
ромная ^тпраша. горючаго матер!яна ‚должна, бышь 
приписана’ преимуществевио недостаточно пра- 
вилнному выптягиванио ‘нагртваго воздуха, насы- 
‚ щеннаго вчагою. 


Если тшорФъ по какой бы НИ было причин вос- 


пламенишея,. что можно тошчасъ узнашь по бъ- 


лымъ_ па рамъ и ост ому запаху; шогда остаешся 
7 


пюлько ошверспия ‚ едъланныя въ двери у н 6, 


так же какъ и 18, закрышь те мешически пескомъ 
й : | 


или шорФапымъ пепзомъ; по прошеспиыи нфсколь-. -° 


КихЪ дней ОГОНЬ. шухнегаъ. Одна ИЗЪ самыхъ об- 
щихъ причинъ вожара есить ша, что посл. испа- 
рента неблагоразу МНО. разводяпть огонь ВЪ шок 


и дфлаютъ, его слишёомь сильнымъ. При высу- 


шивани н$з, пошрашы ВЪ кирпичахъ, иди рас- 


калываешся и аомаешся ихъ. весьма мазо. 


7 


В. Снарядё ‘сь совокупнымиь дтъйставелиь. топки и 


теряющигося отб пеей экара. 
д № 


й 


Снарядъ эшошь представленъ въ планЪ’ ва ФИ- 

: 2 
гурв' 15-й: Направо ваходишея печь для раскале- 
нгя аисттоваго желЪза, съ! своею особенной тпоп= 


кой. Около. этой! печи помфщена подъ прубою в 
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/ 


сварочная печь, пакже съ своею особенною нагръ- 


‘вательной попкой, 


Параллельно первой ‘изъ ‘эшихъ’ ‘печей ‘видьяъ 
`нагрьвательный». снарадъ’.. (Фигуры 16-я и 17-я), 
устроенный на пубхъ же началахъ, какъ итпеплыя 
камеры ‘съ ’внутреннимъ ‘вагрёвашемъ. Фигуры 18 
н_ 19-я представаяютщъ оразрЪзы ‘сушичьни” пб’ аин- 
нглыъ. СО. ги `@Н. Начиная) съ почвы ‘сшроеня ‘до 
пространства, которое! составляетаъ, собешвённо 
говоря, сушильню,. находится пустота’ въ 8 ме- 
тра, Сушильня’ иметь ‘метра’ лшйрины,  5-шь 
-данны” и’ высошьх” Она’‘раздваена внутри 9-ю 
‘перекладинами @;а,4` (Фигуры 15-я, 18-я "и 19°), по- 
`чоженными” горизонтально’ въ” 8-ми’ емёжныхь от- 
дъаевтяхь,. кои раздьляющея вертикальными брусь- 
лми а! (эигура 19-я), укрпленными на сэшихь 
перекаадинахь. Брусья ‘эти’ имъюнть -9 метра вы- 
сотых Поль этихь’ отдзаешй' сосшойвтв изъ де- 
ревянныхь” брусьевъ, ‘коихъ’ ‘длина соотвътешву- 
ешь шириив’ каждаго изь”нихъ. `Въ верхней ‘часши 
сушильни ^возвыниаешся: еводъь (Фигуры 18-я и’19-я), 
въ которомъ продъааны 2 канала р, запнраемые 
сверху задвижками ‘изъ лисшоваго жельза о, ‘и’ ко- 
шорый иметь съ каждой стороны Л`кривые.про- 
чета гу’, сообщающиеся своими’ ‘ошверспами 
съ каналами р, н назначены ‘для ‘выйпагиваня па- 
ровъ, образующихся во’ время нспарешя, между 
тъмъ какъ каналы й сяужашь дая ‘нагрузки ‘печи, 


5 Г 


























`ориюрлял дайоэвтого. мупунвую дверь” 8» ‘одфланнухо 
въ шрубь, и чрезь кошорую кидают пороть въ 
каналы, 'Эшимъ юпособомь напружеше! язроизводит- 
ся гораздо коре и” асгне, ‘пежеаи: въ предъиду- 
ващемьснарядф. 
Торфъ?свучиваещся «обыкновенно ма ЭО-ить ‹иаи 
па 40 саншименровъь выине вершикамьврых: брубьевь, 
что’ ие предилиь ‹ его сушенио; погаому чио) въ верх- 
ней: ‘чабшти  снарада’ бываешь: естпесивенно» ‘самая 
высокая шемнература. 
Эша. печь можеть вывести -окодо 53000 жир- 
пичей, кои ‘Въ ‘массв предошалаяющь объемьлоко- 
ло 45 вубическихь ‘мешровъ; ‘и. кавъ все’ про- 
сшраиство супаиаьни _ равно 80 кубипесвимь: мет- 
шрамъ, ‘по ‘везамиденной часпаи здесь около ДА 
аувааго ‚проетранойтва. вверху. 
‚Въ важдомъ ошдфяеши помфщаетея: пыешенча- 
вый: щизивдръ (Боёске), который етавится 345 
вершикиаьно» и. коего; ‚оконечность обращенная 
нь етороюв ›евода, Запрывается уорФаными;, вир- 


пичами, какъ можно пяошифе Такое расподоженяе 


необходимо въ эшомъ ©10с0бъЪ сушены, и оно не ` 


всегда препатетвуеь квроячамь, находящимся, въ 
середины. ошдЪяевта, бьшць ве совершенно высуг 
шенвыми. Въ самомъ два, давлене, прешериъвае- 
- мое массою, воторое  имъ, ‘значишельнъе, ‚ЧМ 
циже положены. кирпичи, сбаижаетъ еще бояъе 


ихъ одни съ другими, и проливустоиить боле. и 
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бояфе пругообращению. нагрЪгваго. ‘воздухаь Выгруз- 
ка. производитея. самымъ простымь образомъ, вы- 


нимая ‚горизоншнааьные: брусья; Фигура: 45-я; соегна- 


-ваяюцие, полъ! каждаро’ ошдфиеша. Кирпичи. ‹пада- 


юпгь, въ воробы,, ‚ поставаенные;: „внизу у зи Мрамо 


‚въ.нихъ перенослчея ‘на _,заводъ. дал различных 


‚упошребаленяй; ‘нелиребуя ‹особеннако, сохранена въ 
у р ) , 


магазинахъ: Расволожене эню’ выгодно: ‘птвмъ; что 
изъ ‚снаряда; можно. изваечь чает торфа; болве 
наи, мене. значительную, не имя. нужды выгру- 


жать ‚его весь; и пошомъ заметить эту часть 


‚влажным лпорФомъ, и.э01о вообще НУБМ удобно, 


что отизаения, боле удаленныя ‚егиь наерЪваюяель= 


наго ‹варяда, шребуюпть гораздо боле времени 


Дия ихь, осушевгя; хота и ‘дтарающея’ ‘дашьзамъ 


наименьшую вмфетимость: 
УКаръь необходимый дал. сушения, достпаваястся 

сушильнв часпию нагръвашельнымъ,‚снарадомъ и 

часпию посредсшвомъ шеряющагося жара разаич- 


ныхъ заводскихъ печей. * 
-1) Нагръьвательный снарядь. 


Приборъ этошьъ, коего хабадъ изображаень ФИ- 
гура 16-я, а разрьзь Фигура ‘17-я, сосшбишь пре- 
имущественно, изъ чугунной. печки съ колосникомъ, 
внушри. коей поставлена чугунная. двухколфнная’ 
трубка, коей, наружная часшь сообщена съ. внъш- 


нимь воздухомъ, въ нее проникающимъ. 
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2 "Воздухь, ‘нагр®ваясь прикосповещемь ‘къ ‘стфи- 
-вамъ ‘лпрубы, ‘охваченнымь пторФянымь огнемт, раз- 
-веденымъ” на’ колосник», ‘проходить ‘въ шакомъ’на- 
трётомъ'' состоянии” в ‘еушиаявню." Воздух, прохо- 
дящий 'колосиикъ; шакъ же‘какъ и дымъ; прохо- 
дяниь ‘по’ желёзной‘ итрубкъ, имвющейся у ‘печи’ и 
представяенной ‘епереди ‘на Фигурв ‘16-й; въ общую 
трубу ®`и`сообщаюйть “еще’сушильнь дучисшый 
шепаородъу‘ошизаяющийся приироход® мрезъ труб- 
ку. Это’ нагрзваше ‘производится ‘изолько' › тогда; 
когда’ въ: бездвйспиии ‘тпа‘или‘ другая изъ’ отража- 
тельныхь’ Течей. Горюшй'матергяль составляють 
обыкновенно ‘ломъ ‘кирпичей, ‘коихъ’‘упошребаяет- 
ся около 4000 ‘или около 19,53.‘ Сущеше ‘продоя- 
жаетеся . Л7пь ‘или 18 -ть ‘дней. 'Впрочемъ `лиоче 
ныхъ свъдЪнИ объ энлемь ни; потному ‘что’р5д- 
ко случается, чтобы’ бездвйспние ‘педей” было ‘тпакъ 
продояжимеиьно: 


2) Теряющейся жаре. . 


Жаръ этошь происходить чаепию. отт свароч- 


ной печи, часпию ошь калильной печи. 


й 


а) Жарь сварохной печи. 


Порогь с’ («игуры' 45-я`и 20-я) эшой' печи ‘0- 
стоипть’ изъ. двухъ чугунвыхь плишъ, ‘кои’ стЪн- 
ками ‘своими’ составайющуъ родъ‘четырехугольнаго 


канала. Паншы’‘ эти, ‘при ‘ибскоавко-дневномъ ‘дий- 
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ств” печи, прюбрьшаюпть бълокалильный жаръ 


‘и’сообщающь“ ‘высокую’ температуру току `в03> 


духа,’ приходящкему извнв й пригзекающему. въ 


канав ‘ими образуемый. Этошъ послвднЕЙ ‘сооб- 


‘щаеттся’ съ“ другимъ каналомъ с; выложеннымь. изъ 


ирпича, который имЪъентъ. свое ошверсиме . па. го- 


ризоногв поиа сутинаьни, Такъ какъ въ нижней 


‘заспии.. субтичьни существует холодный воздухъ, 
‘Въ саъдеттвте ситремиентя награго воздуха поды> 


машься въ верхнтя части; по _ прекращаютть 


сообщешеканаиа съ. вныюнимъ, воздухомъ и 
устронвающть > кругообращенте воздуха, ‘который 
входнить хододнымь въ. с/ои выходипть снагретьмъ 
‘изъ с: Канаяъ этошть ‘закрывается, ‘когда печь хо- 
жодна. Бром. ого‘ задняя спинка» печи ‘нагрЪва- 
тельной есостонть изъ чугунныхь паишь(еуе,е, рас- 
положенныхь однз. надъ другими и шолщиною 
отт 49-лии до 15-ши: сантиметровъ, который; на- 
казивииеь до красна ‘вовремя работы, образуюшь 
поверхность ‘въ’ '56б-шь `квадрашныхъ саншиме- 


тровъ; отдфлающую значишельное количество жа- 


‚ ра: Ошверспие @ сообщается съ’ каналбмъ 4! чпа- 


_кимъ же образомъ, ‘какъ ‘С със/. ее 


р) Жарь пеей для калильной пеги. 


Задняя ситьнка” печи шакже оредетаваяешь чу- 
гунный сектпоръ е/ (Фигура 15-я), назначенный для 


ой^цфаи,; какъ въ сварочной’ печи, и гдаже имЪ- 
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„ет каналы дал’ кругообращеня воздуха. Темвера- 
тура, копорой. достигаешь еушияьия; ›пуБМъ иди 
другнмь способомъ, равняется. 4°; шолько къ спо- 
`ронф й (Фигура 18-я) она‘нъсколько, уменьшается. 
Время, ›веобходимое. ‘для; осужнения ; массы. тора 
-изъ 53,000. кирпичей, ‚продолжается: опть: ЛА -пки 
до 16-ти дней» сизъ коихъ.б-ть иаи’б-шь дней 
употребляются, дла испаренйя _ваажасетшв. ‚Лиль 
тоаьконе ошдъляешся болъе воданыхь. паровъ нзъ 
| . |. отшдушинъ 99,‘кои остаюшся до ‘этого времени 
открытыми, ихъ’закрывають зтакамъ”образомъ, 
чтобъ, „сще:‘осшавалось. ошверение въ несколько 
сантиметровъ, ‘и’ ‹держайть ихъ въ лоакомъ поло-` 
женти: доконца ‘операщи, ашюбы скопить часпию 
и въ сушильиь, сухой и шепаыйовоздухъ, который 
стремишся:. изъ нел выйти. Траша здъсь равнаен- 
ея Чл: 

Въ. Кенигебронв устроены. воза пудлинговой 
печи двб сушиниБни ва ливхь’. же правиаахь, изъ 
коихъ каждая содержишь. 328;000, кирпичей, кон, 
высутивающся въ 16-ть дней однимъ. нолько жа- 
ромълперяющимсл. Съ прибавочнымъ нагрёватель- 
нымъ знарадомъ обушене производится въ АД-иь 
дней ‘и издерживаетел 19,55 горючаго матер1яла. 
Убыль. простираешся до 1.45. 

Эти. результазны,. весогласные. съ предъидущи- 
ми, происходавь оп м5ешности, тд, поставлена 


пудиинговая пёчь, кошорал не итакъ выгодна дия 
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этой операщиь. Можно. -врисоединипть, къ ‹снаря- 
дамъ ‚описавнымъ, аъ, кон: означены буквами 4, 6, 
и кошорые“мы; назвали снарядами новаго/ усптрой- 
ства съ -упогпребиенемъ ‚ горючаго ‚ материла. 
"Сущильна. въоэтих посаЪднихь ‹усшроиваешея 
совершенно пак же, какъ ‚отаваевя. 8,5; разница 
здфеь только въ количесняв жара» че: происхо- 
диотьх опть успрюйсизва` самахго снаряда. . Сварядъ 
эпопуъ, коего: Фасадъ предошаваенъ, на Фигуръ А 
и, разрьзъ ма оигурв 99-й, поетавабнъ ль сушняь- 


нЪ, какъ мовазано. на Фигурв. 25- м. 24-й. Всё зда- 


не раздфаено на Э часши, изъ конхь»средняй за- 


ключаешъ въ себъь нагрфвательный снаряд». ндв% 
боковыя собственно сушильни, ‹ Надъ сварадомъ на- 
гр5вашельнымь находится сводъ, который про- 
сшираешся по всей длин® зданя-и на задней сштён- 
к. косго  находишея труба... Въ сводв прошкну- 
ты‘ отверспия 2-5 ‚(Фигура 2); коими жаръ: про- 
ходить! вв боковыя  сушиаьни. Нагрвательный 
снарядъ' (Фигуры .24 й 93) ‚есть` чугунный вубиче- 
ой -ящикъ, раздваенвый. на 3, ошадъаевия верши- 
кальной ‚ чугунной пербгородкой р; #.т колоеникть 
находанийся. на диЪ, эвзого ящика, Горючй маше- 
рряаъ каадешся въ. ящикъ $ изъ лисшювагро жел 
за, Пламя, вагръвъ; горизсишааьную рубку бу. опа 
` ее: 
воряющуюся  внушри ‘дая‹приняниянаружнаго, воз: 
духа; подымаешел ‘по. шрубЪ.-@,. но ‘опзразйвниеь 


сперва: объ горизонтальной нить: с;; кошорад 
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обращаешь его къ задней ‘стыЪ” ящика пспре- 
няшешвуепгь весьма’ бысптрому' его входу ‘въ шру- 
бу. Въ каждомъ “изъ эшихъ отлей ‘находишся 
одна! система шрубокъ ‘для ‘жара”и ‘друкая ‘изъ чу- 
гуна; въ кошорой кругообращаешеса ‘дымъ,“и‘кошо- 
рая распространена“ о всей длин ештроеня и’на- 
конець выходишь въ шрубу . 

Въ двухъ сутильняхъ, ‘кои заключают вмеспев 
отъ' 45,000 до 50,000. кирпичей, сушене окании- 
ваешел въ 19-шь наи АЛань дней. Горючаго ; ма- 
терйяла ‘употребляется до 6,300 кирпичей или 
19.55: 'Грата шакая же, какЪ и въ ‘предъидущихь 


‘енарадахъ. 


` 


С. Снарлдь,. нагрьваемьи только теряющилмиея жа- 


роль. 


тораго устройство шакъ проенто и: етоаь ‘подо- 
бно описаннымъ подъ буквами! :4,6`и В, что” без- 
полезно ‚было ‘бы ‘снова его описывать. Разница 
тоавко Въ птомъ, чшо здесь вить‘ пролетювъ ^^, 
показанныхь на Фигурф 18-й и ‘19-й, потому что 
въ эшихъ узкихъ сушильнахь образующеся `води- 
ные пары `ошдфаяющеся ‘легко. каналомь р. Здьсь 
шакже находишеся способъ сушеня съ перемежа- 
ющимся обновлешемь воздуха и внушреннимъ ’На- 
гръванЕемъ. Необходимый свъяй воздухь входишь 


спереди дверью, проходишь хурмой доменной печи, 








“Фигура 25-л предетавалеть“ шакой’ енаряль; ко- 
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й здБеь ‘иьшъ другаго особаго ‘отверстия. дия его, 
впуска. 
Съ авой стороны Фурменнаго свода 7,. нахо- 
`дашея. двЪ сушнаьни; раздфляюцияся между  собою- 
кирничной ‘перегородкой, а ввушри на 2 отдЪае- 
шя деревянными ‘брусьями, шакъ, какъ было опи- 
‹ано. Каждая изъ нихъ иметь свою тарубу ‘для 
шаги и могупь вмъстив закаючитть въ себъь 95,000 
шорФяныхъ кирпичей; Съ правой стороны. этого. 
свода находятся. шакже 5 сушильни сь отдваБ- 
пыми пгрубами, но не раздбленныя на отшдЪаления. 
Онь могупъ вмъетшишь всего около 98,000 шюр- 
Фяныхъ ‘кирпичей. Жаръ, отдьяяющийся изъ: Фур- 
менныхь отверспий, и самыя Фурмы производяпиъ. 
шемпературу, кошорая по окончани выпаривав!я 
превьшпаеть часто 50°, и которая птвмъ боле: 
выгодна дая сушентя, что’ не измвняется, какъ въ 
другихъ сушильняхъ, гд® должно разводнить огонь. 
Разгружене и ‘нагружен!е- производатщея шакъ же. 
какъ было изложено предъ симъ. Въ концу 7-ми, 
дней можно опросшать сушильню. Испареше вла- 
жности прекращается. часто къ концу ворауо- 
дня. Убыль простирается до 93, слбдовашельно, 
болбе, чмь въ другихъ снарядахъ, что происхо-- 
дишь безъ сомнън:а ошь того, чето опим скораго 
хода сушщи кирпичи шрескающел и пошомъ легко, 
домаюшся. 
‚И шакъ видно, чшо на заводь сушене произво- 
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дипюся повсюду‘ нагр глымь ‘воздухом, иеатно вить 
выгоды ‘употпребалшь другой снособъ, но заматна! 
значительно! ваязная разница” въ: ходв’сушен!я, от- 
носинтельно' направления, вт’ какомъ этопть воздух, 
нагрбитый снушра Или снаружи, проходипть: вете- 


етшво, кошорое птребуентоя осушишь, 


Въ сшарой сисшемв 4,@ воздухъ проходить су- 
шильню горизоншааьно или, лучше сказашь, кос- 
венно, между шмъ какъ во всвхъ другихъ онъ по- 
дымаепся вертикально, что’ по теор кажешся 
мене выгодно; но сравнен!е результатовъ, давныхъ 
сушидьнами, ‘какъ стараго, такъ_и новаго усптрой- 


стпва, показываешь, ошо это даешъ пропорц!ональ“ 


но болбе пользы, ибо шорфъ оказываешь гораздо. 


большую степень сухостши. 


Ч\мъ: плошяъе пторфт, тибмь боле, должно стал 


ратшься не; возвьилахаь саишкомъ быстро; шемие- 


‚ равуру: въ, первомъ,. перодь, сушентя; ‚ иначе, кир- 


пичи, какъ. сказано, шресваюшея, ломаются, и 


производяниь, болъе потери. И 


ри усшройстив® этихъ’ сушиленъь | должно" 060: 
бенно обращать‘ ввимане” на’ 116; чтобы? опувныг 
здантя’ были’ совершенно” предохравены от ‘вся? 
каго’ прониканя” чрезъ ‘нихъ’ воздуха» пакъ’чво'ес-! 


ди’ шорфФъ вбспламенияся” бы; ‘по’можно ‘было бы’ 


затутишь огонь, чрезъ закрыпие отверспий/' Дол?" 


жно’ также’ стараться ‘устроивашь ихЪ’ на‘Фунда- 
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мениив!' ‘совершенно? сухомъ; для избъжания ихъ‘охлаз 
‚ жденгяотаь ‘ирисутетиея‘ ваажностии. : 

Торхъ, особенно, высушенный. искусственно; ‚по 
гаощаешт важность и’ ‘его’ вужно> сохранять: въ 
сухомъ мЪептБ, но визяпиваемая имъ итакимь обра». 
зомъ вода’ бываенув въ. такомъ ‘малозначишельномь 
количеств, что сохраняя шорФъ н$Ъсколько’ м 
сяцевъ, а въ нЪвошорыхъь мъсшахъ. цълый годъ, 
можно еще его упопребаль дая рабошь мешая-. 
лургичесвихь, 'ГорФъ мепфе. паотвый, при птьхъ 
же; обстоятельствах, приштягиваениь бохъе влаж 
ности, увмъ шорот гораздо болъе плошный, Во- 
обще. опыт показываеньь, что каково бы ни. бы- 
до’ вачесвяво; пюорфа, если онъ’не совершенно сухъ, 
но водержить въ середины влажность, _ по. при- 
тагиваеть пропорилоназьно. боле вари, нежели; 
совершенно ‚сухой. 

Въ заключене мы ‘покажемь упопреблене тор- 


Фа. на. Кенигсбронскомь! завод. 
1) „Для переплавки зугуна. 


- Для эшого’ находяшся двБ печи. 15 или 90-ть 
метрич. центнеровъ, составаяющихь закладку од- 
ной изъ этихь печей, могуить быпь выпужщень въ. 
конф или б-ть часовъ; ‘счишая’ съ. итого’ вре-" 
мени, ‘когда: печи: нагрвюшся: Тора ‘.Л. 1-го, ко- 
торый ‘искаючишельно! служипть: для’ этого’ назна-: 


ченгя, сожигаешся ‘ошь ‘60-ши ‚до 65-ши’ метрич. 
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центнеровь: Угаръравнастся бо... Когдамугунтъ: по- 
слЪ плавки доаженъ содержать: тпоивко ‚малое ко- 
личество углерода, о. также: ‘употребляюйть 
порфъ, но сушеный на воздух, и› въ. эшомъ и 
и издерживаешся его. до’. 70-ши центинеровъ ^и› 
операция продолжаешея . воотвЪтсшвенно болве 


времени; 
2) „Для отбтъливавя чугуна. 


Въ отражашельныхь` печах, нарочно дяя сего 
устроенныхъ, чугун’ еще ‘жиды приводится” въ 
сосшоян!е ‘пористой массы ‘употребаенщемь пока 
нагретаго воздуха и’ ‘шлаковъ богатых ‘кислоро-‹ 
домъ. Заклада, равная Д-мъ’ вали‘ -мъ ‘Центинерамт, 
обрабоптывается шакимь^ об разомъ въ ‘13 или ‚2 
часа и шребуешъ на 1-нъ о ценшшеръ  'Э0=ть-лкир- 
пичей ` пора. 1-го, искусственно’ высушеннаго. 
Угаръ равняешея нулю. Эшопть бълый чугуйъ, см®- 
шанный пошомъ съ `` сраго’ чугуна, подвергаеш- 
ся передъакЪ въ жельзо съ издержкою 40: кило- 


грамовъ древеснаго угля и 85° продукта. ` 
5) „Для пудлинговатя. 


Въ пудлинговой печи  обработываешеса велкую 
недъаю . 100; ценшнеровъ. 400 килограмовъ кри- 
цы пребують около 400 кирпичей тораа, коию - 
рый долженъ бышь весьма ‘сухъ_и не пориснаъ; Же- 


аЪза. получается 955. Эшо: желъьзо: снова нагр 
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вавися `въ* особенной “отпряжашельной” ‘печи, въ” ко: 
шорой количество упошребляемаго тороа`еще не- 
совершенно опредълено до сихъ поръ. Для вшорич- 
наго нагрфван!я 400 килограмовъ желфза, упошре- 
баяешея 440 шорФяныхь кирпичей самаго плот- 


наго качества и наилучшимъ `образомъ высушен- 
ныхъ. я 


4) „Длл накаливангя полосоваго и листзоваго желтьза. 


Дая нагрЪвангя 100 кииограмовъ листоваго жс- 
лвза печь упошребляешь 550 шорфаныхъ кирпи- 
чей. съ 2, 63 ‚угара. Другая печь, снабжающая. же- 
дьзомь для ‚ прокапиыванйя_ въ пающильныхь ваа- 
`Кахь,, ет 953 продукта съ ‚издержкою 950-ши 
порханыхъ кирпичей. Эти ДВ. печи нагр6ваютщея 


не очень.‘ тплотнымь” чпорфбмь’ ‘'избушенымьъ на 
воздух. , 


Пр, я. Кн. т. 1819. — 6 
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ых ЦВЕ ТЫ к а 3 НЙ #1 } ИТ и 
СНАРЯД с0 сжАТЫМЪ Вов Дал "поводья 
и ТНУ 1 + -| 
ШАХТЬ, и дат "двугихь РАБОТ въ плывупихь НЕСКАХ1 
оса $ ‚ВАЙ Я й тес а, АИ 
ь и ‘подъ, водою. 
паче вин К пая чаек 
вн дыни Овзатлья а ыы Трижера. ло а 


(Перев. изъ Аппа]е; 4е. СВ. её '4е РЬ. Подпоручийъ' Дани" 


ловъ); 


чад КУ 


Начиная опть_ Дуэ, въ Департамент: Майна и 
Луары, до Иворта, въ Департамент Нижней Лу- 
ары, просшираешся каменноугольная Формацтя, хо- 
рошо изввешная геологамь и занимающимел раз- 
рабошкою каменнаго. угля. Въ 1811 году, это м$- 
сторождеше сосшаваяло предмепть записки ТГ. Вор” 
дье› потшомь позже Рг. Эаи-де-Бомонъ и Дю- 


Френуа раввымь ‘образомъ дъаали наблюдения вадъ 


+27 %° : 
ЗАСТ Л мА АУ ао & 
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энюйгФормащей; иназначияит ебплумгеоаонической 
вари Француи. нязов аа угем-он-омие аитякохоаан 
зоЛуяря: ‘иярыла русно-овое вззнаиравиентиу аа 
ющемъ ‚простирате.хормащи, подъ весьма острым: 
угломъ, м. покрыаяожбину евою з)› какльоианыиь: 
еще покрываепть, значительными наносами между; 
городами, Роцеордомьни -Инграндомтя Тод гнить 
осадкомъ,, доспнгающимь: | онщины не мене 4.8, 
и, до, 90. метролъ, „лелунаць, плеперь‹каменноуходьт: 
пал Формацьь, Цлязразряботки:ея: принуждены быя 
ли употребить; усшзройетво; ‹составаяющее ‹предч 
мень, нашойл сшатьня гдругимъ способом: ЦОС, 
пить бьымо, не возможно. и: иво ИО 
‚„Многими буровымих ‹вважинами!  дознамиеь; что, 
рёчныенаносы, новрываюние, вамениоугожьную, Фар 
мацию, ‘представляли нфеколько гайнаньхть: с40евъ;, 
закиоченныхть; омежду чиойстымйо пяастамиопиывуч 
чих, опеековъе н, храица, мии пзлечника.? Въ. полах 
хряцы, легко, бъыо разиичияии обломки» многихь пор» 
выхь ‘породьу смесенныхъ сюдан припюками` „Луа+ 
ры Между: ‚обаомка ми находились породы вуякание: 
чеоыяу" гранипия 'иг‘особенно: ‘много: ‘кремвей изъ 
мфаовой; уформаних: Распояожене этого! ‘осадка 
именно хио» чото хразуъь?илии гааечникъ завимаейть, 
НИЖНЮЮ ычаенун ^ его; кажется, воказываенъ, +110: 
оризина овоторой) одоялженьго своимъ г происхожде= 
шемъуащи осадки, :дьйсшвовааа овлы: наВая гораздо! 


- СИльиЪе ежели ‚она дъйставуеть : пиеперь. Фкылеаз 
} ь 
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момъоздьавумелкЫ» песок) госаждаюнайся ный; 


переходить `мало-по-малу въ пески 66256 ‘грубые; 


потом въ‘ хрящь! или’ талевникь‘наконевь въ 


эррайические ‘каменья, получивителочти” еовертаены 
но! ‘с оерическую ‘ферму "велъдепиие } испьноавнаго 
ими трёния: ии 

2 Вурен:е. показало ‘другое, шакже” замвалмиеявиов! 
лваенюваню ‘при’ образовании ‘ложбины’ Луары 
породы; оне смотря! на’ еосттавлу ‘и свою `' пере 
доспть у ›разрушалиев и соверяиенне' ‘одинаково? прай 
вииьно эдо’‘одпого ‘горизонта; чакъ зипот ‘воверх- 
ность пагкоторую 1 'обаждалиеь' убаные! ‘Наносьт 
получила почии такую же ровноейть; какую ‘им®- 
юшь самые ‘осадки? Но‘ формация ‘ща "собтоиить 
изь перемежающихся? пород) так ‘иано`“одноро= 
дныхь. иены разаияных% ‘10 евоёй’ швердоейли; 
пог упоманутое‘ обстоятельство” объяснить ‘вебь- 
ма’ лпрудног‹ Въ бамомъ "дав быетрыя’“тиеченгяу 
копюрымъ вообще ‘приписывающь ‘образован! 6: 
_линъ, которым не} въ состояши” быаи!опройтиа 
виплься: цикаменноугольные ‘песчаники; ни муддиней; 
низ дажегеамыя ополевонилатновыя породы! мвепитю. 
уазываемьтя ртеггенсатгве; —“ шанс быетрыйи тез 
ченуя: (доажные быона многтеменуры ‘глубже ‘разруз 
шапь вионсугля си: магктесаанцьу ибжоли породы 
извердььз, ‘ихъ сопровождающия» Однако? воды ''этпо= 
го. неосд®алалиу! что гподиверждается многими бу 
'ровыми екважинами;которыя ‘мы ‘пробили: везд® 


о 
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наотивъ предетавиячь совершенно, ровную, паов- 
кость, не‹емотрагва о веоднородвоснь, ‹составаяю- 
щихъ его породъ. 
- Я предоставляю ученымъ ок рышь истнивую 
причину: эпюро гявлешя,” коорое: ве измогу > црини- 
сашь бысшрошв водотеченй; Скажу гайолько о, 
что, шакое: явдешелзамьчаен а, по всей доиинф„Ду- 
ары;:отъ оАнжера дес Наина; Лина та вибавий: 
Внимашейвное: ‹набаюденте», показало. намъ; ‘но 
каменноугольной» почвы сне’ иначе можно доениг- 
ну, лкакъ пройдя» зонть 18 :до: 20: метровыотау= 
бивы въ паывучихь песвахъ у И-дий преодод’ьийя 
такой трудности?мы: должны ‘бьыих: прибърнуиь 
къ ‚ особеннымъ  средставамъ.: совершенно. ховыйче 
нымЪ ©птьупотребаяемыхь, въ торномъ да сей 
Грудносшь. ‚разработки: х бъыа: ‚признана свеъми 
горными. промьшшаенниками непреодолимою, ав, 
уно, вся часть ‚каменноугольнаго, бассейна; закаю- 
ченная, подъ наносами Луары» оставалась: неприкос- 
новенною, хотя: была изввешна. уже» ‘изсконько 
столфиий. Дъйетвиюмезьно, если бы, вздумази при» 
бугнулль) къ обыкновенным бсредсшвамъ даа: прой* 
`деня сквозь: эти пески; твмь’ обозье паывуще, 
чо ‚они находяшся: въ прамомь сообщешив съ 
водами... Луары: во ‚эт о)о ‘значило’ „бы ‚захопимть 
_вынерпашь: вею рву: 0.С ди диозаа гаоде 
И. шакъ, „будучи не. въ состоян в, отанвань:е0- 
_дусизъ вырабошики, мы. придумачи: ‹вышениь ‚ее 


$ 
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-отипудас о Успех ивибян гувыичаь о мани пред- 
ариятате три‘ омощаосивдутю нано енособа: 


хативинеи синац 


Описаве снаряда. 


огаен В 
‚-ииМьгедвяали прубусвь 55 метра вовнутреннеь 
‚маменуувивъ аиснфвагожельвау въ 1Элипалиметеровть 
зуолщины, Эта пирубазданйою- вы З0мегровь, баяна 
заказана въ Парижь, имыт Полуниари ее йо ‘бавитимию, . 
чуть бунти: до-обанти! метров длинви' Овь; 910 вос- 
динеши вывеш, обыли`поснененно ‘увлубайемее въ 
невокв ромонию: копра; нодобно г кавь опускаются 
зорубы при бурении: ирупезанскахь оподцевт: 16ь 
ски! извиевил измобсредетвомь обыкновенной  желонь 
кинсвокаапавомь, ‘и; тавямь "образом ‘опуекь’®иой 
итрубвн Гдоептинаей тплопникасьна @9етщья ‘метро ВВ, 
мойсню риземанириванть? как оеббеннаго "рода буре-_ 
неиринивь ов оббражене даме: ре шрубыг | 
-оЧваеко’ огобеннаго не’зямвании “при углублений 
трубы кремв бывтро’увехичивавшаговя ‘сопропи 
завнря ›бпуску* босяв ого; вак® пропан обыйно: 
зевнью- лески: пталанаи выиимныиухрищь. Прубау до 
глубиньг Л Эда или” 5 ии мотровь; углубинниая- 
сновъ’легкоснню въ ‘обыкновённый пееокъ, начиь 
ная: 10 па 17 -пиведо’ 1 9ятпи ‘метров, ввохрявуь_ 
вопиренала наков- ‘сильное ‘еопровтиваейте, ‚что 900 


ударовъ копра, вЪсомъ въ 9,000 ‘килограмеювь паз 


< давшаго въ высонтье то мейтра,. аодико сто балли- 


достичь ила уриублента трубы? она ибсколька 
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_ еавизаментровтуииогдаикакъ; немного преждез опиЬ 
‚ лакогодъйствыокопра;у она ‚угмублалаеь и иолкрайе 
‘ней: мор пналциияй: мери то силен 1. ан 
с„Такимъобразомь,; ‚нипобъ опуешииь» трубу. на 
посавднес два’ мещрас гаубины ‚дпребованось „ло 
‘крайвей гмыр, вдвое: ‘болве: рабошь гизвремени, 
амв назвеюлосизальную: операциюуизтьчегогя ая 
киючаюу зто: никогда „незбылог и бывозможностии 
‚достиигнушь‘подобнаго ; результата лирезть’онов тен 
‚пенную» высышку.песковы аси! гопусканен ирубы‘ о 
‘еобситвенному ‘грузу ‹ояу жакъ ‘это обыкновенно про- 
изводиеис ях въ Ангафи, _ сдвучбезь сомийзния,! Н порода 
совершенно ‘другаго’грода':ичдаяеко не предеаваля 
‚епгыгиспьипанизыихъ! вами затрудиенай инивахо 
Теперь, я перехожузвъ овисайю самаго снаряда. 
Он гсоелонить: изъ’ паровой манивьх сдвухь „Насо-. 
совъгдал сжаманя лувоздухан и возиуховызопинища 
особаго устройства, ($25 Заанныяы вха ЧЕН и 
„Ярзамвну, шо наша паровая» маюзиня „ни, коль: 
ко, ве была принароваева ‚къ, пому употреблению, 
дая коттораго, она ; посаужниа „намъ, чит „особент 
ныя: причины, принуднаи, насъ, 5ъ, употреблению сл. 
Что, касается одо ‚насосовъ „оо. МБЬ ‚будемътовох 
ришь о’нихь ‹поса$, Опвшемъ, птеперь) воздуховмт 
опиаищех тов за вилса зодотолфи ааэдо ог 
‚Оно.евоею.-нижнею, часлию „плопано, соединяется 
съ желбзноюишахитою;; ‚помонуию ‚нъколнораго., рода 


сальника › (ргеззе-6юире) так, чтобы» не, быыони 
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какогосообщентя ‘между латмосеерныйь: 'воздухомъ 


и‘ ввутренноетио шахты. Воздуховиветилищелим- 
епть дв трубки, изъ конхь одна служит дая про- 


веда’ въ мзахту ‘ежаниано возяухау са’другаягобиегча- 


сить выход ‘воды, если‘она ошь ‘давлента эптогб:.в08= 
духа’ будетъ чтрипуждена ‘истекать, такъ путог(не 
‘успфетъ ‘выйти арезъь’ отверстия, ‘могуюция быть 
на’ дн ‘изахитью въ) вепосредетвевнномъ ‘соприкосно- 
зентиитрубы еъ плотикомъ: Двое ‘опускныхъ: дверей, 
верхи! и нижны, открывающегяся внизъу саужапиь 
дай! входа орабочихь и подъема ›выработанной › по- 
роды: : Наконець два’ крана: сдвааны дал. -ваускагли 
выпуска ‘воздуха. Находитея ‘также манометръи 
предохранительный ›клапанъ на случай ‚несчастягя. 
ЭПрбояйае. гнаряда: | ив. чезяР 

’’Изъ ‘бцасания можно‘ получить вврноегпонамие 
0610606 ‘достижений нащейоцьяи, Предположимь, 
что паровая машийа? в® дБйсти и, ‘насосы будуть 
накачивать" 65’ ‘л0ах01у! боздухь, который пой не- 


обходимости ‘сжимаётея, 'иб6 7 вл Никакого 60- 


общем Чахы" 65 ’аймосфернымь” воздухом: Ее. 


ин шахта” ваводнена' водою: по эша’ побевднияя, 


уступая‘ `ДАВленИю ‘воздуха’? ’.будепть’оттдваятвея 
чрезъ' 'лирубку, ‘07 кошорой “говорено выпив’, чтакъ 
что чрезъ н®кошорое время вся вода, закаючаю- 
щаяся въ ‘тахить, буденеь ‘замьщенасжантым!‘воз- 


духомъ" и три" Непрерыиномты о `дейепияи и машины 


‚ тахта” постоянно будешь ‘остииватався 1сухою::. 
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'Опускъорабочихь въ’ шахту ‘производителя орезъ 
воздуховыветилище: Предпоябжимь на‘ въкошорое 
время, что“ ‘клапаяъ: запер) ”и’чито’воздухь въ 
чтахиеу свущёнъ до’тупрурбети ‘двухъ’ ‘нано итрехъ 
атмосферъ. Чрезь‘верхнйклапанъ;‘наи- ‘верхнюф 
опускную’ ‘дверь; работники могуйть Вой. въ в03- 
‘духовмопталиис: потомъ они затворяюйиь наду 
собою ‘клапанъ ‘и’’отворяюйть ‘въ’ пзоже” время 
нижний’ кранъ,’ чтобы сдваать: сообщение еъ свгу- 
щенвым” лоахативиить воздухомь, "Въ по же .мгнове- 
не! верхи каапан прижимается плоуно къ ‹енуБи- 
камъ; и по возетановчен” равновъе, между ‘упру- 
тобтями воздуха шахшы и'воздуховывстилища) ни- 
жи клапавъ ‘отворишея! въслБдепинте своего! въеа: 
аким ‘образомъ’ ‘рабошайки! ‘могуть оспуетиияи- 
слив ахтту; исфуоцизелаи: трон 

Дяя подъема рабошникъ одолженъ '/птолькосдь- 
зать по’ же’еамое, наоборонуьу ито лесть запереть 
нижнюю ‘дверь: поса®того;“какь, презъ: нёе вой 
депть: въ ивоздуховмветииище, ‘и .открымпё кранз, 
ваходащий бя: въ ‘верхней масти! этого посафднаго, 
для сообщения ^:сго ‹съгашиосхернымьх воздухомть; 
итогда верхняя; дверь ‘отворится, «въослвдениыесоб- 
сшвеннаго‘въса; и: ‘работшникъ::можепть: выйши и 
поднять" добытую ‘породу. о ь 

’При’помощи» такого снаряда предположиаи прой- 


ши плывучте’ лески; составаяюнце: ‘чаносъ Луары. 


Основануе: ‚было в5рнос, о приаоженге сего доажно 
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бычо ‘имышь ‹хорепие:'результа! ия. Но оставажось . 
еще, увбриться, „возможно. ми безвредно, лвыновиииь 
‘даваешепрехъличетырехь. ашмосферъ. и виз 
‚„ Лосовитовавизись 1; объ ‚эномъ ‚предмепиь съ 
Г.. Лась - Жазссомъ., › лсъ которымъ вмЪфешть и 
ироизводинъсразвёдку» угля, закяючающагося подъ 
наносамио „Луары, мы согласились, :! итобы .х не 
„нюдвергапи»:: рабочихь.‚дзйствию гожатшаго ‘воздул 
ха, прежде та мь, испьипаемъ ‚вааще › его» на ‚насъ 
самихъ. Мы: обратизись . къ ‚одному, ‘Марижекому 
врачу, коиюрый,  заставаяль дышишь сжатьмь воз- 
духомъ ;‚ при леченти нъкопюрыхь , болбзней »„ игина- 
` диай ул него-приборъ, подобный, шому. прибору ГР 
Табарре (изъ Монцеаье),, ВЪ которомъ, восемь м$ея- 
цевьпредь этимъ, Г. Ласъ-Казесьи поренесъ ‚дыха 
не подъ давлешемъь трема чешвершаями,  высшимъ 
„против авмосерваго. . 
‘Снаряд: ‘вт овоторомъ мые долазнье „быяи айро- 
‘извести повый опыптьу, (имфаъ ‘окрыштый мано- 
метръ (поесть, ›въ ‚кошоромъ с паг одномъ концу 
ритуанаго ‘столба дъйствовано; давлеше: атмоефер- 
мате’ воздуха); и онъ›едвазмогь выдержать давяене. 
двухъ ‘апибстеръ. .Многочисленныя пошериивоздуха, 
происходивтайя оштъ: худаго ‘устройстшвалиприбора, 
оне позволяли, даже когда ‘опытиь ‹продояжаася два 
часа; возвыенть  стоабъ рипупиы ‚1 бозвези: 10м5 1! на 
99, дюйма. о! Саъдовательно ‘мы: „подпергались твЪ 


зиющъ разь ‘давленио тполько 1 апимосферьиси» ве 
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-досшинваи Знаитей" Пузиибо лвахо «бвыо’ вряд! уз- 
ибн дъйвтвЕе а возду! ха сжатшато ‘до упру и но 
крайней ьрь ,иирежь: ашиоваёру, 

"Когда ‘къ “другому“одню’быди Фдваявы ивыкойго- 
фия, иейравленя" въ ‘прибор, ‘но мы мова ‘снова 
начашь опьипы: но`дая аучаро " вабиюдешия ‘иконы 
дукторомь“ машины, она суиююгьразьо ГроЛает 2 Ка- 
зесътобтаяоя ва’в ириборя дал чаогоу‘виюбы вв р- 
носзнмватиить ‘даваение, которому быит подвержень 
въ пенаряде я съ ‘одним низ "родетвеиникове о. 
“ЛиоКизесвиныио”. си поль Е 

" Пб’прответви” прехыаешвериейчава действ 
майтивыт, ®огда’ репуйвоивь манометр! поднямаеь 
только ва’ ДО’ дюймовь) овдруьпосльннаяея взрыиу, 
который ‘можно еравниить 6 `выстру5жомь) ‘четы 
рех-Фуниовой пушииуи: въ 7йзб же! минОвен: вы 
быхй ‘объяшы спалвнымъ" Хожобдомт, и вовериснывя\ 
мракомъ, велвдентете мгбовеинаго‘образования Руа 
го шумана. Стекио, ‘изъ копораго ` "быта САВааВ 
приборъ; ‘разбилось: < 

озна баъР: „Лиеъ-Казвсаз ато" сломалея 
`сбвайнний ‘фонарь’ ибвыий” баш дов 
даме р баны ‘аный “полено сено, ий д 
обабмки" миновённо’ были рязбросайё ‘и 'мномё 838 
пыхь' пролетали чрёзь! ‘дытрыт’ широкой холетиие 
п0й` ны ‘служившей, дая’защийтьт] т 
Омь созиёанаго вии: 


Мномшл чица, привиеченныя шумомъ взрыва, @ая 
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рались, собрать ‹стекаянные ‚обломки, Фонаря» ко- 
шорые «были. отброшены `бояъе чЪъмъ ‚на 100. ме- 
шровъ. Одинъ изъ нихъ,. къ. нашем) удиваенио,; ониы- 
скааи вмсть съ вускомъ, оторваниымъ опъь /мо- 
эй. шазпы. „Ова, быма ‚разорвана и. мы ‹нашаи све 
ея разбросанных части. 

И. шакъ) опытоъ, оцашь не удался, ибо даваеню 
дайеко. не; доходиио ‚до шрехь ашмосферъ. Ушоми- 
‚ вшись пакимы неудачами ‘и разными „безполезвыми 
попышками, ‚©. кошорыхъздЪеь говорипзь сие; спзо- 
нтъ, я рыпиаел производишь опытьу нелиначе, 
какъ: со; своим собетвенвымь: снарадомъ. . Я туже 
сказалъ, лиио. паровая машина, ни сколько не быца 
приспособлена ‚ къ, тому употреб ченпо къ. копюрому 
намъ поелужниа. Даа поаьзы науки облзанъ ‘ска- 
зать нЪъсколько. слобъ 0 нашихъ, васосахь длясжи- 
манга воздуха, которыхъ, ‚ устройетво. ‚сначала 
предетавалязо большая зашруднешя., и долго. оства- 
наваивало. ходъ ‚ опьиша. 

Безъ сомнЪнтя скажупть, что сгустительные ва: 
собы, не, новость, ато’ онн даже, употребляются 
для насыщена, воды. газами, что ‚ими производип- 
са, дутье въ, доменяыя печи, и проч: ястлану о 
вЪчапть, 9120, не, смотря на, все. это, ‚а испыпаль 
болЪе всего. затрудневшй, въ, пломъ, ; липобы , полу 
чить. хоропие васоеы дия сжапия воздуха, хотя 
ихь уетроивали извьешифйцие | въ Парижь, ,меха- 


Ники. 
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-„Мив потребна’и была‘ большая’ мабел воздуха ве: 
нзаго’ давлентя ‘и надобно было, чшобы ‘насосы мо: 
гии ‘без!рерывно дзйствоваеть: въ течене многихь 
мъсяцевъ. Это ‹было необходимое: услбмеи ‘его-то 
я нетмогь одобтигнуить; ‘употребляя ‘сначала? васо: 
выт.съомъдными: клапанами, 

‚ Дая`подъема воды таке! насосьи ‘дают лучние 
результааитьу но /стиранно’ было’ бы ‘ожидать. итьхъ 
же! поблвдепний призсжамани воздуха. Въ самомъ 
дъяБ, вода ‘есить ‹пгвао -почитинесжимаемое, !ппогда 
какъвоздухъ| совершенно: птбдо упругое. Триоподъ- 
ем водьь давленте, ‘обваруживаемое” на нее „порн 
немъ, вслбдениые” вя› несжимаемоети,: тнотшчасъп6- 
редается жидкостью! клапанамъ./'Э нло -даваене! с0=_ 
общается‘! имъ.впо.игв | ли хорошеёе дйсшивте тпая 
кихъ насосов есть сабдетьте ‘того: При ‘сжима- 
нти | жесвоздуха происходит совевмъ другое. : При 
сильномъ дьйсшви машины, и ебли кланы до- 
вольно. пяжелы; ‘что’ ‘необходимо ‘бываепть при 
сииБныхь пасосахъ, поршень; не‘ прешеривваятена- 
чала почти ‘нискакого ‹сопротиваеня ‘ошъ аеско 
ежимаемаго; воздуха; ‘виругъ ‘преобртаетть . весьма 
большую ‘скорость; тогда’ какъ' клапанъ,напро- 
ивт, потптяжести” своей; ‘обпаруживаетть’“ сораз- 
мбриую инерцию, ‘силу которой‘ преодольваепиь в08- 
духъ только ‘птогдя; когда будешь сжанть’ гораз= 
до “‘бодъе пой упругости, ‘которая неббходие 
ма для дъйспиия, Ошсюда происходят неров- 
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пый! ХОД полки разатройснво! кыаил- 
новь... ‹опитогоив малинанне; годился особенно: 
ди, венрерывнагога Иа иродозяхвансл ынапо) дъйениы Иа 
Таковое: важное / запрудяенуеу дочго ‹остававиивавы 
шое: пани опьзнья наконец мривелооменяо Въ ХОя _ 
рошему устройству каанановь: въ онасосахъго дай 
ожиманта!: воздухаг: Стоино; аодько) зам ниить: мвд 
пыегклапаньи кожаными) Они; будучи гораздоларо- 
щеснаече, несимфюниь с выие приведенных: не-; 
достпахпковъ,: инири такому. устройств „наеосовть,, 
ни) скоиБко не’ оттаичающемса: ‘опт расположения 
мЪховЪ, за: получвить лучиие, результы. Эт: нах 
сосы.состолить изъ ициаивира! съ) завраинами, при= 
кр пленнаго кз ‘аусунной:доск, ‘амьюндей! два) рл=. 
да ‘отверстий, ‘Эпии‹ посадил, будучи» расположе» 
ныгкавъ ВБ `обыкмовенныхь омЪхахь, закрываются: 
кожаными куананами) вращающимися она вожаньхиь 
жепептаяхьл пон НЯ: в 

_иоВеасывающий клапанъонаходигасяи- во: шнутирена 
ности сцилинирау ‘а ‘другой!‘со” внъшней: ситюронвр ° 
доски. “Насоспый: ‘поршень оепаошной ии ‘моженть 
быть постоанио нокрьить слоем водьир для! юб- 
легчентя движения. Бь эпюмутрибаваю еще опьиь, 
показал, мазупнтю ‚водя оказываепть въиподобномт 
саучай и зимнее сд\йспные,х” ЧЪмЪ масло Тавимь 
устройством нясосовъ сдяя: стимантял воздуху Я, 
иобъенуль веъхль ‹показанныхь выпце ысудобсть (и 


съ. этого времени насосы одьйсавоваии день; 














‚ ночь’ ‘непреешаяно въ ‘тиечене цфлвтиь т ливеяцевь 
-безв’ мальйшей поправки. 

Миъ остаётся ‘говоришь’ теперь!” о дЪИсшвй 
саеипаго воздуха: наи работинниовь” ил ‘о ‘резулилаз 
иахв} полученныхь помощиоймоего снаряда,” Перя 
‚ вовявяеше;“ замъиенное ‘при’ “цереходв изъ вон 
боднаго ‘воздуха’ а вы ежатный у 7 было го шо ино. 
‘ощущали боле илиименъе, енльную: боль ‘въушахъ. 
Они совачиназаеьт еъилпервыми/ ‘ударами: поршия 
н' оканчивамась ‘обыкновенно, въ: шю’пвремя; „когда 
риутшь! въ маномешрв поднималась” вау нъскоавко 
дюймовъ; то’ есть, : ‘боль’ пересшавала: товда,`.ког= 
да: возешанаваивалось 'раввовьеге между давасшемиь 

_ воздуха сжашаго..въо снаряд ‚итого; который: ‚зач 
кавочаисяуво внутренноеши» уха. `Этожльмь. вЪрон 
явпнье; липо! лучшее ‘средошво; | уничшояжиизь боль 
есших ‚. глошаве саюные Замъчатеаьно, 4010 лэша 
боль; едваопувспвитшельная: для. одвихъ аыцт зо не- 
- стерпима: и дая'‘другихъ: ПЧкошорые: ‚ (хопая: ‹ эвло 
случалось” рбдко) не чувствоваан ‚боли при входь 
въ сжашый воздухъ, шогда какъ, напропьь, пра 
выход изъ неро боль; дъяалась › весьма ощунитель- 
на. Я доджентъ ещелирибавишь, що, бодфе, изи 
мене спокойное! распозоженте духа’ имъло: способ 
ное! вцяне ‹ва; большее; ‘или: меньшее проявлен!е 
боли; ибо: ‘я ‘неньипааьсамть надъ собою; ‘что ‘въ 
одийъ. день, чувствуешь паольво, ‚слабое онфмене 
слуха» азна другой ‘день. несносную ‚боаь: Поешолян- 
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но ‘замвчааиу чшо; эвешь родь онъменЁя пивмъгие- 
нъе чувстивителень, чбмъ:енарядъ _бомЪе; ‚иг чЬмЪ 
в. большее время: воверщаыея.: переходь. ИзЪ..сво- 
боднаго: воздуха въ сжашый и; наобороцть; изъ: сгу- 
щенваго: въ ашмосферный: Это самое замвчани/ вс 
рабопшики всякой разъ» как ‘имь: случалось ‘иерея 
ходитв изъ воздуховмвепимища `вЪ шаху. 

Второе ‘авлеше, производимое сжашьмъ ‚возду- 
хомъ, ‘есть. замътное: ускоръне горвнйя: ‘соразм®р- 
но: съ. гусботою воздуха: При. давлеяти. ‘его: рав= 
номъ. лиремъ! ашмосферамъ, горън!е пакъ о ускори- 
лось, цю мы принуждены были ‘ев чи съ бумаж- 
ными свъиаънями замъниоть свъчами” соевътиаь- 
нями ‘льняными; ‘иболпервыя горзлитакъ быстро; 
чото ‘свфча истреблялась въ, чешвериль ‹часази. кро» 
мо того; оить ‘нея распробииранячаеь несносная ко- 
поть. Шри авняныхь свъшильнахъ, горънге: замед> 
лилосв и: значишельно’, уменьшияась копоть, Такое 
ускорениое) горБне объяёняешеся ‘легко; иеёмть: оао 
въ опюмъ же ‘объем®` сжашаго воздуха ‘завиючалось 
болъе. ‘кислорода. 

Температура ‘шахты, когда" она была ‘напоинена 
воздухом сжашпымь ‘до ‘упругоети" прехь йтмоз 
сферъ; измвиялась: ов "45° до’ 17°. по, стоградус+ 
ному шермометру.Замвиашельно, что подъ давле- 
немъ прехь аимовферъ, насосы ‘доставаяли въ шах» 
изу ’воздухь ‘не холодный, а'повити: аакой жетием+ 


пературы (шо есть ‘оигь 15° до 17° 13); осы 
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мною. охаадиаса прежде, чъмъ вошель въ шахту, 
` ибо я увърилея, чпю. трубы, ваходацияся: подаъ 
насосовъ, во время дъйсшвя ихъ, постоянно: имф- 
ли. шемперашуру 70° или 75° Ц. Другое дъйсшве 
естль чувсшвишельный холодъ, происходивший оптъ 
разръженгя сжатаго воздуха. Въ шо мгновене, ко- 
гда ошкрываюшь кранъ дая сообщеня ‚ съ. ашмо- 
схернымъ воздухомъ, въ снарядь образуешея родъ 
облаковъ, шфмьъ бояъе густыхъ, чБмъ боаве раз- 
шширяешся воздухъ: васъ обнимаешь шошчасъ. хо- 
лодъ, досшигаюний сильной. сшепени, ивы находи- 
шесь въ шуманЪ, ни чемъ не отиичающемся опть 
густыхъ осеннихь шумановъ; онъ ‘даже имъешь 
гаинисшый запахъ,. ‘особенно ему свойсшвенный; 
Этошь запахъ весьма ощутишелень, и онъ - шо 
насъ удивиль, сначала, когда я еъ Т. „Лас-Казесомъ 
подвергался въ `первый разъ дЪйсшвю сгущеннаго 
воздуха, | , 

Можно легко увеличить ‘шуманъ, изи совсвмъ 
его- уничтожить;  сшоиить только ‘ошкрышь 
или закрышь’ кранъ, назначенный дал: выпуска сжа- 
шаго воздуха. «Легко поняшь причиву этого’: яв- 
лена, кошорое,‚ мнз кажешел, представляешь ‘са- 
мое ленов истолковаше происхожденя шумановъ, 
особенный воздухъ `кошорыхъ, имБюЮпиИ  запахъ 
таины, образовался въ этомъ случав ° иокус- 
‚ ственно. 


Остается” еще ‹мнЪ представить нъкошорыя 
Торн. Кури. Ен, Т. 1819. 7 
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замвчантя, по мнънию моему, ‘довольно аюбопвьии= 
ныя; Во первыхъ по, что въ воздухь; имъющемь 
‚давяеше тпрехь ‹ашмосееръ,  вельзи  свиетапиь, 
Эва! способносшь теряешея только. тогда, когда 
`давяеше воздуха дойденть до означеннаго предваа. 

Во: внюрыхъ, въ сжашомъ воздухв всв говорань 
въ носъ,’ чо птвиъ замъинфе; 96мъ бозфе `сгу- 
щенъ воздух. 

Въ. шретьихъ, работники замбииаяи, чето при 
нодъемв по яБешницамъ, они. менЪе чувстивовали: 
одышки въ ‘сгущевномь воздух, чвмъ въ евобод- 
номъ. : р 

Наконець, а приведу еще замфчательное обето- 
ательство, которое самъ могу подтвердить: один 
рабошиникъ, именемъ Флокъ, оглогпий вовремя осаз 
ды Ановерпена, сльшшааъ въ сжатомъ воздухв по 
стоянно лучше всЪхь своихъ. товарищей: 

Теперь я перейду къ механическимъ дЪйспимямъ 
сжатаго воздуха. ‹ Припомнимъ ‘сказанное выше, ' 
именноу ‚что ‘мы: опустияи ‘желфзную’ тарубу въ 
1,55 метра ‘дламешромъ н 90+ть мешровъ даиною 
до:пвердой горной. породы, (паотика); извяекая из 
нея пески, Эпюмы сдЪлали: прежде чъмъ устшано» 
вияи: воздуховмёстиаище; Труба: наша имзаа вну= 
при: лпрубкуз‘чрезъ которую можепть ошдфаляь- 
са: вода, если она. нёчбудешь успЪватль ‘выходить 
презъ нромежушки при’ нижнемъ конц. трубы; 


Каково: было. наше. удивлеше, когда чрезъ ежапие 








—=—=—=——. 
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воздуха мы ввтатбенили йзъ ‘шахить ‘За одинъ: разъ 
весь столбъ жидкости ‘до! ния:ней "чаейтя трубки: 
Было сдышно необыкновенное шипьее ‘и свист; 
и векорЪ: вода‘ начала битв’ ‘фонтаном въ 90-шь 
метровъ высотою. `Удивленный ‘пакимъ яваешемъ, 
я посмошрвль ‘на ›мопомешръ:, онъ ! ‘показываяь 
давлевше спрехь о ашмосферъ, ‘включая и дававн!е 
эимосферное, и’ не смошря на’ то’ вода онтьэтоз 
го’ давленя поднималась па’ ДО мепровъ. Я шеряч-. 
ся въ догадкахъ,. какъ вдругъ оптрилв васшолщую 
причину явлентя. Бьыющал. ‘вода была: не чистая; 
а предсшаваяиа  смБев’ воды и ‘воздуха; ‘слдоваз 
шеавноимвла гораздо менвитй ошносителвный ве: 
Эшо обстоятельство заставило воду подняьея 
на’ ‘высоту 40 мешровъ опуь пого’  дававйтя, 


которое 'могио:- ‘бы’ поднять  столбъ толко’ въ 


- 20-ть метровъ, -есии-бы вода бьма чистая; - не 


омъшанная. съ воздухомъ; 

Вода; била такимь Фонтшаномъь  тполько въ про- 
долженше: 12 минуть; ^попюмъ онъ машо’ по маиу 
опадалъ; шакъ уток концу’ ввзбрасываемия вода 
предотавляла  тполько ‘боявние пузыри, уходивиие 
бояьшену частию/‘опяши в лпрубу, изъ которой 
показывааисв; 

Чрезъ нятв минуют посл\ опаденгя: Фантана; 
опять: ‘усльниаии тпо-же ититиунуе, отяз же’ свист; 
как ис прежде; и’ увидфии пзакой’ же тиочно’. водяе 
ной фонтан. Около дДвухь часовв мызимваи предъ 
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собою. въ маломъ — видь Исландекте . хейзеры, 
‘причину двйстыя котшорыхъ шеперь, легко объяс- | 
‚нить. 

„Чтобы лучше понавь, < что ‚происходило ‹вну-” 
три шрубы во время подняпия воданаго стоаба, 
мы сошаи въ шахту и были свидъшелями ‘любо- 
пытшнаго яваевя. Когда стоябъ. воды, выдаваен-, 
ный сжашымъ воздухомъ, досшигь до низшей ча- 
сти ошдфлительной шрубки; шотшчась воздухъ на- 
чааъ быстро ошдваяшься, увлекая съ собою водя- 
ный ‘оболочки (пузыри), въ 1-нъ или 2 -мичииме- 
шра, и эта-то’ вода, будучи въ смышеши съ. воз- 
духомъ, была. причиною необыкновеннаго Фон- 
пана. 

Фовшанъ, продолжаешся’ до шёхъ  поръ, пова 
раеширяющися воздухь пошерлеть ешодько_сво-,, 
сй упругости, чито его давленемь ‘не. будепгь. въ. 
состоянии поддерживаться сшоябъ воды, ‚ находа- 
щиел иадъ о впижнимъ  ошверспиемъ отизаитель- 
ной трубки. Такъ какъ скорость шеченёя не. мо- 
жешь увичшожниься вдругъ, по воздухь ‘расширя-, 
ешся еше болье, о. чемь легко можно. закаючать: 
изъ шого, чи. вода ва’ див. шахты получаейть 
вогнушую поверхность; эта послЪдная: ‘исчезаенть 
въ шо время; когда’ жидкость закроешъь нижний 
конецъ ошдвиительной шрубки.: Тогда’ ’. Фонтанъ 
перестаешь’ бить, пока ‘пакачиваемый» ‘воздухъ 


засшавиттЪ воду опять : подниматься - ФОонтаномъ, 
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Отого происходить перемежающейся Фовтане 
чрезъ ‘каждыя пять минуптъ, и онъ держится на 
необыкновенной своей высошб около 1> мивуты: 
Я сказаль, что ‘это лвасше вБрояшнфе всего 
объяснлептъ гейзеры ‘въ Исландии. Именно: пред- 
ставивъ себЪ’ потухиий вуаканъ, естественно ду- 
мать, чшю онъ сверху уже ‘покрылся’ швердою 
корою , когда еще впупренпость его’ не усивала 
охладиться; потомъ эти вещества, заключенный 
внутри его, уменьшились мало-по-малу въ своемъ 
объемв вслвдешве остывашя, отчего произошиа 
пустая полость. Она, получивъ сообщене съ под- 
земнымъ водопроводомъ источника, пгекущаго съ 
высшей очки, наполняется водою, которая, опт 
возвышенной: температуры стЪфнъ полоеши, пре- 
зращаешея ‘отчасти въ паръ: Эттошть ^ послВд- 
н1й будепеь ‘производить. даваене на остальную 
массу воды, и случишел, что самые пары, нахо- 
дясь въ сообщеши съ подземнымъ водопроводомъ, 
ещанупть быстро. отдвлатався, увлекая ‘съ соббю 
нъкопюрое количество’ ‘воды. ^ Велвдепиме  шого 
‚ произойдеть шакое’ же’ явленхе, какому были мы 
свидБителями при нашемъ опыптб. 
’Еще я сообщу посльднее явлеше, копюрое, мо- 
женть быть, также не останешся” безъ внима! 
Предпринимал работу, мы‘имъли цваню ‘не полБ- 
ко достигнуть” плотика, который находнася на 


глубинь 90-ти метровъ, но и углубиться на иф- 
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сколько мешровъ’ въ швердую ‘породу, отобы съ 

нею плотно собдицить нашу. жельзную. зах. 
Дал достиженя этого, мы доажны бызи преодол 
явть два затруднения. Первое состолло въ: шомъ, 
; що подъ нижнею настио вашой’. шрубы- столаа 
постоанно на одномъ горизонт вода, потому 
что ня этомъ уровнЪ, какъ. изъ подъ колоко4а, 
бысшро ошдъаался воздухъ и производняь въ, Луар® 
шипфн!е на разстояьи болъе, увмъ во смо ша 
говъ. Съ другой сшороны, песокъ, осушевный. возят 
душною стшруею, стремился въ шахту, и разгро- 
мождаль её вмфепуь съ шфыъ, дакъ мы ее угауб- 
дяди. 

Эшому неблагопруащному обстоятвельетву: ‘мы 
пособйли, установив въ пюмъ м5есатБ подвижную 
прубу» служившую временнымь средетвомъ соеди» 
‘цена шахшьх съ трердою  понненною. породою. 
Другое` затруднен происходиав ощЪ ного вре- 
меннаго соединентя, ибо при немъ: пробиралась въ 
шахшу вода, ве смотра навоз принаныя’ предо» 
спородуности, и мы могли  опуспатть шахту до 
глубины 95-ши мешровъ не иваче, канъ съ край» 
нимъ безпокойствомъ, подвергая рабочихъ даваению 
_птрехъ съ половиною. ашмосферъ, даваевгю, който- 
рое требовалось, чтобы заставить воду выходишь 
орезь омдфанитеаьную варубку. Въ шакомъ п0а0- 
женш бызи мы, когда случай помогъ нашему горю. 


Съь нъкошораго. времени» мы только” съ тру’ 


1 
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домъ могли. давать воздуху ту упругоеть, кото- 
рая была потшребпа дя, выпубененйя препашеево- 
вавшей ‘намъ, воды, и ‘часто. еще намъ ие удава- 
зосв этого’ едбяать. Мы находиаись, однажды, въ 
шавихь ‹обопюоящельствахь, какъ одинъ работникъ 
нечаянно ударилъ лопашою въ отдфаительную 
трубку и пробиль въ ней оперение, Въ пю же 
врема. вода быстро начала выбиваються изъ верх- 
няго конца. шрубки’ и задача рышниась сама собою. 
‚Это дъйсшые быхо. новымъ. призоженемъ пзого 
начала, которое бьмо причиною необыкновенныхь 
Фонтановъ, упоманушыхь прежде. Опять ‘авяен!е 
зависфао опть механическаго. смъшен!я. воды съ воз- 
духомъ. Прибавимь къ этому; что воздух вхо- 
дишъ въ трубку на одной тпреши высоты `водя- 
наго столба, и шакимъ образомъ. раздялетшь.. его 


на двЪ части; веяфдепиые чего упругость воздуха, 


‘недостаточная прежде для подвяпия.- цфлаго во- 


данаго ‘спюаба, теперь даже слишкомъ велика, чшо- 
бы выптенить его по часшямъ, ибо сжашый  воз- 
духъ въ эшомъ `случав можепть дъиствовать вдругъ 
на двухь шочкахъ. 

`Поса% шого ‘ничо. нс. останаваивало‘нашей рабо- 


ты; мы досшигии: двухъ важнЪйитихь. дла насъ ре- 


зульшатовъ: ‘во первыхъ по, что мы. не имбян 
ни капали’ воды‘ въ заб05 шахты, и. во. втюрыхъ, 
что ‘ие надобно ‘было давать воздуху упругости 


боаъе двухь атыостеръ, считая тупть `и обыкно- 


















































Лол 
зенное’ атмосферное давлене его, ‘между’ тёмъ’ во- 
ду' поднимали ‘боле; чБмъ` на 95-ть метровъ. 
Повшораю еще,'два различныя‘ обстоятельства, 
способетвовавиия‘ нашему’ усп5ху. были: первое`ме» 
ханическое смБшен!е ‘воды ‘съ’ воздухом и второе 


раздъленте водянаго. столба на двБ‘ части. Это 


‘двисшве еще тибмъ  яснЪе, ‘чо устшановивъ ‘одинъ 


разъ подъемъ воды, я ‘часшо замфчаль, отно она 


продолжала подниматься до высоты’ 95 метзровъ, 


хошя манометръ показывалъ едва полуашмостерою. 


болъе обыкновеннаго ашмосфернато даваенгя. Нако- 
нецъ, во всвхъ сдвланныхь опытахъ, мы ‘ни разу 
не замвшиаи, отобы: Фхоншанъ. осшанаваивался-ни- 
же. означенной точки: 

Здесь оканчивающея ‘наблюден!я, сдъланныл во 
время опуска шахпия  помощию. сжашаго” воздуха. 


‚Въ заключенте статьи приведем результпапты, ко- 


торыхъ мы достигаи съ нашимъ снарадомъ, и ска- 


жемъ. нЪфскоалько’ саовъ` 0. возможномъ приложении 


сго къ разнымъ работамъ. Не стоишь говоритвь, 


что нашъ снарадъ есть улучшенный водолазный: 


кояоколъ, имфющий надъ эшимъ шо преимущество, 
чпю_ съ. нашимъ снарадомъ. можно углубляться въ 
пвердыя породы, чего нельзя: ‘сдъаать .. посред- 
ствомъ обыкновеннаго колокола. Помопию этого 


снаряда, мы, пройда 19. ть мешровъ глубины Въ 


пескахъ; угаубились на. 6-пть метровъ: въ каменно-` 


угольную: Формацпо и посреди Луары. опусшнаи‘въ 
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‘сухомъ забов два вфнца, обдЪаали ихъ досками, 
шакъ 91930 въ это врема собиразось воды не бо- 


Бе 9-хъ гекшометровъ въ шечене 9.-хъ часовъ. 





Это уже исполнено, а не въ предположения. Сна- 
‘рядъ со сжатымь воздухомъ вынули и на свобод- 
| номъ. воздух рвали пброхомъ швердый каменно- 
угольный песчаникъ, имфя. надъ собою водяной 


слой вЪ 95. шь мешровъ высоты. Наконець углу- 











‘били шахшу, которая должна уже‘ саужить къ 
разработкв той каменноугольной хормаци, въ 


кошорую еще. никто не могь проникнуть. Та- 





КИМЪ образомъ, можно сказать, чо мы снабдили 





цфлую страну минеральным топаливомъ, хотя из- 
вБеонымъ уже цфлыя стольпия, но о ‘кошоромъ 
и не думали, почитая добычу его невозможною. 

Относишельно приложенй нашего снаряда мы 
полагаемъ, что изобрьтательные моряки восполь- 


зуюшея имъ при устройствв пристаней; Инже- 








о . у 
неры Пушей Сообщенгя могутъ примънипть его’съ 
пользою при’ постройкв мостовъ, даже шакихъ, 


каковь моспть въ Турь (4е. Тот8), и мы могаи бы 





укръпипь его шатаюнциеся своды. Въ горномъ дф- 





15 польза снаряда не подаежийть сомнънйо; уже 

въ Сбверномъь Департамент Г. Матье, Горный 

Диревтноръ-Душийский, . должепь этимъ способомъ 

` возобновить двф оставаенныя шахшы въ 90-шь 

метровъ глубиною, не смотря на большия пожер- 

твования. : т 
—<2>6=—— 
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р 3 ЛУ. ТоОРНАлЯя СТАТИСТИКА. | 
о В ДОМОСТЬ и о. > 


‚ О ЧАСТНЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЬЮАЛАХЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, БЫВШИХЪ ВЪ РАЗРАБОТКЬ СЬ 15-го сентяьря 1840 по 15-в сентяБря 1841 год. 


> Сложное со-1. 


‚ |держаще зо- 
Нолучено золота, — |уота во 100 





Времл ошкрыпия рос-|Когда присшуп- Сколько квадрат-Выработано ку-|Промьшщо золо- 


и 














|. ИМЕНА РОССЫПЕЙ И ОПИСАНИЕ МЪСТНОСТЕЙ. о. _—  сыпей. лено къ разра-|ныхъсаженъ от-бической — мфры|тосодержащихь я АО рабочихъ. 
® 
. 1 
- < . - —'.бошкЪ. ‹ "водная. ‘паотцадь/саженъ  песковъ, песковъ. " с 
В | пуды. [уп |золот. |доли. |золот, |доли. 
В о 











Г Системл | РЪкИ. Лены. 


Иркутской губерши, округа того же имени, 66 Манзурской в волости. 





Клхтинскаго 1-й гильдий купца, `@едора Куликова. - 


|ивадрати. саж. |: 


550,000. 52 59.080, | 16 91 9% 


Митрофамовскй працскь по рёчкв Средней. Раихув, лпекущей 
‚съ аъвой сшороны въ рёву Лену. с... : с крыш въ Сен-| въ 184 
№абрз 4838 года; 
_П) Система въки Оки, тЕКУЩЕЙ СЪ львой СТОРОНЫ ВЪРЬКУ Ангару. |Ошведенъ въ 1840. 


Иркутской губернйь округа того же имени вё 1} Ункинскогмв по 
граниенолив втъдомствь, компани купееской эжены Родоновой. ` 





_  Спасскй шо рвчкь Ематш, впадающей съ аАвой стороны въ квадраи. саж. и | пиве ^ 09 з 
| рвчку Забишъ, Забизнъ въ Диби, а Диби въ рЪку ве. ‚о. открыть въ 1858; въ 1841 ‚250, 000 - 59 58,910 ет т 1 15% в. 
ь Тошведснъ въ 1840. . 1 
Ш) Системл гъки Бирюсы, когорля› по-соединЕНи съ ръчкою Удою, || 
`состАвляЕть ТАаСПЕВУ» ТЕКУНУЮ СЪ ЛБВОЙ СТОРОНЫ ВЪ РЪКУ АнГАРУ. а. 
`Вь Канскомь и Нижнеудинсколиь округажь» на границать губернии ; о | в ' ' 
‚Иркутской ш Енисейской, компан Надворнаго _Совтьтника Голуб-’ - 
кова и позетнаго ‘гражданина Ефима Кузнецова.. ой ие о `167 
Преображенскйй ии. `по р Большой Г о открыть ВЪ ь Августь въ 1857 120,815 "- ‚959 _ 958,800 9 59 83 ей 
11856; . ошведснъ въ | | 
1857 году. 1 


Къ 1-му листу При. Журн. Кыь. 1. 4819. 








Именл РОССЫПЕЙ И ОПИСАНЕ МЪСТНОСТЕЙ. 


вв Санктте- 


Компани т иена Высочайше ‘утверлкденной: 
тербуреть в5 90-й день Апртьлл 1855’ года. 


д „Успенсяй прёиске по ра Большой Бирюсв 


Надворнагв Совпьтника Григорьева. 


5. Ивановскй прискь по рькв Большой БирюсЪ, за отшводомъ Г. 
Надворнаго СовЪаника Пономарева ош развъдки 


Компаши Надворнаго Совтътника Пономарева и „Дедюл: инспаго 1-и 
гшльдёш купца „Лапина. 


`6 ‘Николаевск прискь по рЪкБ Большой Бирюсв ое 


Коммерщ Совътника Степана Попова. 


и Ильинский, ириске по рькз Большой Бирюев . .. . - 


`8 Степановсый праискь по’ рвчкь Мокрому 'Мирючилу, за-нею 
разрабошано на предъидущемь Изьивскомъ. праискв, . . - о. 


Позетнаго' гражданина Анимл Рязанова. 


9 Казанско-Бирюсинсюй прискь по ръкв Большой Бирюсь 
По _Аесессора РКОаа: 


10 Александровск приск® по `Бозышой Бирюсв, за отводомъ г. 
0Нзо бкова . 


о ® ° + ° ® ‚® . з 





Время ошкрыпия рос- 


 сыпей. 


въ Январз 18575 от-| 


веденъ въ 1858 году. 


‚ въ Августв 1857; 0т- 


веденъвъ 1858 году. 


в. АвгусптВ 1856; - 


ошведенъ`въ 1857. 


въ Августь 1856; от- 
ведентъ въ 1857 году. 


въ Гюнф 1856; от-| 


веденъ въ`1857 году. 


въ Ноябрь 1856; от- 
веденъ, въ 1859. 


въ Мазь 1858; отвс- 


денъ въ томъ жегоду 


ВЪ, 


ВЪ 


ВЪ 


ВЪ 


ВЪ_ 


ВЪ 


въ 


г бошк в: 


18а 


1857. 
1857. 


1859: 


1841 


75,100. 


195,000. 


950,000. 


950,000 


` 950,000 


948,800 


> 445,800 


лено’ въ разразныхъ сажень от-|бичсской 


90- 


ДЗ 


254 


около — 


2 


мфры шосодержащихь 


водная-' площадь. |сажень песковъ, 


куби- 


| ческой сажени. 


а ира Сколько квадрат- Вырабошано ку- Промьипо 3040- 


`песковъ, 


90,600 


49.000 


551,000 


` 


946,000 


105,000 — 


510 


- Сложное со- _ 


Получено золоша, 











‚пуды: |Фупш. золот. 


а 
1050 
1 | 49 ЧА 72 
9 |`96 | 48 —— 





——— 


доли. 


9 | 78| 





держаше зо- 
лота во 100 


пудахъ пес- 











ку. 
золот.| доли. 
9 15% 
ВЪРаз| рЪз’Б 
—=-| 45* 
Л 29; 
я 
ВЯ 
$45. 








Число рабочихъ.} 





рабочте тЪ же, 1 


` шло и на Ге- 


ормевскомъ 
прииек®. 


959. 


90 

















Сложное со- 
держаше зо- 


'Время ‘открышия рос-Когдя приступе Сколько квадрат-|Выработано ву-|Промьило золо-| . 
Е | : лота во 100 


7 


Получено золоша. 





























{ о $ ‘ С — я / Е я о $ у } | ы в х у 
“| Имена РОССЫПЕЙ и ОПИСАНИЕ. МЪсТнОСТЕЙ. выней; ^^ лево: жь ‘разра-|ныхъсажень огт-|бической — мёры|посодержащихь ни 26 Ч цео рабочих, 
мт >. : у ` : Ку. 
| | \ т < а площадь, саженъ песковъ, песковъ. 
- вы. водпал О оо [№ оу лот доли. |золот. доли. 
| Титулярнаго. Совтътника Боровкова, _ 
| Ильинскй прискь ‘па рЪъчк® Катьтиивдыгоь, текущей еъ ат: |. те й 
: ‚ вой стороны въ ръку О РИО 8% Апрьль 185750 въ 1858 517,000 
| веденъ въ томъ же 
году. 
— Сверхъ кого очищено изъ и оставшихся _опть, г 
сплавки золоша въ 1840 году. а | я | м ар ева БеБаИВЕ 
Компани ел ыы те и купиовь Толка- 
ева и Коробкова, 
Троицкий прискь, на `рвчкв Кашьшандыго$, ‚текущей съ аЪпой | | 
стороны въ рёку Большую Баре въ он 1856; от-|° въ 1857 950,000 1,516,475 
2 я: = педецувь 1857 году: ^^ | 
_Великониколаевекай прёиско по ‚рвакь Хормь, а .. съ пра ея Ив : 200% 
вой т въ рзку роет рю о. [В Тюнв 4856; отве-| въ 1858 950,000 8,945,465 
ее день въ. 1858. 
Очищено изъ о `осппавшихсл ошъ сплавки золоша || о 
‚ 9% 180: году 39. бе о: не а о м — о А Не ВЕЧЕР 
Компани Г. Асташева, Высоийше | утвержденной 8% Санлтпетер-, Е ее: 
бурь, 9$ 20-й день Апрълл. 1855 'г0да. "| о 
Тооробскай ВЪ поте рёчки Хормы. .. а въ Январ8 1857; от въ 1859 955,000 


о - веденльрь ДЭОВоду. | 
Получено изъ. сбровь и пробь ош сплавки ‘золота вь || сы 
1840 О а: т а а = — 





а о о пеиаон Г. Дьи-- 
ствительньиь Спзаваскимь Совъшникомъ Демидовымъ поискам 





ть ры вр маня 


ГЕ 
ву 


ЗОБ 





440 






5 






а .- Сложное со- 
Время ошкрыпия‘рос-| Когда. приступ-/ Сколько квадрат-|Выработано ку-|Промыто ‘з040- в держаше з0-| _ 
а. т р о ‚ Получено, золота,  |10та во 100]. . Е 
Имена РОССЫПЕЙ И описан МЪСТВОСТЕИ. сыпей, ‚ мено . къ разра- пыхъ саженъ от- бичсской мфры шосодержащихь ив. м пес- ть — башихь ‚ 


ку. у 


й 






бошк. ’ |водная. площадь. |сажень песковъ.- песковъ. 








доли, |зозот, 







зоиот, доли. 


У 


| 














золота въ пользу Сибирскаго края, добыто ошъ развъдки раз- 
-ныхь мъесоть по сисшемь рёки` Большой. Бирюеы ое: 


`Й пого’ добычи въ 1841 году... 
'Изъ соровъ и`пробъ 4840 года... ... 
_ о. м 
ТУ. Системл РКИ КАНА. 
Еиисейской губерни Канскаго округа въ Робнетое волости» 


Компаши ЕКоммерцй Совтьника Кузина и купца о 


































никова. г 
15 |- `Екатерининскй прёискь по рЪчк$ Тукш, виадающей съ пра- 
‚ | вой сторбпы въ р5ку Канъ, вливающийся: съ пой же стороны, ее ен г . о ый 
о вь Не ее а д: © [В Автусть 4858; 0т-| въ 4840 № - 950,000 819. 818,900 ы 216 
Коллмерийе Совътника а . веденъвъ 1840 году. 
16 1" Вознесионй приске. по’ ръчкв Негошь, впадающей съ лЪвой з | 
стороны въ лфвую вершину Агула, соедиияющаговя съ правой а а 
— °| чпороны еъ речкою_ Каномь с. |0 юн 1834; ош-| въ 1857 950,000 ДА _ 44,595 47 
Купца Мижайла а ` ведень въ 1856 году. ”_ в. | 
17 Инокентёевскй 17 Михайловский. прииски по рВчкв Янгъ, впада- ] . Е ы Ся 
`| ющей въ о стороны въ рву Кань о... .. . . |0 Сентабрь 14855; Михайловск.въ 500,000 = 2. 94,500 43 





отведенъ въ 1854./1855; Ииокен- 
| - т1ев въ 1655. 






> 








‚Очищено изъ соровъ опть сплавки. въ 4840 оду: 


И пого` добышо въ 184 году. .| в - 
Изь |соровъ и пробъ 1810 ....... 





О. 


1 2 й | } 
} : 





















































У) Система нЕБОЯЬШИХЪ РЪКЪ, ВЛИВАЮЩИХСЯ ВЪ РЪКУ | ЕниСЕЙ. 
` Енисейсной губернии, Канскагд округа в% Рыбинской волости.” 


оба. Надворнаго Совтьтника Вуль да, и Оберь - Гиттенфервалтера 
Меджера, педедавиихь на. арендное ' содераеане Арзамасскому куп- 


щу „Подсосову. | 


 Петропавлрвёний праиско, по. речев Кылу, текущему съ ‘пра- 
вой сшороны въ _рБчку Маку, кощорая | съ правой же стороны 
вливается въ а о ес 


З . . о 
Ее 
1 


‚ толя Денидодыт. 


Пазло- Анартоледрнй прёискф, по речь Большой Островной, | 
текущей ‘съ правой стороны въ рыку. сея а эша’съ 
шой же стороны | Е. 'ВЪ вв соо 


Той же губерния того же округа в || Нолвольской волости. 






Коллежскимь. Совъйникомъ Коноваловым®) добыто, опть‘раз- 


 ВВДКИ рьчки_ Кимбирки, пекущей` съ. ‚правой стороны. ВЪ ыы 
Евой 


Г 


. . О о . 


т Е. — и мото... о 







ДЕНЯ `ВЪ НЕЕ РЕКИ Е. 


. й Ш састелть 0 У сладающако по Е 65 орлы 
‹ кою, Кли.менкою‘.в5 'Ангару сб правой стороны. _ 





"Ниюииь Мясникова; 





Поетнаго гратданица 







Краснолревагд ‚округа 65 зонтов, волости Ге. Павла и Ана- 


УТ) лотом РЪКИ "АНГАРЫ иаи: а до ` ВПАДЕВЕЯ р: ОТЪ ВПА- 


` 


‘|Времл‘отпкрьыйя“рос-|Когда“ присшуп- 


> 
сыпеи. ^^: 


‘бошкъ. 







въ Тюаъ 1856; ош- 
веденъвъ1857 году. 


въ 1857 


` 


Въ рыб 1858; 


отведен въ 1859. 


0Ф д 


$ 


ть Октябрь 1840: 


—— —— —— 


ВЕРЫ 


реадер 


лено ‘къ „разра-|пыхь саженъ от-|бической 





(Сколько квадрат-|Выработано ку-|Промьипо  золо- 


мбры |посодержащих 


водпая площадь. |сажень песковъ. песковъ. 








950,000 





_ 950,000 =|; 988 988,100- 


а И: 





Позучено золота. 


пуды. оу. золот 














доли, 




















Сложное со- 
держаше зо- 
дотша во 100 
пудахъ пес- 


ку. 












Число. рабочихъ. 








золот, доли, 
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ЛЕ ‚ Имена РОССЫПЕЙ И ОПИСАНИЕ М®СТНОСТЕЙ, 
91 Инокентиевскй прискь, по большой те Вере реки 
ое и. 
Казанскаго купца Игнатия Рязанова. 
95 „Успенсый прискь, по ре Безъимлниой наи правой пери 
нз рЪки Удерея 
Получено шёмъ же Рязановымъ, при проводв. канавы през 
площадь, лежащую ниже его м. пршека и принадаежа- 
щую другимъ лицамъ. и. 
_ Пожетнаго гражданина „Николал Мясникова. 
95 Митрофановскйй прискь, по малой средней вершин ки 
а: 
Капитану-Лейтенанте Асташева.` 
ЗА Николаевевйй прискь, въ вершинахь и ав. те раз- 
‚ВВдки). ее о. 
Е в `Совтьтника Горохова. 
95 Архангельский прискь, по ръчкь Тактаганкитв, рее съ 
правой. стороны въ ра `Удерей 
_ Вышневолоцкаго купца Степана Сосулина, | 
ее тольный прииски, по шой же ръчки Тактбаганкт . 


’ Сверхъ того очищено изъ соровъ оптъ сплавки 1840 года 


Время ‘ошкрыпия в Когда: пристауп- Сколько квадрат Выработано ку-!Промышо з040- 


сыпей, 


въ Гюав 1859; ош-|: 


веденъ въ 1840 году. 


. `|въ Сеншабрь 1859; 


отведенъ въ 1840. 


въ олБ 1859; отве- 
денъ въ 4840. 


въ Декабрь 1859; 


отведенъ въ 1841. 


. въ юн 1859; ош-| 


веденъ въ 1840. 


въ Тюль 4859; от-|. 


веденъ въ -1810. 


—— —_ —— 


лено къ РАНЕ пыхъ саженъ ош- о осой 


бошк$. 


въ 1841 


‚ въ 1841 


въ 1841. 


въ 1841 


въ 1841. 


въ 1840 








водная площадь.|сажень песковъ. 


‘999,615 


991.050 


199,960 


`44.889 > 


154,050 


950,000 _ 


8: 98,200 
ды; |... 451508 . 
о 99 

а а. 

416 116,400 
сих | вовиз 





< 


Получено золота, 


: мъры шосодержащихь | 


песковъ. 


пуды. 








Сложное со- : : и И 
держанте зо-| 
лота во 100 - 

|пудахь пес- 


ку. Число рабочихъ.й 





Фупш, |золот.| доли, |золот.! доли. 


196 |— 


у [69 | 49 | 
10 | 60 | 
8 | 96 


‚89 |-— 























и О ВЕЕОЛАСОЕИСИЙ _ 






















/ 


Именл РОССыЫПЕЙ и ОПисАШЕ МЪСТНОСТЕЙ. 





Почетнаго` гражданина Никиты Мясникова. : 
„Успенскй прискь, по.ръакв Тышну, шекущей въ раку Ишим- 
бу, а эша въ Удерей съ лъвой стороны. . 
Г. Коллежскаго- Совътника Коновалова. 
Отьъ развъдки Иноксиниевскаго прииска по р65чк®^ Мамону, 


Времл ошкрыпия рос-|Когда присшуп- 


ы 
сыпеи. 
1 


въ Марш 1859; от- 
веденъ въ томъ же 
году. 


я 























текущей въ’рёку Удерей съ дъвой сшороны 5... о 


‚ 


‚ Компаши пупцовь Рязанова и Машарова, 
"Петропавловск прак, по рёкв Малому Шаоргану, шекущей 
въ Боавшой Шаорганъ”съ правой о мые ве 
Г. Коллежскаго Чссессора Бунякова и ко.ипаши. 
Благодатский прёискз, по правой вершинв рБаки Малаго Ша- 
органа (съ 1-го Сентября 1810 года по 11-е Сеншабра 18441 года) 


Шлиссельбурескаго: купца’ Тита Зотова, 
Аннинскй прёиск, по рёчкь Малому Шаоргаву ‘(съ 1-го Де- 
кабря 1840 по’4-е Января 4841 года)... о... 


Алтайско-Саханскаго золотопромьишиленнаго товарищества, 
Получено ош разввдки еще неошведеннаго приска по рзкъ 
Большому Шаоргану, впадающей съ правой сшороны въ }ръку 
дерет п - : 


Компани Красноярскаго. купца Коростелева. 
Получено ошъ развъдки Николаевскаго ирйиска на рЪкв Боль- 
шомъ Паоргань до воспрещешя. „уе... 


> 


въ Маь 1 810; ош- 
веденъ въ 1840) году. 


въ Поль 1858; отве- 
денъ въ томъ же году 


въ Октябрь 1858; 
отведенъ въ 1859. 


въ Октяб рь 1838; 


отведень въ 1859. 


заяавлень въ Дека- 


брь 1859 года. _ 


въ. Август 1859; 
-|отведень въ 1840. 


лено къ разра-пыхъ саженъ от- 


бошкз. 


ВЪ 


ВЪ 


-ВЪ 


въ 


въ 


\ 


18. 


1811 


1859 


1810 


1840 


ВЪ 1811 


Сколько квадрат- 


В 


. < у у о й 
= х Е ' и Е 5 
= дд——_—-———о—оддд - 


Выработано ку- 









бической — мёры|шосодержащихъ 





одпая площдааь. сажень песковъ, пёсковъ, 








| 


‚ 950,000 - 61,000 
а 1,200 
950,000 1579500 
950,000 450,014 

` 999,805 26,700 
- 6.000 
— _ 915,645 11200 





Промьипо золо- 






















Сложное со- 
держаше зо- 
_|зоша во 100 
пудахъ пес- 


ку. 








Получено золоша. 






Число рабочихъ 


доли. 








золот, 





пуды. 








Фуши.|золот., 





доли. 





:} г Сложное со- 

у Я ал й м й х ы КЕ В ыы я > а . . 

Времл ошкрыпия рое-| Когда“: присшуи-, Сколько квадрат- Вырабошано ку-|Нромыто золо у дер т 
: . Нолучено золоша, ° |ЧОта во 


И В т : ‚ |пудахъ вес- 
сыпей, лено ‘въ. разра-пыхъ саженъ от-|бической  мфры ппосодержащихь — „ |ПУд и 


` 5 |: $ . А [ \ х Е ь 
: бошк. водная площадь. |саженъ ' песковъ.\ ` песковъ, х х 
: 5 ы | пуды. |Фупт.золот,| долн,|золот.| доли: 


Число рабочихъ.й 





Алтаийско-Саханскаго золотопромьииленнаго товарищества. 
Марфинский прискь,. по рькв Удерею и каюту, шекущвму въ . 
оную съ: правой ‘сптороны а... .... |ВЪАпрЪаь 1840; от- ]2:5497.9502 
ь _ |веденъ въ томъ же 
Клотиискаго купца Александра «Логинова. ^ году. м. 
Александровский прок, по рькЪ Удерею опть развбдки. . . [въ Февраль 1840; ›, 950,000 
а. а отведень въ томъ де 
Г. Коллезескаго Совтьтиика Коновалова. году. 
Отт развфдки Ивановскаго прииска па рБакь Уромкв, шеку- - —: 
щей съ правой сшороны въ Удерей 2 64806 1910: 01. 950,000 
. | веденъ. въ томъ же 
Компаши Праснолрекаго купи» Коростелева. Е году. —_ 
Аниинскй прёискь, на устьф ръчки Мазаго Нескина, шекущей 





съ аЪвой сшороны въ рёку Удерей и... въ Апръаъ 1810; от- 5,700 116,695 
ведень въ томъ же | 
году. : 


Позетнаго гражданина Никитьр Мясникова. 
Спасск приискь, на рьякъ Болыпомъ Пескнив, шекущей съ |. . г 
яЪзой стороны въ рёку Удерей. и. Мартв 1859; от-| 250,000 1,396,500 
ый й. ведень въ томъ же а - 
Поеетиаго гражданина Николая Мясникова. `_ году. 
Иновенпиевскй прёискь, на ръчкь Большномь Пески, шекущей о 
съ лввой сшороны въ рьку Удерей. .. о. р Март 1859; @т- 115,000 1,505,000 
т | веденъ въ 1840 году. Е. 
Но предприцятымь Г. Дъйствительнымь. Статшекимъ Совфте | 
никомъ Демидовымъ поискамъ золоша въ пользу Сибирскаго крал, ие 
добыо ошъ развфдки пранека, заяваениаго по рук» ЕПоуакону |вЪ’Сентабрь 1859. 
И того добычи 18441 ва 
‚ Изъ_ соровъ 4840. (0. - 


Ве 





















ИмевнА РОССЫПЕЙ И ОПИСАНЕ МЪСТНОСТЕЙ, 

























‚ 6) По системть роки Рыбной, вливающейся 66 Ангару» или Тун-. 
гуску, с правой стороны. 


Почетнаго гражданина Аниюмля Рязанова. 
Рождественскй праисьь, по рък® Большой Талой, шекущей съ 
правой стороны въ рьку рыбную 


с) Шо систеляь Рки Муражной» вливающейся в& Шнгару, или 
ь Тунгуску, сё правой стороны. 
онлай ева, кулцовь Ивана Куриецова и Сидора Ше- 
голеви. , 
Крестогозавионенокйй приискь, по ръкъ Большой Муражной, ш ше- 
кущей съ а сшороны въ рву Тунгусву 5 оо. 


Г. олитань Лейтелонта `Асташева. 
‚  Дазанокей прискь, по шой же рькЪ Большой. Муражной . 


„ 7 





РИ ОО. ре с 0 












2 < 


4) По систеить. ръки "Пита, дливающейсл вё Ангару» ш или Енисей, 
з 65 правой. стороны. 


Г.. Павла и Анатомя Делидовыхе.. 
‚ Успенсвй прииски, по рвкъ. Оллонкону, нтевущей съ «ввой 
° етороны въ рфку Большую Пенченгу, текущую, по соединеши 
съ ркою Малою_ А съ я ‘стороны въ Пить ошъ 


Ра 


21 





Времл  ошкрыпия рое- Когда: приступ- Сколько квадрат- Вырабошапо ку- 


ее 
‚ сыщеи. 


—_д. 


въ СентабрЪ 1858; 
отведень въ 1859. 


въ Мартв 1839; *от-| 


веденъ въ 1840 году. 
\ 
въ Февраль 1870; 


отведенъ въ томъ же| | 


разввдви и | 00 м бе въ т. 1839; 


отведень ВЪ 1841. 








С. тожное со- 
держаше зо- 
лота во 100 
пудахъ пес- 


ку. 


золот. [оли 










Промьшшо золо- 





Получено. золота. 

















лено ‘въ ‘разра-пыхъ саженъ от- бической  мпры шосодержащихт |- Число рабочихъ.й 











1 















бошкз. воднал площадь. |саженъ песков». песковъ. 


доли. 











пуды. оу зоол, 
























995,500 





























въ 1840 950,000 
въ 1840 | 950,000 799.450. | 91 | 58 | 74 | 48 | 40 | 56:| 205 
вь 18 | 944,944 955,800 |3 | 74 | 48| 419: 150 





въ 1844. 


































Имена РОССЫПЕЙ .И ОПИСАНЕ МЪСТНОСТЕЙ, 


Г. Демидова по предпринятому илб предпляпию на’ поиски зо- 


лота вв’ пользу Сибирскаго крал. 
Николавскй писк 





Его же и по тому ‘же предпрёятяо. 
Благодатскай прискь, по аЪвой вершинв рБки Мамой Пенчен- 
ги ошь развёдки . ь 






= 





Коллежскаго Совъьтника Горохова. 
Приотинскй прёиекь, по шой же рёкв Малой Пенченгв 


й 






Губернскаго Секретаря. Базилевскаго. 
Екатерининскй прискь! по р&к® Октолику; текущей съ пра- 
‚ вой стороны въ Вапгаму, Вангама въ Чиримбу, Чиримба въ 





Пить, который вливается 6ъ правой стороны въ рёку Ангару, 
наи Енисей, ошъ разьбдки.. о. ь д 









А 





- Поруика Мальвинскаго: 
Ольгинскй праискь, по шой же къ Октолику 





. 





Сверхъ того получено при развъдьв разныхъ присковъ 


въ 1840 году 








Компани Надворнаго Совътника Голубкова: 
овскй прриске, по шой же рЪкз Окполику 





Платон 








Купца Тита Зотова. ` 
прёискь, по шой же рёкв Октолику г. 





Константиновский 











› порфкв Большой Пенченгь оптъ развбдки 


Время ошкрыпия рос:| Когда 1 присшуп- 


сышей, _:|лено`` къ  ‘разра- пыхъ саженъ от-|бической мфры шосодержащихь 
я бошкз. водная площадь. |сажень т песковъ, 








въ Августв 1859;| ° въ 4844 941,150 

отведенъ въ 4340. 

въ Августь 1859;0т-| въ 1811 158,589 

веденъ въ 1840 году.| `` 

въ Августв 1859; от-|— въ 4844. 111,016 

веденъ въ 1840, 

въ Августв 1859; от-| въ 1844 187785 

веденъ. въ. 1840, 

въ №юн5 1840; отве- въ 1844. 950,000 
_ |денъ въ томъ жегоду = 

въ Поль 1810; от-| въ 484 | 957.550 

веденъ въ томъ же 

году. а т 

въ Августв 1859; от-|`' `_ 250,000 





веденъ въ 1840. 


Сколько квадрат-|Выработшано ку- 





Промышо золо- 


—_ 


1,400 


9.900 


15,500 


” 90,094 


596,158. 
1550 : 
7595;600 


- 81,050. 





пуды. 


ЕЕ "ВЕНА 






‚ Получено золоша, , 


Фупш. |золот, 














д8. 






ИИА 





доли | золот. 





лота во 100 
Ипудахъ пес- 


ку. 






















.19 


56. 


18 


105 


1901 


"6. 





























Г. Демидовы.ли по предпринятому или предпллтйо ‘на’ поиски 
золота вё пользу. Сибирскаго крал. 


„ 


`Ошъь ‘развьдки приска по рвкв Вангамв, впадающей въ Чи- 


римбу, кошорал ванваешся въ Пип. и. 


и. - т М 


УП. Система СреднЕЙ иди Подкаменной Тунгуски › влиВАЮЩЕЙСЯ 
СЪ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ВЪ РЬку Ангару, или Енисей. 


Компатши. купцовь Красильникова и Бобкова. _ 


каючамъ, въ нее впадающимъ; Калаща шечеть въ Енасиму, 
‚Енасима въ Тою, Тоя въ Бельшу, а Бельша въ Подкаменную 
"Тунгуску съ лъвой стороны 1... 


Тою же компашею получено ошъ развъдеи разныхъ 
Пе 


у 


‚ _ Капитанв-Лайтенанта `Асташева. 
Александровский прбискь, по шой же р5к$Ъ Валаши опть развЪдки 


ох о | # й 
Компани. Надворнаго Совтьтника Голубкова, _ 


га 


ее съ правой стороны ошъ развфдки. а 


х 


ЕЕ ЕЕ ЕСТИЖЕЕЕЕ тт рРЕГИЕТЕКИТУЕ ЕЕ НИЕ ЕЕ АЕЕЕЕЕСАЕОИНЕ Не Аа СА 


_ Александрд-Емельяновскай прискь, по’ рькъ Калашв и двумъ | 


Николаевск прискь, по ръкъ Калацеб и каючу, шекущему въ 


реденъ въ 1841 году. 
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ы Сложное со- 
держаше зо- 
лотпа во 100 

‘|пудахъ пес- 


ку. 


Времл. ошкрыпия -| Когда присшуп-|Сколько квадрат-| Выработшано. ку- Промышо 30л0- | 
1 опкрыпя. рос дв: присоуаз на ар 1 Во Получено золоша. 


- Мено въ ‘разра-ныхъ сажень от-|бической мёры тосодержащихь 


* 


. 
> 
сыпея. Число рабочихъ. 












бошкъ. ° |водпал площадь. сажень песковъ. песковь, з 
Е Е ь - ‚| пуды. зодот. доли. зоол. доли, 

въ Август 18441. въ 1841 около 1-Й деся- 80. 

| р той части ку-| 

бическ. сажен. 

въ Сентябрь 4840;|цъ 1844 ‘159 | ›159,700- 
отведенъ вЪ 1841.|` | 
Е й 1,650_ 
въ Авгусшв 1840; въ 1844. 52 52,000 
отведенъ въ 1841. | т 
въ Рон® 1840; от-| въ 4844 Е 660 
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Время ошкрыпия рос-| Когда’ присшуп- Сколько квадрат-|Вырабошано ку- Промьнпо з0л0- р 
з ' Получено золота, 


|лено ‘въ ‘разра-ныхъ саженъ от-|бической ибры| шосодержащихь. 
х З ` 





у оо > : у 
Имена РОССЫПЕЙ и ОПИСАШЕ МЪСТНОСТЕЙ. | :$ На. 


„ 








Фунш 


К я { ‚) И ИАА 
бошк$: водная площадь. |саженъ песковъ.| ‚ песковъ. 
пуды, $ 
' т 
, ‘ . А: и, 4 ; 


золот. 











а. купца Тита Зотова. 


56 Титовскй прёискь, по рекЪ’ Шевагликону, текущему съ пра- 
вой сшороны въ рЪку Калами о... . |въТюн$ 1840; отве-| въ 1841 250,000. 785 78,180 
денъ въ томъ же году|. не о. 
Коллезкскаго. Совътника Коновалова. 
57 Маринскй прёискь; по той же рёкф Шевагликону обтъ развёдки въ Маь 1841 года въ 14841  |отвода неёбыло.| , Ческе сиг 
| Кушвинскаго лупиа @Оедора Соловьева. 
58 | Селто- Дужовскй ‚прискь» на ваючЪь впадающемь ‘въ р5ку Ше-_ 
вагликонъ съ правой стороны, и за широтою прииска на эшой 
рЪкв купца Тита Зотова, ошть генеральной разввдки ключа и : - ее В т 
провода канавы вдояь площади: и о +. ое. |5 Авруетв 4840;от-|; въ. 4844 942,680 [.- 407> 137,655 
веденъ въ 18441 году. о о 
Имъ же о овьбьниь получено ошъ развдки другихь мвешь | Е | | 97 97,150. 
О Е 
Изь соровь и пробъ 1840 года... : | ее о Не. 


а ее 





|пудахь пес- 





доли золот. 





Сложное со- 

держанте зо- 

лота во 100 
ку. 


доли. 











ФРабоше тв же 


сшантинов- 


\ 


Число рабочихъ. 


‘|что ва Кон- 


скомъ прискЪ.’ 











` 


ТУ: 
сс ь. 





х 


1. 


й 


О мьсторРождЕнАяхь АНТРАЦИТА ВЪ ЗЕМАЯХЪ ВОЙСКА 
Донскатго, но выгодностн ‘открыть -ТАМЪ  БАЗРАВОТ- 


КИ СЕГО МИВЕРААА, 


` 


_ Со времени’ увеличешя употребленя Ангайека- 


го каменнаго `угаа въ Черноморекихъ поршахъь 


дат пароходовъ, заводовъ, кузниць,  Правашеаь- 


ство ` обратило’ вниман свое на доставлен въ 
эти поризы ‘собственнаго` Росёйекаго’ каменнаго 
угля, добываемаго въ Екатеринославской губернйи. 
Доставленные: пакимъ образомъ, но баагосклонно- 


му дозволеню Г. Министра `Фипансовъ, ‘изъ’ .Лиси- 


чанскихь копей, въ шечене‘ нсколькихь лвшь, . 


транспорты съ углемъ, ‘перевозимые изъ Лисичан-, 
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ска, водою, Сфвернымъ Донцомъ, въ Ростов, 
и сухопушно въ Таганрогъ, а опитоль моремъ въ 
Церноморскте порты, показали возможносшь им ить 
этошь горюшй машергялъ гораздо дешевле приво- 
зимаго въ Черпоморскте поршы изъ Ангайг но по 
качестиву Лисичанскаго угля, весьма хорошаго дая 
употребленгя на мВ в и Въ окрестностяхъ, одна- 
кожъ ири большихъ перевозкахъь на судахъ удобно 
возгораемаго н подвёргающагося порчи опт’ доа- 
гаго дежантя на отшкрышомъ 'воздухв, были сдф- 
ланы опыты ‘употребленга  Грушевскаго аншра- 
циша на пароходв Съверный Донецъ, въ топаиво 
и на лишейныхь заводахъ. На первомъ, анттрацить 
упопребляешся въ смышени съ Лисичанскимъ и 
показаиъ возможносшь соблюсти этимъ экопомю 
въ расходахъ; употребляя же антрациить; вмвето. 
‚ шопаива, не шолько получается значитпельная вы- 
года въ расходахъ, . но эшимъ средсшвомъ сохра- 


’нибься , могуитъ ‹ ошъ истребленгл имъющуеся въ 


Крымскихъь горахъ строевые алЪса; истощенные ` 


порубками ва. дрова.. Наконець дая. лишейныхъ 
заводовъ, н вообще. дла паровыхъ машинъ,. ан- 
шрацишь замфняепть привезенный изъ Ангаи коксъ, 
по содержанию имъ болфе_ угаерода, ивмъ. всакй. 
уголь, и по своему крфикому свойсшву, не: подвер- 
женъ ошь перевозовь измельченю и’ порчи ошъ 
лежантя на открытомъ › воздух. 


Всв эши опаизныя кааесшва антрацитша. съ 


й 


' 
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одной: стороны, и съ другой, полученное Г. Ново- 
россйскимъ и Бессарабскимъ ‘Генерал - Губерпа- 
шоромъ ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шенге. добывать въ 
Донскихь замаяхь ‘аншрациитъ, дая. надобностей _ 
Черноморскихь поршовъ, шогда  какъ оный, при 
веемъ богатств, мвсторожденй , нигдв’, кромъ 
Грушевки ; не позволено ломать, показываюпть 
необходимость въ скоръйшему заложению работ, 
дая удешевления... эмого минерала, птБмъо боле 
нужнаго, чшо онъ послужить пособтемъ собешвен- 
ному нашему каменному ‘углю дула ‘увеличивающих- 
ся попгребностлей въ сихъ.матергядахъ, которыхь 
масса  годичнаго ‘употребленгя приблизительно, 


здБеь.  вычисаена ВЪ прилагаемомъ `листБ по ъ 
д ) д 


Еф 


Въ подшверждене возможности. и’надобноси. 
въ Донскомъ анпграцииь, предстлавляются: сафду- 
ющия  свъдЪнм: 

Извъепно, что. въ 9-хъ увздахъ Екатшериносаав- 
ской Губернии: Бахмутекомь и Славяносербекомъ, на, 
ходитея весьма’ много `‘богатыхъ  мветорожденй 
каменнаго `угая, и аншрацита въ Городище’ и: дру-. 
гихъ мвотахт. Но’ по неупошребаенню еще пра- 
внаьныхь средетвъ къ добычв сихъ’ минераловъ; 
искаючая въ 'Лисичей ВаакЪ и Успенскомъ, находя» 
щихся въ водвыш „Луганскаго завода, и нзкошо- 
рыхь другихъ мБешахъ, отдаленныхь ‘отв портовъ 


Азовскаго моря, нельзя не обрашить ‘вниманя “ва 
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огромиыя `протпажешя’ антпрацизиыхь Форман 


въ земаяхъ войска Донскаго, въ кошорыхьу по по= 


























сльдним® ‘евъдьвтямъ, ошкрьнто болье 50-ши’‘мв= 
’ _ @торожденй анитрацатта; Изънихъ’ до 20-ти, по 


поащинв. пластовЪ; достойны разработок». Оци- 





сане. сихъ. месторождений у’сего прилагается под 
ЛЕ. 9-мь, и показывлетиъ, какимъ неисчерпаемым 
богатетвомъ въ горючихъ^ матер!ялахь, изобилу“= 
юпть эти земли, и’‘какл. представаяюнуь. бове 
выгодъ дал заложеня работ, дчя снабжемтя ан“ 
нграциптомъ Чериоморекте ‹ пориия: Во какъ вез 


мвешорождения. эти’ по видамъ ›мФенаго управле- 








на, осшавиены въ ‘запаеъ’ для. ‘снабжение ‘южнаго 


безавснаго ‘края Росси пюпливомъ; ‘и‘всякая ‘раз- 





и рабошка ‚оныхъ, посему воспрещена, исключая по- 
5 лучевнаго ‘вышиеозначевнаго дозволентя! ‘огакрыйпь 
— о твамъ рабошь’ Новороссйскому и’ 'Бессарабскому 
Я Генералъ-Губернашору Граху Воронцову, дал ениб- 
| женгя помянушьхь поритовъ › антпрациоомл5. то, 
здесь описывающел: одни: Груневскя разработки, 
гдв дозволено: мБешнымъ; обывашелямъ. добывать 
‚ у ‘антрациоеь, дай: снабжения  шопаивомъ Новочер= 
каскъ. и ‘друге окрестные: города ‘а также на про- 


дажу: въ заводьг, употпребляющие антрацит энонЕь 





нреимущесктвеня ве: каменному углю» Этю опиеане: 





покажешь: еще ‘болбе’. нользу, комюрая прюбрЪ- 





` таешся. опиь немедиепнаго.. заложентя раболпъ. въ 





антрацишныхь. копахЪ войска Донскаго: 
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О Грушевскиж разработках. 


Грушевка, или собственно’ поселокъ Поповки, 


ошъ Черкаска 50-ть верстшь, опть Ростпова` 60-пть 


‚ версить, опь“Аксая до 50-ти версигь. Разработы- 


ваюшся два пласта антрацита, каждый  шолщи- 


ною полъ-сажени, длежаптъь одинъ подъ другимъ Въ 


‚8-ми саженлхъ; обнаженте пласша на правомъ бе- 


регу раки Грушевки и по Балкв на длину 500 
саженъ. Верхшй пласт заняпть неправильными ра- 
ботами по паденио на 50-шь саженъ, а вижнй 
саженъ па 30-шь. Вновь зааоженныя шахшы ош 
сшояшь ошъ сшарыхь саженъ ва 50-ть ‘или 40, 
сяфдовашельно все вырабошанное пространсшво’ и 
вновь ’предположенное къ вырабошкь, на верхнемъ 
пласте по падению 80-ти ‘саженъ, а’на. нижнемь 
еще менъе. Предположивъ, чшо при маломъ паде- 
н1н пластовъ въ Грушевкв, можно разработку вв- 
сши на 500’ саженъ по’падению, выйденть, что еще 
не шронуша площадь на верхнемъ пласшв Д90-ть 
сажень длины ‘и 500-та сажень ширины, ила 
126,000 квадрашныхъ саженъ, и на нижнемъ 114,000 
квадрашныхъ сажену, на обоихь: 267,000’ квадраш- 
ныхь саженъ; слБдовательно, до сихъ поръ непра- 
визьными рабошами’ испоршваи’ очень мало и ко- 
чичесшво нетшровутаго подземнаго’. запаса аншра- 


цита ‘огромно. Полагая ‘въ ‘очистку’ съ квадраш- 


_вой сажени” 550-шъьпудъ, на всемь ‘протяжеши, 
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въ Грушевкв, въ двухь пластахь, 95,450,000 пудъ. 
Вопь содержаше меторождентя, жоторое мъет- 
ными жишелями вазываешся бъднымъ и испорчен- 
нымъ., По этому одному мъешорождению, а ихъ ош- 
крытшюо боле 50-ми, можно судить, какими 60- 
ташетвами аншрациша, надфяена земля’войска Лон- 
скаго. 

Разработка ‘антрациша производител. слвдую- 
щимъ образомъ: если пзаетЪ обнаруживдетса вы- 
соко подъ водошокомъ, шо прямо по аншрацишу, 


съ поверхности, ведушь ходъ (лавка) прамо по 


пласшу внизъ, по падению его; дошедши до ан- 


рациша, ходъ. эшошь раздваяется` на’ иБсколько 


. вышвей, изъ кошорыхъ и выбираешся антрацит 


до водной лиши. Въ мьстахь же, гдё пласоть по- 
является, и можешь запопаяться весеннею -во- 
дою,. ходъ начивающь выше паастша и ведупть. съ 
большимъ. прошиву пласта падешемъ, опть чего, 
на извьетномъ разстояв!и, ^ паасшъ имъ пересз- 
каешея и добыча антрациша начинаешся шЪмъ 
же способомъ, Не смотря на весь предосторожно- 
сти, весною обыкновенно работы ‚часпию зашоп- 
ляюшся. водою. Къ Люню, вода, иди сама всасы- 
ваешея глубже, по, паасшу, а чазпию, еъ большею 


трудноспию, оталиваешся. рабочими, кошорые ве- 


`драми выносагтъ. ее на поверхносвть, иии ` переии- 


ваюшт,. . въ, оставаепные ходы. Добьипой. аншра- 


ЦиШЪ вывозишся. ва поверхность; по шёуъ же хо- 
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дамъ, въ корыштахъ, на полозьяхъ: До 7-ми‹ дюйН- 
мовъ. аншрацита  оставяяешся въ крышь,’ для 
предупреждения обваловъ, и`оный служише вмъешо 
кр®пи. Выработанныя ' пространства’ забиваюнщь 
камнемъ, между кошорымъ оставаяющся’ пюявко 
ходы дал вывоза угля. Вся работа представаяеь 
видъ крошовыхь норъ, ‘опасна’‘и затруднишельна, 
удаляясь день’ опь’ дня’ ‘далье и съ большими шру-. 
дносшями. Цьна ва автрацитт, по увеличиваю- 
щемуся требованию, т неимовврно возвысилась. Те- 
перь заложено нфеколько правильныхь шахить, и 
одна; дая примфра, ошъ межевой коммиси’ войска 
Донскаго. Неправильными. же работами, далфе по 
падению, ишши запрещено. Шахты находятся въ 
саъдующемъ положении. ‹ 


рабочихь (въ этихъ( рабочихь 14 
На 1 пласть, ямъ 
нерабочихъ 6 [забоевъ (затопиаен. 5 





и того 10. _ и шого 46 


рабочихь `7(вънихъ рабочихъ 15 


не рабочихъ 5 (забоевъ (затоплен. 19 


Над па аств, ямъ 








и пого 49 `и шого 95 


Всего ‘на’обоихт паяасшахъ ЭД рабочихъ забоевъ. 
Антрацишь на мъешь. продаешёя 51-на копьйка, 
а съ оплашою пошаины 55 копьйки ›и шо при’ 


\ покупкь весьма малаго количества, съ увеличент- 
Горн. Журн. Ки. Т. в. 8 
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емъ кошораго, цьна съ пуда, не менфе. 55-ти ско- 
пвекъ `Антрацишь такъ  дорогъ. ошть‘неправиль- 
ной добычи, какъ‘1по: ‘ошкрыша? ямъ ‚дорога, до- 
ставка: антрациша 'затпрудвишельна; но самая гла- 
вная ‘причина’ ‘ дороговизны хошь ‘худой . системы 
найма рабочихъ. Все’ основано‘ ‘на’ помъ,. что’ хо- 
`заинъ. на’ свой. спеть доаджень пройти яму, а: ра- 
`боще`явлающел  добывашь ‘уголь: съ чо5мъ, что 
безъ всякихъ расходовъ. берушь пуда себъ, а:5-й 
отдаюшщь хозлину; цъна. антрациша, не дешевае 
50-пши, копъекъ, саъдовательно  рабошникъ ‘за 5. до- 
бышые пуда, на'евою: часшь,: получаеть .60-пъ ко- 
оъекъ, ‘иди за каждый пудъ по..20-шикопвекъ. На 


= хозяина падаептъ, освъщене, содержане. инотру- 


меншовъ и расчистка обваловъ. За’ всёми этими, 


расходами ему остается очень не много. Онъ стша- 
раетея вознаградишь свои ‘пруды, выгодно вымз- 


нивая отль углеконовъ собственный ихъ уголь, на 


жизненные ‘припасы и друшя вещи. Такимъ обра-. 


зомъ почши весь антрацишь переходить отъ ра- 
бошниковъ. къ. хозлину, который сшараешся еще 
выиграшь при продаж, съ `барышемъ, парпий ан- 
шрациша нсколько и значишельне, ‘шо есть за 
пудъ берешь до 55-ши копвекъ. Эшого антраци- 
ша добываешся, до 150,000 и работниковъ съ 
разныхь окружныхь мъешь собираешся къ осени 
до 200 человъкъ, а иногда и бодье. 


— познаю знтиатиистои пит 








О средстважь Эля заготовленёя антрацита 'выгод- 


ий образолиь, 


Хошя въ будущемт, году ‘дойдушь ‘новыя ‘шах 
шы ‘до антрацит, за шо старыял’ уменьшася, 
сбышъ, увеличишея, ‘и при’ загощоваени ‘большаго 
поличества антрацита шрудности“нё уменшатнся, 
и нельзя даже быть’ увъренныиь, что ‘и съ при- 
бавкою цфны нельзя будешъ загошовить желаема- 


го`количестшва. А пошому необходимо ВЪ самомЪъ 


р скоромъ времени принять мъры "К предупрежде- 


нию `недосшатшка и нужды. Настало время, совер- 


шенно прошивное прежнему, когда добывалось ма-_ 


чо угля и аншрациша, и шо ‘не знали, куда’въ‘намь 
дъвашься; шеперь же сбышу и потреблеше опс- 
режающуъ добычи, и сяъдуешт принашься, за но- 


вые способы съ дБашельностью. На первый разъ, 


‚всего лучше начать заложешемь о шахшы въ Гру- 


шевкЪ, которая можешь бышь полезна на 1849 
и 1845 годы; а до шого времени изберушел и ош- 
кроюшея` выгоднёйпия мЪъеша на Донцз. 0бъ о 
крыпии шахшы въ Грушевкв, просили чивовники, 
ошь Графа Воронцова, до Д-хь шысячь квадратт- 
ныхь саженъ, которыл по своему положению вы- 
годны въ эшомъ мБешб. По исчислентю Кацивана 
Гурьева, можно. вынушь шамъ аншрацииа до 7,500 
квадрашныхь саженъ, но и изъ Д-хъ. шысячь, по- 
лагая въ очистку. по. '530-ши пудь въ а 


й 





ВЕ ели аьнье. Аим, 
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ной сажени, добудется и обезпечится количество . 
1,400,000 на одномъ и сшолько же на другомъ 
- плаешб. Такое количесшво запаса даспть время из- 
брать. мвеша, дая выгоднёйшей добычи аншраци- 
та, въ приближенныхь къ СЪверному Допцу, и на 
самомъ его берегу, откуда. оный. ‘обходиться. бу- 
дешь  дешевие, ‚чВмъ во всзхъ другихъ мыстпахъ, 


по удобности доставки ‚его водою въ порты. 


г. 1-й. : 
Приблизительное исчислеше мЪъешъ, кошорыл 


упошребляющъ и’ найдушъ выгоду употребаать 


каменный уголь и антрациоть, при удешевалеши | 








цънъ на си машеряаы’ вь Новороссйскомь краЪ. 


На ошопаленте‘ казенныхь и``обще- 
ственныхь зданй антирацитомь и уг-. 
лемъ. въ РостовЪ, Таганрогв, Марлуполь, 
'Берданск®, ЕниколЪ, ' Керчи, Оесодосли, 
Севастополь, Одессв и въ другихъ при- 


морскихъ мъетахъ ошь 400 `. . . до’ 600,000 Е 
Даля отопаентя въ этихъ поршахъ 

`зданй, принадлежащих Морскому, Инже- 

нерному и другимъ вБдомсетвамь. . до 500,000 


‚ Для отоваента. въ этихъ портахъ 


частныхь домов... .. ... 0. 900,000 


'Для’ отопаеня казбнныхь домовъ въ 


Вознесенскв, ЕлисавешградЪ, Новомирго- 
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родЪ, Ольвюполь ‘и другихъ;. мвешаху по- 
селеннаго, войска: оо о 4 ДО 

Дла_ ошопленйя казенныхъ и частныхъ 
дДомовЪ _ ВЪ городахъ, при рЪкахъ, какъ 
по; въ Херсонъ, Николаевъ, Александров 
скф, Бериславлё и другихь . ... . до 

Даа 10-ти пароходовъ, морскихъ, и у 


Кавказа плавающихъ, и дия землечерна- 


пельниць въ Николаев, паровыхъ пан-‘ 


шоновъ и прочихь ‘въ’ Севастополь. до 

Даа четырехъ пароходовъ Новороссй- 
сн, ао 

Для заказавныхь въ Ангми Д-хъ па- 
роходовъ-Фрегатовъ, долженствующихъ 
содержать сношенгя въ Черномъ морв 
и ожидаемыхъ осенью сего -года или вес- 
ною 4845 пода. мон инь, . ДО 

Даля заводовъ лишейныхъ: въ Никола- 
евЪ и Одесеь ‚` масиперскахъ,  кузниць 


шамъ же и въ Севасшоподв ... . до 


00,000 


150,000 


650,000 


900,000 


700,000 


500,000. 


5,500,000 


Приляьасне. 1.. Количество. угля и авшрациша 


въ портовыхъ. городахь и лежащихъ прн. судоход- 


ныхъ р5кахь испислено . здЪсь примфрно.. из увели- 


чеше употшребаешя - оныхъ- зависить много отъ 


удешеваенгя цзнъ стойносши’‘этахъ минераловъ 


съ перевозомъ ва мБеша потреблешя. 


; 
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Примтьлатше 9; Въ показанное выше кбянчёство; 
не вкяЮчены также города“и селенёя; лежапие вну» 
шри земель ‘вблизи °копей, кошорые ‘съ’Луганскимъ 
заводомъ, винокурнями уЧсаабваренными$ ^салошон» 
ными и другими заведентями,  выжегою извести, въ 
кузвицахь ‘и  прочихъ зунбтребалюйь не мене’ 


600,000 пудовъ: каменнаго угая. 


Ле. 9-й, 


Списокь мтосторожденялмь антрацита в6 зельлть 


войска’ „Донскаго. 


1) Два пласта анирациеа; ‘близъ селенуа Садков- 
скаго, каждый пюлщиною 4 хуща, падеше 35°. Се- 
ленте Садковское ‘отетониь’ отгь Новочеркаска 60 
версетшъ, опть Ростова 85-шь‘ ‘версатьу ‘олть’Аксая 
70-шь версшь; Аншрациить ‘очень’ хорошь, ^ сложея 
земъ и качествомъ подобенъ Грушевекому, но при 
горънён даеииь болве ‘пламени: До’ сихъ. поръ, Въ 


прошломъ только 1840’ тоду; жители: добыли н- 


которое / количество. Крыша ‘и почва пластовь 


крьпки и даа заведена работъ удобны, ався нс- 
выгода этюго‘мветорожденя; въ сравиенти съ Гру- 
шевскимъ, ‘состоныть въ ‘томъ, чо оное иметь 
боаъе’ паденя ‘и удалено ошъ Дона ‘на 70 версшь: 

3) Баизъ посслентя Зарубина‘ пааспть’ ‘антпраци> 
тпа`'5 фута’ Э-ить дюймовъ, раздвленьна три слоя; 


прослойками тайны ‘и горючаго сланца; паденте 15% 


® 
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окружныя. породы. ‘твердь ‘опть Черкаска и Ро- 
стова почши въ одинаковыхъ.. разстоянгахъ, какъ 
и предъидущий. 

°5) Близъ посеаки Каиновскаго пласить 5’ хуша; 
падене 47°; опть’ вышесказаннаго до. семи версптъ 
дазъе: : 
Большой Несвытай ‘5-шь паа- 


[4 


9) 


д) По рвчкъ 
сшовъ, каждый’ 
до 18°; 


нъе и крёпче Грушевскаго. Два изъ’ пласшовъ раз- 


Фуша; падеше ‘двухь 95°, ‘а 
прехъ антрацииь  опмичный, плот- 
рабошывались до 181% года, но съ ошкрывпиемъ 
Грушевскаго ’мъсторождения, вблизи ошъ Черкас- 
ка, разработки на Несвъшавь брошены почши не- 
шронутыми. Ошъ Черкаска’ Несвъшай 60, ошъ 
Ростова ''70-шъ ‘верешь. По хорошему качеству 
антрациша,  м5сторождене ‹ этю °заслуживаешь 


особенное ‘вниманте. 


5) Близь поселка Должинекаго пласить 5 Фуша 


‚9 дюймовъ; падене 95°; уголь хорошъ; опть Рос- 


това 150 версшь, ошъ „Луганскаго завода 60 


версгиъ. | : 
6) Около ‘села Ревенькн два пласта до 9 ху- 
шовь 8 дюймовъ; паденте’ 18°. 


7) Около поселка Вишневецкаго пласшь А Фу- 


ша, падеше 30°. 
8) Баизъ поселка Кръпинскаго 9 паасша о. 


5: Фуша, падеше однаго 16°, ‘другаго 90°. 





























5 Фута. Всв о эти 


пласпть аншра циша, 
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8 дюймовъ; падеше. 0. 


паасшы 





9) -Близъ поселка Краснянскаго 'плаешь’: 5 Фу-` 
ша 6 дюймовъ; падеше до. 50°, 


10) Около поселка’ Счетюва, ; пааспть 5 фута 


11) Баизъ поселка Скелевашаго. 9, пааспта, по 


съ ./ 5-го; или по 


дальности разсшоанй ошъ Дона, или по крушо- 
му паденю, не предсшаваяющь на первый разъ. 
большихь выгодъ дал разрабошки, съ ЦцБаью до- 
ставлятшь антрациптъ, по дешевой цфнъ, къ при- 
морскимъ мъешамъ; а пошому первые засаужива- 
юшъ болзе вниманшя, въ особенности же шъ 
пласты, которые находашея близъ Донца. Берс- 


га его еще мало изслЪдованы, но . уже ошЕрыпть 


хорошаго качества, баизъ 


^ 10е` падешс, ’крпоешь окружающихь породъ п 


Станицы Екашеринииекой, и конечно, по де- 
шевизнв досшавки ‘во’ всв м5Беша водою, эшопь 
. т пасть примфчателенъ, и одинъ изь самыхъ вы- 
| ‘тоднзйшихь даа усшановлевя канишальныхъ ра- 
ботъ; но дяя большаго удосшовьреня, что пз- 
бранный пункшъь есшь наилучий даяя заложен 
рабопть, необходимо предваришельно изсаъдоватть 
выгоды  каждаго мвсторожденя порознь , чтобы 
выборь не былъ бпромъшчивь, итфмъ боле, чшо,. 
, 
не говоря © качествв  самаго антрацита, пред- 
и пряпию сему могушь способствовать многя дру- 


мя обстояшельства, какъ шо: мелкость шахшьъ, ма- 





| 

} 
| 
| 
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самое главное, ‘близость къ судоходнымъ рЪкамъ 


и морю. 


Посему, на новыя’ мета 


надвяютьсл 
ранфе` двухъ о лъшь ‘едва и’ возможно, и необхо- 
ходимо. для поставки анирацийта’ въ Черномор- 
еще поршы ‘на’ 1849. и’ 1845 годы ^ работы въ 
Грушевкв, тотшчасъ ошкрышь въ свободномъ мъ- 
стЪ,‘которое“ни ‘ивмъ’ ве завлйо, и о кошоромъ. 
оть Корпуса Горвыхъ . Инженеровь Капитана 
Гурьева посглупилъ  рапорпиь’Г-ну Атаману Дон- 


скаго Войска, Генеразь Лейшенанту“ Влаеову.. 





%. 


ОБъ измьРЕшяхЪ нъкотоРЫХЪ - высоть Европейской 


з России. 





Грахъ Кейзерлянгт, бывъ прикомандировань къ 
геологичегкой экспедищи, руководимой Г, Мурчисо- 
номъ, занималея между прочимъ измврешемъ вы: 
сопгь `посредетвомъ барометра: Имзя ‘случай про 
извесиь набаюденя во многихь’ мьстахь обтир- 
ной Европейской Росси, онъ сосшавнаъ весьма лю- 
бопышную ‘таблицу, которая даепть прибиизи- 
шельное, понапие о высошф нашихъ Росайскиху ^ 
губерыйй надъ горизоншомъ Балпийскаго мора. Мы 
помъщаемь здЪеъ, въ РусскомЪ переводЪ, крашкую_ 
записку; предешавленную Грахомъ `Кейзераингомъ 


> 





































































Его Превосходительетву Начальнику _Пипаба Кор- 


пуса. Горныхъ Инженеровъ, 





Весь, поименованныя _ мною. ‚высоты, ‘пишенть. 

‚ Грахъ  Кейзераингь, выражены въ Парижекихъ 
Футахъь и. вычислены › относитшельно- горизонта | 
`Балнийскаго моря. | 

- Широкая ‚ полоса,. возвышенная на 600. хушовь | 

н усБанная холмами ошь 800 до 1,000. хутовъ | 
‘высоты, просшираешся ‘по. Европейекой Росси 


ошъ Лихланди до города Курска, исчезал, в5роят- | 





но сь приближевемъ къ мБешамъ  востпочнымъ 
опъ Воронёжа, что впрочемъ мнЪ не удалось еще 
‚ достаточно изслдовать. Возвышенность эша 


занимаетъ. все простзрансшво между южною . око- 





печноспию` озера Пейпусь (Чудекое) и рькою За- 
‚падною Двиною; между скаономъ, расположен- 
пымъ на еъверовосшокъ ошъ рёки Мешы и вер- 
р. ховьями. рькъ, ДнЪъира , Соши и. Десны; и нако- 

нець между нижними частями. Оки (ниже. Калуги) 
и - и мвешами, служащими исшокомъ водъ, дающихь 


начало ръкв Донцу. Номянутая полоса, опоясы- 









зающая Россо , составаена - изъ. паастовъ  дево- } 





нтанскихъ, которые, мы пресльдоваи до Вороне- 






жа, и: которые далаъе къ востоку. скрыпты .. подъ 






мрловою почвою. : 





Еще при,начаяв. эпохи каменноугольной пока- 





занныя высошы должны были служить геологичс- 






скою_грапицею, ибо на обойхъ ихъ-склонахъ намъ 





/ 
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предсшавялющшея осадки совершенно различной при> 


роды. Такимь› образомъ:иа южномь: склон эшихъь 
высот ‘образоваиись, въ помянушую’“ эпоху, об- 
ширные / песчаники Донецкаго ‘края, "‘сопровождае- 
мые пластами: каменнаго угли}: тогда ‘какъ’ “море 
на ©вверф, въ эту же эпоху, ‘осаждало . пиаеты, 
пошипи повсюду известковые. Въ’ ‘съверу’‘опть ‘гео= 
логической границы намъ” представзаешса про- 
странный „бассейне Пермской‘ сиешемы, кошюраго 
‘оляноеные ‘пласты преисполняюнщь‘ своею‘: солью 
ни степи Касшйскгя; но, въ замънъ того, мваъ: не 
достигаепть ‘на с$веръ‘ошь” эшихъ ‘высопть, ‘По- 
крывая только. восточныя” ихъ’ часши, и -свид- 
шельствул. пувмъ, что. почва Россш быма. подвер- 
жена нЪкогда различнымъ ‘кодебанамъ. 

Описанная возвышенность и’ ‘полоса гравишовь ` 
Екатеринославскихь раздвааюгть Европейскую Рос- 
@ю на шри геолорическтя просшранешва, изъ ко- 
пюрыхъ каждое. заключаешь въ себъ. осадки 0со- 
бевнаго `наружнаго_ вида. 

1) Пространство. стъверное `й‚востозное. Каменно- 
угольная эпоха этого просшранешва. харакетери- 
зуешся преимущественно. паастами Иизвестковыми, 
Оно содержить_ въ себЪ обширный: баесейнъ Перм- 
ской сисшемы и новЪйпие третичные осадки— 203 
рйосёте (Усть-Вага ‚и сшепи КасшйскИя). : 
„.9) Въ вреднелиз простраиствиь-‘представишелями 


каменноугольной эпохи. явзнюшеся есчапики в:слан- 


2.2 
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цы, сопровождаемые: -каменнымь’ углемъ..  Юрсве 
пласты здЪсь, вовсе ‘не содержать’ белемнитовъ. и 
кажется `могупь ‘быть ‘отшесены. ‘къ’ верхнимъ 
лрусамь  юрской `‘хормац: (оолипть Харьковской 
губерыи). Бълый. мБаъ. въ большомъ-развипин и 
покрышь, въ мфешахъ возвышенныхъ, - осадками 
шрешичными еосёпе. 

5.) Только. въ ирвтьел. пространстоть ‘встр 
чаютея, масъ и вуммулиговая Формащая (Крымъ, 
Екагпериноградъ). Здъшняя шретичвал почва от- 
носишея къ перюду. рёосёпе. - 

Основываясь на шомъ, ‘чшо Московская. ‘дорога. 
пересЪкаешь холмы Валдая, нкошорые счишаяи 
себя вправв прододжишь ихъ въ. направаен!и,. по- 
перечномъ дорогБ. Геограхы старались подтвер- 


дить шакое направлеше Валдайскихь горъ’ раздф- 


лентемъ водъ, и наконецъ они же продоажиан. эши 


горы до самаго’ Сввернаго Урала; удовлетворяя 
такимъ образомъ любимой шеори: общей ‘связи 
веБхь горныхъ хребмовъ между собою— шеор!и, 
нынв уже совершенно оставленной. Отсюда про- 


изошаа мысль © Большомь  ‘уваль  Съверной 


А осей (Стапа 'Опуа| а4е 1а Визые Богез!е), въ. 


сущесшвоваши кошораго еще болъе’ убъдиль уче- 
ный исшорикъ Гейнрихь Мюдлеръ (ОеБег@е Оо: 
зсВеп  Уокаешше), но мнв кажешся суще- 
` ствоване” эшого’ хребта им болъе сомнительно, 


что шакое направлеше поднаяция;  пересъкающаео 





Е 
| 
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'Пермемй бассейнъ оптъ одиого- конца до другаго, 


не находишь ни’ малвйшаго подтвержденя со 
стороны геологическихь изысканий. `Въ самомъ 
дваъ, лин! раздълевшя водъ озеръ’ Онеги‹ и Ла- 
дожскаго отъ водъ рЪкъ Шексны ‘и Мологи, имф- 
епть мЪето на обширныхъ, `однообразныхъ боло- 
пахъ, хошя и возвышенныхь на 500 Фушовъ ош- 
носительно горизонта Балпийскаго моря; при тшомъ 
возвышенности на восокъ опть Жирилова, сосша- 
ваенныл изъ пластовъ цехшшейновой Формащи, и 
друггя `на югъ ошъ Вологды, достигающая или 
превышаюния 600 хутовъ, ‘весьма далеки отъ 
итого, чшобы идши на соединене съ. Валдаемъ, 


просшираясь къ съверозападу. 





Высоты, ИЗМБРЕННЫЯ ПОСРЕДСТВОМЪ БАРОМЕТРА, 
НадзвдантЕ мъстъ. ГуБЕеРрнти. 


Московская обсерватортя. Московской. 


Московский Университешьъ. |— — 


Няводьекая о... Пегшербуреской. |198! 


(горизонть низний горизон- 
та сиаурскаго извесшняка). 


1 


С 


._ ев 







































| Надзвантя мъстъ, - Гувернли. 


Траженская 


[Озеро Онега 





'Древше берега озера. Онеги 






Дторитовыа горы южной 
оконечности Онежскаго озера 


 Пуетанька , 


Филосочскал 








НлзвантЕ 
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мъстъ, 





|Коневская 


|Дениславская 


\Паесцы : 


| Холмогоры . 


|Верхоковская 


Чериковская 


"Калишская ., 


| Красноборекь 


Тотьма, 





анилова. 


'Витебекь . 


Я ереславль Залтьскй. . . 


э > ° О 





`Олонецкой. 950/ 


Архангельской. 1550! 





о 50 
2 300, 
—— — 4490 
и, 
АННЫ 
и. 


Владим:рской. 400! 


Вишебской, `1550/ 




















Ндзвлныте  мъстъ. Гувевнти. 





(горизонт р$ки_ Западной 


Двины). 


Витебске „о. ‚ |Виттебской. 


( горизонть города). 


Киселева . . 


Смоленске. . 





Могилевской.  -!598' 
и НО 
. . : Смоленской. 18001 


Возвышенности, ок ружающуя 
городъ Ельню :. .-. . 10а 


Усвашь ./.. .. } 591600. 


Серебежець о И 





НазваНТЯя. месть. 


Знаменское на р®кв Угрь 


Горизонтаъ рзки Угры при 
Знаменекомь .’. . 


Очки 


Возвышенности въ окрестно- 
сшяхь Бирковой. ..'. 


Бирковая Е 


Возвышенности въ окрест- 
носшяхь Ферзиковой ... 


Горизоншь рьки Нары при я 
Ваадычной слободв. . _. Московской. 989 


 Горизонить рвки Нары при 
а а — 15401 


Гори. Журн. Ки. 1, 1849 9 

























Назван 7 М Ст 


ПОвртужовь ОТР Московекой. 


оризониь ръки Пахры при 
ИТодольскв о 


\ : 


Тульской. 





"Гостинница Каширье ,., 






Горизонть Оки при Кашир$|— — `— 







'Горизонтъ Оки при Лублан®|—  — Е 


% 


\Горизонить рвки Оки, при 
`В радденти въ нея рзки Москвы Московекой. 


:1 оризонить Оки при Муромъ Владим рекой. 


ВЛ уролие. 





ЛИзвестковая. ` ломка: предъ 
городомъ Тулою.`. .: . | Тульской. 






озвьиненности въ окрестш- 
Вносшахь Тулы а 









Й 


Ч Тваикова . . .’. . й Курской 
} ”) 











т "Медваянка у. | ан 
Г И $ к 
ЭКачейтова 


. 'Чугуввь 


Луба ино 





ЧАИ 


ЗН А виа ®Иь Ото ор у верна: 11 





ВАЯки —\ Поязнукры , о Харьковской. 1:11:]2407 
| НЗомакь Е о С с ъ ; 


"ПЫлтрава + о | 


Юрететиуев 0. . 







Горивонитть рёки Днфпрарир иго оэаи! 
реет ... Гооофен нраачеаев а ты 


{Смошарикь. о а: 1504 


слав ги. Иевекой. со | 


Е бронны оба ори Нивь| Смоленской. ^ [баз 


| Черниговь о... Черниговской» изо 
ое ки в . < 31.00 оно о9В 
Чериговть Е — — < 45907 


Рька Десна на западъ ошъ 

| Рбблроя пои хе |Смоденской. 5515007 

ера рки т пир Ро-|:...: 1 

р Е | . |-— — — — 285 

оне Е намек 500, 

Слив а... р вая —_ 1801 
| 


[Мелинь. .. — — — 5904 
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`НазвАНТЕт мыСтЪ. - Тувеврнхи, 






Бъяяши Пелозолиии |. . |Смоденской. 





НИ: о 2 > даб 





МИнзкова, Попозли о БН И ЗОО 





Нушякива. р 





Данныя, шребующия сравне- 
рв:я съ Еазанскими наблюде- 
Внгями, копорыхъ я еще не 
получилъ. 











Богородск {о уироьИ + + Московской. 4591 





Владилиирь и лов п оны |Ваадимрекойе 01557 





(Горизонт ›рзки Клязьмы ) 





Горизонииъ города Ваадимра|— = на 





|Судогди.. а 559 





Ни Мрзатась Поле ев Нижегородской, д56/, 





Барнукова.. . ._. о Фаон лана, я —_ 8454 





'ЖКараульная гора... о. Симбирской. |698. 





ВПоднояие эшой горы ‹ .|— — — —1550/ 





Числа эти доажно  прини- 





ИЗ 


‚„НазвАнНТЕ. М ъстъ. ГувеРрнтНИ. 


и 


машь ›завеаичины прибаизн- ы 
шельньгя кошорыя, могупть 
сяужишь до шхь поръ,; по- 
ка мы не получимъ боле 


удовастворитшельныхъ, 





5. 


ОпнисавтЕ КЕММЕРЕРИТА, НОВАГО, МИНЕРАЛА ИЗЪ Сивири, 


Статья Г. 'Норденшильда, ‘читаннал съ Обществь наукъ 
5-го’ ‘Апрваля 1841 года: 


(Перев. со Шведскаго Г. 'Комонена). 





Въ посавднее время, ‘въ Сибири найдено столь 
зпачншельное ‘число’ новыхъ ископаемыхьъ, чо’; 
кажется, страна ся; предешаваяющая ‘въ’ ‘оивоз 
шенш  количесшва и ‘разнообразя “евоихъ’ пройз- 
ведешй, тшакъ ‘сказанаь, ‘особенный свьить,. значи 
- шельно  превосходишь опо’‘минераальному богата‘ 
сшву своему веЪ друмя сттранве `Мёжду минералами; ` 
ошкрыпями въ Сибири, ‘находится ‘и: ‘эпю’иско- 
паемов. Оно уже’ давно извъешно; но самые опьип»_ 
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ЧА. 


Бйшо минералоги принимали ‘его’ по’ с1е "према 
За: лепидолинь, “на который” Минерал ‘ушойть' ‘зри 


первом взгляд очень похолъ. Ивеколько тёти 


шому назадъ, С. Петербургекре Минеразогичевкое 


Общество доставило ого ин дляс истилщаюа о мож? 
лу разными другими обибирекимия и ископаемьним, 
Минерааъ сей, закиючающиейея гчешуйками :0% 


хромисшомъ жел®зъ,, предсшаваяешея!, цаспию:офяя 


рисшалиованныму ° ВВ видБ шестисторонних Ъ 


призмъ, часшию же въ-видь--анстоватыхь  массъ. 
Призмы его имъюпь, подобно саюдЪ, явсшвенное 
прохождеше лисшовъ периевдикулярно оси. Ли- 
сшочикъ сего ископаемаго,  ошдфяенный ошъ чи- 
шой‘ прозрачной ‘призаы, обнарулиавийу“вь 10- 
заризовавномь свълив, двойной пресни» не образ 
зуа вокругъ онаго, ясныхь ‚жрусовъ, изъ чего, ка- 
жештся , свазь закаючишь, что крисшачзизацея 
сего есшь ромбоэдричебкая. Но шакъ какЪ кресшь 
сей довольно неасенъ ,. шо заключеше эшо  мо- 
они бы» ошибочвоз вьзшомьслулау вода {ои- 
шизесктв, осы кристачяя о цаходазея очень ‚близко 
однанкль другой. Въ дурно. образованиомъ, эвремря 
ияръ; кодорый г Я ИМ, находяпья нфкощорые 
мааыю; приешалы съ конечными „ паоскосттадмй,, по 
измарёиьникь:. бызо не возмо. рукаго прохет 
лдевняй овоовь, ром авственнозцернендивуйяря 
наро поем ризмьь а елморт замбутииниы, Мипераать 
сей маходнизоя ошав ео въ с вмАВ г медвихь Отеаеуевля 


я 








заб 


Твердость. онаго; почели ‚равна хпвердоехци: ›енпед, 
Олпносищельный въеъ ==9,76-;3 но ‘чнемо. это: ине 
онень, вврно, помему что она опредъаено понт 
которьниь ‚очень, ‚маленьким кусочкам. До аиь 
имеешь юн» кранов оленяовый, въ; накоорыхть 
вускахь съ зеленымъ. опииьикомь ; кристазлы ‹сго 
макъ; шемны, что краснаго "цаЪотае въ. оНихъ и пом 
или Не замыщино даже: по’ направяен!ю: ‘насаоевания; 
при свт горящей свБчи,, свъаь сего ‹минераиа 
гораздо красывеу и размизииыя ‘паении его; кошбрыя 
днем можно принять за ‘хаоритшь ; ‘приз `свьчв 
обнаруживающея, пранадиежажщимы о. сему новому 
нскопаемому. А потому цеБшюизыьнене замепано 
н.вЪ ‘этом минераяъ, › хония значительно не’въ 
ной ›сваенени,; как ‘въ. кимоеан$: изъ -Сибири, 


\ 


Описаще кеммерерита. 
Въ: понкихь лиепточкахъ онЪ. гибокъ; на ощуйь 
жирень и 'порошокъ, его’ бфаъ. ›Маленьк!я ‘призмы 


нагвраяхь проевъчнваюиь; тонке зисточкя про- 


зрачны... Глоскоеть :прохожденгя лиешовъ имвейпть: 


_ сильпый иёраомутревый баескъ, Поверхность приз- 
мы мене. блестяще ; зеринелила массы совершен» 
_ но шускиы (машовы)._; Вы! хонбонкЪ, предъ. опааив= 
ною рубкою»: ошдфаясит. ень’ воду» безы вед 
вихь признаковь ниемотшьнц- кусонви минерала гари» 
вимаюнть. при’ экюмъ› боле -лемный двъихьги 


отдБяяюаь приворьлый занахъ:. `Онъ“ не пыавитич 































‘изведенное Бергмейстеромъ Гаршвамиемъ, дало; 
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ся; листоватая разность ‘его раздфаяется ‘при 
‘вемъ она лисшы, но не плавится, даже’ на краяхъ; 
ВЪ СИЯЬНОМЪ жару он пробрътаешев" краснова- 
ый цвфать, но’ остается’ не прозрачнымъ, и’ по 
прокале$в не дъааептся столь птусклымъ, ‘какъ слю- 
да, содержащая. ‘плавиковую Роя 'Съ бурою 
онъ плавишся” медэенно', ‘редгируя` при ‘этомъ’ на 
хромъ, и ори нъкопорой шемпературв —_ можно 
получить, пе чисшьй, сфрый’ и синеватый, Финиф- 
теобразный шарикъ; на углБ въ’ наружномъ ‘паа- 
мени › цвьить эшопть не исчезает, но на плаши- 
новой. проволокв  измвняется: онъ. принимаешь 
тогда, желтый цевить съ бутыилочнозеленымь от 
пБнкомъ. Въ ФосФорной соли растворяется, ос- 
тшавиля скелештъ кремнезема; ‘при охлаждени сту» 
као получаешь сначаиа буроватый цвфить, а по- 
томъ красновато-зеленый. Съ пебольшимъ коли- 
чествомъ соды онъ не плавится, съ. большимь 
же образуешь непрозрачное; сшекло. На’ паапие 
новой пласшинкв отдБляештся изъ ‘него исгкопаав- 
кая масса, которая при‘охлаждени цвъшомъ ‘жел. 
ша › и неплавкая, которая при охлаждени‘ при- 
нимаешт зеленый цвъшь. Съ_плавнемъ, реагирую- 
щЩимъ на липий, не открыто въ немъ ‘ни. малЕй- 
шаго признака сего’ мешаляа, Съ растворомъ ‚ ко- 
бальгпа- даешь онъ кое-гдв° плшнами синевашый 


цвфить. съ зеленымъ опиификомъ. Разложение, про- 











ЛАТ 


Крынь : 57,0 ‘колич. Киелбр, И 19,9 
Глинозема |. _7. 449; зиозаирову пи 6,6] а 
Окиси хрома. Лиоры 0,5 . 


Манн 19.19 
Извеснн -:. 15 0,53 19,96 


Закиси желфза 1,5 — — ——. 10.45 
о 11,6 


Изъ сего выведена сафдующая Формула: 
(Ме Са Ре) +(АЫСЬ`8:+5Н 


Миперать сей’ находится › около Бисерека; ‘въ 
Пермской губернии, _Такъ’ какъ разяние› его `опуь 
чепидозиша’ замфчено прежде всъхъ `Главшымъ Гор- 
нымъ'Апшекаремъ Кеммереромъ,. шо а предаагаю 
назвать его кеммереритомъ. 

Въ закаюченте доажень’ л замиить, ито Про- 
Фессоръ Розе, подъ именемъ гидраргилита ‹опиз 
аль мивераль изъ Ахмашовскаго праиска около 
Зяатоусша; который, 'во’многихъ наружныхь приз 
‚знакахъ , походишь на’ описанный. выше, но по 
сосшаву его-и по лвлевгямь' предъ‘паальною. пгруб= 
‚ кою, они совершенно. различны, `Фонъ. Кобедль 
пакже описаль минераль съ’ Эавбы, подъ именемъ 
пиросклериша, ‘который по `сосшаву походипть 
на кеммереришъ, ‘но’ по кристазаизаця, цвфшу 
' и прочимъ варужнымь  признакамъ, отчичается 


ошъ него, а пошому есии: разложения сихъ мине- 














| 


Е 





вх 
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фаре шочнь, 119 ихЪ  можео  разематривать 
‘какъ изомервыя соединснга, какъ, напримфръ, изве- 
стковый. шоанть ‘и аррагонищ. 


—.-5Ф5>8=>— 


д. 


О въсв АТОМА  ЧАВТАНА. 


(Г. Поручика Шубина). 


Вь Декабрь вроншаго 1841 года, Г-нъ Акаде- 
микъ Химш Г. И, Гессь поручияь. ми® произве- 
еишхимияеекое: равложенте ‚ чевкиниеа,: минерала, 
недавно ошкрышаго Р. Розе. 

Невкивипеь, { по ‚предварвтаельно проиаведенному 
испьшнанию," оказался: состоящим: изъ’ времнезема; 
закиси желЪза, закиси пергя, ‘обнен маищана и. И» 


знановой: кисзоые ‹Фанноземь,  извесить., состаавия- 


‘юшь въонемъ случайный примвен, ‚< 


Прежде нежели а ‘приешупиаю къ „разаоженю 
минерала; мн вадобно. было ознакомиться, короне 
еъ химическими свойствами занщановой окиси: 
н опредфаниь въеъ. атома мегазааа, 

уменя не было: ‚окиен заншана, но ‚я. има 

0500 80 праимовт ЗеВкиНиНА И боаьшую пасть 
его уцошребимь ‚д даа извлецешя. ея. 

Приведа минеразь въ сосмолше слмахо оная 
каго. порока, а›обработываяю, его ‘царекою» вода 


коюу приз. содъйсними, нарЪван а. : Кислота. совер- 
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щзенио, разяожича, „: порооКль». и, Нанна ощакйна` 
остаялел ‚илодько ‚одныь кремнезвиъ, а 

„3 собран его сна НВавику, гавромымуь водою: м 
промывныя, воде сслиал, висят: съ, полупенаымь 
раствором. „- | | 

Уровнавъ жидкосоть аммеякоуть, я. пранияъь, 5ъ 
чей расшвора, бензойнокисмаго. аммтака, при чемъ 
обадизаеь злонько одна щелфеная. окись вл» сост 
янн> беизойноянелой гонй. Собрав ее на цзаняву 
и промывъ горачею водою, я выпарииъ. промыв: 
чыя воды... И хлйвъ НУЪ СЪ ‚ироцтдившимея ра- 
сшворомъ, обработал, посабдни аимтякомъ: ури 
этому осадились окись пера. и, окись данизаца, 

Осадокъ, но падлежащей промывёЪ, высушевь и 
‚ урокалень на сильномъ огит. 

Прокаленныл. окиси ‚были обрабощаны самою 
слабою азотною кислотою (на. 100 частей. воды 
взяша, 1- -на часть кислоты), которая расшвориза 
олько окись’ ланшана, Изъ эшого расшворя Я 
Чаи» м" окись посредскивомъ амм ака, 
и ‘ао "ибныйани’ нА чисшоту ея, натпенъ, Уно 
она “ещё” ‘бодержала“ пезнАчииельное количесшво 
углекислой извести. | 

Ди онтдъленя" этой нримьви) “Я паграваль \дса- 
док лв праствоу ваататныря; Зари” нём ‘айнгла: 
новая окись растворилась, а большая `чаешь уве. 
кислой. изрееспани осаачась въ овндз ‘бъаяго 'брадка. 
Процъдиву, „раствор асс впуещирь евоз аггосричиь 

















‘лантаановую окись’ аммгакомъ. ‘же’ и‘шотшчась  с0- 
браль ее на _ цфдилку и промымъь горячею` водою. 
Высушенный осадокъ. быль прокаленъ“ и, по’’испы- 
шанти, ‘оказался’ уже чисшою лавшановою’ окисью: 

Окись даншана’ обнаруживаешъ съ 'реакёнтами 


сяБдующея аваенйя: 


а) Расшворъ Здкаго кали н амм:якъ производяйть 


ВЪ расшворахь ел бЪаый объемисшый ’ осадокъ 
водной окиси, кошорая нерастворима въ избы 
къ реагенша. 

Ь) Расшворъ углекислыхъь и двууглекислыхъ с0- 
лей щелочей производить  осадокъ углекислой 
окиси лантиана, нерасшворимой въ избьик® ут 
лребиеннаго реагента. сы 

с) Растворы щавелевокислыхь солей щелочей 
производать въ расшворахъ солей лантана порош- 
кообразный осадокъ щавелевокислой соли › нерас- 
шворимой ‘ни въ избышкЪ реагенша, нн въ щелоч- 


ныхъ жидкосшяхъ. 


9) Распворъ ФОосФорнокислаго нашра образуепь 
бъяый осадокъ, оный въ киелыхь жидко< 
сшШахЪ. : г 


е) СВрнисшоводородный сврнистый аммоний оса- 
ждешь изъ растворовъ лантановую, ‘окись ‚въ вод- 
номъ состолни, 


р Сърнистоводородный  газъ ^ не производить 
осадка въ средиихь растшворахъ’ ланшана; 
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Для `опредвленя? атомическаго . въса лантана, 
л превращаль окись въ хлористую соль, и разла- 
тать хлористый лантанъ и двойную сфрнокислую 
соль. его съ сврнокисаымъ ‘кааи: з 

1) Наввсивъ во взвъшенной/ стеклянной труб- 
къ, ‘въ средин®. ‘которой былъ выдутъ шарикъ, 
1,8585, грамма. лантяновой” окиси, я прокаливаль:ее 
вы. струв хаористоводороднаго. газа, ‚при; чемъ ‘по- 
лучилъ сухую хаористую соль, которой. въеъ ока- 
залсл, въ четырехъ послфдовательныхь навЪфскахъ, 
сафдующимъ: 9.9805, 9.9800, 9.98, и 9.98 грамм. 

2) Растворивъ соль въ водЪ ‘и осадивъ хлоръ 
растворомъ `азотибкислаго серебра, я получиль 
5.9769 грамма ‘хаористаго серебра, ‘что соотв те 
ствуетьъ 14745 грамма хаора. 
^_ Изъ перваго опьипа дая вБса ашома -лантана 
получаемъ число—/151.879, изъ вшораго—451.956; 
среднее будешь 451.944. 

5) Пригошовивъ двойную с5рнокислую, соль оки- 
си лантана съ сърнокислымт кали и навфсивъ 6 
граммъ, а разаожиль ее и получить сафдуюние ре- 
зульшатты: 


Кислорода 


\ 


„Лантановой окиси Л.5ААЛ 


Сърнокислаго‘` ба- 

рита ‚ 8,149 или | 
свриой жислотшпы 9,8009—4,67 66 
Сърнокислаго кали а 

















5:05° ияйсжалниио о! ,6490--20}9795 


26 958” г 

””Вычиесляя колнчеетиво кислорода ‘в окиси) лань 
нана” по о холизеситву ‘кислоройа, озакаочаюЖадся 
въ борной т визой о Они вобдинбиной получая 
будая веко" ВВС» 29,2795 прамма. `Огиеюда виде, 
пор чо” кодичеетиво киблброда вы оквей ‘ланааня 
равно" кбяичевитву, кнелорода во ‘киаи.: 


‚ Есаи ао ‹отношентю, между всомъ 00а 
и въсомъ_ окиси ланиана ‚вычисають ‚ВЪеЪ. атома 


лаптана, принимал, Форму, ел За То, „получим 


число — 451, 879. 


е 


ОК ваичество: углевисиоты, в 'воздух < 11 


Изъ Т/ озна. Август 1841 8 559. 


Г. и читаяь въ ры времени 


изежвдований, оные м КолИчествомъ 
углекислоты города Парижа, съ т1бю НЕЮ, чтобы 
опредъдййи ЗтОенИх ли ЗНАЧИННЫЛьНВ" УВаличиться 


содержанте углекиелоть” 8% ВоЗАуе рЯ '‘больышомъ` 
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народонаеваений: 'Опредълеше количеспй а углекисао- 


ты воздуха было’ произведено имъ по способу Г. 
Брунпера,, который состоишъ въ шомъ, чшобы 
помощио ‘веАсыван я, ‘прбизводимаго истечентемъ 
какой - вибудь Жидкое, зазаваянь проходные 
известный `обВемъ СУХаго поздуха чрез систему 
прубочект, виужищихь дай’ НоглощенИя углекивло- 
Ныт. УвелиИВАН “въёя трубочекь ‘показывавнь 
количество поглощенной ВИН углекиб ло 
Прежде нежели. мы представимъ окончатель- 
ные, результаты ‘вабаюденй, сдЪаанныхь Г. Бус-_ 
синго о мы  доажны замътеть ›° что онъ, на- 
шель также способъ даа опредвления, количестпва 
углекислоты, отдвяяющейел сжедневно. Ниже сего 
поименованы восемь производителей угольной, | ки- 
слоты, съ показашемъ ‚ количества углекислоты, 


отдЗляемаго ими и опредзяеннаго по приближентю.' 


Производители углекислоты: 


Количество углекислоты, 
отдвзяющейся въ ЭЛ ааса 
Люди”. ”'. 24 77 556 Ту б мер: 
Лошади 5 саб ощантаю ду 
Дрова’. ‘3: 1.855385 
Древаеный уголь’ 4950,700 
‘‹ Наменный уголь”; 514,345 
Воск". пор 01074 
бани ее. оао 95799 
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Масло. а .. 28, ЛОЛ вуб.. метр, 


Е 


, 
1 


Опыты Г. Буссинго. начались въ Январь 1840 
кода и продолжались, за исключенемъ и6котора- 
го’ времени, до Поля 4844 года. Среднее коаиче- 
ство углекислоты, взяшое изъ наблюдений, сдвлан- 
ныхъ въ продоажеше 9-ти. мвсяцовъ, по. есть 


когда приборъ находиалсл въ двйешыи, слБдующее: 


Количество углекислопиы. 
Въ Январв . 1840 года 5,5 въ40000’ объем. воздух: 
— Авуст 98 
— 'Сеншябр | 

Окнябрв 

`Ноябрв.. 

Декабрь." 
= Марпив 18. года 
э— Мань 
'`_— 45... .. 


в Среднее количество, выведенное изъ вефхъ на- 
бяюденшй, сосшавляеъ 5,97 на 10;000 ‚объемовъ 
воздуха, взатаго (‘въ Париж. Эшихь ‚результлашовь 
‚ достигли, при употреблени 7,274 мешровъ” жид- 
косши при 0°и при’ даваени 0,76 метра. 
Разсмашривая пнаблицу,. помъщенную въ конц 
записокъ Т, Бубсинго ›. найдемъ, что нанболь- 


шее количество ‘угаекислопы было замзчено 9 го- 


й 
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Сентября 4840, года,- оно просширалось до. 6,7. 


Наименьшее же. количество. было замъчено 10-го. 


Декабря 1840 года: оно равнялось — 2,9 въ 10,000 
объемахъ воздуха. 

Сравнивая ‘эши’резульшашы съ результатами, 
выведенными ‚другими химиками , найдемъ , дял 
10,000 объемовъ воздуха, количесшво углекислоты: 
Въ Парияь осо. Л, по. наблюдешамъ Тенара. 

— Чвейцари 4,45 изъ. 104 наблюдений Согсюра: 
— Гронингв ..4,90- изъ 90. наблюденй Вервера.. 
— Нарижь , 5,97 изъ 149 набаюдений Буесинго: 


Одинъ изъ`опьниовъ. Г. Буссинго` доказываейть, 


910’ воЗдухъ въ Париль содержиштъ : не мно- 


го болве, углекислоты, прошиву воздуха въ дерев- 
нахъ. Въ самомь два, сравнительный опышъ,. дф- 
чапный въ Парнжв и въ Сеншъ-Кау 96-го Мал 
1841: года, показалъ, чшо количесшво углекислоты, 
оаюейся ВЪ оон объемв воздуха, про- 
ошираетшол: г 
„Въ Сеншь-Кау 0,000415. 
Въ Парижь .. 0,000444 

Изъ эипого. опьшша. видно, ^ что разность въ ко- 
дичествь углекисаоты въ Парижь и вь а 


Кау, простираешсл до +=. 


} 
\ 


Тор. Журн. В. т 1849. ^ 1 











Обтровь АрАлъ-ТюБЕ. НА ОЗЕРЬ АлАКУАЬ. 


(Письмо Г, ПДренка Его Превосходитезьству т, `Началь- 
нику Штаба Корлуса. Горныхъ Инженеровъ). 


—— 


Совершивъ, по повельно Его Вваичества ГОСУ- 
ДАРЯ' ИМПЕРАТОРА, для Ботаническаго сада въ 
С. Пешербургв, двукрашное пушешестиве по во- 
сточной части Киргизской степи, я имвжь случай’, 
пруобръешь нвкоторыя сввдъша о геогностиче-. 
скомь сложеши ‘птбхъ @иранъ, и’ между прочим 
въ мноувшее у$тио извфдаль островокъ Аралъ-Тю* 
бе на’озерЪ Алакухв, обративний ‘на вебя общее 
внимане учепыхь  Реолотовъ и‘ любинелей Азтята- 
ской: шопографи, со’‘времени’ путенесттвия ‘по’ ‘Си- 
бири Барона Гумбольдта, копюрый, основываясь ‘на 
свъдфнтяхъ, досшаваенныхь ему въ Семинолантинокь 
ошь Азапщевь, иторгующихь въ пифхъь стшранахъ, 
подтвердиаъ миБше, приписывавшее сему острову 


природу: угасизаго вулкана. Въ обшчет © моемъ 


пушешестии 1840: года, досизавленномь ‘мною Его | 
Превоеходишельству Г. Дьреклюру ИМПЕРАТОР: 


СКАГО Бошаническаго сада, а изложилъ обсто-, 
ятеаьсшва, на которыхЪ основываяъь мнЪн!е, ош- 
вергающее си извБспия Азатцевь, какъ  неосно- 


вашельныя; нынз же удосшов5рившиеь , какъ оче- 
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зиденць, предлагаю “Вашему Превосходитезьовтву 
дия музеума Горнаго Института: иъфекойько обрааци+ 
ковъ, торныхъ породъ,. сосшаваяющихь островъ 
Аралъ-Тюбе, мобопьииныхъ, какъ. докуменить, сауь 
жаший къ’ опроверженНо ‘общепринятаго между 
учеными ” геологами: миня © вулканическомь 
образованин” сей части ‘средней Азш. ‘Это кера* 
иитшовый порфиръ, кераптаоть, или роговикъ; ‘крем 
нисшый. и’ весьма: магыйй гливистый сланцы: Дру+ 
той рядь. тавовыхь же’ обращиковъ прошу. покор- 
нъйше Ваше Превосходительство, при удобномъ 
случаЪ; доставить Барону Гумбольдиву въ Бераивъ. 

Ваше Превосходительстово конезно: ` аюбопьииз 
ептвуете ‘евЪдЪнтамн: о ‘пеорносшипесвомъ. сложеви 
хребита: 'Фарбарашая и’ высокой. сн жной щъни гор 
Алатиава; какъ. ‘сйтранъ, доселв о познии неизв вск 
ных и смежиьхь съ горными предБлами рудоносз 
_наго Аиная. Въ семь отношении бьипь. можешиы 
удостоишея внимания Вашего ‘упомянутый уже 
много” отченуь о моемь пушешесвым, конюрый 
векорв, дояженъ выйди: ‘въ мепашь. Что’ же, ка- 
саетшел до руднаго содержаня швхъ’ етранъу по 
яне’ могу похвалинться ошкрыпиями. Хота по сХод- 
сшизутеогностничеекаго: образовашя  шЪБхъ. поръ © 
горами Азлнайскими, можно’ и должно предноно» 
жичив, чо въ нфдрахъ ихь, и! ‘въ, Тарбагата$в. въ 
особен ности: содержатнел. ` еребряныя: рудьк;. во 


совершенное отасушешее сафдовъ. разработки древ- 


* 


й 
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нею’ Чудью въ’ Алшав у пошти о всегда» руководив- 
шихь къ ошкрыгию” лузииихъь | нашихъ рудииковъ, 
не дозволяепть! ‘предпологать ‘большаго: “богатства, 
`ЮОбращикнжеаёзяяка и ‘друге; вывезенные -змною 
между горными: породами Тарбагашая» и, Алатава, -- 
не‘ содержанть "серебра. Еслы жезбы н` ошкрымея 
сей мешйлаъ въ ‘Фарбагата$, ово совершенный 
недостатокь с льсовъ и каменнаго. .‹ угал,(о равно 
какъ и всакаго/. водянаго `‘сообщешя, съ. лвбпыми 
странами, Аашая, ‘осшавутся всегда!” непреододи- 
мыми пренатшетшвями въ, выдфаыванию Въ оп бхь 
странахъмстазаовъ изъ, рудъ. Въ .Азатав хотя 
и есть лвсъ, но свъ маломъ количеств; ана’ се- 
ребро’ надежда: плохая. Чипо ‘касаетшесл до ’рассып- 
наго’ золота, но пойьитки наших, золотопромьы- 
ленниковъ, въ продолжение двухъ аЪъить (1840 и 1841), 


_ произведенных: по’ сЪверцой подошв Тарбагатал; 


не открыми: и сафдовъ ‘сего мешала; хошя ‘онъ 


распроензраненъ по орусламъ ‘ ‘веъхъ’‘водъ ‚ проше- 
кающихь въ’ глинистосланцевой Формацн` въ ок» 
ружности Кокбевглияскаго округа, гв. воздваыва- 
еттсл золотопромьиняенниками: 

Пишал” лестиную `` падеждуе ва: ибиагораспоаоже- 
не ‘Вашего’ 'Превосходительства; ‘въ’ которомъ, 
‚ бытпь можепть вы ‘не. ошкажеше` ошдАленному 
сттраннику, трудящемуел по мБрБ силъ и знанм 


въ пользу! науки; ‘а имвю’ честь ‘пребышь и’ проч: 


` 





и. 


Новые минердиы. 


РомЕннЪ. 


(Изъ. [Л Таз ви‘ 4-ге 'бесфоп А. 401, 1841 года): 


Г. Дюфрепуа предешавиаъь ошь имени Г. Да- 
мура записку о повой минеральной пародъ, назван- 
ной имъ ромеинолиь въ честь Ромс-де-Лиал, шру- 
ды котораго по. части крисшазаограе!и подали 
поводъ къ ошкрыпиямъ Г. Гаюи, в который пе 
быль. еще ‘припоминаемъ въ каассиФакши минера- 
аовъ. а 

Этониь новый минерааль `найдень въ рудник® о 
Сенитъ-Марсеня, въ Шементь, Г. `Вергпрань-де-.Ло- 
‘0.05. Изсаъдоваше и разложеше его. были сдЪала- 
ны РТ. Дамуромъ- Эшо вещество вешр5чаешея ВЪ 
видЬ небольшихь еыфздъ или жиль въ породах, 
сопровождающихь марганцевыя руды Сешиъ-Марсе- 
чя; ипогда заваючаешся въ полевомъ шипа; ияо- 
гда те бываешь облечено окисью марганца, мар- 
аицевиствымь эпидотомъ, кварцемь, и проч. Его 
паходашь шакже сопровоядающимь греповипть, но- 
вую ‘мнперальную. ‚породу, педавио опиеавиую Г. 


Дюхрепуа. Опнъ_ довольно твердь,  такъ что мо- 


жешь царапать сшекао. Цвъить его гацивтово- 
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желтый, или медовожелтый. Кристаллы, его през- 
вычайно мелье скоплены въ безпорядк®. Разсма- 
шривая ихъ въ увеличишельное стекло; Г. Дамуръ 
замъшиаъ нъсколько птреугольныхь площадокъ, при- 
надлежащихь окшаедру. Г: ДюФренуа, изслдовав- 
ний вЪсколько шаковыхь кристалловъ ‚, посред- 
ством преабмаентя сояненныхь лучей, полагает, 
ито первобразная Форма ромеина есть квадраш- 
пый оБшаедръ, весьма приближаюнийся къ пра- 
вильному. Будучи подверженъ дЪйсшвио огня на 
платиновой проволокЪ, минераяъ этогъ сплавляен- 
ся въ черновашый шиасъ. Онъ расшворяешея ме- 
дленно’ въ буровомъ сшекаБ и въ ‘фосфорной соли. 
Въ возстановишельномъь пламени стекло остаешся. 
безцвьтиымь, въ окислишельвомь же принимаепть 
Фолетовый цвьшъ. Будучи` сплаваенъ ба углБ съ 
углекислым нашромъ, даешь шарики. сюрьмь:, 
окрашивающие пламя бълымъ цвфшомъ и проника- 
юшие отчасти вещество угля. Спаавленный па 
платиновой пласшинкв съ углекислымъ кали, смЪ- 
шанвымъ съ селитпрою, онъ обнаруживаешь при- 
знакъ марганца. Азошная, ‘свриая и хаориситоводо- 
‚родная, кислопты на него не АЪИствуюйть, 

Результаты двухъ о сдъаанныхъ Г. 


Дамуромъ,` суть саъдующие: 
° Грамм. Трамм. 


въ 0,4650 въ0,4750 


Сюрьмянисшой кислоты 0,5705 0,5695 





Закиси; желёза зо оь о. 0,0056 ‚ 0,0067 
Закиси марганца . . . 0,0401 0,0194 
Извесши ... . . . 0,0779. 0,0769 
Кремйёземи 5: о. . $; 0;,0050` 0,0046 





0,4671 0,4704 


Слъдовашельно Формула минерала будешъ: 


(Са.М.е)язЬз 


»Я ие имъю< говоришь’ ‘авторъ въ ‘закиюченш 
сво6й  сшашьи эни какой положительной ‘данной; › 
ч110бы ‘ушверждать, чо ‘сюрьма, исрающаял” вв 
этюмъ минернаь роль’ электироотрицашельнаго вё= 
щества, находинюея дзисшвишельно въ. состоянии 
сюрьшлнистой кислоты , & не въ видв окиси; ияи 
сторьмяной киёлоты, Я ограничусь только замъчаз 
немъ, что `‘нерастворимоеть” ромеина въ кисло- 
зах ‚не донускаень прасутиставтя въ немь сюрмя- 
ной ‘Кислоты, и прибавию, что’ количество сюрь+ 
мы, полученное по. разложению, будучи перечислено 
ВЪ сюрьмяниетую кислоту; досшаночно  дая’ до- 


полненгя полученныхъь резуаьтва ПОВЪ.< 
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ЭгеРИВЪ` И ТИТАНИСТОЕ ЖЕДТЗО ИЗЪ 'Склидивлвли 


Г. Планшамура. 


(Язь Г Тазыае 1-е бесНоп; 52 409. 181/). 


Эти. два новые минераза были разаожены Г. 
Пзаншамуромъ въ лаборатори Г. Берцемуса, въ 
Слокгольм, . 

Первый быль пайденъ въ скалахъ е1спиша, вь 
окрестностахъ Бревича, въ Норвеми, Г. Эсмар= 
комъ , когпорый и далъ ему назваые эгерина (отт 
Аедзг, морской богъ Скандинавской миеолог!и). По 
наружному виду походить онъь на амфиболь. Г. 
Плавтамуръ. ошносить его къ разраду’: арфедсони- 
та, опредфаеннаго Г. Коббелемъ, и въ кошоромъ 
известь и’ магнезя Амфибола замъщены посшоли-. 
ною щелоцью, Цвышь его переходипть изъ -черна- 
го въ. бурый и зеленый, Поперечный изломъ г ус6- 
анЪ ‘пероввостами, пронеходащими ошъ_ перавно- 
мфриаго’ разрыва, паишокъ; На ука ош двисшвгя 
паяльной трубки плавится и даешь шусклый сше- 
кловашыьй шарикъ чернаго цвфша. Но -разаожению 


сосшоишь изъ: 


Кремнезема ..’.`. ... 46,571. 
Еуннозема — Л 


Титановой кислоты . . 9.017 








Магнези : 7 `5,678: 
Извеёши а 5,915. 
Кали. .. : 2,961 
Нашра. ;. . 7,790 

Маргиицевистомаргаицевой окиси" 9,068 
Олнои. жезза о. . 94,584 


а ‚ сабды 


100,995 

Онлбрасывая ‘окись желза, принадлежащую” пи 
шаннетом) ‘жеяЯ зу, ваходимь, ато” эзпошть мине 
рать есвль двойнал кремиеземорлиноземистая  солв. 
основап:й, свойственньыхь амфиболу ) къ. кошо- 
рымъ присосдиняютщей пакжеокааи и напр, и гдз. 
вебольшое количество кремнёзема зам ‘Ъщаешел гаи-. 
ноземомъ. 

Другой минералъ есть шишанниетов жел30_из® 
окрестносизей Уддеваляы:` Онъ’ имбешь еъроваио- 
черный ‚це итв, ‘плотный изаомь' и’ вс’ показыва- 
етиь признаковъ  криспталализащи:' Предъ паяльною 
прубкою однако жъ сизавалется въ стальносврый 
короаскъ, по охлаждети показываюний признаки 
кристаллизациь. По разложению состопить изъ: 

Титановой кислошы ^^. 15,5508 
Закиси желбза ‚. 11,5940 
Окиси жетьза ^. 11719478 


ЯЛошери, Фшора, кремна 1 ‚8714 


400 50000 


—2=>—_— 
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7 Анокситъ, новый минерлаъ. 


(Изь це Зайби Пи УНиекотове, Феодиойе, ФебТоде инь 
енебасетииье, сит ебать ино ЭЭгопи. 4. Фей 1841. 


Мивералъ этопть вешрвчаешся въ базальтовыхь 
конгломератахь Градшита’, не далеко ошь Бил- 
лина. Онъ пабшенъ, сосшоишь изъ мелко-`и шон- 
козернистыхъ ошдфльностей, показывающихь. ан- 
сшоватос слежеше, Попадаетея также въ неяс- 
пыхь крисшаллахъ, съ сзабымъ желбзнымъ баес- 
комъ. ЦеБить его шемнозееновашобьлый ; швер- 
досшь. = 8, 55.0; ошноситшельный вЪСЪ —9,264. 
(по опредваентю. Рейса == 9,514); даже въ отдфаь- 
ныхъ ансшочкахь не показываепь гибкости: И 
такъ минераль эшопть ‘подобенъ шальку, шроФи- 
литу.и водной. магыез, но моженть бъшь разомач 


шриваемъ  какъ не имвющий съ ними сходегива; 


Предварительное испытанте мокрымъь пушемь по- 


казало: 


557 
14,5 

== большое количесшво, 

”\ Фе-= малое количество. 


Изъ предъидущаго видно большое сходешво ано- 


ксиша съ пироФицишомъ, однако жъ аноксишьъ не 
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обнаруживаепть вспучивангя’ предъ палаьною лпруб- 


кою, какъ. пироФилилтЪ, н вромь ого. . ошноси- 


шельный въсъ посл6дняго’ = 2,898. 


3. 


Трегичнал почва города‘ РЕННА. 


(Изъ Г’ Лизи ии 1-ге Бесноп. № 401). 


Г.. Чейеръ, Прохессоръ минераломи и ‚геоломи 
въ Общесшьв наукъ въ РеннЪ, предешавиль ста- 
шью о шрешичной почв5 эшого города, изсаЪдо-. 
ванной имъ въ геогносшическомъ и бошаническомь 
отношенглхъ, 

Эта ‘почва можемъ ‘быть раздваена на шри 
главпые яруса: 

1) Нижнй прусъ, предствавлающий весьма бозь- 
шое сходство съ нижнимъ ` лрусомъ Парижской 
препанчной почвы; онъ соспоншь изъ нъеколь- 
кихь паасшовъ, проспирающихся оптъ востока. ма 
западъ подъ угломъ’ около Д5° и имъющихъ почши 
‚ одваакевую подщину по всему. простиранию. 

9) Среднёй. прусъ, подобный Туренскимъ халу- 
намъ. Онъ иметь весьма измвняющуюся шоащину 
(напримвръ опь 1-го, до 50-ши мешровъ), хошя 


сослоишт. изъ паастовъ почши горизоншзаьныхъ. 


й 
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5) Верхвй" прусъ, ‘содержаций ‘пески’, ' округен- 


ныя гальки и глины, простирающгяея вдоль бере- 
говъ Вилены и Сейшьъ. 

Эши шри яруса р$зко отаичаюшся другь отшь 
друга, шакъ что авшоръ статьи изучиаъ ихъ по- 
сафдоватеньно съ большою подробноспию. Мы за- 
мътимъ молько, что они представяяюдть два 
очень важныя лвлентя: палегаше Туренскихъ Фазу- 
новъ на Парижскомъ ‘извеетнакв и недостаптовъ 
правиаьнаго напаластовашя, замвааемаго между эши- 


ми лрусами, въ отношения“ другь къ другу. 
й у 


—3—=————- 


9. 


Антикоритъ, новый МИНЕРААЪ. 


Гг. Визера и Швейцера. - 


(Изь Меш. евсубор. беретЬге 1841), 


Свсйства, принадлежания этому’ мипералу, суть 
‹абдующуия: пеявспвеннал кристтадлизацея, относи- 
тельный ВЪсъ’ = 19.699. Блескъ ‘его слабый: О», 
швердъ; ‘въ шонкихъ пласттинкахь полупрозраченъ; 
отражаемый цвбить съровашобълый; цеъть,  прб- 

‚ исходлиий отъ преломления, зеленоватый; дЪЙ- 


сшвгя на магнитную стр5аку не оказываетт,. РОО 
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Швейцеръ въ двухъ разаожен:яхь его нашелъ са5- 
дуюций сосшпавъ: = 
ЛЕ 1-й Ле 9-1. 
Кремнезема. _. 46,29 46,95 
Закиси желфза 15,05 12,66 
Гаинозема . : 9,08 7,89 
Магнеи . ‹ 54,39 55.9 


Воды. 1: 0 9,70 


99л 


у 











Что можешь бышь выражено Формулою: 





д (Ме, ЕезЗе] +5Мен 








_сходною съ ФОормулою змъевика. 


ЕЕ ЕнагиИЕРЕЕ 








сер 











ОБЪЯВЛЕНИЕ. 


О продолжен издал Газеты «Мануфактурныл 


и Горнозаводекёя ЛИзвтьстая» на 1849, годь. 


Цуаь издана Газеты. -«Мануфактиурных н Гор- 
нозаводекта. Извьсоия»_ знакомишь 0, вобми `пово- 
стами; онирышиями и усовершенетвованями, во 
предмевтам» '’Фабрикъ)” мавуфактуръ, ‘промьни- 
денносши, горнаго и заводекаго дЪфаа и наукъ, слу- 
`жащихь дая зихь вспомогательными средстивами. 
Стремясь посшоянно к» этой сщфаи, Газеша. бо- 
з5е и болве‘ разширяейть кругъ ‘своего дъйспийл 
и возбуждает ввиман ›› особенно мануфактури- 
стовъ, заводчиковъ‘ и людей боле наи мене зани- 
мающихся какою. нибудь изъ въышвей промышыен- 
ности. Такимъ образомъ въ 1841 году, многя изъ 
нихъ ошносились в% Редакцию эшой Газешы, про- 
ся разрьшения ныкоторыхъ изъ предложенвыхъ ими 
вопросовъ, и Редакция не замедаииа удовлетворить 
ихъ лпребоваия; другимъ Газета облзана благодар- 
носпию за нъкошорыя’ доставаеныя ‘ими статьи. 

Въ 1812 году Газета «Мануфактурныя и Гор- 
‘нозаводскя Извъения» будешь издаваться ‘на шхЪ 
же главныхь началахь, только съ нъкоторыми 


лучшешями и необходнмыми приб авяентами. _ 
| 





Въ составъ Газеты входяйть слвдующе ‘пред- 


мешы: а 
1.) Кратикя ‘увъдомалентя о распоряжентяхь Пра- 
вительстава , ‘особенно Т. Министра Финансовь и 
Главноуправляющаго Корпусомъ Горныхъ’ Инжене- 
ровъ, 'Депаршаменша Мавухакшуръ 'и’Внушренней 
Торговаи и ‘Департамента’ Горныхь и Соляйыхь 
Дъаъ, ошнослщияся до предмета заняпий Газеты. 
9.) Извъепия, извалекаемыл ‘изъ ваших офиц!яль- 
ныхъ и частшныхь  овъдьнй, изъ  иностиранныхь 
тмурналовъ и книгъ ‘и заграничной корреспонденции, 
о повъйшихь — изобрьшеняхъ и’ узучшен‚хь ‘по 
мануФактурной и’ горнозаводской части, и ‘объ 
разаячныхь предиреящил въ Росаи и‘за грави- 
щей, плакже ‘статьи ‘по’ наукамъ, кошорыя ©лу- 
жанть основанемъ разнымь въшвямь промьишиен- 
ности. й | 

5.) Извъетия о’ вновь учреждаемыхь ‘замъчатшель- 
ныхъ Фбрикахь ‘и заводахь, ‘в получаемыхь из 
чужихь краевъ моделяхъ, образцахь и развыхъ 
предметахъ. ‚ 

д.) Извъепия о выдаваемыхь въ Росса и за гра- 
ннцей привиаевтахъ, такс объявленгя о посшупив- 
шихъ просьбахъ о. выдачв привнаемй въ Россйн. 

5.) Извьепиа о выходящихь Русскихь и ино- 
странныхъ книгахь по манухакшурной н горной 
части, или относящихся до наукъ, въ связи съ 


ними находящихся, н‘разборы ихъ. ^ 





























6.) ‚Крапиия, свдфшя. н. объявлена, сообщае- 


мыл опиь Фабрибаншовъ и заводчиковтъ. 
= Мавухактураыа Н горнозаводск!я ‚изввепиа вы» 
ходачть сженедфльно одииъ разь, по листу. о 
Подписнаа, цвиа. пазпачастиса, за годъ. прежная, 
9 руб. 85 коп. ‚серебромъ, | съ. пересылкою во всв 
города. и съ достазкою въ С. Пешербургь, 7 
„-, Подпиека_ ‚иривимастсл въ .Редакщи Журнала 
'Мапутакшу рнаго, въ Департаменив Мавуфакшурь 
и Впушренней Торговли, Депаршаменив' Вовш- 
ней Торгован., въ. Канцелари Учеваго Комниета 
Корпуса., Горныхъ _Ивженеровъ, въ Штабь, сего 
Корпуса; въ Горныхь Правлешяхь: Московекомъ, 
Уральскомъ и Алшайекомъ; въ Соланыхь Правае- 
н!ахъ: Астраханскомь, Бессарабекомъ, Крымекомь и 
Дедюхинскомъ; равнымъ образомъ въ С. Пешербург-_ 
ской Газешной Экспедищи и въ Редакщи Газеты 
Манухавтурвыя и, `Горнозаводекта Изввсиил, что’ 


у Банковскаго мосша въ домь Пономарева; 
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1. 
ГЕОГНОЗТЯ. 


х 


ГЕОГНОСТИЧЕСКГа ПРИМЪЧАНЯ КЪ КАРТЬ ОлонЕецклго 


ГорнАго Округа. 


(Г. Шпабоъ-Капитана Комарова). 


$ 1. Горнокаменныя’ породы, встрЪчающияся 
на пространств Олонецкаго Горнаго Округа, 
принадлежать въ хормащямъ: 4) древнихъ слан- 
цевъ и сопушствующихь имъ породъ плушониче- 
| скаго происхождешя; 3) древняго краснаго песчани- 

‘ка и 5) горнаго’ известняка, 
$ 3. Горнокаменкыл породы, сосшояпия изъ древ- 
НИхь’ сланцевъ ий сопутешвующихь имъ породъ 
_ паутоническаго происхождения, составаяя непо- 
средешвенное продолжене иди, зупше сказать, окон- 
_ чанйе` горнокаменныхь породъ горъ Финаяндскихь, 


’ занимающюь сБверо-западную часшь пространства, 
Горн. Журн. Еи. И. 1849. 1 
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увзды; Човфненый » - Пешрозаводскй - и малую 
часть Олонецкаго, ближе къ съвернымъ берегамъ 
Ладожсекаго озера; Изъ Повзнецкаго уфзла на съ: 
веръ, онв продолжаютсл въ Архангельскую губер- 
ню; ва югБ же, есшесшвенною имъ гранью ‘сду- 
жить р5ка Свирь. Впрочемв береговъь посаф дней 
горнокаменныя ‘обнаженя  достшигаюпиь шюдько 
при ел исток, гдь они _ составляют непосред- 
сшвенное продояжене обнажев!й западнаго берега 
Онежскаго озера; ввушрь же машерика , ошъ `по- 
саъдняго и Свири, пространсшво,  ограничиваемое 
на сЪверь рЪкою Шуею, на западЪ поаогимъ бе- 
регомъ „Ладожекаго озера, заняшо огромными тол- 
щами воанообразныхь наносовь, рЪдко’ достига- 
ющихъ значизмедьной. высоты. Варолемъ наруж-. 
ный видъ этого пространства,- направлеше горъ, 
множество  озеръ, между ними разевянныхъ, совер- 
шенное ошсушсепиие въ наносахъ валуновъ и об- 
адомкове, кошорыхъ бы можно было, по, орикто- 
гностическимъ призпакамъ, приписаишь ко вто- 
рненымъь н шрешичнымь Формащамъ , нс остав- 
лаюЮпЬ сомнватьсл, чшо и здВеь, подъ шолщами 
напосовъ, непосредственно должны скрывашься по- 
роды древняго образованиям. _Просшранешво эшо 
замфчагпельно въ шомъ ошношенй, что оно, какъ 
бы составаяя продоажеше зожбины Финскаго За- 


лива, вБрояшно, сяужило прея:де мБетомъ совдине- 


нгя водъ Онеги и „Ладоги, измфнившимся въ одно 








ЕЕ ЗИ: 





475 
посшоянное русяо—рЪву Свирь; въ настоящее, же 
времл, ‘раздьиаениь ‚ древняя торы сЪверныа оптъ 
коръ вовъйщихь, лежащихь къ югу, 

$5. На вебхь островах Онежскаго озера. ; ‘на 
ходащихся преимущественно: въ съверной его. :ча= 
сши и баизъ западныхъ береговъ, за исваюченемъ 
Шаньскихь, лежащихь у восшочнаго берега, вешр- 
чаюшея либо породы. древыя; либо. наносвал поч- 
вазы: 

С 4. Вн% предфяовъ. описаннаго. прострайства, 
нпоявлеше породъ древнихъ предсшавлаешуь весьма 
мальл неключенгя: 1) вь „Лодейнопольскомъ у%348 
а) пропавъ усшья ‘рьви  Ивины; впадающей въ 
Свирь, въ 50-ши -версшахь ошъ исвабка,’ носз5д- 
ней › незначишельныя обнаженя. дорита у. по. со- 
ставу н минерамогическимъ ‹признакамъ, сходнаго 


еъ длоришами, встрьчающимися ‘по’ правую‘ сторо- 


ну Свири. Проспиранте его ‘весьма  незначиввель- 


но; и хошя его’ покрывают наносы;) но иаходя- 
щтеся недалеко ‘соляные’ разсолы, яено ‘указывая 
ющть на близкое сосфдегиво ‘новзйшихъ ' Формацй, 
6) Въ Д-хь › веретахь ‘по’ дорогб ‘за пристанью 
Вознесеньемъ, по берегу Овеги, обнаженя песча- 
ника, подобнаго песчанику западнаго’ бербга` Онеги;: 
Это мбшо служить” повидимому ‘крайним ‘през 
дваомъ `распространеня въ югу’ древнахь:  Фор- 
маций, понюму’ ино: на `8-й вербпгв, въ увал$®; то 
которому протпекаеть ‘небольшая рЪъчка 'Вожаз 
ы ке * 











Ч7д 

раксаз'.у’‘ деревни лпого ‘же! имени, въ‘ незначитшель= 
ныхь обнажешияхь замьшны песнтрыя ‘единые. 626- 
дующей за шьмъ Формащи‘древняго’ ‘краснаго пес- 
` чавика, (9) Въ: Пудожёкомь убзаъ:. а)’ на ПМальскихь 
островахъ и въ близЪ аежащемъ берегу, гдв ‘находили 
ся дгорипть? 6). Въ Кривополжекой волоснаи) от 
куда’ ‘были’ предетавяены образцы, золотиетую 
саюду‘содержащаго, гнейса и’ шальковаго сланца, _ 
первый за золотую, второй же за. руду серебра= 
‘ную; но, ‘настолщея местороледенйя ‘этихъ’ по- 
родъ’ сомвишельны, и’быть’ можепуь ‘образцы ‘оп- 
бипты ‘были: бтъ валуйовъ, во множеств тпамъ 
разебянныхь. Впрочем съверная' застшь‘этпого’уз- 
да ‘до’ сихъ- поръ не осмотр на. георноетически и 
мъста’ окончания. здвеь ‘древних ‘‘породъ,. выходяе 
щихъ ‘изъ Повфниецкаго у’5зда; вовсе не’ изввотны; 

© 5. На воемъ ‘описывасмомъ проешранешев, за. 
исключешемь ‘наносовъ. и породъ, несодержащихь 
въ себ  осшатшкозь  органическихь, ‘пи. какихъ 
формаций боле нбвыхъ. не. видно испи что не, да- 


етъ. повода закаючать-объ ихъ существованти, 


© 6. Олонецкйя горы «вообще не отшаичаютсля 


своею, ^ высотою,. и осостолшь изъ. невысокихь 
ошдъаьныхь кражей, дъаящихся на с многя под- 
чиненныя._ вЪтви и отрасаи, ‚ `Тавимъ _ образомъ. 
вся площадь, занимаемая › ими, имъешь , какь бы 
волнисниыяй ‚видъ. Въ: эшомъ- шо многообразномь 


развьшваени горъ, вме. (съ переворошами, ко- 
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пюрые” папоанняи. множесшвомъ ваауновъ ‚наносы 
сЪверной Европы, ‘и. доажно.. искашь причинъ’ ихъ 
незначительной! высотвы: Галавизйвия ‘возвышенно- 
‚ ети орннадлежануь сЪверозападнымь` частямъ, уве- 
личиваяеь въ предфалахъ Финланди: ръки’ Сунаи 
ПТуя выходяють изъ торъ Финалидеких т, 

$7. Примъчашеаьныя частшныя сисшемыг ‘раздв= 
ленгя водъ. суть: у деревни Масельги въ Мовфнец- 
комъ уъздЪ; гдВ воды съ. юга на свверъ шекушь 
въ Бълое. море. На югозанадь рЪки Шуи, по чи- 
нти, гдЪ. находатся Туломозеро, Ведлозеро ‘и Топо- 
зеро, откуда, рёки Тулома, Видлица и Олонка съ 
съверовосшока изливаюшел въ. Ладожское озеро: 
Возвьишенности, мазо укяоняюцияел ошъ прамой 
лини, проведенной ошъ, 'Шетрозаводска на ‘Оло- 
нецъ, гдь беруить начало: рёки Ивина съ; прито- 
комъ Шапшанрою. и Важина; ‘воадаюпия въ Свирь. 
Посавдьяя;. изливаясь изъ Онежскаго въ Ладож- 
ское, озеро, по ‘пуши, часто усвявному порогами, 
лвно указываепиь на. большую разность. ихъ гори- 
зонитовъ. Сверхъ_птюго болфе дробныя сисшемы вод-, 
наго раздвяента свойственны не.рЪдко самымъ не- 


значительнымъ. мъененосптямъ. ; 


$8. Гаанное направаеше. Олонецкихь ‘горъ.про- 


ешираетйся. опть: ‘еъверозанцайа къ юговостоку. Съ 

направаенюмь ихъ соглаено простираше ' соопиуви 

стшвующихъ. имъ долинъ, равно и озеръ, нанодвив- 

шихъ си. посафдния. Вев болье или менке 'знаан- 
} НЫ С у | 
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шельные заливы Онежскаго озёра имвюшь шо же 
направлеше. Въ причинах состава’ горныхъ по- 
родъ’ и ихв волнообразнаго развипия;, заключается 
тчавыъишее: услове'’ образовашя ‘множества ‘озеръ,- 
харакшеризующихь здьшиою` мветноеть‘ и восЪд- 
сшвенную Финаяндию: Вода, либо непосредственно 
съ’ обнаженныхь  отиклоновъ' горных$; либо‘ про- 
никая’ въ поверхностные ‘только’ наносы, пб’ ка 
менному ложу ‘течет въ горный кошаовины, ДВ 
и скопляешея въ непроникаемыхь и  неудоборазз 
рушаемыхь  берегахъ. Величина ‘озеръ, не говоря 
уже ‘объ Онсгь, иногда бывлешь’ весьма значишель-/ 
на, ва примьръ: Вытгозеро, даиною, онть’ Воицкаго 
рудника до ковца’ юянаго ‘залива, ’болфе 65-ти 
верешь, шириною же, ошъ деревни Вожмы горы 
до западнаго ‘берега, около’ 5быши; 'Съгозеро, даи- 
ною и шириною до 40’ верешь н` проч: Озера ‘же 
меньиия, около’ вереты `даиною, часшо’ даже‘ ие 
‚ отличаются каждое” особенными ‘именами, но из- 
ввелвы под общимь ‘именемь Ламбъ. Вообще 
въ сбверныхь часшяхь описываемаго простран- 
сшва, аясло’ озеръ, ‘равно и величина: нхт, гораздо 
‚ значишельнъе, нежели на югБ, гд® торнокаменныя 
породы смъняющтся наносами.: (Помопию неболь- 
шихъ; большею часй Ию’ по ‘наменисшому руслу 
быстро шекущихь  прошоковъ , озера ‘имвють 
свобщеня между собою и гаавными водовмвеши- 


яищами: БВаымъ’ моремъ, ‘озерами „Ладожекимь н 
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Онежекимъ, Нъкотшорыя’ образують. цваую’ систе 
му озёръ, сбединенныхъ незначиттельнотий прели- 
вами, и не фвдко горизонты ихъ предетаваяютиь 
зяачитежьвую ‘разность. Такимъ образомь Перш- 
озеро; принимитютщее воды’ Габозера, вьише Кона- 
озера Д-мя саж: перешеекъ между’ ними составляя? 
ть естпествейную палоптину, и воды перваго, ош- 
веденныл русломъ, приводапть въ дЪйспиме” меха- 
Низмв  Коичозерекаго. чугуноплавичениако завода. 
Кончозеро; небоявшим»: ручвемъ, длиною дб’ 50-ти 
еж. въ падешемь 43 важ, сбединяешся съ Укш= 
озером; побльдиее врезъ рфку ую, Лормозеро и 
проливь Соломенемй, соедиалегся’ съ Онежекимь 
озеромъ: ШРёка Супа, ва пуши  своемъ, шакже 
предетазлявить цбаый рлдъ озеръ, соединентыхь 
ея водошечетемъ. Выходя изъ Финляндокихь горъ, 
она разинваешся у деревни’ Ройкнаволока озеромь 
Ройкнаволоцкимъ, далбе Сунозеромъ, Вудамъ—ку- 
бою, Чудозеромь, Порозеромъ, Пяльвозеромъ, „Линд- 
озвромъ, Сундозеромъ, Пандозеромъ; проходипть 
множеситво` пороговъ, ипогда простирающихся на 
несколько версоть, образувшъ несколько’ водопа- 
довъ, или по местному вазванио’ падувовъ (”), и 


‚ проходя шакимъ образомъь все описываемое про- 


стпрансаво ‘по’главному’ направленно’ ощуь сЪвероза- 


(*) Примьчашельньйний изъ нихъ Бивачь, въ 6-ти версшахъ 
` выше деревни Воронова, гдЪ вода всею массою падаень, 


съ доришовой скалы дб б-шиа саженъ высотою. 
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пада къ юговосшоку, изливаешся ‘въ. Онежское | 
озеро. Рёка Шуя, выхода. изъ Шуезера, шолько 
въ. верховьлхь своихъ. образуейь два обширный 
озера Соддозеро,и_ Вагозеро; ` далье ‚ прошекаешь. 
по каменистому_ ложу. препашствующему` ел су- 
доходеиаву › начинающемуся только’. при слав 


ея съ Укшозеромъ, и, впадаепть презъ Логмозеро. въ 


й 


Онего. 


С 9. Вообще ошносншельно здвшнихь озеръ и 


ръкъ должно  замфшить, что, во. времена _ ошда: 
аенныя, они. большею, часпию занимали” русла, 
обширнзйпия  вастоящихъ. . Наносы позднъйшаго 
образованя изъ. песка, инан и глины, ошаичаю- 
ицеся совершеннымъь ошсушсниемъ. вазуновъ, бо- 
л5е или менбе правильными слоями и низшимъ, 
почши горизонтальнымъ положенемь, образу- 
юшь мноме изъ ихъ ныньшнихь береговь и ва- 
стояпия русла. Такимъ образомъ Шуйская доли- 
‚на на бодышое просшранешво’ должна была 0% 
когда сосшавяяшь часть. Онежекаго озера, по врай- 
пей мёрБ до Укшозерскихь возвышенностей, да= 
же вь шо времл, когда горизоншь водъ Онеги 
былъ гораздо ниже высшей гряды скученныхь об- 
ломковъ песчаника, въ окресшносшяхь Пешроза- 
водска. Низменная поверхность, ограниченная. вы- 
сокими берегами, продояженемъ Онежскихъ, не 
оставляеть въ эшомъ сомнфня. | 


© 10, Нъкошорыя изъ озёръ, незначительной 





величины, отъ. зароставя превращающея мало по 
`’ ману въ болота; подъ  мшисиюю- корою.  посязд- - 
нихъ не рЪдко находишея вода; вт самой же корь 
образуются отверспия, ‘называемыя глазпиками, 
часто. не замерзаюция вовсе зимою. Шоверхносшь 
шакихъ, болошъ обыкновенно зыбка, и по проби- 
пии нешюолстаго  поверхносишаго: слоя, ‘колъ’ опу- 
скаешся внизъ безъ всакаго сопрошиваентя, на нь 
сколько саженъ. Сверхъ. шого’ болоша и’ пюпи`об- 
разуюшея въ тпакихь мзешахъ иногда ‘на значи- 
шельныхь высошахь ‘и на самыхъ горныхъ ска- 
пахъ, гдЪ грунпть состоипуь изъ вазкой,  непро- 
пускающей воды: глины, и только съ поверхаосши 
покрыпуь. либо не полешымъ слоемъ песку, ‘либо 
расшиельной земаею. Яельзная болотная ‘рудаи 
‘полуиставвиие осташки корней, сшебаей и виешь- 
евь расшени, обыкновенно, ‘наполняющь эши. б0- 
лотпа. | 

„В 41. Озера здвииия замвчашельны ‘по’ нахож- 
дению въ нихъ‘желфзной руды» добываемой на дЪй- 
стае Олонецкнхъ заводовъ.  Сверхъ того руда до- 
бываетея здъсь ‘и изъ ‘боаотьъ. Такимъ образомъ, 
по местонахождению, ‘она разд®ляешся ‘на озерную 
и ‘болошную, но упошребленио ‹ же’ на‘ ‘пушечную 
(изъ нъкошорыхь озеръ исключишельно) и.обыкно- 
венную или снарядную. Въ химическомь ошноше- 


ши, оба видоизывьненл руды: предешавляють ‘вод- 


ную овись о желбза, сосдиненную въ. разанчныхь 


' „ 
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пропорцеяхь съ маргавцемь, еврею ` и фосфором и 


смфшанную механически съ пескомъ;’ гжиною’ и ча- 
спию органическими птБлами, Фоборнан` Кислота 
большею дасиию’ встр®чаешел в%® болотной рудъ, 
не’ рЪдко образуя съ нею прослойки, гыЪзда: И цз 
яме пазеты землистой  ‘жежьзной сиии’. 

$ Озерная руда- находится. на див озеръ и 
въ заливахь рфчныхъ, боавшею: часшно’ на’ опимь> 
аяхъ` или; шакъ называемыхъ, лудахь, образуя слои 
оить’ вершка до’ полуаршина ноащиною. Она! им5= 
еитъ видъ либо зеренъ ; величиною ‘ошъ_ булавоч 
вой головки до куринаго. яица,‘и” въ шакомв 
случа называетея: гороховою рудою; либо’ пред= 
стлавияеитв' спаюснутизе кругляки» называемые дез 
нежникомъ, ‘денезною рудою; впречемъ ей свой- 
етвенны тавже, разныя болъе или’ менъе’ `нез 
нравильныя ° Формы. ‚Въ ерединф” ел зеренъь, не 
‚ редко находишея пустота, аибо гальки; чаеши» 
ны песку и! глинвг вопадающся” паке’ заварив- 
ншимися въ ел маесъ. Среднее содержание: въ ией. 
метала можно положишь ›оттъ. 50-ши до 55°, 
Въ изаомв она лпусвла и земаиста, рьже  смоле- 
видна; ции ‘имвешъь бурый разаичвыхь опиази- 
ковь, шемнзющихь по. мвр® увелачивания содер 
жаня въ ней марганца; шакъ ито бываюнть раз- 
носши „ ваприм:, понадаюцияся въ: Гимойлскомъ 
озер, Нандозеръ, Соддозерь и пров, имъющия’ из- 


зомь  шуенаый и еовершенно черныйна  подо- 
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бте вада. Въ состав такой ‘руды’ тлавное уча 


сние принимаейть марганець, водная же окиеь же 
аъза востпавилетв ‘посшороннюю -примбеь — Сверхъ 
иго. въ зернахъ н` круглакихь  желфзной руды 
нримъиниы большею  часнию конценирическе слои, 
пбказывающие. если пе криеталяизацио ‘пригея’ об- 
разовани, по по крайней мёрё иъкошорый” хими- 
иескй процессъ, основанный на’ средств ‘однород- 
ныхь  чаешиць. ^_^ | - 

© 15. Руда залегаеть въ озерахь на гаубив® 
опть 1 до Д-Хь  саженъ,. быть можешь, и болве, 
по крайней мёр8 ее добывающть только изъ этой 
глубины. Посшелью саужить ей песокъ, глины, либо 
наЪъ; посядний, вмфептв съ шивою ‚, не р®дко по- 
крываешь ее тпонкимъ словмъ. Руда образуейть на 
`отмьляхь или ‘Непосредставенно цвлые’ слой’ ‘безь 
посшороннихь примфсей, иногда покрытые швер- 
дою’ корою, изъ сварившихся между собою’ ча- 
сшей шой’ же руды (Унашозеро); или смшава съ 
. пескомъ и глиною, ‘сосшаваяя 6ъ ноблвднею родъ 
пуданга (Логмозеро). 

© 14. Относительно рудоносноспв” озеръ дол- 
жно замьшить, что она’ пе зависишь они отъ 
величины ихъ, Ни от мФешносши, птбмъ менже 
опть  собшава горнокаменныхь породъ, образую- 
щихъ берега. Такимь образомъ есть ‘озера, пред- 
ставллюция, при малой величин", большой запаеь 
рудъ, шогда какъ друга › имъ сосбдешвенныйе, за>_ 
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каючаюшь руды весьма мало, нии. вовсе! ел: н6'с02 
держашть, хоша :‹принадаежанть. одной ‘и шой‘ же 
систем5 ‹горнаго’ кряжа. Вообще рудовосносяь 
и. безрудвость можно ветрьтишь въ озерахъ, 
находящихся въ гранахъ вс5хъ. формаций, оить гра- 
нипювъ. и криеталаическихъ - сланцевъ до наносов 
включительно. Такимъ образомъ Чудозеро, . аежа- 
ее въ системв. ›озеръ  рудоносныхь и поереди 
одинаковыхь съ ними кряжей гранишовыхъ, содер- 


жить, руды весьма мало; снеболььюе, же’ Разон- 


горское озеро баизъ  Сямозера,. окруженное 'нано- 


сами, доагое  врема представляло обильный иеточ- 
никъ пушечныхь рудъ и оббднвао шолько. въ поз 
сльднге. годы, в 

С 15. Качество рудъ также бываешь различно, 
не шодько въ двухъ сосфдстшвенныхъ озерахъ, но’ино- 
тда и на двухь смежныхъ опиубляхь одного и ого 
же озера, п5мъ болЪе, что опо часто. зависиить оить 
незначительныхь  постороннихь примбсей, не счи- 
тая уже пуБхъ, кошорыя химически входа въ со- 
ставъ руды. Мсшность и торныя породы, обраву- 
юпия берега, не им Вюь повидимому, и здесь ни ка- 
кого вамянгя на качество рудъ. ВБываюять примьры, 
9110 посреди системы озер» кошорыхъ руда вс 
лупций пушечный металаяъь» находашеа озера, за- 
каючающия руду дурныхъ качествъ. Вообще же 
пушечныя руды добызающел въ Поввнецкомъ уъз- 


ДЪ, въ сЪверозападныхь его часшяхъ, и малою чае 
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спию въ Пешрозаводскомъ, закиючаясь ‘въ озерах, 
кошорыхъ ‘берега поперемзнно состояить изъ вовхь 
встречающихся здЪсь. горныхъ породъ. 

°© 16: Образованте озерныхъ рудъ ириписываюшь 
главиьйше  разаоженю” съриыхъ’ колчедановъ; `5- 
шимъ объясняещся присушетшве сБрнисшой кисло- 
ним, замвчаемой нербдко’ при пропаавкв руды: Об- 
разуешся` ‘ли ‘озерная руда въ насиоящеё время, 
подвержено  сомафн!ю. По крайней ‘мьрЪ небыло 
примвровь,  ишобъ ‘озера, однажды’ обезрудьвшия, 
наполняанеь въ скором времени вновь’ рудою,’ и 
если бывают. слупаи, ‘что’ возобновляется добы- 
ча; прекрашившайся’ въ нихъ прежде за малоруд- 
ностью, ито’ новое’ накопавше руды, ‘скорЪе’мож- 
но приписать механическому дъйствно водъ› вы- 
посящихь руду изъ сосбдетвенныхь гаубинъ и оса- 
ждающихъ ее на рудавыя отимаи. 

С 17. Большей части болот описываемаго про- 
странсшва свойсшвенны ‘также  желфзныя руды. 
Болотная руда’ не’‘имъстъ ‘правнльнаго вида: она 
либо имвешь смолевидный изаомъ, ‚либо землиста; 
цвшовь бываенть’ ‘разанчныхь, опть свътаожелша- 
го `до шемнобураго: Она’ закаючастея вепосред- 
‚ ственно нодъ ‘расшишельною ‘землею ‚ ‘пластами 
незначишельнаго прошяжен!я`,шолщиною “до ар- 
шина и болБе. Среднее! содержане въ ней мешал- 


ча до 95°. Количество механическихъ примбсей 


засшо бываептъь въ. ней очень. значишельно; ‚ ино- 
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гда чнбптый ‘кварцевый песокъ, проникаясь › жел$- 
зосодержащею: водою, предевавляешея въ вид® бо» 
лотной руды. | 


С 18, Образоваше ся гпакже доажно првиисать 


разрушенио сБрныхъ коилчедановь и множеству 


минеральвыхь иснточииковь, олть поро пронсходя- 
щихъ. Вода послЪднихь, пе имъа надлежащаго ис- 
тока, разаивается но болошамъ, и исваряясь про- 
изводишь и въ настоялцее время осадки. жел вз- 
ныхъ рудъ, ме получающие правильной Формы, оцуь 
быстраго испаревша жидкости, 

$ 49, Расшишельная почва въ описываемомь 
просгаранепив®, сосфдедвенномъ „Ледовииюму морю, 
сосшаваяешъ, какъ и должно быпь, вееьма  чтон= 
вый слой. Но не`смотря па ся бъдность и. суро- 
‚ восшь каимаша (*), почши повсюду ветрзающся 
лъса и разнообразиыя расшена, находащия ‘свой- 
сшвсвный себь грунпь и мБепиноспть;. даже самые 
камни покрыпия мхами, аишаями и поростшами; 
ошыскивающими пищу дла своего ‹прозябеня и 
безъ растишельной земли. 

$ 20. Горныя породы, входяпия въ соспиоъ 
горъ Олонецкихъ, суть: гравишь с» пропогивомъ 
и гранишогнейсомъ, сланцы; саюдяный ‚ хлориню- 
вый и шальковый; зернистый кварнцъ, доришь съ 


его порФирами и конгломерашомъ; Фналадъ, изве> 


(=) Средняя температура, по 95-ши льшнимъ наблюдешамъ, 


оказамась менБе + 10. 
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сшнякъ и песчаникь, Не всё изъ вынтеупомлву- 
шыхь породь находятся. въ равномфраомъ раз- 
дин, #0 вс$ они имъютиь между собою геогно» 
сшическую. посльдовательность, Ваше же ихъ 
одивхь на другя и нхъ оншосивлельная древноешь, 
до енхь. поръ. опредвлены очень недостаточно, во 
1-хъ). по, мпожесклву наиоеовъ, покрывающихь _ гор- 
ныя породы, особенно въ илощадахь ихъ ‘сопри- 
косновеня, . обыхновеныо ‚ ошличающихея, углубае- 
ними; въ 2-хЪ) по ненахождению › какъ извъешно, 
въ здвшыей сморонв горныхь рабошь, й въ 5-хъ) 
полому, чо бамыя геогностичееня вабаюденгя, 
никогда не, оставляя предмеша. ‘искаюзительныхь 


занятий, не. могли бышь производимы съ пою 


точноспию, жавой хпребуюнть изысвантл: подобчаго 


рбда, 
@ 94. ГаавнЪй ее развиние гранитшюовъ опиеы- 
ваемаго просшрансшва находится; 4-е въ. узздахь 
Олонецкомь, Нетрозаводекомь- и Мовфнецкомъ, у 
западныхь гранидъ ихъ, и 9-е къ съверу оть По- 
- ввнца въ Повфнецвомъ уфздь (*). Онъ авляешея 
на поверхности земной большею часпию ошдЪаь- 
ными  возвышзенями , разсвянными поереди нано- 


совъ, рьже небольшими. кражами, но по шожде- 


А . : : 
(*) Посльдня не панесепы на`каршу и свфдвшл о нихъ за- 
имешвующел дия пополнешя изь сшашьи Г. Подполко- 


виика Бутенева 9-го, помьщенцой въ Горпомъ Журналь 
12-й книги 4857 года. 
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сетву наносовъ его покрывающихь, о соспюящихъ 


изъ. крупнаго, свЪтилаго ‘песку, ‘со ‘множествомъ 
валуновъ, почти искаючительно' гравитшовыхь, мо- 
жно преследовать простираше ‘и’ ‘свазь ‘его’ па 
значительный‘ разспюянтя 

3 39. Гранишовый’ ‘изаантя `западныхь ‘границе 
появалюгиея на: восточномъ берегу Туломозера, 
изъ копюраго’ рЪка’Гулома ‘беренть’ начаио; ‘сл 
довашельно` появаене ‘ихъ’въ ‘первый разъ’ ветрЪ- 
чаешся на лини ‘раздфлентя водъ, шекущихуь от 
сЪверовостока ‘на’ югозаиадт. Транипть, входящий 
въ составь’ здьшнихь’ горъ, ‘очень разнообразейъ, 
представляя мо’ сложено ды’ разности" крунно- 
и мвакозернистую, част!о взаимно’ переходяния 
одна ‘въ’ другую. ! Полевой ^шпапть ‘бываепть. въ. 
немъь або свЪиаобураго, анбо  мяенокраснаго 
цвта”,; ‘иногда’ съ” избьиикомъ кварца, вситрь 
чающагоея  изрдка ‘кристалаами, заключенными 
непосредегавезно въ самой масев гранита; ино- 
гда съ избышкомъ  саюды; въ посльднемь, сау- 
чаЪ всегда ошаичающейся чернымъ’ цвзитомъ и до- 
вольно ‘большими, ‘йо ‘весьма шонкими, пластинка- 
ми, неравном рно ‘‘разсБавными въ полевошиаио- 
вой `‘масев. Саюда Иногда замънявтея ‘въ’ ‘немъ ро- 
говою обманкою’ зеленаго. цвьта. Въ самой массъ 
граниша попадаюгисл жилы гранита `` другаго ви- 
доизмъненгя, болъе мълкозернистаго, менфе. саю- 


дистаго,. шакже малыя прожийкви непрозрачнаго. 
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дымпатваго кварца ли! гаъзда> зеленой” роговой 662 
манки; посавдия въ пой разноетиу ион ’ 602 
держишь ее‘ въ’ своемъ составь: Н 

3 95, .Эшошь ‘граниш “раздваень‘чпознцами ‘на- 
носовъ ‘опть  дюришовьъ,‘яежащихь 200‘ восточную 
и съверозападную! “его сторону; на эбъверз ош 
него сяъдующть то же‘ наносы, и шояько ‘у’! завад- 
ныхъ береговь’Соддозера и ‘0 объимь ‘еторонамь 
|увжви” Туи онъ замлииенъ ВНОВЬ, принимая весьма 
крупнозерниетое сложенте ‘и сосшоя ^ изъ “розова- 
шаго: полеваго ошинатиа) "бзааго кварца ‘и’ пабаице- 
образныхъ:. криспаляовъ серебриситобвлой” слюды. . 
Въ ‘состав ‘его’иринимаеть ’учаецие ‘въ лаакомь 
случав” черный ошерль вешръчаюнийся ‘довольно 
крупными кристаллами, ^^ 

Х ЭД. Далъе’ онъ ‘пбявияетнся" небольшимь “кра 
жемъ; просширающимся опть съвера’ нь, меж 
ду`Самозеромъ ‘и’ деревиею Равангорою, ‘и ‘ирёзъ 
граниты: 'Кивачозера. ‘и ‘деревни Нейдолахтиь; поз 
видимому, соединяется‘ съ. измашемъ” гранишовъ, 
сопровождающихь берега реки Сунвь ‘ош ана- 
озера “и одаяве. Въ посльднемь мени? нёзнаци: 
тпельныя `обнажения гранита: встръчаютися “въ У 
вом бери озера. Въ воставЪоцъ мелкозерписть, 
свровашоврабнаго цевта ‘черная слюда” частно . 


расположена въонемъ `‘сиоями, сообщая ему видъ’ 


. гравиотогнейса. Боты г ати г 


© 95. Ошь деревни Линдозера! на свверъ хотя 
Горн. Журн. Ен. П. 1849. рее 


\ 
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гранишь ‚и‹скрывается. подъ наносами, но. нахожде: 
не, его можно преельдовашь, во множеств рёчныхь 
пороговъ, всшрфчающихся. здЪеь и единетвенно. со-= 
стоящихь оизъ. кранишовъ. У. деревни Пальвозера 
онъ, снова вывазывается въ правомъ_ берегу р%®ки, 
састтол изъ небольшаго количества. съроватаго ква] = 
ца, еще меньше слюды и какъ бы округленныхъ зе- 
ренъ. кравноваптобълаго ‚помеваго шпата, и вообще 
ошаичаясь мелкозервистымь саожешемъ. Здесь онъ 
развишь на. больыпомъ пространств въ ширину, и 
претераЪвал ‚разаичныя. измьнен!а въ соешавъ,. не 
рЪдко ., состонить. изъ. однъхь кристалзичесвихь 
отдфавноетей  мяснокраенаго почеваго шага, въ 
вотпорому ‚кавъ, бы. саучайно. примбщанъ кварць, 
иногда разсфкаюлий его понкими прожилочка- 
ми, СЪ едва прауъинымь: садом, саюды.. Закаю- 
чаюпийся въ гранахъ его, зерниспный кварцъ, ко- 
тпорый образуешъь: иногда зназишельно высока го- 
ры, какова наприм, Цадааевара, прешерифаь опт 
него. большое. измьнене; имфепь  видъ. какъ бы 
сплавленный ‘по поверхносщи в предетавалети, ош- 
вЪеныя скалы, съ совершенно вершикальнымъ на- 
дентемъ `‘пластовть. 

$96; Образул_ незначительных возвышеня близь 
Порозера, гранинуь сопровождаеть _рЪБу Суву, но- 
лваялеь. шо въ берегахь, шо ва осшровахъ_ ел; по- 
шомъ ошходишь по направлен ю къ съверу, чрезь 
Аканозеро. и Вошишозеро, до деревни Гимойзы, Въ 
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6-пи верстахъ къ съверовостоку опть послфдаей, 
онъ полвляешся кряжемъ, съ проспирашемъ ойть 
съверозапада на юговосиюкъ, и по наружному ви- 
ду совершенно подобенъ  гранишу Соддозерскому, 
тшакъ опю повидимому  долженъ быль произойти 
въ одну съ нимъ эпоху образовантя; если и разн- 
ствуспь въ семъ случав отъ травитшовъ, обык- 
новенно здвсь вспр$чающихся. Гимойльской. гра- 
нишъ состоишъ тоже изъ розоващаго; либо крас- 
новашаго полеваго шпаша, съровашобвлаго квар- 
на ‘и крупныхъь шаблицеобразныхь крисшалиовъ 
} серебристобълой саюды. Посавдняя попадалась 
иногда ‘столь значительными кристаллами, что 
была въ прежея времена предметомъ разввдьи. 
Черный птерлъ встр чается либо крупными кри- 
’ стпаялическими обломками вь веществв  самаго 
гранита, либо небольшими призмаптическими кри- 
сталаами въ зернисшомъ’: кварць, ‘который какъ 
бы выдфанася изъ массы граниптовой. Опть болхве 
дробнаго раздвленя слюды и пластинъ чаепнюсло- 
истаго ея расположеня, этопть граниить вере- 
ходитъЪ. въ красвоватобурый гранишогнейст: 

8 97. Ошхода къ востоку у Марятозера, онъ 
просптираегася за Финаяндекую. гравицу; на сЪве- 
рв же, взроатно, иметь соединенте ‘съ гравиптомъ 
береговъ Унаптозера. Посльди!й замбчателенъ по 
нахождению здъеь. прошогина, развиттаго на неболь- 
момъ пространств въ береговой возвьименности 


— 7. + 
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озера, коей вершину. составяяешь обыкновенный 
меакозернистый  гранить., Проптогинъ, состонить, 
изъ бълаго;  часпию ›зеленовашаго ‘поаеваго: шпата, 


бълаго вварца ‚и. кривослдоистыхъ чешуек свъшао- 


зеленаго талька, Полевой. шпапуь, выдЪляясь .. изъ 


массы, образуепь- въ ней. кристазаьь 

$28. Къ гранитамь. же или, лучше сказашь, 
къ сланцеватьымь- его отаищямъ, быть › моженть 
доажно ошнесши; по составу, а пе по. образовашю, 
и шу горнокаменную‘ породу, которая ‘находишся 
на ‘срединф пуши, опть деревни Янгозеро къ. Сель- 
гамъ. и. шянешея; на н®сколько ‘верешьъ’ по’ направ 
лешю ‘хошь ебверовосшока `на. югозападъ., ‚ Она 
зернисша, состоипеь ‘изъ ‘Благо полеваго липаша, 
саюды, „кварца и хаориша. Посявдый находишся ' 
либо въ видв выдБаившихся мелкихъ зеренъ, аибо 
‘свопляясь, сообщаешть  породз. кривослонешое сло 
жеше. Въ самомъ веществ®: ея закяючаютщея ‘круг- 
ляки); состолице изъ правильныхь › несколько спаюс- 
нутыхъ, сФероидовъ пой же самой породы, съ мень- 
шиамъ или. большимъ: зерномъ, ‘реже’ изъ бълаго 
зернисшаго: кварца. 

© 99. На еъверъ, ‘оптъ ‹ Повфыца огранишовыя . 
толщи имфюшь., шакже довольно. ‚значительное 
развипие. ‚ Начиная ©ъ’ предфаовъ Архангельской 
губернии, граниить вепрьчается.здЪсь: при ›ефвер- 
ныхъ. берегахъ,. озера. Выга,. на’ рёкЪ: Выгв.. у. ШТои- 


шопорога,. въ берегах Телекинскаго ‘озера, Мак 
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‚ озера, Узкихь ^ Озерковъ” ‘и'въ - окрестносптахь 


деревни Габсельгих Такимъ образомъ ’ онъ’’ явялещ- 
ся ЗДВСБ ВЪ ВВДЪ” Полосъ) простирающихся ой 
‚съвера на югъ; боаъе'или  менвепараляельно ‘ему 
схБдующь сланцы: ‘слюдяный, тальковый, рёжегаи- 
‚ нисшый, посптолнно имвюцие ‘вертикальное '‘паде-. 
нте, и за птбмъ уже лваяющея дюришовыя` птолщи: 
- © 50. Независимо опть вышеупомянутых мзептю, 
гранишьъ находишея: 4-е у. сБверозанадныхь бе 
реговъ, Пялозера; небольшими возвьишентами, вы- 
казывающимися изъ подъ наносовъ; 9-е баизъ `юж- 
‚наго’ берега ` птого ‘же’ ` озера. “Лежаний въ собъд- 
сшвь съ симъ ‘гранизомъ ФИилаадъ иметь’ не кру- 
птое ‘аадеше прямо оптъ ‘береговъ озера’ на югово- 
стокъ, и повидимому потертть измьнеше въ по- 
аожени ‘пластовь не’ оптъ граница, а’ оптъ’ нахо- 
дящихся недалеко доришовыхъь полщут. 5-е Въ 
окресшносшяхъ деревни’ Пергубы `близъ еъвероза- 
падныхъ оконечностей ' Повънецкаго. залива.  ЗдЪсь 
траничаций съ, нимъ ‘зернистый’ кварцъ имфепь 
вертикальное паденте’ пласшовъ, а’ за’ нимъ сяЪду- 
юшъ‘доришь: сльдешвенно, эшо гранитшовое м 
сторожденте’ находится къ эшимъ породамъ въ 
пакихъ: же ошвошентахь, какъ и на сБвер$ ошъ. 
Поввнцал ^: 

® 51. Зерниетый кварцъ ‘развит на незвачи- 
шельномъ проешранешвъ, въ еъверозанадиой' части 


Поввнецкаго ‘уда. Ичасшье его’ опть вашня — ог- 
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ненныхъ_ породъ, иизюшь вершикадьное положеше, 
а пошому и самымъ кряжамь его, особенно поау- 
деннымъ ихъ часшямъ, свойственъ неръдко уте- 
сисшый видъ. Оснтроугольвые обломки, опть-раз- 
рушеша эшой породы происшедние, лежапть не- 
посредственно у’ поднолия горъ, нагромождаясь 
иногда большими буграми, и по своей `неудобораз- 
рушимосши, препятешвующей образоваться само- 
му шончайшему слою расшишельной земли ва ихъ 
поверхноеши, изрфдка только покрышы одними 
наросшами и ‘аишалми. 

С 52. Эша порода, какъ сказано выше, имъешъь 
’саоистое сложен!е; по ваправлеиию_ слоевъ ‘она дъ- 
аншел весьма’ удобно на плишы. Кварцъь  зерни- 
сшый, боиышей’ или. меньшей крупноств зерна, 
иногда ошъ вляыя  огненныхъ  породъ какъ бы 
спаавяенный, бълаго цвъша, рьже сБровашыхь и 
снневашыхъь опитьнковъ, входить въ ея составу, 
Иногда ‘къ нему присоединлешся свъимозеленый 
пальвл, Такого состава разносшь образусшь . ц%- 
аыя горы, иредетаваяя видимый переходъ въ шаль- 
ковый сланецъ. Съ другой стороны мальйная при- 
мвсь саюды превращает его въ саюдистый квар- 
- цевый_ саянецъ. я 

© 55. Появаяяеь на восточныхъ берегахь  Сун- 
озера, ераНое кварцъ вошрчаешся дааъе уше- 
систымъ кражемъ посреди гранишовь’ между Пор- 


озсромъ, Косшомуксою и Плльвозеромъ; ‘пошомъ 





нат = вери 
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показывается близъ гравитшовъ на южномъ берегу 
Чирмпозера ‘ине’ ‘далеко ‘ошъ Вопипозера, при бе 
регахъ рЪки 'Вендуксы, соединяющей Селецкое озеь 
ро &ъ Соддозеромъ,’ образуешъ кражъ по’ напра» 
вленио: опть сфвера’ па ‘югъ, и въ гранахъ  изся®до- 
ваннаго пространства, окончательно встречаете 
ся въ берегахъ Унатозера, бышь можешь; продол* 
жаясь еще далбескъ сфверуи с$верозападу. Таль- 
коваптыя его разности изввешны въ берегахъ. Ме- 
гриозера, Вопипозера и въ возвышеняхь баизъ 
Унашозера. 

$54. Веб эши частныя мьспюрожденя породы 
зернистаго кварца должны, безъ всякаго сомнфнгя, 
принадзежать въ одному’ геогностическому обра 
зован!ю. Гранишъ Сунемй; при выходв она поверха 
ность земную) дЪйствуя ‘на’окружающия ‘породы; 
измьниаь горизонтазьное положеше `слоевъ` ихЪ 6ъ 
вертикальное и съ мъ вм разъединииъ ИХЬ 
на несколько отпдъаьныхЪь кражей меньшаго _про- 


странешва, кошорыя расположнансь вокругь его 


массы, какъ бы вокругъ большаго кристаллическа- 


го ядра. Разность въ паправяени ‘кряжей ‘зерин- 
сшаго кварца шакже-эшо ‘подтверждает. 

3 55. Слюданый ‘сланець всегда ‘вептрьчаетея 
вертикальными’ пластами.” Овъ бываешь различ- 
ныхь видовъ, ОЙТЬ шонкоелоненаго; въ: кошоромъ 
часшицы саюды н ‘кварца весьма итбено собдинены: 


между собою, до ‘грубосабисваго, ‘дфаящагося на 
о: ый 
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шолстыяспаишы;у и‘наконець до шакого, . въ копю-` 
ромъ слон замъший ллолько’ по направзениои‘рае- 
подоженгю‘частичекъ! саюды. ребить его бзаый, 
свровашый ги красный, измзнающийся} иногда въ 
двухъ. посадовательно перемежающихоя: паастахъ. 
Количество. въ немъ саюды бываенть: различно: Раз- 
носши:; съ. меньышимъ? ея содержашемъ предентав- 
‘даюшъ ‚ переходъ: въ зерниешый кварцъ. Съ другой 
стороны ‹онъ переходишь’ въ‘ гранишогнейеъ;тпак- 
жезВЪ лпальковый и хаоритшовый“ славцыу: когда 
сиюда смьняетшся шалькомъ, либо хаоришомъ.. 

$ 56. Слюданый‘ сланець ‘извьешенъ: 1-е`въ’съ- 
верной! ‘часши:Новънецкаго’ увздаги "Зе въ еъверо- 
западныуь лихъ ‘частяхъ баизъ Лубосамны, ”Порозе> 
ра, Линдозера,, ло: объимъ! сшоровамъ рьки Семан, 
у Янгозера» :‹ Селецкаго ‘озера’ и'Унашюозера. ‹ Есаи 
назначать ему мфешоовъ сисшемъ посл довашель- 
наго геогностическаго ‘развипия; шо должно ‘пред- 
положишь, шо образоваше его‘ имло мёсшо всльдъ 
за образованемъ  зернисшаго кварца, ‘и паасты ‘его 
подняты и›измфнены : измянями на’ поверхность 
земную птБхъ же шолщь гранишовыхъ. 

В 57. Сланцы: шальковый: и хлоришовый' ^ нигдь 
не встръчающо въ большомъ"развииши, лвляясь 
какъ. бы отдвавными) осшровами, посреди ‘другихъ 
породъ, составляя: чаепию, бьиль можешь, переход 


изъ. нихь. 


$ 38. Такимъ образомь на срединЪъ шеченйа р 


й 
. 








ЕЕ 
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ки Кумбуксы, близ. ›сфверовосточныхь гравиць 


- Повънецкаго уъздя, хлоришовый сланецъ полвляеп!- 


ся изъ подъ наносовъ крупными отьбеными скааа- 
ми, съ. проскпиранемъ опт съверозанада на ‘юго- 
восшокъ. Цвьшомъ, онЪ сърозеленоваизь ; ‚содер- 
жить прожилки, паполненные известкозымъ  шипа= 
помъ.и кварцемть, въ массзозже его во множеств в 
разсваны окшаедрические кристал” съриаго кои 
чедана. Посавднй ироникая вещество. саанца, со-_ 


сшаваяеттъ цфлые прослойки. 


к О Дадъе тпазьвовый сланецъ всшрзчаешся 
въ сфьерныхъ берегахъ Выгозера. Просшираше его 
здЪеь ошъ сввера на югъЪ, па деше вертикальное, 
Цвьшовь большею часпию свъшаыхъ, красновата- 
тои зеленоваттаго. Ошьъ, прим5си слюды : перехо- 
Ди въ слюдяный сланецъ, принимая сърый цвфшъ. 
Сверхъ того въ пемъ много: кварца, образующаго 
значишельные прослойки. Изь кварцевыхъ жиаъ, 
разсвкающихь его при деревнъ Надвоицкой,, имвю- 
ЩихЬ просниране опть запада на восшокъ, при 
крутомъ падении къ сБверу, добывались прежде: 
самородное золото. пестрая ‘мФдная ‘руда, мъдвый 
и сърный колчеданы, и'самый рудныкъ быль извъ- 


' 


сшенъ подъЪ именемъ Воицкаго. 


х 40: На югБ. опт селенгя'`Селегъ встрчаю- 
нийся на ‘незначительномь проетшранетвв шалько- 


вый саанець › имфевтъ, повидимому, близкое ошноше- 
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не къ близълежащему зерниешому кварцу; изъ 
кошораго. бышь можепть и. происходитть. 

С 41. Близъ Горосозера шальковый. сланець: зал 
мъчатшеленъ по’нахожденио въ немъпластовь зер- 
нисшаго,. свинцовосфраго талька, съ вкрапаеннымъ 
сврнымъ колчеданомъ, перемежающихся съ пласша-_ 
ми обыкиовеннаго зеленаго шааьковаго ‚саанца. Въ 
немъ всшрфчающел также благородный, тальк и 
шестовашьый известковый шпашь. 

© 42. Соопиувиетвенно этому мветонахожденно, 
на прошивупозожныхл, обнажентяхъ слюдянаго слан- 
ца, шальковый сяанець ветрфчаетися на аБвомъ 
берегу ръки Суны У деревни Койкоры. Здъсь онъ 
развиглъ болъе, нежели въ другихъ мБсшахъ. Явая- 
ясь довоаьно крутыми скаламн» съ ошвфенымъ` па- 
дешемъ пласшовъ, онъ почши достигает береговъ 
Нальозера. Цвуша здъеь ему свойственные: зелено- 
ватосфрый ‚ свинцовосфрый ` и желшоватобурый. 
Кварцъ нерфдко разевкаешиь его жизами, содержа 
скорзуповатый и зернисшый жельзный_баескъ: 
С 45. Въ Олонецкомъ УБздЪ, баизъ Туломозера 


выше рёкн Коносъ, шальковый ‘слансць замвча- 


шеленъ по отношению его. къ извесшваку, шамъ 


встшрфёчающемуся. Въ одной изъ горъ онъ явллет- 
ся отвЪеною скалою до 15-ши саженъ `высошы, и 
только небольшимъ ру чьемъ, загроможденнымъ ва- 
зунами, ошдваленъ ошт невысокаго кража _ извесп- 


возаго. Нажнюю часиь горы почши состшавияеть 
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извесшнякъ мелкозерниетый, краснаго цвфаза; с®- 
розеленый` же, извесшкованзый твальковый ‚ сланець 
явалешся ‘въ немъ небольшими просаойками, пере- 
съкающимися въ различвыхъ направаен!яхъ. Но по 
мырв простирания въ гору, количество его быешро 
увеличиваешеся, шакъ что вскорф уже известняк 
явалешея въ немъ`прослойвами, и ваконець съ по- 
ловины горы’ вовсе исчезаепть, тальковый же сла- 
нець принимает свойсшвенныя ему магкостшь` и 
зеленый цвъить. Кром» вышеупомануитаго случал, 
во многихъ другихъ мзетахъ окресшивостей Тулом-. 
озера › обнаруживаются близкгя ошношентя меж- 
ду известанякомт, преимущестпвенно зд®еь разви- 
шымъ, и тальковымъ саанцемт,, Посади закаю- 


паегися въ немъ зерЪдво просаойками, сообщаешъ 


‚ ему свою саоеватость и щит, и сиъшиваяеь съ 


нимъ, тшакъ сказать, его доломитизируеть. До- 
сшойно замфчания, чптю здЪииие известняки, несо- 
держапие въ состав своемъ талька, не содержашь 
также и жилъ желЪфзнаго блеска, во многихъ м5Б- 
етахъ здЪеь вепръчающихся. 

Хх ДА. Но. ни одна хормацщия’ неразвита  такъ въ 
Олонецкихь горах, каАкъ Формантя доритовая, 
вкаючая въ составъ ея собештвенно, шакъ называ- 
емый, дторипть, апФиболишьъ, сланцы ихъ н порФи- 
ры и особеннаго: рода конгломераттъ, называемый 
Соломенскимъ камнемъ. Образовантя ея имБао М 


сто повсюду, ошъ мъешонахождена сяанцевъ; квар» 
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цеваго,: саюдлнаго, тпальковаго! исхаориптоваго; ито 
есть `ошъ ‹съверныхь и свверозападныхуь границ 
Повфнецхаго уфзда до съровакковаго! песчаника’ бе- 
реговъ Онежскаго’ озера; вкалючитиельно. ^. 

С 45. По варужнымъ признакамь и впутпревне- 


му. составу, завший  дюришъ ‘чрезвычайно: ‘равно- 


образенъ: вногда!` Въ одной и шой же горЪ, на про- 


сшрансивф нъсколькихъ саженъ, онъ‘предсшавляет- 
ся двухъ; шрехъь и боле: ‘отличий. По’ сложению, 
онъ. бываешь; `мФакозерниешьыйь почши сливной, 
подобный аФавиту, ‘зернистый, ‘крупнозервиетый, 
порфхирообразный; далфе явлаешел порфиромъ мина 
дальнымъ камнемъ, ‘сланцемъ и конгаомератомъ. 
Отличительные. цена’ его: зелепобурый и шемно- 
зеленый ‘разаичныхь ‘опитьнковъ, но’‘попадаюшся 
его ошану!Я ‘и. ев шаосвраго ‘ца (гора’Рогожа). 
Роговал ‘обманка ‘иногда замвияешся въ немъ гдта- 
лагономъ, и лучиешый: ^ камень; эпидотъ; сърный 
коачеданъ» и магнитный жельзнякъ, рьже медный 
колчеданъ’ и зелень, ваходяшея порою шонкораз= 
ПЪаенными въ его массв. Сверхъ того, всшрчаю- 
щтяся въ немъ часшныя мвешорожденга мешалловъ 
и мннераловт, изм5влюпеь. нервдко. сосшавъ” иг наз 
ружный видъ ‚его, на’ значигаельное разешояше; 
ошь шочекъ воприкосновеня. 

© 46. Безъ всякаго, сомнъатя ‚дорить: здьшше 
не ошвосятся къодной общей эпохь образовавия; 


но составляюшуь нъеколько часаныхъ, ‚позиъдова- 
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| ‚ шельныхь эпохъ. Такимъ образомъ дюритовъ окре- 
синюстшей ‹ Кончозера;Пергубы, Заонежья  закаю- 
чающихЪъ месторождения мфдныхь ‘руду’ никакъ 
‚нельзя Нодвести въ одну ‘категорию ‹образовашя 
съ ‘дюрвшами, встрьчающимися ‘къ’ югу ош Ие- 


шрозаводека, вовсе. мдныхъ рудъ не содержащими. 


ЕЕ 


Но: показвшь еще» достанючныхь сданвыхь’ къ 


различен1ю ''эпохъ’ дторитовыхь ^образовашй , ‘до 


ВЕЕТ 


птьхь пор можно только ‘приняпть’ въ раземошр.5- 
не, какъ лвноспоздныйний по’ образованию, ошно- 
сительно ‘прочихь дорнизовь ›‘конгломеранть ‘его, 
или, такъ. называемый, `Соломенсвый ‘камень. ‘Впро- 
| чем ‘и этотть посаъднй имъепть” тбеное ^ойзно- 
|  шеше-еъ: дюришомъ, ‘представляя `перъдко’ неза- 
й  мышный. въ него) переходъ, и итёмъ подтверждая, 
\  шпоги: онъ, по’образовавно; ‘оринадяежиоть) къ’ од- 
й ной общей, главной эпохв ‘изщянй ‘доритовыхъ: 

С 47. На еъверныхъ. предфлахъ 'Озонецкой ‹ту- 
берни ‘доришть: встрЪьчаешся: въ берегахъ /Выгозе- 
ра_у деревии „Надвоицкой, гдв:онъ имъенпть. нибсное 


ошношеше къ шальковому саланцу - Воицкому. Оба, 





они заключающь жнизьныя мыешорожденгя: мдныхъ 
"  изолотшыхъ рудъ. Далъе. длюрицть. авласшся’ въ..ма- 
’  чыхь’ обнажешахъ на южномъ ‘берегу’ шого же 0зе- 
ра; шанешся: вверхъ::норькЪ: Выгу; пошомъу Чарн- 
озера, въ 10-ти верстахь” ошъ деревни. Масельги, 
образуепть крушыйе горы, ‘и ‹наконецъ» замвтень 


близъ ‚деревни. Габсельни: по’ ручью“ Гремячему. Во- 


АЕ 


Ни 
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просшрансшву ‘опт птянепть 


обще по всему этому 
са. ош, сЪвера на югъ и раздфлень опть ‘грани- 
пов. сланцами различныхъ’ видонзмвнен!й. 
| К 48. Въ сфверозападныхъ частахъ Повфнец- 
каго узда  дторипть находишся во многихъь м5- 
стахъ. Баизь Унатшозера онъ’ представалепть.. дго- 
ритовый сланецъ, заключаюний жильное мъето- 
рождеше мьдныхь рудъ, сосшоящихь ‘изъ сшекло- 
ватой и часпию кирпичной мёдной руды съ еър- 
нымь коачеданомъ, въ молочнобъломъ кварць. На 
половин дорогн изъ Селегь въ Янгозеро онъ’со- 
держишь звЪвья’и прожиаки. кварца: съ жедьзнымь 
блескомъ, иногда весьма красивыми шаблицеобраз= 
нымн кристаллами, полевымъ шиатомъ и часпию 
хаорипюмъ. У Янгозера онъ заключаешь жильное 
мвсшорождене зернистаго, магнишнаго жел 6зняка, 
изобилующаго сЪрнымъ ` колчеданомъ. За гранью 
Порозерскихь гранишовъ онъ находится у дерев- 
ни Костомуксы. Вообще дюришьг описаннаго про- 
странешва во многихь мъетахь предетаваяющть 
признаки мвдныхь рудъ, часнию въ маесв‘ихь не- 
посредсшвенно вкрапленныхъ, чцаспию закаючаю- 
щихся въ жильныхь мвсторожденяхъ: 

$ 49. На евверныхъ и западныхь берегахъ Пааь- 
озера дюришьъ разныхъ ошничй ветрьчаешел по- 
всюду въ обнаженглхъ. Здфсь при Свяшъ-Наволок® 
онъ заключаеть жильное мвсторождене МБДПЫХЪ 


рудъ, прежде разработывавшееся, во время дЬй- 


га 
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стиыя Олонецкихъ мвдипаавиленныхъ заводовтъ. Въ 
сшарыя вырабонщи ‘нельзя проникнуть: шахтшныя 
крьпи сгниаи и обрушились; обширные рудные 
отВАЫ находятся ‘близъ самаго м5еторожденил- 
Оно закаючанось въ мелкозернисшомъ зеленовато- 
черномъ дюрншф, разсъченномъ прожилками зер- 
нистаго, красваго полеваго  шиата съ малымъ со- 
‘держашемь мъднаго, колчедана. Рудоносная жила 
шлнешся ^ по направленю къ юговостоку и пре- 
съкаа какъ дюришь, шакъ и полевошиашовые иро- 


жилки. Она состоишь ‚изъ бЪааго, рёже розова- 


| шаго извесшковаго пнаша, содержащаго мдный 


коячеданъ, магнитный жельзнякъ’ и хаоришъ. На 
съверной. оконечности того же озера, у деревни 
Каршашей, находитея другое жильное мъеторо- 
ждеше мвдныхъ рудъ, прежде разработывавшееся. 
Оно. состоишъ  шакже изъ извесшковаго цитата, 
съ мБднымь колчеданомъ и мелкими крисгпазаами 
магнишнаго жельзнака и эпидоша. 

© 50. Но главныйшее изаяне ` дюрипювъ’ про- 
исходило вдоль западныхъ береговъ Онежекаго 0зез 
ра. Поаваяясь у деревни Пергубы, доришть всшр= 
часшся по всей почтовой дорог до города Пе- 
прозаводска, углублаясь и въ полуостровъ, извф- 
стный подъ именемъ Заонежья, образуемый Повъ- 
нецкимъ_и Упицкимъ заливами. Только баизъ Шуи 


онъ смБнаешея Соаоменскимъ камнемъ, но вчутрь 


машерика къ сБверозападу онъ извёешень по бе- 


' 
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регамь Бончозера, Першозера; «Мунозера; Ш ял0зо- 
ра. и вхъ. окрестносшей; Къзюгу г опть Петшроза- 
водека: онь полвилегися‘ снова; и оканчивается‘ ‘въ 
носяБднихь обнажентахь берёговъ' рьки Свири: 
© 51. Баизь. Нергубы находятся въ немъ ‘два 


мъеторождена. медныхь: рудъ» прежде: разрабошы- 








вавицася. Одно изъ.нихъ ; въ 4=хь версшахь‘ на Ш 


юговосшокъ опть’ деревни, заключается ‘въ саюди: 
сшомъ песцаникв, чаешию. крупно.» часпию. ›мсако- 
зерниешомъ, иногда. сливномъ, рьже‘рыхаломъ, про- 
никнушымъ мфднымъь коачеданомь, пестрою. ‘ми 
ною рудою; мвдною зеленью’ и синБю. Сверхъ п!о- 
го‘ въ. немъ изрЬдка попадалась ‘и’моаибдена. Какъ 
рудоносносшь, шакъ ‘равно ‘и’саивное ‘часто 16а6- 
жеше песчаника, върояшно, зависяшь ‘опть измвне- 
ний, произведенныхь въ немъ.дюритшами. ” Другое 
_мвешорождене. близъ деревни $ на полуостров 
Узовнаволок® _ заключаешея” въ кварцевой жилъ, 
разсвкающей дюришь, и ‘сосшоитшь изъ мднаго 
коадцедана, пестрой мЪдной, руды; ‘мвдной зелени и 
магнишнаго жесльзнака. ^ Въ. баизъ ‘лежащей’ другой 
кварцевой жизв ‘содержешся: жельзный’ блескъь ‘и 
эпидошъ. 

$ 59. `Дюришы полуострова Заонежья! замбча- 
тшезьны по. измбненямъ, произведеннымь:‘ими’ въ 
злоящахь Филаадовыхь;. пласшы посльднягоу “выве- 


° денные. изъ своего горизониаяьнаго положентя, на- 


ходяшея какъ бы уединенкыми островами, воесре- 
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| кошорыхъь другихь мвешахъ. Вершину Натровой 


| 


вх 





_|краснаго цебта, содержащий не рёдко валуны. Ниже 
его ‘саъдуюпть: песшрыя гаины, <Толетшовая, красная, 
желтая и зеленовашая, иногда выкавнивающияся 
и смънающуелся- буровашосврою тлиною сь ош» 
печашками раешени. Цошомъ вешрЪчаетися не п1ои- 
стый слой сБрой глины и наконець въ подошвь 
горы чёрная глина пластомъ до пепашной саже- 


пи. Въ срединЪ-ел иногда проходнить слой изефра- 


| перной. Углистые ‘осташки ипогда образ зують БЪ 


немъ шонвке прослойки; красный гааниетьй жел 6з- 
някЪъ попадаетсл жеаваками, Подъ гланою лежишь 
’рыхлый, гаинистый И саюдистый зеленоватос?- 
рый песчаникъ . ВЕ глина, -ЗДВСЬ добываемал, 
извьстна шолько въ западномЪъ ошкаонВ горы, зале- 


гая надь черною. Но ’рзкф Оншиив ветрЪчается 


’ саюдисшал, зеленовашая, бЪлая галина. 


Горн. Жури. Ен. И. 1849, 


й 
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И. 
ГОРНОЕ ДЪлО. 


ОБогаЩЕНЕ РУДЪ. ВЕРХНАГО ГАРЦА. 


(Г. Шшабсъ-Капитана Пишке). 


й ` ь 


"Нанбольшал часть выпааваяемаго серебра па- 
ходишея въ природь въ связи со свинцомъ, въ 
вид свинцоваго блеска. 

`Въ Саксонш, Норвеши и’ въ Оооо 
скомъ, округБ, посшупающа въ пиавку свинцовый 
руды: сосшавалють меньшую часшь проплавалемой 

массы. Напрошивъ шого въ Венгрии, Богеми, Зиге- 
-пв, ПЛвецён и на Гарцв, серебро получаешея почти 
исключительно изъ чисшаго свинцоваго блеска; и 
только незнацишельная часть, шакъ называемыхь, | 
сухихъ серебряныхь рудъ входишь въ сосшавъ свин- 
цовой плавки, находясь въ слишкомъ маломъ количе- | 


сшвЪ, чшобы особо проплаваяшься на ропипейвъ. 
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На: Гарц серебрисплый: свинцовый: ‚бавёкъ ‘есшь: 
почти, единственный; минералъ ‚ сосшаваяюний:. 
предмепть: добычи; ‘будучи: одиако, же постоянно: оз; 
провождаемь посшоройними; веществами, пе’ содер“ 
жащими: серебра, онъ: пребуеть: пущательныйшей 
обработки‘ ‘нежели: свинцовых" руды‘ другихь гор» 
ныхь. округовъ. 

Разлилныйя: препашспиия: и недосташки? другихъ 
мешодь: обогащеша. рудъ. заставили. забшнихъ Гор- 
ныхь Охицеровъ испыптатшь средства къ. устране- 
нию ихъ, и. повели ко’ многимъ: весьма аюбопыпт- 
нымъ. резулыпатамъ, сяъденыемь: коихъ: быно вве- 
деве новой мешоды  обогащеня,. ошетупающей: 
какъ. въ самой; манипузябти:, глакъ и. въ. устрой- , 
ствахь: маланъ, опгь употребляемых. доселЪ. `Ме- 
пода! эта. основана: вирочемъ совершенно на свой- 
ств Сарцевскихь рудъ, и невездв: могла. бы бьить 
примнена: съ равною пользою, Прежде. нежели а 
приступаю» къ. описантю, машинъ. и. самой ‹манипу- 
лана, здвево введенныхь; считаю’ не. иззищиимъ : 
познакомить: читателей . съ `историческою: часпю, , 
Гарцевскаго обогащенгя;. желал показать; постепен-. 
ность ‹усовершенсшвовашя, эшой. важной: часши; 


Карцевекаго: ‘горнаго’ промысаа. 


Краткй Исторический обзорь Вержне-Гарцевекаго 


й 


обогащеная. 


Первоначальные опыпты: надъ обогащентемъ: руд»: 


. 
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Верхнаго Гарца, предпринаты были? еще’ въ нача- 
ав ХУГ стшоавния , Пробиреромъ: Нетромъ Фили» 
шемъ, производившимъ ‘первые опьшы надъ сокра- 
щенемъ массы: добъышыхъ рудъ, посредешвомъ суха- 
го пполчешя съ’ посавдующею ‘отсадкою на’ руч- 
ныхь рышешахь. Эшошъ процесеъ производйлся 
въ деревянномъ выдолбаевпомъ срубЪ, посредствомъ 
небольшаго молота, ‘и, какъ можно ожидаь, 
бызъ сопраженъ съ болыною потерею времени’‘и 
мешаляовъ. УдосшовЪрась однако же въ неудоб- 
спвахь такого рода’обогащешя, ‘старались’ недо-, 
сщашки онаго ошврашить содъйспимемь умфрен- 
наго притока воды; въ сафдешиее чего, въ 1570 
тоду Г. г. Круг н Каереръ ввеля мокрое молче- 
не въ шолаелхь. Обогащене состолало, въ. это 
времл, часпию’ въ ограначенвомъ ручиомъ разбор 
но преимущественно въ мокромъ шозчен!и, отчасти 
ще въ отнсадкЪ на рьшетахъ и въ окончашельной 
промывкв аамовъ ‘па’ Венгерскихь тердахъ;у въ 
`эпомъь состояли обогащеню Верхие-Гарцевскихь 
рудъ. осшавалось до 18326 года. Однако же пакого 
рода обогмцеше мазо соопевшетвовало предназна- 
чепной цфли, будучи ‘совершенно ‘протинвно каче 
ешву здышнихь рудъ. Гаавиьйшия ‘неудобства’ его 
состолан въ садующемь: 

1) Вь недосшашочномъ рупномъ разбор, Руды 


зАЗеь хошя сортировалиеь, но сортировка эта бы- 


ла совершаема недосшашочнымь чисаомъ рабочихъ, 


/ 
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принужденныхь пронзводишь рабошу ‘на опиры- 
томъ воздух$, гдв они часшо были подвержены 
нопогодЪ. Нъпиь сомнфиТя, ато при таковых 
обсшоятельстшвахъ работа с1я пе могла быть вы- 
поаняема ‘съ надаежащею шочвосиию; ибо лучний 
сорпть’ руды, пипуфы, не могли бьишь отадФляемы 
съ падасжащею чистошою онть пустой породы ‘и 
рудъ 'еъ среднимъ содержашемъ: эти послфднтя час- 
‚180. ВЪ масс своей заключали спиопиные. пипуФы 
паи ‘руду бЪднаго. ‘содержашя, Такимъ ‚ образомъ 
|, цфаль ‘ручиаго разбора, сокрашеше рудпой массы съ 
увеличенемъ содержаша, была досшигаема лишь 
въ весьма незначительной  сплепени, что 2 имвао 
весьма ‘пеблагопргятное вание ^и ва дальнъйиие 
процессы ‘обогатцешя, затпрудпяя примвнене ша- 
кихъ работъ, кои сопряжены еъ наименьшею поте- 


рею_мегпталиовъ, какова ошбадка па рёшегтахтъ, и. 


увеличивая безъ нужды вредное качеству здЪшнихь 


рудъ мокрое шолчеше. 

9) Мокрое шолчеше: сюда поступали, за пскаю- 
чентемъ рудной мелочи (и первоначально опто- 
бранныхъ циоуоовъ  свинцоваго блеска, вв проше 
сорты рудъ, кои были измельчаемы па весьма мел- 
кое зерно въ шолчев, каждый сорпть въ отдфавно- 
сти. Получаемые при семъ шаамы, проходя презь 


рядъ зумфовъ, осфдали на р оныхъ, по величин 


й Мелки серв руды, получаемый `ВЪ ДОВОЛЬНО значигиель- 


пом количесшвЪ, о время взрыва буровыхь скважинъ.. 



































р 


зернаси слпноситтельной шяжесши, и 'бызи оков- 
«чашезьно промываемы, смотра пожруиносгии, ‘либо 


на шламграбенахь‘изи на планъ —и кергердахъ. Та- 


кимь образомь ‘наибольшая часть ‘рудъбыла‘измель» 


чаема до шоназйшаго шаама, коего’ образоваше и | 


оконзашеаьная промывка‘ сопряжены съ значитель» 
иаю поперею, шо миогократными опьипами въ 
’новъйшее время подиверждено, Эпними, опытами 
лознано, чшо при рудахъ, въ коихъ рудоносныя 
часшицы, какъ по нмБеть м5ешо ори здВшнихъ 
рудахъ, разсваны ‘въ жильной породъ, въ видв бо- 
яъе иан менфе крупныхъ. зеренъ, поштъ способъ 
измельчешя выгоднзе, при коемъ получается наи 
меньшее количество мелкихъ шламовъ; ибо съ симъ 
вме неизбъьжао сопряжена цувствищезьная  по- 
теря въ мешаллахЪ, кои будучи измельчены ‘до 


весьма тонкой пыли, въ семъ видЪ увлекаются 


шокомъ воды изъ одного зумфа въ другой, ‘и ‘про-. 


ходяшъ  ваконець въ водоошводную канаву, гд® 
‘безвозвратно теряюшеа. Эпюнть случай имбаъ мЪ- 
сто при вышеуломянутомъ зполчени, . гд% вино: 
вый блескъ, по меньшей швердосши, : сравнительно 
`съ сопровождающими его породами, гораздо скор$е 
и шоньще ‘измельчаешея, причиняя весьма значи“ 
тельныл потери, кои въ шо время просширааись 
ошь 90-ши до 95-ти проценшовъ. свипца, 


Си значительных потери удостнов ричи въ не- 


сообразносши мелкаго шолчешя, въ сафдстые. чего, 





| 
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въ 4896 году, Верхне-Гарцевекое ‘обогащен: руды 
претеривио` весьма существенныя перемны: 


1.). Обращено‹бымо ‘особенное вниманге на’ боле, 


ипцательный ручной. разборъ; увеличивь число рабо- 


‚ чих и досглавл нуъ возможность: исполнаить рабо- 


шу свою въ нарочито’ успроенвыхь рудоразбор- 
ныхъ `сараяхъ. , 

9) Такъ какъ главная потеря метшдлловъ причи-, 
няема была несообразнымъ качесозву рудъ мелжжимъ 
толченемь; но, для устраневя этого обстоятель- 
ства, въ шоачене поступали ‚руды лить самаго’ 
бвднаго содержаня, или шактя, въ коихъ свинцо- 
вый ‘блескъ разсванъ въ видЪ наитончайшей пыаи, 
каковы въ особеняости` руды, вепуБчаемыя на Цеа- 
алерФельдской жильной систем®, Рипгеръ-Ревиръ. 
Руды’ же съ средвимъ содержашемъ подвержены 
были крупному шолчевию, при коемъ руда, по при- 


чинв. быстрой `выноски` водою изъ толчейнаго 


`- става’ презъ ръдкое рьшешо, большею часнию раз- 


дробллешся на зерна ошъ + '— 3 дюйма, избъгая 
излитнаго мельченя и сопраженнаго съ симъ зна- 
чиельнаго’ образован  шыамовъ. 


5.) Измельченная пакимъ образомъ руда’ сорти- 


ровалась по разаичной крупноети зерна своего на 


1 сорша, посредетшвомъ пробрасывашя чрезъ на- 
каонно стоящие грохоты, посав чего каждый 
соршъ въ ошдфльносши отшсаживаяся на рышегтахъ- 


' 


4.) Получаемые при ‘отасадкв съемы’ поступали 
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вшорично, въ. шолчен!е. презъ. бодбе мелкое ‘р®ше- 
шо, при чемъ значительное количество оной, бу- 
дучи  измельчаемо до величины зерна -® дюйма, 
обрабошывалось, подобно предъидущимъ соршамьъ, 
отшсадкою_ на. рьшетахъ. 

Такимь образомъ ‘наибольшая. чаепи, руды 0обо- 
гащалась крупнозернисшымь шолчешемь. въ. шо 
время, какъ въ мельчайшее лполчеше позтупааи 
только така руды; въ коихъ свинцовый баескъ 
вкрапаенъ былъ въ видв самыхъ меакихъ . зеренъ. 
Успьхъ эшого ‘улучшена подшвержденъ многими 
опьшпами, кои. показали, что при крупнозернистомъ . 
полчени позучаешся ‘97 проценшовъ_крупцыхь. и 
меакихъ зумФовыхь шламовъ и 75 процента круо- 
ной отездочной руды, въ шо время, какъ ‘при ста- 
ромъ. способ шолценя, отсадочной руды получа- 
`40сь весьма ‘незначительное количесшво, и по 
только, въ первомъ, ближайшемъ къ шолчез зумфь. 

Въ сафдопиие такого уменьшения въ образова- 
ни зумФовыхъ шламовъ, п самая пошеря въ метал- 
лахъ значительно. уменьшилась; по посафдвимъ 
опытам" оказалось, шо, при крупнозернисшомъ 
шолчеши сравнищельно съ меакозерпистымъ, по- 
пера метазаов, т: е. въ свинцб и серебрь, ‘умень- 


шена слишкомъ на 5 процентовъ. 






Новтьйшее состолене обоёащеная. 


Упомянутыл  усовершенстшвовашя, сопровождае- 
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мыя. столь: очевидными уст хами, казалось; должны 
были. вполн® соошвъьшешвовать качеству Верхие- 
Гарцевскихъ рудъ; но, не смошря на эп1о, неуто- 
мимыя сшаранга Кааустальскаго Оберъ Бергмен- 
стера. Г. Эйя показали опытами, произведенными 
въ 1859 году, и усорершенствовавемъ мехапиче- 
скихъ устройсшвъ, возможность уменьшить и са- 
мую потерю мешалаловт. 

1.) Первоначальный ручной разборъ производитт- 
сл нынь большимъ числомъ рабочихъ, съ паивоз- 
можиъишею точностию, въ особенно для сего по. 
байзости ошваловъь устроенныхъ, сараяхъ. Въ 
одномъ Кааустальскомь округЪ считаешся нынЪ 
151 человькъ рудоразборщиковъ, большею часпию 
изъ малольтковъ. 

2.) Улучшешемъ механизма отисадочныхь стан- 
ковъ. НынЪ сущеешвующия вододъйствуюция от- 
садочныя машины имфюпть ‘преимущество предъ 
`° употребаявшимися прежде, шбмъ, чо движеше 
ихъ не зависить отшЪ произвола рабочихъ, но про- 
изводится снаою водь, посредетвомъ рычаговъ, 
проведенныхь къ валу наливнаго колеса. (Ёе изм- 
неше имбеть не только весьма бАлгопргатное вайя- 
не на равномбрный ходъ машины, во кромЪ пзого 
доешаваяешь н..вЪъ экономическом ошиошеши боль- 
ия выгоды, арезъ ‘уменышенме чисяа рабочихъ 
такъ чо вынв одинъ' рабошникъ дегко-исправая- 


епть рабошу при двухъ рзпетахъ, между шфмъ 
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какъ присшаромъ механизм$, при каждомъ рлше^ 


зв, долженъ быалъ находиться особенный рабочий; 


5.) Въ примбненш чугунныхь вааковъ для дроб- 
аенга ттакихъь рудъ, въ коихъ свинцовый блескъ 
вкрапленъ въ видБ болфе или мен5е большихъ зе- 
ренъ. Хошя крупнозернистымъ тпоачешемъ рудъ 
средняго содержания, и достигли уменьшения потери 
мешалаовъ, но, не смошрл на это, при семъ спо- 
с0бф измельчения, часпзь свинцоваго блеска неизбъж-. 
во должна быть измельчена. вь весьма шонкй 
шаамъ, и весши за собою значишельную пошерю. 
Дая устранешя этого обстоятельства, Г. Оберъ 
Бергмейстеръ Эй предложиль, въ 1852 году». зам. 
ниш крупнозерниешое тозченте дробленемъ рудъ 
мея:ду валками, какъ шо упошребаястел въ Ан- 
гаи, припимал въ раземопрьве, что при непродол- 
жишельномъ, мгновенномь вяыи вазковъ, свин- 
цовый баескъ съ большимъ удобсшвомъ можеть 
бышь ошдБаяемъ отъ окружающей его породы, 
не подвергаясь. столь мелкому раздроблепио, ‘какъ 
се имъешь мвешо при безпрерывномъ Ватан и 
толчейныхь пестовъ. Опышы оправдали полн 
это, предноложенге, увеличивъ извлечетше. мешазловъ 
мепьшею „поттерею‘ шаамовъ, уносимыхъ въ водо- 


ошводную канаву. , 


4.) Наконецъ, орезъ умножеше пыамовыхъ зум- 


ФОВЪ, достигается болъе совершенная. сортировка 
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таамовъ, ‘по величин® зерна, ч5мъ весьма облег- 


мается ‘окончательная зромывка оныхъ. 


Общей взалядь на свойство рудь Верхняго-Гарца. 


Рудоносность жильныхъ мвепороледенй Гарца 
соспоишъ ‹искаючишельно ‘ изъ. серебросодержа- 
щаго . свивцоваго блеска, разсфлинаго въ породЪ, 
дибо спаошными массами, либо въ вид® болЪъе пли 
мене крупныхъ зеренъ, либо. въ вид мельчайщихъ 
застиць, разсъанныхь въ жильной породф. Носаъд- 
наго рода руды имвюшь нъкоторое сходетво съ 
таакъ называемыми сухими рудами, составалющими 
почти искаючительно предмешъ добычи въ Апдрег 
асбергскихь жильныхь мъеторожденияхь, Эши по- 
саъдия впрочемъ не шолько. отлизающея опть пер- 
выхЪ оруденълосшию своею, ‘состолщею изъ с$р- 
писптыхь» сюрьмавнешыхь и мышьяковистыхъ сое- 
динешй, не рЪдко самороднаго серебра, но (и весь- 
ма значишельнымь содержашемъ, всшрЪчаясь хотя 
въ маломъ количеств. Кром сего Андреасбергсвйй 
свипцовый баескъ превосходиттъ содержащемъ Взау- 
сшальеки» имя. въ общей сложности до 4 лошъ` 
въ центнер%, или 4,6 золот. въ пудЪ ‘серебра, въ 
пзо время, какъ посаднй содержишь въ общей 
сложности только 5 зоша въ ценшнерь, иди 5 
‹ зодошника въ пуд. ‚. 


Таковая разнокачественность Виаустальскихъ и 


Андреаебергскихъ, рудъ (первыя съ большимь избы» 


7 
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комъ свницоваго ‘блеска и. меньшимъ содержашемъ 
серебра, посаъдн1а опять папротивъ’ богаче сереб- 
ромъ, но бЪднЪе свинцомъ), необходимо должна по- 


влечь за собою и разпые. способы обогащешя. Шаи- 





большая часшь Апдреадебергскихъ рудъ, по причин в 
мелковкрапаеннаго состояния рудовосныхъ частиц, 
подвергаются самому мелкому измельчению въ тпод- 
чеяхъ, съ окончашельною ‘промывкою’ шиамовь ‘на 
зшаамграбенахь и кергердахъ. Ч шо же касается до 
упогпребаенгя отшесадочныхь руипептъ, 110 опи здЪсь 
не могупь бъить примбнены въ шой степени, 
какъ ‘это имфешь мБешо въ прочих’ округахъ Гар- 
ца. 

Руды Клаусшальскаго округа, рудоносноеть_ко- 
ихъ ограничиваегася свинцовымъ блеском, состав- 
лаюнть совершенную прошивопоножноеть предъиду- 
щимъ, шребуя пос первовачальнаго разбора лишь 
известную степень. измельчешя, для  ошдбаенгя 
зерен свинцоваго блеска ош земапстыхъ’ породъ, 
послв чего ‘онЪ большею. часпию постуцаюшь въ 
ошеадку ‘на рЪшешахъ. : 

Въ Кааусшальскомъ округь, кромЪ ссребриешаго 
свинцоваго блеска, паходяшея, хотя въ маломъ 
количеств, сБрный и мвдный колчеданы: ‘первый, 
какъ ‘машер!иль, не входаний въ сосшавъ плавнилен- 
наго производства, отеозигися въ отшвальумБдный 
же коачедаиъ опитраваяегся даа проплавки па мБдь 


на Альшенауский мвдаблавияенный заводъ. Изъ `по-_ 








ы 
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лучаемаго, при ‘обогащеши рудъ «Лаутентааьекаго 
округа, значишельнаго: количества цинковой обмани- 
ки до’ сихъ поръ не дЪлаешсл-ни какого. упопребае- 


ша. 


О вмлюш породь, сопровождающихь свинцовый блеску 


при обогащении онаго, 


`Успьхь ‘обогащения, какъ уже’ замъчено, нахо- 
дишея въ совершенной“ зависимости оптъ качества 
породъ, сопровождающихь изваскаемый метааль, а 
посему и измвнешя въ качесшвахь. сихъ посаЪд- 
нихь шомь не менве пребуюнь укаонеша и въ 
самомъ способвь обогащения. 

При свинцовисшыхь рудахъ Влаустальскаго  о- 
круга обстоятшельства, имьюния наибольшее’ ‘в.йл= 
нте на процессы обогащена, суть: | 

1) Крисшаллический видъ ‘свинцоваго ‘блеска, ка= 
сашельно крупно-или мелко-листоватлаго скопленёя 
опаго. | 

2) Отшносишельный въ6ъ свинцоваго баеска‘и‘со- 
провоядающихь его породъ. 

- Сообразно ‘съ’ сими ‘обстоятельствами и ‘самые 
процессы ‘обогащенгя сопряжены съ большими ‘аи 
меньшими ‘заруднениями, а именно: 

‚а) При крупнозернистомъ ‘евинцовомъ’ баеск*, 
разевянномъ въ породв либо сплошными ‘массами, ` 
или’ по крайней м5]рё, въ видь боле или менфе 


крупныхь зеренъ’ (какого рода’ руды’ ‘добывающел 
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преимущественно въ рудникахъ Боксвизенской' `'И’. 
‚ средней Бураштетской жельнииеь систелиб), сонрово=: 
ждаемыхъь  небольшимъ ‘количествомъ” сврнаго и 
мБднаго колчедановъ, мягкимъ ГлинистымЪ слан= 
цемъ, цинковою обманкою, кварцемъ, шипатова- 
пымь желвзнякомь и извесшковымъ” шпатюому; 
шакого рода скоплене рудоносныхъ часшей, пред- 
ставляень матерёлаъ, весьма легко обогащаемый; 
ибо здвеь свинцовый блескъ съ большим удобетвомъ 
можеть бышь отдфаенъ.  ручнымъ, разборомт. 
Въ шъхъ же случаяхь, гдБ ручпой, разборъ,. по:убоя 
госши ‘свинцоваго блеска, не. можепгь бышь прил 
мьненъ въ столь обширномъ видьз прупность зер-= 
ца опаго, и’ большое различте; ошносительнаго вса 
собтавпыхь часшей допусваетьъ примфнене. нынъ, 
упошребительнаго. дробдешя, рудъ между вазками 
сь посяфдующею ошсадвою. на ршетахт.. 

6.) Когда свинцовый: блескъ, расподоженъ въ поро- 
дахь въ видв болье меакихь зеренъ, въ особен- 
ности. в® шакихь перодахь, коимъ свойственна 
большая `сшепень твердости, каковь‘кварць» по: . 
отдвденуе: овинцовако, блеска становится затруд- 
зихнельные, какъ о, имен ме при, рудахъ: 
главной Бурештетской эжильной. свипил. При тако-, 
зыхъ обстоящельсщвахь ручной „ разборъине мо- 
жепть быть примфненъ съ шакимъ успъхомь,, как, 
нри_предъидущихь. рудахь, по плюй: аричинф 9110, 
этно. было: бы сопражено, съ несоразмурно бояьшею: 
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понтерею времени; ВромЪ ого и самые шлихи свине 
цоваго. биеска здфсь пе могупь бъинь. позучаемьы 
въ шой ешепени ‘чисшошы, по причин. большей 
швердосши кварца, который при. дроблени между 
вамками, ими при измельченти подъ пестами, не мо» 
щешь. быть птакъ. чисто отдфленъ ош зеренъ 
свинцоваго блеска, какъ се бываешь при ‘рудахъ 
съ меньщею швердоетгю. | 

Изъ сего сафдуеть, по, при отсадкв на рьше- 
шахь. самый важнй‹ саой ошсаживаемой руды 
преимущественно состоипть изъ нечистыхъ зеренъ 
свинцоваго блескаи кварца, между шЪмъ какъ наи- 
большая ‘часть чистаго. свинцоваго баеска раепро- 
странена въ верхнихъ слолхъ; ибо зерно, состоя- 
щее изъ свинцоваго. блеска н кварца, всегда. легче 
осяденть, на дно рьшеша, нежели чнсшое зерно 
свинцоваго блеска, предполагая въ‘обоихъ случалхь 
равномёрностшь въ величинв зеренъ чисшаго свин- 
цоваго баеска, безъ кварца. Разумфетел; чшо необ- 
‘ходимосшь вторичной. отеадки верхнихъ ‘слоевъ 
дояжна. увеличивать и самые ‘расходы. 

с.). Наибольшее затруднение при обогащеши ока- 
зывали до сего времени руды Целаерхезьдсктя:: изъ 
рудника Рингере-Ревирь, по причин весьма мелко я 
вкрапаленнаго въ кварцф. свинцоваго блеска. Вварцъ 
эшошь не шолько заключает въ масев своей свин= 
повый блескъ, разсванный въ видЪ ваимельчайшихь 
часвицу, но и еамъ. весьма: чаето въ сем видв 


\ ` 
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бываешь распространен въ сплошныхь массахъ 
свинцоваго’ блеска: Это обстоятельство, весьма до» 
гое время, не шодько было ‘причиною орезвычай- 
ной потери мепталловъ при прежде существовав- 
шихь способахъ обогашеня; во съ другой сшоро- 
ны большею шруднопчавкостио массы‘ весьма `за- 
шрудияао металлургические процессы. 

Въ настоящее время, руды ‘эни, послё предварн- 
втельнаго ручнаго разбора; при коемъ стараютисл ош- 


ДЪанть небольшое количество чисты хъь шишухФовъ 


свивцоваго блеска мьднаго ,, съриаго колчедановъ 


и цинковой обмавки, немедленно подвергаются дро- 
х блению между ваяками или крупнозернисттому шод= 
ченио, на ЪхЪ ‘промывальняхт, при коихЪ эшоъ 


механизме еще не введенъ. Получаемыя на див ръ* 


`анеятъ, при послъдующей оптсадкЪ, нечистыя зер-_ 
на сривцоваго блеска подвергаются напмельчай- | 


шему ‘поачению, при коемъ мушь, протекающая р 


чрезъ Бесьма обширную систему Я ви5ето 


шого, ушобы проходить въ водоошводную м, 


р 


подымаешся опашь изъ посаздияго зума, посред- | 
сшвомъ насосовъ въ подчейный ставъ, совершая 


такимь образомъ безпрерьызвную циркуляцию: 


При семъ ваимельчайшия частицы  свивцоваго_ 


блеска, вкраплённыя въ зерна кварца, увлекаемый 


`шокомъ воды до послвдняго зумеа, будучи. обра- | 


щены Въ шоачейный ставъ, имБюптЬ. снова ‘случай 


ошдБангься оп облекающихъ: ихъ часшиць квар” |. 
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ца, и. въ: семъ. вид: съ боаьшимъ» удобством осф- 
дають въ зумФахь;: ‘Что здесь: въ особенности 
способствуенея  большимъ разяишемъ ошвосишель- 
наго. вЪеа помянушыхъ породъ’и распросшраненною 
сисшемою. зумФовъ Получаемые. мелке шаамьы кои 
въ. особенносши въ посаъднихъзумФахъ ‚доходяйъ, 
шакъ` сказать, до. весьма повкой сиыаи, обогаща- 
лись ‚до сихъ. поръ . оконнашельно промывкою ‘на 
кергердахъ,. при:самомъ. умвренномъ припюкЪ воды. 
‚ Въ настоящее, жеврема;, таковая промывка во- 
все устранена, . по, обнаружившейся ‚весьма? ‹значи- 


шейвБной пошер$ мешаиловъ.. и зумФовые  наамы, 


кби. помощно. циркуяящи  могунть.. быть. доведены 


до содержангя 55-ши. проценшовъ ‚свинца, непо- 
$ ` Е ‚ 
средсшвецно, сдающел _вЪъ заводъ. 


4). Руды_ 'Розенгофской. жильной системы отаи- 


чаюшеся, предъ всфми. прочими’ 'большиамъ. ‘избьша- 


комъ_ шнашоватаго. жельзняка. ‹Свивцовый ‘балёскъ, 
здЪеь находимый, совершенно -чисть, крупнозерни- 
стваго_ саожента, и сопровождаешся кварцем,  лия- 
желымъ и известковымъ  шпашами. и маноюнча-, 
спию. . мБднаго . колчедана; Фаяьэрцъь и. бурпонить 
попадаются лишь ръдко.. Крупность. и. ‘чистоша 
зеренъ_ свинцоваго блеска въ эшихъ рудахъ. дЪала- 
ет; обогащеше ихъ весьма легкимъ. Все старане 
должно. быть, обращено на отдЪленше. ›шяжелаго 
пната, что, ‘при надлежащемь надзорЪ; ‘легко`до- 


стигается ручнымъ ‘разборомъ.> Чшо.‹ каслешея: до 
Горн. Журн. ЕКь, И. 1843. ый 5` 





856 


‚ 


шипатшоватаго, желъзнака, шо присугпетиве * его. ме - 
только’ не’вредийть пиавиленному ‘процессу,’ но’на- 
противъ 'ппого’ въ извьстной’ степени’ снособетпву= 
епть `оному; | почему ‘на отдаен!е ‘этой; породы 


не’ обращаешся ‘особеннаго внимания, 


е):Руды «Зиаьбернальской жильной ‘систземьюруд- 


ника, Береварюевольфарть | отличаются предь вовми 
прочими ‘наибольшимь содержантемъ серебра м вебъ- 
ма ‘зиачинельнымъ ‘избышкомь тяжелаго’ щиаюла, 
составаяющимь здЪеь главную рудоноспую породу. 
Рыхлый ‘таиниешый! ` сланецъ. составляет эдъеь, 
подобно ‘какъ и ‘въ прочихь “жильныхь свишахъ, 
выпояняющую жилу ‘массу. Въ’ боаъе. же ‘подчи- 
ненном® вид ветрВчаютися: ‘кварцъу’ известковый _ 
шпапть ‘и _сърал вакка. Зйачишельное ‘содержаше 
этих ‘рудъ, не рздко ‘доходящее 'до`1/-ти лопювъ 
въ центиерв (15,10 `зоаотниковъ въ пудв), ‘а: въ 
особенности: ‘присутетые: тияжелаго ‘шпата; за- 
шрудняющаго, ‘отдбаене свинцоваго ‘блеска, ‘были 
причиною къ нъкошорымь’‘отетупаентямъ” оать 
привяютаго ‘способа’ обогащения, 
Хоша ‘наибольшая часть упомлнутаго ‘тяжела- 
то‘ лппата; весьма негоднаго въ плавк$;. отдъаяеш- 
ея ручнымъ разборомъ,’ но’ не’‘емошря” на `э010, 
осшальцал `‘ваетть `онаго; ‘по причине значитшеаь- 
паго ошносительнаго › ‘в5са’ своего, зашрудняешь 
весьма’: процессъ‘ отлеадки ‘на’ решегнахь ‚ тпрёбуя 


дя сего’ гораздо’ болъе ‘времени, ‘нежели’ какъ’ это 
+ 


й 
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иметь метою при. прочихь рудахъ, „Мот этой, же 
самой ‚причин® нгосшаярныя, промывояныя «рабо» 
шы. на) тердахъ. ‚доажны ‚бышаь производимы. ири 
большемъ ‚пришок$. воды» що.:въ свою... очередь 
должно, поваечь за собою, мемаловажную ‹пошерю 
вЪ металлах, въ особенносии при. промывкв зум? 
Фовыхь шиамовъ, на вергердахъ..Дая предупрежде- 
ня, лаБовой потери, промывка энихъо понвихь 
шаамовь. на кергердахъ, - совершается с, помощио 
циркуляции, призяемъ отердовая. муть ‘изъ ‚посяЪдт 
наго ‚ зумоа.. непосредственно, опяпль, возвралнаепте 
ся на кергердь помощую насоса. га 
Сопряженная съ эшимъ.родомь обогащения, зна- 
пиельная. утрата во, времени, и.въ дьйствующей. 
сияЪ. необходимо. должна, увеличить. расходы, свои. 
здесь, лишь. ‚окупаются. богащьмт содержанемъ 
рудь, 
Ё).Руды, общей жиаьной: свитьг «„ДХаутентальской 
представлаюнть. ещегораздо’ боле зашруднишельг 
ный дяя обогащена «манер яяъ, нежели: предъидус 
ииа руды, будучи, при, ‘незначительномъ ‚содержаг 
ни. серебра въ. центнер® ‹опхь 4: до.Э-хь, дов 
(1,8. до. 5,6 ‚золопниковт въ пуд), сопровождаемы 
весьма больщимъ количестаомь цинковой обманкн, 
коей, относительный вЪеъ, подходаций ,баизко, къ 
относищельному „в®су: евинцоваго блеска, весьма 


запрудняепть: ошидфлеше сего. посафдняго. Бромь 


цинковой обманки, свинцовый, „блесвь, ‚который 


, 





здъсБопопядаешея ивы болве’“ или“ менве сплотныхь 
щитухахь) хошя и’ не рёдко бываепть '‘разёвянъ 
мелкими "з6рнами ‘въ’упомянупой’цинковой’обманк®; 
сопровождается ‘известковымъ” шпатомъ» доволь- 
но большим количеством мфднаго колчедана; квар- 
цемъ ‘и ‘рыхлым‘таявиетымь сланцемъ. Наиболь- 
шее внимаше; при.обогащеми этих ’рудъ, доажно 
быв? ‘обращено’ на отдваенте ‘цинковой обманки, 
обременяющей въ высокой ; степени плавиленныя 


работы, въ особенности ‘образовайтемь ‘печныхь 


насттьлей: Въ ‘савдепийе этого’; при ручномъ ‘раз 


борЪ эшихъ рудъ, не’ тполько старающея оп!да- 
лить ‘спаошный массьг цинка опть свинцоваго` бае- 
ска, ‘но’ въ шБхъ случаяхь , гдв э10.. по певеной 
связи ‘Эшихъ двухъ ‘металайческихь породъ, не воз- 
можно, сортируешея особевный ‘соршъ, шакъ’ На- 
зываемыхъ, баендистыхъь или обманковыхъ рудъь 
подвергаемыхв дроблению между валками или круп- 
нозерниетому шолчен!ю ‘съ оковчатвльною ‘отеад- 
кою; въ отдельности" опть ‘прочихь бортов. При 
посл дующихь' процессахъ’ обогащения блендибстыхь 
рудъ; бпыпомъ дознано," ‘чито’‘доведен!е’ ‘шлиховъ 
свиицоваго  баёска 'до’ желаемой чистоты, дяя пре- 
дупрежден!я большей ‘утрашы “въ” металлахь;’ доле 
лоно” "быйийь ‘иредпринимаемо ‘постепенно’ ‘и’ не’за 
одинз премъ; како ео’ большею ‘застнолимелть 
исто при’’обогащейи вытшеучоманутьыяхь ‘п рудъ 


Клаустальскаго ‘округа. “Гакимъ‹ образомъ ‘при’ иро- 
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мывкв крупнозернистыхь. зумФовыхь ‚шаамовъ с на 
шаамграбень, ‚обогащенте, шаиховъ, дояжно’) быть 
доводимо лишь до извъетной. степени; послв чего 
они втторичною , окончательною; промывкою (уже 
доводягися до’ требуемаго содержания. Подобцымъ 
же образомъ совершается промывка. пюнкихь лила- 
мовъ ‘па. кергердахъ, гдВ зиламы  доводянюй; Яишь 
до половиннаго содержания, и въ’ слЬдъ,, зал эшимъ 
домываются на особенныхъ гердахъ съ циркуля- 


цгею. 


Нынгь существующее обогащеше Верхне-Гарцевскихв 


свинлистьхь руде, разстатриваемое в5 частности. 


Хошя вс. упомянутые. способы обогащентя,.. въ 
отдЪяьныхь ошраслахт, и уклоняюшея боле. или 
менфе одинъ ошъ другаго, но не смошря на это, 
они. въ сущности всегда подчинены, однимъ . об- 
щимъ правиламъ; ‘въ савдешые чего  обогащен!е 
Верхве-Гарцевскихъ рудъ, раздЪилешеся , на саЪдую- 
ие процессы: . 

1). Ручной. ‚разборъ. 

а) Въ рудник, 
Ь). На ‘поверхноети на ошвалахь и : 
с) Въ рудоразборныхь еараяхъ. 

2); Очищеше рудной мелочи, чито- въ шо же врс- 
мя сопровождаешея раздвлешемт оной по величин 
зерна, помонию раздфитиельныхь ршеть в окоп- 
чательнымь ручнымъ разборомъ. = ^ 





до 
5) Дробление руль ‘между ‘вазками. 
д). Ошевадка измельченной руды На ризненнахеь. 
`5) Толщейныя рабопы:. 


6) Промывка шаамов® На заанерабенахь ван 
на Фи 2 


2 ттовкердих, 

— ‘кергердахъ.: 
1) Ручной РАЗБОРЪ: 
а) Вь тоник т. 


Цваь эшой рабошь. состоит, подобно ВСВ 


прочимъ обогашительнымъ процессамъ, въ сокра-’ 


Цени ‘массы, ошараясь пб возможности ошдфаитшь 
СВИнаОВЫЙ "баескъь ‘ошъ’ пустой породы, иди по 
крайнёй мёр® руды доброкачественныя ошъ руд 
ббльё уборихь. Кром8 5щого внимавте рабоч 
доажно бы обращено на отад’ваенте иЯКихь "00: 
родь; койхъ привушешые, имфешь вбедное ВАЯНГ6, 
какъ на посавдующие процессы обогащения, аку 
на самыя заводоктя рабошы 5’ сюда привадавянить 
преимущественно тяжелый шпашь ‘и цинковал об- 
манка. Сиёрхь’ ‘упомянутаго ‘раздваения рудъ, по 
качеству оных®, подобная же разсоршировка дол- 
’ жна бышь ‘собаюдаема онобиведьно ‚разяйия ВЪ 
_Феличина “Кубков, ‘етараяеь ‘опд®айтиь боян 
объема Куски от рудной мелочи пли щебня) `060- 
тащаемой въ отдФаьности. . НС ВЯ 





944 
4). Ручной разборё на отвала, 


’ `Доставяенная на поверхность руда разбивает 
ся, Для облегченя послъдующаго разбора, въ рудо- 
разборномь сарав ошьъ б-ши де 7-ми Фунтовымь 
мозошомъ, на куски отъ 5-хь до Л-хь кубическихь 
дюймов. При шаковомъ измельчени совериаетебя 
пёрвый разборъ рудъ сихъ на саБдующие  соршы:. 
1) колчёданистьыя руды, ошдваял въ шо же время 
мьдный колчеданъ ошт сърнаго; 9.) ‘чистый свин- 
цовый блескъ; Э) ‘руда среднаго содержания; 4), руда 
убогаго содержания, йли шолчейная руда и 5) ош- 
вальная руда, наи руда съ наименьшимъ, или, пак 
сказать, случайнымъ содержашемъ, и наконець пу- - 
спал порода, ‘и. е. куски, вовсе несодержащие 
рудоносныхъ часшицъ, ошвозимые на отвааъ. Въ 
п’Вхъ случаяхъ, гдБ упоманушыя руды. сопровожда- 
юшся шажезымь шпашомъ или цинковою обман- 
кою, ‘образуется’ вще’ ‘осббенное ’подраздвлеше 
рудъ сихъь двухъ сортов подъ названтемъ шпашо- 


ватыхь рудъ и блендистыхь рудъ. ь 


с.) Ружной разборз с5- рудоразборныхь_ избах, 


При вышеупоманушюмъ `разбор$, коего цвль’бо- 
лье ‘состояиа’ въ: измельчения: досптаваеняыхь на 
новерхность рудныхь 'масеъ и приготовленировыхь 
къ ошочныйшему ‘разбору, свинцовый блескъ’ моръ; 
быть ‘аишь въ видв большихь массъ ошиЪаенъу»’и 


шакъ какъ наибольшая часшь’ ‘онаго распросшране- 
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на въ измельченных кускахъ упомлнутыхъ сортовъ, 
образуемыхь при первомъ разборв, то ошдЪъ ление 
свинцоваго, блеска предприпимается окончательно 
въ особенныхъ рудоразборныхь сараяхъ. Здесь раз- 
боръ рудъ совершается-съ наивозможнЪъйшею поч- 
носштио, . подъ надзоромъ нарочито даа, сего’ при- 


готовленнаго ИП пейгера, малольтками, кои, сида 


за. ддиннвымъ. сшойомъ, разбирающь руду ›на вьиве- 


упома вущые сорша. 


Разбивка ‘куековъ совершается 3 хуншовымъ 
молотомъ на чугунныхъ подкладкахъ, состоящихь 
обыкновенно изъ етарыхъ ‘подпестниковъ’ или не- 
годныхь шолчейныхь нодкладковъ , кои утвержда- 


юшся въ сшои5, образуа родъ наковаленъ. 


1.) Обмывка и разборз рудиой мелочи. 


Руда эша, составлаа, какъ выше упомянуто, не 
`чпо иное, какъ рудной. зцебень, до шакой сшепе- 
ни пренсполнена гразью и нечисшотами, что опа 
въ семъ сосшолыйи, по качесшву составныхь по- 
родъ, ‘ин какъ неможешь бьйпь  различена; и шавъ 
какъ . сокращеше. ‘сего. сорта: ‘руды, ‘съ большимъ 
удобством, можешь ‘быть предпринапю. ручнымъь 
`разборомъ, по’ дла облегчения: этой работы, руд- 
пая ‹ мелочь подвергается. предваришельному. опо- ` 
ласкивантю, ‘на особенно ‘дал сего усшроенныхъ ‘раз 


дБлишеаьныхъ ръшешахъ. Нри семъ_ наибольшая 





чаешь ‘обрабошываемой‘массьг `раздвзяетеся руише- 


ами ‘на нъсколько‘соршовъ ‘отшсадотнойруды»въ 
шо‘ ‘время; какъ’ ‘куски’ большаго ‘объема, будучи 
безпрерывнымъ: припокомъ ‘воды’ очищены, подвер- 
гаюшел: обыкновенному: ручвому` разбору. 'Эши’‘ръ- 
шета: имъюнуь о ввдъ ‘продолговатыхъ, ‘накаопно 
лежащихь ящиковъ, утвержденныхь верхнимъ ‘кон- 
цемъ! въ небольшихь подщипникахьутакимъ ‘обра- 
зомъ, что, будучи за ниже! конець’ приподымае- 
мы жельзною цфпью, падающь ‘съ: извъетшной! вы- 
сошы па деревянный брусъ, производя сошря- 
‘сене, способствующее раздфяению обрабошываемой_ 
массы ‘по ‘величиив кусковъ, опредъяяемыхь ошвер- 
’спиями. ршешт, ‘всшавленныхъ’ во. ди. ‘означен- 
ныхъ ящиковъ. 

Движение эшихъ’рышешть производится рыча- 
томъ; приводимымъ въ дъйсшве. нажимомь_ кула» 
ковъ вала наливнаго колеса‘ на одну изъ оконемч 
носшей. онаго, въ’ шовремя, какъ другая, находясь 
въ связи. съ упоманутою.; цвнью,. приподымаешь 
нижний конець рышета, который въ ‘саду во 
прекращеви `дъйсшвующей -емаы, мгновенно. уда 
ряешея'‹о брусъу производя лиакимъ образомъ рядъ 
ошрывисшыхъ шолчковъ. 

Промывочный.› сманъ шаковыхь решешь 07 
сшопить ‚обыкновенно: изъ двухъ. ащиковъ, располо- 
женныхь одинъ. падь, другимъ, - шакъ, что проходя- 


щая. чрезь решето ‘верхняго ящика, . руда: непо? 








ЗА 


оредсктвенно; ниспадаеть: въ нижний; куски же; коз } 
ихъ ‘величина превьинаепть: отверешия: верхияго:р$= 
шешаз скатываются на усшановаенный ‘впереди 
онаго: сполъ, ’покрышый чугунными продыраваене - 
‚ ными. плитами; гдЪ› сей крупный сорить: руды‘ под- 


вергаешся . ручному разбору на вышеупомянутые 


ворша. 
Фигура; ‚1: ‹представаяепть шаковой ршешвый 
у 


ешанъ ‘съ ‘боку: 

А) верх ящикъ. 

В) нижний, о 

с), Рудоразборный ‘етолъ: 

о) Валь нааивнаго’ колеса) приводаций‹ рьшеша 
въ двйстйе посредешвомъ шяги Е; прикр®паена 
ной къ полукресту (С, и рычага Е. 

Н. Водопроводный желобъ; къоконцу ‘коего’ при- 
кр5паено ‘небоявшое‘сипю. р) въ коемъ, осаждаюа, 
ея нечистоты ‘приносимыя - водок: 

Верхшй ящиков. „Длина онаго: ошь 6-ши до 7-ми 
Фушовъ;. ширина оть до’ фуша; гаубина ‘фупув: 
Дно. сего ‘ящика’ состоинть ‘изъ Дьхъу спаешенныхв 
изъ’ жельзной ‘проволоки решейть с > дюймовыми; 
квадратными огнверепиями, данного 16; дюймовь:и 
шириною 45 дюймовъ. (Фигура. Лита. Б, в, `а); Па 
ден:е ‘рьшета на вею’даиву онаго 9 дюйм, йли 
5’ дюйма на Фупь; высоша’ подъема онаго нёпрез 
вышаейть ^5` дюймовъ Чугунныя ‘паять ‹рудораз= 
борнаго сшола’,’на: кошорыхь совершаешея рудое 





95 
разборка крупныхь кусковъ | руды, сканывающейся 
сь верхняго решета, снабжены квадрабнымь 0% 
версипемь въ 1; дюйма: 

Нижни ящике. Размърами этшюойть Ящикь Не 
ошаичаешея опть предъидущаго, падсне же’ онаго 
въ прошивную сторону. Ояъ оталичаетел ОШЪ 
верхняго раздваишельнаго решеша двоинымъ 'рф- 
шешнымъ дномъ, при коемъ верхнее сосшоишъ ИЗЪ 

5-хъ рышешь, сплешенныхь изъ желъзной проволо- 
КИ СЪ ‚квадрашными отверспиями, ВЪ а дюйма, 15 
1. В.е, Ё, 5, и одного решеша. въ 3. дюйма ошвер- 
спнями 1; шакимъ образомъ расположенныхь» что 
мельчайпия рЪшеша. занимающь верхнюю Часть | 
ящика, а ® дюймов. рышеша нижнюю часть онаго. 
На разсшояши Э-хь ДЮЙМОВ ОШЪ верхняго ДНА. 
находится. нижний радъ самыхь мелкихь решен, 
коихь Числомъ шри Т, К, $. Опи укрвичены не- 
а. и дюймов. решешами и впае- 
шены в тонкой мЪднОй проволоки съ квадрат» 
нымн отиверсвиями вв ДЮЙМА. Паденте сего ащи- 
ка значительнзе верхняго, на 1-нъ ФУуйть Д дюйма, 


или 98 дюймовъ, на всю длину онаго. Се доажно 


бышь по шой причин собаюдаемо, что при бс- 


зъе пологомъ положени нижнаго решета, руда въ 
слишкомь большомъ количествв накопллешся на 
оНОмЪ, замедляя надлежащую разебртировку. При- 
токъ ‘воды на ‘рьшешо  соразмзраешоя съ каче- 
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сшвомъ ошмываемой рудной: мелочи; ‚ при. нлова“ 
ииыхъ ‹породахъ оный. долженъ. быть. увеличенъ. 
Руднал мелочь. досглавляешса ‚ первоначааьно, ‹на 
пошолокъ Фабрики и ошсюда спускается по дере- 
вянной воронкоподобной п1рубъ на верхнее рьше- 
шо. ЗдЪсь куски, коихь величина соошввшешвуетть 
отверспцямъ этихъ рёшеть, проходя презъ оный, 
отдаляется ошъкусковь большей величипы, кои 
скатываютиел- на, рудоразборный сшолъ, гдЪ въ 
свою очередь куски въ 1-нъ дюймъ и 1 дхойма, 
отдвияюшея ошь большаго ‘размьра кусковъ, на- 
копляясь. въ просшраиствв 2 Куски ‘же $ или 3 
НП дюйма и до наимельчайшаго шаама, проходя 
чрезъ. рышета верхняго ящика, ниенадаюпть въ 
нижнй › гдъ ‘раздваяюшся на Л сорша въ саъдую- 
щемъ порядкЪ. Куски + Я дюйма, составляя болфе. 
крупный соршъ, скатывающея.. орезъ. наклонно 


лежащую доску. Х. съ -рынета, падал на поалъ Фаб- 


рики, Зерна же,. веаичиною’ въ $ Я дюйма прохо- 


дать презъ рьшето # и накоплаются въ просптран- 
_сшвз 11; наконецъ, зерна. въ -®. дюйма, прохода вм5- 
ст съ наимельчайшими рудными частицами ва 
рьшеша &, 2.8. од5заютщся опть. зеренъ -*. дюй- 
мовъ, навопаяясь въ просшрансшв$ .®; эти же по- 
саъднта уваекающея водою. въ видв  шиама чрезь 
нижвия рьшеша и желобъ © въ зумфы, гдь распо- 
чагающтел по мёрф ошносишельной своей. тяжести 


и величины  зеренъ, соетавияя преимущественно 
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маттертяль дал промывки на шламграбен наи зи- 
хершрогБ. 'Здвсь ‘сабдуешь замять, что въ пер“ 
вомв или вебхнемъ зумов’‘оеБдаюнть’ самыя ‘круп- 
нъйшия ‘часпиищьй ‘шилама; величиною ‘ош 1 Сан 
ни: и даже менфе, кой; при’ помощи. предуготови- 
пельвой‘ промывки ‘на’ шаамграбень, съ ‘большею 
пользою“ могушь ‘быть окончательно обогащаемы , 
оттсадкою ‘на ’‘самыхъ‘мелкихь ‘рышетахт, 

ТРудная же масса, накопившаяся въ проетпран- 
ств 4. состоиииЪ. изъ кускозь въ Ч-нъ \дюймъ и 
_1= дюймъ, кои соршируютеся ва особенно. устро- 
енномъ небольшом. ршепт съ отверспиями въ 
Л-нъ ‘квадратный ‘дюймъ. ”Такимъ” образомъ важ- 
нъйшее условге при’ процесвахъ отшсадки на ръше- 
шахъ, наивозможнЪъйшая ‘равномёрноеть: въ ` вели- 
чин зеренъ обрабоптываемаго машертяла, досши= 
табтея `въ’”.большёю ‘точностию” ‘выниеизаоженя 
ною соршировкою’ на“ раздвлительныхь ''р1ише- 
шахъ. Въ савдениые ‘сего; ‘вся’ масса ‘рудной ”мело- 
чих ‘за ‘ибключенемь ‘небольшаго ‘количества ‘круп 
ныхь ‘кубковъ ‘руды; поступающей 5% ручной “раз 
‘боръу раздваяешеся ‘собственно ‘на’_5-пь’ соршовъ 
отисадочной `› руды: 

< (8 1-й 245. ‘дюйма, 
Крупвые ‘сорта 9-й —12. 
: | 255-й 


Средний соршгь? 4-й = 


9 
и 
Мелый! соршъ «5-й 
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‘ 


Ра 


Въ. шихту. иди 19, пасовую смЪну. (ибо. вс. 0бо- 


таишельныя ‹рабогаы. совершаются, лполько юри 
дневномъ свЪшЪ, искаючая полчене рудъ въ ыы 
целхь) ‘промываешся таковой. рудной мелочи 30 
шонновъ или 619, пудъ, При важдомъ сполЪ. раз: 
`дъяишеяьныхь .ршенть.. находищся д мальчика, 
изъ вонхь 9 завашь при. рудоразборномъ .‚спхолф 
впереди. р ше» одинъ,. при ‘заброскВ „руды ма 
верху и. 4-й вывозить очищенную. руду. Изиту- 


отую: породу ‘поприпадяежносии, 
Ш) Отеадка. рудь' на рпяцеталь. 


Процесеъэшонть, сосраавяя вынЪ, важнфйную 
`оптраель обогащения рудъ. Верхне.Гарцевскихь, ‘Гор: 
ныхь округовъ, существоваяь ‘уже въ. 1519 году 
въ: Клаустаяв, хошя удошробаяемья, въ: о. время 
рышеша дойевовали янщь непосредственно, .руг 
ками рабонихь › и, самое; примънене оНыхЪ, Какъ 
процесвь обогащеняя, было весьма» огранинено, ‚Въ 
шечене же посльднаго десятильныя, когда през 
вычайныя пошери въ мешаммахъ, лено обнаружини, 
нию‘ яишь.' небодяьшаа часть, здъишихъ, рудъ. м0: 
жешъ бышь съ пользою обогащаема, сущеситвовав- 
шимъ прежде повсемвсинымъ мелкимъ толчентемь 
въ толчеяхь; шо вниманте издьшняго г ‘начальства 
обращено было на’ -отшюадочный › рышета , _коихъ 
упошреблен!е. весьма. распроетранено со времени за- 


мъненя. крупнозервистаго олнбячения..оразмяпиемъ 
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рудъ между’ налками, Этопть процевеъ; вспомоще- 
отвуемый `шочною -разеоршировкою руды › по’ вез 
аичин® ‘зерна’ и‘удачно примфненнымь механизмомъ, 
весьма‘ содъйствоваяъ,. ‘къ доведению обогащения 
заъшнихь’ рудъ` до’пастоящей степени ‘вовершен+ 
ства лонаго. 

Цваь ‘процесса онтеадки рудъ на ‘р5шетахъ, 
основываешся. на ‘гидростатическомъ закон дви» 
жентя пвердыхъ’ пубаъ, ‘въ жидкосшиу ‘при ›чемь 
относительно чнажелъьйшия“ частицы, предполагая 
равномврноеть въ `величин® зеренъ обработывде» 
мой ‘массы; осъдающеь:‘скоръе’на. ‘дно сосуда, не- 
жели легчайшия: Такимъ. образомъ при’ погружени 
рышеша въ ‘наполненный водою‘ чанъ; находащая-. 
ся Св рьшеш ‘руда, будучи отремлешемъ ‘воды, 
проходящей чрезъскважины рышеща; ириподымаема 
на известное разетоянте; веяЪдъ засэтимь осъда- 
ешь: на одно рышешау‘ по’ мврв’ относительной 
тяжести и’вежичины ‘зерна обрабонзываемой.” мас- 
сы; Шри’ тааковомь ” ошвБеномъ '‘движени‘рудной 
массы, способсшвуемомъ ошрывистными ий частыми 
ударами, ‘рьшетпа, ‘ошдфлене ‘чаесшиць’ ‘меглалаиче- 
скихъ при семъ крупнозерниснюмъ ‹матнертяяь,\ еъ 
_‘несравненно” боаывныь ‘успфхомъ,; ‘может’ ‘бъйнь 
доетитаемо, нежели на покатой- ‘плоскости ‘ирб- 
мывочныхь ‘тердовъ,тдф вагян:е ошноеиельнаго 


вфса тва въ -нзковорой- ‘степени: ‘ослабляется. 


шрешемъ ‘оныхь’ объ’ ‘упомянутую ‘паоскость.. 
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Первоначально. существовавшия: ‘рыиегта, вакъ 


выше: сказано, ‹приводилиеьвъ двйешые ‘непосред- 
ственно ‚руками рабочихь: Это; имвло большга:не- 
удобетва, частио, ‘потому, ато. дая направлен! 
этой: ›‘рабопии должны быаио; выбиратьса ::ра- 
боше самаго крЪипкаго сложения, ‘часцию. же по: 
ттомуз шило весь успъхъ работы ‹впойнЪ: зависфа® 
ошьъ сшаратаельвости. эшихъ аюдей, кои ‘должны 
были ‘находишея, подъ непрерывнымъ :надзоромъ. 

Желая устранить’ въ нЪъкоплорой с степени эми 
неудобетва`ух были... введены» осадочныя ‹ршета 
съ. бадансирами, ‚ погружене конхьлвь воду’ ‘не. ва- 
ходилось въ прамой ‘зависимости оштъ’ рукъ рабо- 
‘ чагоз нон совершалось. рабочимъ посредетвомъ 
питании, `привръпиенной къ концу балансира, у ко- 
его, ‘на нвкоторомъ разстояни ош упомянутой 
шишанги, находитея: желЪзная» ага, поддерживаю- 
зцая: решета. Такого рода ‹уешройетво ‚рьшет- 
‘ныхь сшановъ весьма ‚облегчино.. работу, ::0свобо- 
дивъ. рабочаго. ошъ: необходимости. ‚поддерживать 
рьшешо руками. 

Въ шеченте посльднихъ, нести _аъить, `механизит 
эшихь. ‚решешныхь ›„стзановъ, весьма, усовершен* 
ствованъ... прямънешемъ, ‚силы. воды? къ дьйепнию | 
онаго. Таковое улупшеше.. повлекло. за собою. боль- 
ния выгодых какъ: въ экономическомь, такъ.и п. 
лпехническомъ: ‚ошношещахь,  досхпавя въ 010,2 


время ‘возможность уменышитть., число рабочихь м" 
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‚ возстановить совершенно равномрное › дЪйстве 
машинье й 

Фигура 9-я представалепть -шаковой Клаустааь- 
сюй вододъйсшвующий р6шешный сшанъ съ боку 
по. направлению ‚ваза наливнаго ‘колеса. 

Фигура 5-я представляешь `видъ стана» спе- 
реди. Здъеь ваяъ 4 пналивнаго колеса, снпабженъ; де- 
ревяннымъ барабаномъ $', шоащиною въ А. дюйма, 
въ коемъ укрплены 10-шь дереванныхъ кулаковъ, 
приводящихъ › въ дъйсшве рычагь. @, коего про- 
шивоположный конецъ утшверждень на шарнерв въ 
шочкь Е. На концБ сего рычага покоишся кулакъ 
$, ‘составляющий продоажене балансира . В (Фигу- 
ра 9-я), ушвержденнаго на валу С такимъ образомъ, 
что другой конець балансира ‘сего С начегаейть 
на конець & принадлежащий балансиру р; & есть 
яжелбзная шага, поддерживающая решено # ‘© 
чанъ, въ коемъ движешея рышето, зарытный до 
половины въ. почву. хабрики; 20 деревянная пипач- 
та‚ нижний конецъ коей проходить въ деревян- 
ную трубу 0; этимъ усшройствомъь сообщается 
движеню рёшеша совершенно отьБенос ‹ направ- 
ленте; # небольшой дереванный _ стоябъ, свабжен- 
ный ЛД Фушовымъ , упругимъ шестом 2 кобго 


конецъ нажимаень на выдающуюся часть 42 циман- 


ги 12; г ларь, заключаюний руду; у. водопроводная 


шруба, по которой вода спускаешся изъ желоба 5. 


Изконець = деревянная рукоять, проходящая эрезъ 
Гори. Жури. Вп. Ш. 18/9. `-6 
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шипангу 40› посредсшвомъ которой ръшешо’ выни- 
маешся изъ чана, 

Когда наполненное рудою рьшетшю будешь опу- 
щено въ ‘чанъ, шо; шяжестью ‘онаго, конець # 


балансира Д доаженъ подняться къ верху и вм$- 


ств: съ симъ по дняшь конец с’ баланеира 2; въ 


саъдешве сего, другой конець означеннаго балан- 
сира» вмЪешв ‘съ продолжешемь онаго 6 необхо- 
димо ‘коснуться долженъ конца рычага @, кошорый, 
будучи ‘шакимъ  образомь нажимаемь ва кулаки 
барабана 6/, есобщаешь всему механизму рядъ_рав- 
номврныхь и ошрывистыхъ птолаковъ. С!е посаЪд- 
нее въ особевноеши способетвуетел нажимомъ 
шесша # на часть 4. 

Но тпакъ какъ значишельный грузъ нзеколькихъ, 
расположенныхь `еряду, ‘папоаненныхь решевгь 
прибиниаяъ бы весьма неумъешное `колебанте 30 
Фушоваго  влиа: С; поддерживающаго эши рьшеша; 
по, ‘дяя ‘избъжантя этого обсшолшельсшва, оный 
укрёпляешел двумя небольшими деревянными ‘вад- 
ками с/; изъ коморыхъ первый утверждаешел’ въ 
особенно ‘для этого усптановленномъ срубБ Ё (хи 
гура 3), привинченномъ винтами и ©’ къ од- 
ному ‘изъ шоачейныхь столбовь Р, другой же у- 
крфиаленъ еверхъ вала въ брусь № Для предохра- 
невёл малыхъ валковъ и вала ошь порчи; причи- 
няемой взаимнымъ шренемъ, оные въ тшочкахь 


касантл, обиваюшея лисшовымъ желфзомъ. 
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Осшановъ одного рёшетнаго спапва; въ отдфзь- 
посши онть ‘прочихъ, совершаешся’ весьма ‘просию, 
вынупемъ рьшеша изъ чана, при’ чемъ конець # 
балансира 0, опустябь къ низу, уклоняешея  онть 
пажимающаго ‘балансира №. Величина шолчковъ 
ритенть опредвяяется рычагомъ @ (тигура Э-л), 
къ концу коего прибиша желвзная ‘полоса,’ тпа- 
кимъ образомъ, вто, между ‘оконечноспию оной яв 
и дербвомъ рычага, могли бы бъишь, по мёрв на- 
добносши, забиваемы клинья, опть тнолщины коийхъ 
высоша’ подъема рёшешьъ зависилть. 

Другой способъ для бпредфаеня высошы’ подъ- 
ема рышешъ, заслуживаюний большаго вниман!я; 
предетаваень на Фигурв 4-й. ЗдЪеь къ нижнему 
концу кресша №, составалющаго одну изъ поло- 
винъ балансира С, ‘привинчена часть 0, кошорая, 
по м$рв надобности; виншами т и по можеть 
быть приближена, по удалена отпъ. кулаковъ вала; 
у прошивудъйствующал“ияжестть. 

’Наиболышая часть употребаяемыхь вын$ р®- 
шешь виъешь’ въ понеречник® ’отшъ 9Д-хъ до 97 
дюймовъ ,: и снабжены дереваннымъ ободомъ, вы- 
апиною въ 10-шь дюймовъ. Решеша, въ 39-пь дюй- 
мовъ ‘въ поперепник$, преимущественно употре- 
бляютася при ошсадк® самыхъ крупныхъ соршовъ 
ошеадочной- руды. Дно рышеша состонигь изъ 


укрьпаенныхь на деревянномъ круг, паралаеаьво 


проходащихь проволокъ, кои при рф шетахь, упо- 
у * 
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пребишельныхь для ошесадви крупныхь, соршовъ 


оглеадочной руды, сосшояшь_ изъ жельзной прово- 





локн, шолщиною въ 2 лищи, и проходяпгь ца раз- 
сшолни > или + аиши одна ошъ другой. При 
меакихъ ‚соршахъ отсадочной руды; употребляющь 
рышека, коихь дно сплешено изъ весьма шонкой 
мьдной проволоки въ + лини шозщины, на раз- 


стояши = иди х лини ‘одна оптъ другой. 


4 5 
Въ посадвднее время были производимы опыты 
вадъ рышешами въ 20 дюймовъ. ВЪ поперечник, _ 
кои вполн® оправдали ожидан!я; ибо. одво ДО-ка 
дюймовое ршегшо замфняешь два ЭД-хъ дюймовыхъ 
фБнетла. Въ сожалвыйю, установъ ^ сего ` большаго 


р шелта не всегда допускаешся мвешностию. 


Обийя правила, соблюдаемыя при отсадкть руд. 


Укрьпивъ рЪшето къ желфзной итягБ баланси- 
ра, доажно.. обрашишь наиболёе внимания на гори- 
зонтальное положене онаго; ибо онть эшого зави- 
сишъ болъе. иди менбе равномврное распроетране- 
_ ше отдъаьныхь слоевт, руды. Наполнивъ въ сльдъ за 
эшимъ ръшенто` на = глубины онаго рудою, рабочий 
погружаешь оное въ чанъ, пустивъ, машину. въ, ходЪ. 
По прошестыи н®вкомтораго времени, когда рё- 
зцешо совершило ошъ 120 до 150 ппоачаковъ, рабо- 
чей, вывувъ оное изъ’ чана ‘и опусшивъ на край 
сего побафднаго, снимаенть жедфзвымь гребкомъ 


верхн!й слой, сосшавалюцщий пустую породу. Чис- 
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ло’ поачковъ. решета соразмфряешся съ крупно- 
стию зерна; Три крупнозерниетомъ машерталЪ, чис- 
ло’ опыхь: доажно ‘бышь мене; нежели при мелко- 
зернисшомъ, по той причин, что при послвд- 
пемъ" сцъпленте частииць предешавяляеить ‘большее 
зашруднене къ отдвлению' оныхъ. ри съем 
различныхь” слоевъ руды, внимане ’рабочаго. въ 
 особенносши ‘должно быть обращено на то; что 
бы съемь_ не. слишкомъ _значителень быль; ибо 
тогда, вмъеть съ убогою ‘рудою, зегко `можепть 
бышь смыманъ слой, ввизу лежаций съ больтимъ 
содержашемъ. По снашии убогаго слоа руды, ‹ра- 
бошй, опять наполнивъ ръшего  свъжею рудою, 
пускаешъ оное въ ходъ, съ птбмЪ, чтобы при ви!о- 
ричномъ ‘съем, въ сабдъь ва убогимъ слоемъ руды 
приступить къ сняцию  слёдующаго слоя; ибо 
ниже слои весьма рвдко могупь бышь сорширу- 
мы въ одинъ ошсадъ до: желаемойлчистопты. Та- 
кимъ образомъ совершаются ошъ 5 дд'6 съемовъ и 
наконсцъ, доходянть до самаго нижияго слоя, сосшо- 
ящаго, болъе пали менъе; изъ чистшато  свинцоваго 
блеска, по вынупии ‘коего работа ‘снова’ воз- 
обновяяешся. Не ‘рБдко’ случается, чипо помлучениме 
_при`отсадк® : соршиы ‘не могаи бьить доведены” до 
надлежащей степени чистоты ‚ как по имвенть 
место при `обрабошкЪ  тпакихъ рудьз въ коихъ 


значишельнай степень  отвосительнаго взса с0- 


сшавныхь. породъ зашрудняепть ‘сортировку оных 


А 





: 
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Въ: семь случаЪ, чо‘ достатопномъ  скоплеши: не- 


чистыхъ сорпювъ; каждый въ отдЪавБности вто 


рично отсаживаешся, и такимт, образомъ возвыч 


вается до`желаемаго содержанйя. 

Въипина ‘подъема’ ршета  соразмвряешея съ. 
прупностшйю соршовъ, и бываепь. обыкновенно отв 
= до 4 наи 9 дюймовъ. При отеадкв рудъ па’ р 
шетпахъ, получаютть 5-пвсортовъ. весьма’ разаич» 
ныхъ, какъ въ ходертанйи, тнакъг и. въ составныхь 
частаяхъ: ‘первый; или верхний, слой состоншъ обы+ 
кновенно ‘изъ нусшой породы, отбрасываемой на 
отшвалъ, какъ матшерляль негодный къ дальнъйше- 
му обогащению; савдующй за этимъ, второй. слой 
состоишь_ преимущественио изъ пуетей породы 
съ наитоняайшиями проя:маками ‘евнацоваго блеска; 
и составляя самый убогий сорить руды, посшупа- 
епть въ самое мелкое толченте; шрепий сорить, саб 
дуюпий по оттнобительному вбсу зеренъ ‘своихъ за 
вышеупомлнуиыми, есть; шакъ называемая, птод= 
чейная руда; и содержашщемъ хотпа превьишаепть 
предъидуний сорить; но для сосредошочивантя ‘она 
го, подобно’ предъидущему, прошалкиваентся Въ толз 
чез; четвертый бор хоша превосходит содер= 
жантемв предъидущий, ногеще ‘не доентисъ до’ шой 
ситепени чистопты, чтобы .мосъ ‘поступить въ 
сдачу въ Заводъ. Получаемый при отсадк® круп“ 
ныхъ нумеровъ ошеадочной руды, оный поетупа= 


ешъ къ дальиьйшему дроблению между вааками, 
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посл чего ‘опять отсаживается. Полученный же 
ошъ мелкихь сорптовъь ослальныхь нумеровъ . от 
садочной рудьь оный непосредственно окончатенль- 
но отсаживаешея, не подвергаясь дробленно, ^ но 
той причин, что’ таковое дробяеше. этого мел 


каго сорта’ было бы сопряжено съ. образовашемъ 


зназительнаго количества памовъ, весьма обре= ) 


меняющихъ остальныя обогантительньыя рабошы. 


Паконецъ пяптый соршЪъ сосоипть ИЗЪ болъзе или 


° мепзе чисптаго_ свинцоваго блеска, шакъ. 910 с0- 


держаше. его свинцемъ можеть быль ‘доведено 
до. 80-ти и болфе процевиовъ, При рудахь изъ 
опруговъ Лаутентпальсваго и 1[еллерфельдскаго, со 
держате сего. сорта, ие смотря на большое ко- 
личсство цинковой блендьь вевьма заптрудняющей 
отпсадку› доводится отъ 65-ши до 70-пи ро- 


ценповт. 

Та часть. отеадочной рудьь которая ва время 
осадки. переходиить чрезъ скважинныя дна ` рёше- 
ша въ видЪ®. самыхъ,. мелкихъ. зерент, накопияется 
на двъ пана до тивхь: поръ,. пока масба оной не 
затрудлить движенте репа; поса. чего рабо*_ 
чи, п я изъ чана, выпускает. снача» 
ад муть въ зумеы, чрезъ ‘ппупиовое отверстие 
вь чану, и пошомъ выпимаетъь гребкомь осЪв- 
шую. на див чава руду. Руда эта предварительво 


ополаскивается въ промывальномъ р8Ъ, дая опувле> 


на иловатыхь частаць, и въ стБаъ за эшимъ по- 
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ступаеть’ въ’ промывку на шламграбень, посяь че. 
чего  остшавиийея. ва шламграбень шыихъ, ено- 
ва ошеаживается на рёшетахъ. Полученная ‘при 
сей. посльдней оттеадк® руда въ чан, по значи- 
тельной мелкостши` своей, должна бьииь обогащае- 
ма окончательно, либо ‘на шыамграбент, наи нази- 
херровы 


%.) Отсадка первыхь трежь нумеровь отисадовной 


. руды. 


Велизина' кусковъ эшого сорша, какъ выше упо- 
мянуио, ошь. 1+. до 1-го и + дюйма. Эши. 5 сор- 
ша отсаживаютщся, каждый въ ошдьльносши, на 
самыхь крупныхь рышетахь изъ жельзной  прово- 
доки, при чемъь рьшета совершающь толаки, ве- 
личиною въ 9+ дюйма, со скороснию 4150 ‘шодч- 
ковъ въ минуту. Каждый ошсадъ, или количество 
руды; коимъ ‘ршешо за разъ наполняетиел, подвер- 
гаешся ‘опть 100. до о: шоадчкамъ, послв ие- 
го дЪяаешея съемъ пусшой породы, › но не болье 
какъ ‘на 1= дюйма глубины. Въ саБдь за этим 
`работникъ наполняень рьшеншо  свзжею рудою; и 
сообщивь ему надлежащее. число шолчковъ,  сни= 

маетъ верхи слой и слой шолчейной рудьы:; въ 
помъ случаЪ, когда этоть второй соршьъ’ доз 
стигь до желаемой чистотыу ципо конечно. мо- 


жепть ‘быть опредвиено только наружнымъ ви- 


домъ. рудной массы при нъкоторомъ навыкь ран 








бочаго.` По снапии втораго сорта ‘или шолчейной 
руды, шолщина коего ие должна превышашь” и- 
ан `1> дюйма, рабоч свидЪельствуешь слЪдую- 
пий шрепий соршь’, ‘который’ немедленно свима- 
етея; ежели ‘онаго’ досташочно ‘накопилось, ‘чо 
впрочемъ посл ‘двухь разъ наполнентя’ рьмеша 
свъжею рудою, или двухъ, отсадовъ, шолько ‘при 
самыхьъ богатыхъ и’ ‘доброкачественпыхь  рудахъ 
можепть ‘имЪииь м5спто. Такимъ образомъ рабошй 
возобновялепть работу еще оть 5 ‘до’ 6’ разъ, пос 
лв чего количество 5-го слоя руды’ до’ ого’ уве 
личишся, ито’ онаго можно ‘снять, на 1-нЪ дюймъ, 
и ежели внизу лежаший Д-й сори свинцоваго бае= 
ска, въ эшо время, накопится на гаубинз 5+ или Д 
дюймовъ, шо и эшошь посавднй немедленно выни- 
мають; ‘въ прошивномъ же’ случаЪ, рёиетшо” напон= 
`ваешеся свъжею рудою и осадка продоажается, 
по’ вышесказанному... 

Количество руды, упошребляемой во одинъ. оса- 
докъ, ‘Во мьрв ‘наполнентя ‘рЪмета, должно умень- 
шаься; такимъ. образомъ, первый ошсадъ’ береш- 
са въ количесшвь > кубичеекаго фуша,  послъды!е 
же составяяющь ‘не ‘болБе = или = кубическихь 
Фуша: 


В.) Отсадка руды средней `велижиньь „№ Й-го. ‚ 


Величина зеренъ сего ошсадочнаго матертяиа 


не превышаешь ‘дюйма. Рабоша’ провзводится 
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при: 1: дюйм. подъемъ решета, которое въ одну 
минуту совершаешь, подобно. какъ при предъиду- 
щемъ сорта, до 190. шолчковъ, но ‹ прошесииин 
чего рабой можешь приступив въ съему. Впро- 
чемъ эпю вообще ‚ соразм®ряенптся съ каЧествомъ 
руды, копюрое,, ори большему разнообразии въ от 
носиптельномъ , в5еъ обрабоптываемыхь массъ, шре- 
буенть. большаго числа. птоачковъ , нежелн при ру- 
дахъ, въ коихъ разлише въ относительномь вЪсЪ 
сосшавныхь часшей не шакъ велико. Употреби-_ 
шельныяа при этой отисадкЪ р5шета состоят” ИЗЪ 
тонкой мЪдной проволоки, въ. коихь промежутки 


между проволовами не превьипаюнть = или 5 лини 


у) Отсадка самаго мелкаго сорта „№ 5-го. 


Этопиь сорить оттсаживаепяся на ‘рёшетахь со“ 
вершенно подобно предъидущему, но ‚съ ттою ‘раз 
ницею, что промежутки между проволоками ‘еще 
меньше, отъ_ = до’ динии.. Величина зеренъ  оить 

.- до = и посему подъемъ лета не превьшиа- 
ешъ 1 или 1 дюйма, со скороетие 140; шолч- 
Кови въ’ мивуу Отсадка сего машергяла,. въ сущ 
чосши. составляющаго нс что иное, кактъ весьма 
мелкозернистую дресву, съ особепнымъ успзхомъ 
можепть бъипь предприняша, когда въ сосшавъ мас- 
сы входить значительное ‘количество’ шпатшова- 
шыхъ породъ, кон, будучи. измельчены до величины 


`упомянутыхь зеренъ, принимают ъ ВИДЪ. опа ль= 








ЕЕ 


‚ныхъ. часитицъ. 


=—=—— еее 


Ели 
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ныхъ  аисшковъ, обнаруживающихь ознанительное 
сопротивяен!е дЪйствующей сил водьь и опт 
ляются ‘съ большимъ  удобствомъ опть: рудонос- 
| На ` 4 

Одно обстоятельство, затрудняющее нЪкото- 
рымтъ. образомъ;, при столь мелкозернистюй рудЪ, 
отдваенте: зеренъ;›свинцоваго „блеска отиь постио- 
ронвихъ мородъ; состонить» въ сцьплени  Эшихь 
часшиць между собою, причинаемомъ значительною 
мелкоспию оныхъу: но. и это ‘можешь’ .бъишь усшра- 
нёно болышимъ чиеломъ. поичковъ, коимъ каждый 
съемь_ въ отдфавности_ должен ‘бьтиь подвержент, 
Количество руды; за 1-нъ разъ, ситагиваемое въ 
рышето  гребкомъ, должно быть при’ отсадк® сего 
мелкаго сорта мензе; нежели ‘при предъидущихь 


крупныхъ ворттахъ; ВЪ нротивномъ случа готд- 


‘леше пустой породы, при значительной мелкости 


оной, будептъ затрудни тельизе. 


д )) Отсадка крупназернистаго шлама  изь перваго 


зулфа. 


`’Проходящая при промывк® рудной мелочи, чрезв_ 
мельчайшия ’ ртметша, нижняго разяваиельнато 
ящика, рудоноеная муть прошехаешъ рядъ зум- 
ФовЪ, въ коихъ крупнЪинцил частицы освдаютъ по 
причин большаго относительнаго вел вф пер- 
вомъ зумФь, въ шо время, какъ мельчайшия часши- 


цы шаама> увлекающея посшепенио чрезъ осталь- 
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ные зумты си проходяшь ‘наконецъ’ систему’ об 
щихь, шолчейныхь зумФовъ. 

До введена вододъвйсшвующихь рышешныхъ спа- 
новъ, этот Е. шаамъ, зерна’ ко- 
его! имъюйть: величину’ 15. ‘лини, составалаъ мапте-. 
риялъ для дальньйшей промывки: на’ шаамграбень 
наи зихертрог%; ‘при чемъ. получаемый: на хвдсо- 
вой, наи нижней части шаамграбена, крупньйший 
шаихъ  окончашельно `` обрабогтываемъ быль’ ва 
шипосгердв, или кергердъ. Въ новъйшее ‘же ’времл, 
окончательная обработка. упомянуглаго лизиха съ 
большимъ удобсшвомъ ‘достигается на рышетаху; 
чт ^здъеь въ. особенности благопргятетвуется 
криеталлическою Формою зерень. свинцоваго бае- 
ска. Но‘ шакъ какъ въ Массь пруанозорниегнохо 
шлама закаючаешся ‘еще значительное количество 
самаго, мелкаго шаама, обошоятельслво, копюрое 
доажно затруднить отеадку; по означенный шчамъ 
изъ перваго ‘зумФа. прополаскиваетсл предвари- 
шельно въ отмывочномь рвф ("), при чемъ самый 
шоный шаамь отдаляется оптъ крупнъйшихь зе- 
ренъ, кошорыя, составляя массу изъ зеренъ. до- 
вольно равномърной величины, ‘окончашельно ош- 
саживающея на самыхъ мелкихъ, рыгиетахь. Поау- 


ценный: же при семъ ополаскивани медый- шаамъ 


мл О семь обмывочномъ рев ВЪ ИОНЫ а съ 


большею подробносшию: упомянуто. 
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промываешся - окончашельно на  пипосгердь, или 
кергердв, смотря. по мелкоспи онаго. 

Отсадка совершается вышеупомлнутьмъ обра- 
зомъ, съ пою только разницею, что, . по, значи-› 
шельной мелкосши зерпа сего матер!яла, отсадь 
не долженъ превышать = кубическаго Фупа, и что 
съемы енимающтея тонкими слоями ‹ отиъ = или 5 
дюйма. Количество съемовъ сообразуешся съ  ка- 
честромь обработываемаго машерияла. Когда со- 
держане' онаго. превышаспть содержане перваго 
съема ‘при обыкновенной осадк®, то дЪфлаегися 
только одннъ съемъ ‚, кошорый носшупаеть въ 
крупнозерниетое шолченге; при меньшемь же со- 
держави съема, совершается оныхЪ. 48а. иЗЪ ко- 
ихь верхнйй передается въ полчене  презъ самое 
мелкое рЪъзисто, а второй съемъ въ крупнозер- 
нисптое шолчеше; отшсадокъ же на ‘днз рЪшеша 
поситупаепь къ слачЪ на заводъ. Подъемъ рБшета 
не долженъ превышать 1= дюйма, при скоросши 
150 шолчковъ въ минушу; при ‚большемъ подъемЪ 
р8шеша обнаруживается столь вредное дия про- 
цесса ошсадки колебаше, или воянене осаждаемой 
массы, причаняемой сцфизешемъ частицъ. 

Опыть показаяъ, что руды, состояния изъ пля- 
желаго шпаша, шпатюовагнаго жельзнака и цинко- 
вой обманки, съ наиаучшимъ успЪхомъ ошсажива- 


юшся при величин зеренъ въ -> иаи ДЮЙмМовЪ 


и самаго мелкаго - ошсадочнаго машер!ячла въ 1 до 
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2 ани. При круппыхъ соршахъ упомянуитыхь 


рудъ ошсадка уже еъ менышимъ успзхомъ совер». 


шаешся. 
Въ шихту или 12 чаеовую смЪву обрабопиява- 


егися на Л-мъ 84 дюймовомъ рышешь ‘195 центане- 
ровъ, иаи 596’ ‘пудъ, руды. На 40 дювмовомъ р ше: 
шв вдвое болфе. 

Процессъ ошсадки на рпетахъ, которому под 
вергается наибольшая частаь_ рудъ, доставляемыхь 
рудниками Ферхнаго Гарца, конечно весьма °здЪсь 
благопраяшетвуегися, какъ видомъ нахожденя евив: 
цоваго блеска, шакъ и вообще качествомъ сопро- 
вождающихь породъз и хошя нельза’ ожидать, 
чтобы. процессъ эшошь, при другихъ обешоятель- | 
сшвахъ, могь бы быть приспособаень съ равиымъ 
оне но не смошря на это примвнен!е она- 
го даже въ болъе подчиненномь видь, во миогизь 


ошпошевгяхь досшавийптъ боле выгоды 


(Будеть продолэжетше). 








\ 


о и. 
ЗАВОДСКОЕ ДЛО. 





0 МЕТАЛЛУРГИЦЕСКОЙ ОБРАБОТКЬ мБДИСТыхЪ- СЗАПЦЕВЪ! 


въ Млнсфельдь. Г, Ле-ЮАТЕЛЬЕРА. 


(Изь Апрайез 4ез пушез. "ТГ. ХУЦП. 1840). 


^ 


) 7 _ Цереводъь Подпоручика’ Бошьииева, 





Руды, снабжающуая Мансфельдеке заводы, со- 

‹ . 
столшъ изъ смолисшыхъь и м5Бдисшыхь саанцевъ, 
добываемыхь изъ нижнихъь паасшовъ цехнипейна. 


Мешаллическое вещество ихъ сосшавлаюшъ почти 





искаючишельно мьдный. коячеданъ и пестрая мёд- 
ная руда, совершенно разсълиные по ихъ массъ, 
Сланцы эши бьдны мёдью, но обильное содержа- 
не въ нихъ серебра, въ сравневи съ количеешвомъ 
мЪди, дъааешь ихъ драгоцфнными. Положеше, до- 
бываше и ‘обрабошка эшихъ сланцевъ уже были 
описаны въ Ала: 425 пёпез. Е-мъ Мано вь 1-й 


й 





























=== 
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части ТХ тома; эша же сшашья главньйше ‘по- 
священа улучшенямь, произведеннымъ въ мета 
лургической обработкв того ‘времени (*), в 
въ замвнени сшарыхь подувысокихь шахитвыхъ 
печей доменными печами съ распаромъ, въ упо- 
преблени горлчаго душья,` Формовкь кирпичей, 
постпройк амальгамирнаго завода, и проч. Извае- 
чеше серебра, заключенваго ‘въ медисшыхъ саав- 
цахъ, производишея нын® двумя различными спо- 
собами: зейгеровашемь и амальгамацею. Выгоды 
этого послфдияго способа, хорошо доказанныя па 
оньиив въ шечеве пяшнадцаюи зб, заставая- 
юшъ. ный замънишь ‚ зейгерный заводъ амальга- 
мирною  Фабрикою. Въ обоихъ случаяхь саанцы 
подвергаются сырой плавкв и полученный при 
эшомъ купхернилейнъ непосредственно амальгами- 
руешея изи обработываетея на черную м$дь, ко- 


торая впосавдевияи подвергается зейгерованйю. 


х 


Сырля пПллАвкА 
$ ы 


Обжиеганёе 


3 Слаяцы, привезенвые изъ рудника, шошчасъ за- 


брасывающея въ обжигательныя кучи, имвюия 


весьма различныя измвренгя; он паоски, имъюшь 





`(“) Опа изваечена изъ болзе подробнаго’ сочиненгя о д0бьва- 


аи. металлургической . обработиый, ситъдиствьхь ` слаи4е08 


85 Мансфельдь 1898, 
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большую поверхность, от. 1-го. до’ 1,5 метра 


высоты и содержашь. ошъ_600, до.800. худеровъ, 
т. е. ошъ 10,050 до 15,400 кубическихь ‘хутовъ 
_(въ 60-шъ ценганеровъ, пт. е. около- 186: пудовъ 
Фудеръ). Въ нижней часши кучи настшнилаюлгь’ Фа- 
шины. дая воспламенения ея; смолы же, закаючаю- 
щейся въ сланцахъ, достаточно’ для того, чтобы 
поддержашь: горън!е’ вовсе время обжиган я, ко+ 
. шорое. продояжаешсея: ошъ. двухъ до четырех мъ- 
сяцевъ, ‚ смотра. по. времени. года; Количество упо- 
требаяемыхь  ФашинЪ весьма незначительно: оно 
простирается ‘не болъе какъ до’ 0.12. въса’ слан- 
цевъ, или до 5> въса купФершишейна, ‘ происходаща- 
то опь плавки послдннхЪ. 
Обжиганте. сланцевь не производить значишель- 
ныхь издержекь и оно весьма полезно для дЪй- 
сшвгя_ печи. Пробовали класть въ колошу необож- - 
женые саанцы, но ошдфаене` паровъ. производичо 
значительное охлаждене печи и засорене печнаго : 
шахша, и пошому должны были возвратиться къ 
старому способу... Пошеря в5са при обжигани 
слапцевъ, пропаавляемыхъ на „Леймбахскомъ: заводЪ, 
простирается до 15%. Ноэшому; ‘если можно. вве- 
сши въ эшой операщи какое либо улучнене, шо 
оно должно ‘состоять въ шомъ, чшобы произво- 
°дитшь обжиганте возив самой рудоподъемной шах- 
пы, а. не на заводб. Такимъ образомъ избЪгли бы 


перевозки 15° всего вЪса, на. разсптоянте; прости- 
Гори. Кури. Ви. И. 1849 / ть 
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рающееся ‘иногда Ио нысколькихь миль, и пришонь 
по‘‹доротамв весьма исбиагопруятнымь. 


Плавка сланцевь. 


`Сланецъ; составаяюций‘ горпую породу, . заклюз 


часть въ себъ довольно’ большое’ ‘количество’ 18> 
‚весшняка; и отъ прибавяеша 410. плавиковаго шиаз 
ша дБаается весьма легкоплавкнмъ. Во врема’ пу 
шешестиыя Гу Мана, печи, въ кошорых® произво» 
дниась сырая плавка) имфли Фигуру шрааецойдааь- 
ную съ небольшимъ разширенемъ предъ Фурмою: 
Высоша ‘ихъ ‘равнлаась ‘44-ши Фушамъ, проще же 
размры ‚были сабдующие (*): 

ширина ширина у "глубина. 

`распара. ‘°‘’° основашя. ^ 

Фут. дюйм: Фут. дюйм. Фут. дюйм. 
У колошника 4 о 4-29 —= 9 — 1 
—Фурмы о. м 9 9—5 — 9 ад 


эн освована о и бад есь ле брышеы 


*) Мёры, упошребленныя въ эшомъ сочинеши, Прусския, | 

установленный закономъ. Он суть: , 

1-нъ Колбнскй! унить = 1,1505 Русскаго Фупта. 

1-нъ ценшиеръ нии. 1:10 Колонёкихь оувшовъ==194,5519 ' 
Русскаго хунша, и . 

1-пъ Рейнскй хушь — 1.0286 Русскаго хуша. 

1-пъ лахшеръ — 6-ши хушамъ и 8-ми дюймамъ = 
6 857 Русскаго Фут: — а 
О ЧЩ палёрь == 0,958 Русскаго серебрянаго рубля, или 
953!’ копейки серебромъ. 
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Количества воздуха, вдуваемаго деревянными воз 
духодувными машинами презъ одну ®урму, было 
- 900 кубическихъ Фушовъ въ минушу. Результаты 
эти  принадаежаиъ  Крейцгютскому заводу при 
Леямбахь. Уже лъшь деслть или двенадцать то- 
му назадъ, съ болышою выгодою замфниаи эти ста- 
рыя печи печами, подобнымн Формою разаичныхъ 
своихъ частей доменнымъ, назначаемымъ для плав- 
ки жельзныхь рудъ; онв имъюшь круглый рас- 
паръ и кругаый взахоть, предешавляя видъ двухъ 
отшрЪъзковъ конуса, обращенныхъь одинъ къ друго- 
му ‘широкою чаепию и сбединенныхь цилиндромъ, 
образующимъ: распаръ. Один шолько горнъ и гор- 


виио сохранаютЪ Форму шрапецоидальную. 
т 


Печи эти имфюшьъ шри, или по крайней мЪрь 
дв, Фурмы, въ кошорыя ‘воздухъ доставляешса 
воздуходующими цилиндрами, и вЪ ‘каждую изъ 
нихь прошекаешь его, ошъ 700 до 800 кубиче- 


скихь Футовъ. въ минушу. 


Три печи Крейцгютскаго завода имзютЪ слф- 
дующие размъры: 


А-иь серебрявый грошь == 0,051 Русекаго соробрииа 
го рубля иаи 5}. копвйки серебромъ. 

1-на шонна каменнаго угля = 55,5 Русскимъ кубиче- 
скимь хушамъ (около), 


`'Взев одной тонны ‘каменпаго у — 465,6 Русскаго 
зунтия (около). 
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Древеснымъ углемъ. Коксомт, 
“фут. дюйм. Фут. дюйм. Фут. д. 
Высоша оптъ леща- ` 
ди до Фурмъ ..% — 9 9 
———_ Фурмъ до 
заплечиковъь % — 4 
—^запаециковъ 9. —— 
———_ распара . 1 
те паха 29 
Вся высоша’. . 16 
Средняя птирина 
‚у лещади . . .% 
у начала заплечиковъ 9 
Л!аметръ распара Д 
————-— колош- 


НА... — 6 5 


Печь ./ 9-го дъйствуешь коксомъ, а иногда 
дровами; за везмъ шБмъ шолько въ одной эшой 
печи упошребляюпть коксъ. Горнъ: и` горнило им?-` 
‚юЮщЪ шрапецоидальную Форму и сдвланы изъ. од- 
ного куска огнепостолннаго песчаника;' друггя ча- 
сши’ коническая или цилиндрическия; лещадь сдЪаа-. 
на изъ одного камня, наклоненнаго подъ угломъ 
ошь 5° до 6°. Собственно горнъ иметь ’ шоаько 
небольшую высоту и находишся гораздо ниже 


Фурмъ; ему даюшь вуБетимосшь › достаточную 
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появко для содержан!я купеершшейна, образующа- 
гоея въ ‘продоажеше 10-ти или 12-ти часовъ. 
Печь эта одноочковая и снабжена двумл наруж- 
ными выпускными тафздами, въ которыя ‘попере- 
мБнио производишел выпускъ расплавленной массы. 
Фурмы ‚ расположенныя на боковыхъ сторонахъ,. 
‘уклоневы ошф перпендикулярияго направлешя къ` 
эшимъ споровамъ, для того, чтобы струи возду= 
ха, пускаемаго чрезь три р не пересЪкались 
въ одной ‘шочкЪ. 


ТШихша сосшоийпть изъ: } 


1-го’ удера сырыхъ сланцевь — 5% ценшнерамъ 


‘обожженыхь, 

6-ши центнеровъ плавиковаго штата, 

1-го или 9-хъ ценшнеровъ” пзаковъ, наи кре- 
цовъ ошъ плавки на черную мЪдь. 

Руду засыпаюшь по вфсу особенными мЪрами, 
вмъщающими отъ Л5 до 50 хушовъ; за разъ каа- 
душъ отшьъ 9 до 10 шакихъ мьръ. При плавкв дре- 
веснымъ углемъ, прежде руды засыпающъ’ одну 
тонну‘ угая; при плавкв коксомъ, засыпаютть толь- 
ко > шонны (коксъ; упошребляемый въ Мансеель- 
ДВ есть смЪсь > Ангаскаго кокса их Нижне-Си- 
лезскаго).. 

Въ продолжене 10-ши часовъ проходипеь чрезь 
печь около двухъ Фхудеровъ саанцевъ; выпускъ про- 
изводител тогда, когда въ печь засыпано ровно 


два Фудера, и слтдовантельно, въ шечене 10-ти 
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часовъ, получается 40-шь ценшнеровъ пупферпиией- 
на. Купоершшейнь легкопаавокъ, имфешть кристал- 
лическое сложенхе; раземакприваемый . въ. увеличи- 
шельное стекло, онъ предсшавалется. въ видВ.не- 
большихъ кристаллических зеренъ м®дножеатаго 
цвьта; общ цвфигь. массы бронзовый $ кучер» 
штейнь. этонть ‘закаючаеть въ себь’ очень мало 
паошиць». пришагиваемыхть магнитомъ, Свра» ›:0- 
стающалея въ вупхерпинейн$, никогда не бываепть 
достшашочна дая насыщеня воъхъ  мешаяхдовъ; же- 
3530, имьющее мензе сродешва къ ‘вру осажиа- 
ешсл_ и’ образуешь легкорасплавлаюцийся. бълый 
пугунтъ, кошорый собираешел па дн горца и вы- 
текаешь вм съ вупфериитейномъ. Образчикъ 
этого купФёршишейна, подверженный мною разао- 
жению, даль саъдующие резульшаны; 
Свры . 0,249 \ Проба сухимъ пушемъ, 
Мргди . 0,586 
Желбза . 0,297 
Цинка. . 0,057 повторенная два раза, 
Серебра, .’ 0.0091” 
Кобальта.и = 
Марганца. —_ ‚| даа въ 5-ти граммахъ: 
Инслорода, гигроме- —_ | 
шрической воды , 


потери и проч.. . 0,094 


0,0445 
1,000 #0;0140 


серебра` 
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Принимаютуь , 910-вЪ купоершшейнь Крейц 
гюшскаго’ завода, въ. цептнерь 114. хуншовъ со- 
держишся отшьъ ДЭ. до ДА. вуптовъ мда и ошь 7 
до 8. яошовъ серебра, мин 
`Серебра. 0,0048 
6 "Меди 58,12 
'ПТааки етекловапты, ‘совериненно . легкоплавки» 
весьма. вязки; отъ- окиси. мфдн, а можеть быщь 
шакже. отъ кобальта, окрашены въ синий цеБоть. 
Когда плавка быма разстроена; шо ‘иногда: получа- 
зи красные шааки (мъдиокраснаго цебила)), стек 
довашые, но не прозрачные: опи окрашены за- 
кисью мфди. Долго’ думали ‚сито сцефуить этот 
ифвошорымъ образомъ служийть ввриымъ призна- 
комь большаго содержания мФди, ‘но это ве всег- 
да. имфло мфсто, потому что находили и синте 


шааки, которые были гораздо богаче мыдью, чёмъ 


красные. Эши измфненя ‘должно приписаиь особен- 


пымъ ‘обстоятельства возстановаеня,’ подоб- 
нымъ шфмъ, кои прим5чаются при дъисииии ‘раз- 
личнаго паамени паяльной трубки’ на м5двыя стек- 
аа. Шааки эши: употребияюнщсл даа дБаавта кир-. 
пичей. Ихъ вызливающь въ’ паразаелопипеды, рав- 
пые; почти -1-му кубичеекому: . Фупзу; ‘кромв пого, 
когда они еще горачи,; ихъ‘упошребаяюнть  дчя 
пагрфвангя домовъ, сосъднихъ заводу, в дия варенгя 


на нихъ пищи. 


Въ Крейцеюнекомь: заводь, при: хомодномъ. ду- 
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115$; На ОДиНЪ. Фудеръ сланцевъ, или’ на ``60-пть 
ценшнеровъ шихты, упошребяяющуъ ‘ереднимъ’‘чис2 
аомъ ошъ 49-ти до 99-хъ шоннъ угля’ и ош 7-ми. 
до 8-ми шоннъ кокса; одна. часшть › угля ‘можешь 
расплавить среднимъ`числомъ 5,5 части шихты. 
Даля расплаваенйя одного Фудера сланца потребно 
среднимъ › числомъ 5,6. часа на: древесномъ угав и 
1,8 часа на кокс. При ‹старомъ способъ,‘для‘‘рас+ 
плавлешя 18. центнеровъ шихты. потребно было 
19-. тоннъ древеснаго угля. или. 6:- шоннъ: кокса; и 
въ первомъ случаЪ: ‘операщя продолжалась 16-пь 
часовъ, а. во второмъ. 15. `Дая распаавления же 
60. ценшнеровъ ‚этой ‘шихшы нужно было бы 
’ 9: шонны древеснаго угал и 90-шь _часовъ вре- 
мени ; слБдовашельно, при новыхъ `печахъ ‘сбере- 
гаешсл. $ шонны древеснаго улал. и /45-шь’ часовъ 
времени, 

Рабошники,: исправаяющие ‘свой должности у до= 
менной печи въ шечеше Э4-хъ часовъ, сосшояшь 


нын$ изъ: 


3-х Плавильщиковъ, работающихъ 


3-хъ Засыпщиковъ, › ›посмынно: 49 
` Я-хь Номощниковъ; .\часовъ: 
9-хъ рудооткашчиковъ дая возки ЕЕ 


въ шеченте ‘всего дня; 
нЕ наартьтаго бла" 


Благопруятные результаты, полученные на:раз- 





ныхъ ‘заводаХь Германи” и особенно на свинцовомъ} 


мьдномъ‘и серебряномъ заводахь Фрейберга ош 
замвнентя холоднаго дуптья нагрьтымъ, заставияи 
предполагашь, что `подобныя же выгоды можно 
получить и пры сырой плавкв сланцевъ. Первыя 
попьишки были сдЪааны на  мфодномъ’ заводв Зан- 
гергаузенв, въ двухъ миляхь отьъ’ Эйслебена; опыз 
шы эти’, ‘начатые въ 4856 году, имзаи’ полный 
успфхъ, доказанный птрехлвитшею практиакою. По 
добные опыты’ были произведены, въ 1858 тоду, и 
на Леймбахскомъ завод (Крейцеютскомъ) съ’ ша- 
кимь же усиьхомъ. На эшомъ ‘‘завод® не быно 
сдъаано ни какихь измъиенй въ ходв печи, но’ 
только расширенъ быль торнъ: ширину его увс- 
дичнли оптБ 9 Футовъ и 8 хуш. 6 дюймовъ до % 
Футовъ 4 дюймовъ и 9 Футовъ 10 дюймовъ; обы- 
кновенньтя чугунный сопла, 9 дюймовъ въ даметрЪ, 
не были измфнены, а `даваенге ‘осталось’ равным 
среднимъ писаомъ 15-ши лотамъ на’ ‘одинъ’ квад- 
рашный дюймЪ и измвнялось  опть 15-ти до 18-ти 
лотовъ. Температура воздуха была: равна `` еред- 
нимъ оисаомь” 900% Реомюрова’ шермомешра; наи- 
‚большая же’ простиралаев` до'960°'Реомюрова шер- 
мометра. Воздухъ нагр5валея `` въ аппарайтв, пом 
щенномъ между воздуходувною. мишиною и печью. 
Аппарайпть эптооть состоишь изъ паши“ ярусовь 
чугунвыхь  четыреугольныхь ящиковъ , располо- 


женпыхъь торизонитально на чугунных переклади- 


‘ 











диет ЕЕ 
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нахъ; въ каждомъ лрусЪ по чешиыре ящика; они 
отадфаены одинъ ошъ другаго , но переднал.. пло- 
скоспть: образует закраины на бокахъ; края, ‹оглъ 
эшого. образовавииеся,, препатаетвуюнуь сообщению 
пламени изъ одного яруса въ другой. Ящики од- 
вого яруса. соедннепы съ ащиками другихъ, п0- 
средствомъ коленчатыхь шрубокъ, ошдбасниыхь 


ошъь; внутшренносши печи вкирпичною епеБною. Воз- 


духъ, посредсшвомъ горизонтальной. шрубы,. раз- 


дъалющейся. па рукава, приводишеа. въ четыре 
ащика верхнаго аруса; такимъ же образомъ дешьыл 
ре трубки, прикрьпасниыя къ нижнимъ. лщикамь, 
соединяясь въ одну трубку, пряводатуь^ воздухъ 
непосредственно къ Фурмамъ. Надъ кодосциками, 
помъщенными въ нижней части, сожигають сваЗ». 


Ки вышвей; пламя, обхващываеть по порядку ащи>, 


ки каждаго яруса н выходить чрезъ трубу. На 


каждый. Фудеръ саанцевь ‘почагаюйть опть. 47-ти 


до 148-ши дюжииъ свазокъ. вышвей, расходуя. по. 9“ 


серебраныхъ гроша за дюжицу. (Даа присмотра 
за аппаратомъ,. въ шечене 94 цасовъ, нужны два, 
человЪ ка; важдый взъ. нихь: получаеть по 7-ми, 
серебряныхь грощей. въ день. Слъдующая птабаи-. 


ца предешавзаелт резудьтаяня, паавки ри холод», 


номь и нагрьтомъ. дудиьв въ прододжеще недбаь-: 


ной работы. . 


3 


Е 


4 








ФАюСсы. врецы. 


1 


з 


ки ва купхерштейн. 
‚ купеер- 


лавиковый шпатъ. | 


7 


Засореше печи. 
* 2 
Набойка, проникнутая 


Въеъ древеснаго угля, по? 
90 Фунтовъ шонна. 
купхерпипейпомъ. 


| Число Фхудеровъ. 
Число часовъ. 
Засыпь. 

Тонны. 

ТПааки опть паав- 
Полученный 
Чугунъ. | 


п 


„Холодное `дутье? 


17-я недъля  Л-го 
| шримесшра 1857. цен. хун. пент. цент. |цент. хун:|цен. х.цен. х/цен. х. 
п 675 | 559- 501 480] 30 |451. 55—15 95. — 


| На лен Фудеръ . 5. 18-16 6 . Л 5- 5,5 — -|---МАА 





| Наертьтое дутте: 


| 5-л недъая 5-го 
| шримесшра 4858 о Е 
года. . ... . [541765 519 |’ 519 418-100 187] 54 | 159. 55| 9-89 д- 8944- —| 4- 97/15- — 


_| На 1-нь оудерь. |'4| 5.49] 15,06 | 15,06 | 44. 49 55 41| 4.5.55] 99 —. 46 4. 55] 49| — 46 


“во - Е ь мне =: 
| Примточаще. Триместром въ Германи называют шри мфелца, ш, е. чешвершь года. 


^ 


Кё 1-му листу Гори. ури. Ки. П. 1819. 


р, 


< 
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Разсматривая эту шабаицу ‘видимъ, что упо- 
шребленге нагрьтаго дублья произвело сбережентя 
во времени опть .8-ми’ до’95, а ‘въ торючемъ _ма- 
шерлв д0'‘95,1=. ` 

Сбережеше въ серебръ 16.5: 

Купоерницейнь ‘сдвлазся ‘богаче мыдью  опть 5-хъ, 
до = ‘Фунтовъу шааки ужеоне были ‘етоль ‘богач 
ы!ею; ‘они содержали ‘всегда -‘лоила ‘на ян ценил» 
неръ. Дваанъ быль шолько одинъ рлдъ опьишовъ, 
и не извьешно еще, какое оказываешь ваше упо- 
треблеше нагрЪшаго дутья на прочносшь печи, 
Чугувных Фурмы сохраняются хорото, по ихь пу- 
жно, сколь возможно, чаще” обмазывашь сзади гли- 
ною. Купоерштейнь. и шаакисвыходашь изъ печи 
болье жидкими, и показываюлть, что’ во ‘внуптренч 
ности печи произошло возвышене зиемпераииуры. 
Ярь!й свзить, видпый сзади Фурмъ, сзужипть шак- 
же признакомь этого. Такъ какъ’ въ ‘колошиикЪ, 
даже. и прихолодномь душьЪ, всегда ‘бывает зпем- 
‚но, шо инельза судать о понижеши) въ немъ тием- 
перашурыу и какъ’ пагрётый` воздухь’ вдувалея 11% 
ми же сопаами и при шомъ же даваеши; ‘какь ‘и 
холодный, шо’ масел его была ‘гораздо’ монте. 0бъ- 
емъ воздуха, отнесенный» къ обыквовенной‹ шемие- 
раапурв ‘и ‘къ обыкновенному давленно; при холод 
номъ дуть; раввллея 5-мъ ‘кубическимъ метрамъ, 


при пагрётомъ ‘же’только’ 49,5 кубическимь ‘ме- 


трамъ. Есаи-бы увеличить массу ‘нагрётаго  воз- 


/ 
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- духа, вдувасмаго: въ печь, шо, нь. сомнЪфыя что _ 


продукты, дневной. работы значительно увелипи- 
ансь бы. Причина экономическихь выгодъ при упо- 
треблени нагрЪтаго дупья, какъ въ этомъ, шакъ 
н въ другихь случаяхъ, зависипть оть увеличена 
химической. силы -воздуха, который: весьма быештро 
освобождаетшь ‘свой кислородъ и сосредоточнваешь 
жаръ, на несравненно меньшемъ просшрансшв® надъ 
Фурмою. 


ЗАНГЕРГА УЗЕ НСКТЙ. ЗАВОДТ,. . 


Сырая плавка нагртьть.лм` дутьелмь. 


Выше было сказано, чпю первые опьты ‚упо- 
тпребленйя нагршагодупья въ печахъ, назначена 
ныхь для сырой плавки, были предприняты на 
МЪдНомЪ Зангергаузенскомь заводЪ, при Эйслебент. 
Руды, копюорыл шамъ обработывааи, представая= 
юшь такъ же, какъ и на другихь заводахъ эшой 
страны, › мёдистый` сланець. Здьсь не шолько 
этошъ. саанець содержипуь руду, но: шакже“и. 6ъ- 
лый песчаник (УУе15$Пезепае5), составляюний по- 
сшель сего, шо. же‘проникнупть сю.Онъ содержнить 
ошъ 6-ти до 95 мъди; _ его. ‘разработывающуь ‘въ 
‘одно. время съ мыдистымъ. сланцемъ. Богатые ‹ку- 
ски. отбираюшея ‘при ручномъ разбор. ин лиоте 
часъ проплаваяюгея, остальное. ‘же подвергается 
шоачен!ю. и. промывк$. Извесшковый слой; сосша- 
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ваяющий кроваю ‘сланца’ шакже’ рудоносенъ; его 
прибавлять: къ ших, выъенто. флюса. "Руды б$- 
лаго поечаника’ кварцевашты, и сл®довательно туго- 
плавки; онЪ’составляюлть ’ обыкновенно’ 5 часть 
шихшы. Присутешые ихъ шребуеть прибаваентя 
довольно боальшаго количества” плавиковаго тапч- 
ша; ‘опть  эшого’ образуется весьма звачительное 
количество-. кремнехфшористой кислопты, ‘опть ко- 
порой всв стекла въ окнахъ здантя сильно. повре- 
ждающеа. Плавка производител въ печахъ, подоб- 
ныхь  Крейцгющекимъ. Заводъ пересттроенъ въ 
1856 году:, онъ соспоишъ изъ двухъ доменныхь 
печей дая сырой плавки и` полувысокой шахтной 
пеши для, плавки на червую мФдь. Доменных / печи, 
высотою въ 18-шь’ Футовъ, счишая ошъ лещади 
до колошника, имбюшщь по одной почти ‘горизон= 
пальной Фурмв, въ 50-ти дюймахъ ошъ лещади. 
Сопло имъешь ® дюйма въ дтаметр', горнило че- 
штыреугольное, проч!я` части кругчыя. ПЧирина у 
колошника равна 9-мъ Фушамъ, у лещади тоже 
9-мъ хушамъ, ау распара © Фушамъ 8-ми дюймамъ. 
‚ Обыкновенное. давленте воздуха проспанраешся опть 
1-го до 1: фунша. При холодномъ дуть, въ Фур- 
м шемно; она иметь варосшъ въ Д или 5-шь 


дюймовъ шолщиногю; при нагрьшомъ же дутьЪ, въ 


ней, свышао, и необходимо бываешь ее охлаждать 


для воспрепатешвования ед расплавленио; она м$- 


дная. Нагрувашельные ‘аппараты состоять” изъ 
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5-ти посшавленныхь одинъ надъ другимъ лщиковъ, 
въ кошорыхъ. воздухъ обращаешся сверху внизъ, 
При сабдующихь резуиылатахь темперашура его 
среднимъ чисаомъ, была 950° Реомюрова шермо- 
метра. Одна печь выплавляза ежедневно ‘отъ 9-ти: \ 
до 15-ти ценшиеровь купершитейна, содержаща- 
го оть 55-ти: до. 58° мвди и отъ А-хъ до Де 
чотповъ серебра. Купоершшейнь ‘и черная ‘мЪЬдь, 
содержащая ошъ 8-ми до 9-ши’ зошовъ серебра, 
очень бъдны, дял того, чтобы’ съ выгодою ‘могли: 
бытиь подвержены амальгамаши или зейгерованйю. 
Купфериипейнь пропзаваячел прямо ‘на черную 
МЪдЬ, 


ПТихта состоишь нынф изъ: 

Д-хъ шелсжекъ кварцеватой руды въ кускахт, 

Е а и. шанхахъ, 

11-ши ——_— обояженыхь сланцевъ, 

2-хь — = извесшковой руды (ВасЪ). 

Эша шихша сосшаваяешь Фудеръ, коего средшй 
въсъ равнлешсл.50-ши изи 55-ши центнерамъ. Къ 
ней прибавялюшь во аюсь 5-ть центнеровъ пла- 
виковаго шпата, Отшвошеше количества кварце- 
вой руды къ коничеству сланцевь — 1:5. Горю-. 


чимъ машертяаомъ служипть древесный уголь. 


Саъдующал таблица’ показываетть еравнишель- 


ные результаты 18-ти: месячной плавки, чаелию 


хояоднымъ,. часпию. же нагрьтпымъ дутьемъ. 





и 


Верхняя ПЕЧЬ ВЪ СТАрОмъ ЗАВОДЬ 3 1-й. 


Количество | Отношеше’ | Количество | Количество | Содержание | Количество по- Употребаен- Издержки иа сырую 
употреблен-| кварцеватой| употреблен- | полученнаго' |мёди въ куп | лученной розет- | - 
ВрЕмл ОПыТОвЪ. |под шихты. |руды къслан-|наго. древе-|куперштей-| херштейнь. | ной мвди, ное время. 
р цамъ. | снаго углл. ^ на, а? плавку, 


/ 


`|Фунпт. на 

] ценшн. — 
[1856 года 1-й тшриместръ,|‘ худеры. мвры (*).ценшнер. |110 хувт.|цент.|вунт. | часы. |талер |сер.г.пхен. 
15 недфаи холодное дутье . 99 1:5 0 Ла 46- | 46 |.80 504 
|на 1-пъ Фудеръ ... . . 1 1 — — 22,81 554] — —| 81| 14| 92,9 
11856 1 и % шриместры, 
Гб недфаь ./ 1 холодное дутье] ` 
17 недзаь „@ 9 и нагрь-- 
№ ов бе > . 155959 |- 570 "| 50,5 , 1,150] 47 
|на 1-нъ Фудеръ о 95,52 5,61| — — . 45 17 


< 


185 57 1-й и 9-й шриместы 
15 недъль нагртьтое дутье 
па 1-нъ Фудеръ .... 


857 ли и 9-й шриместры 
11% недвль холодное дутье| 
|на 1-нъ Фудерь . . . .| 


[1857 5-й ид-й. приместры 
19 недфаь магртьтиое дутье 
па 1-нъ Фудеръ . . .. 


[857 5-й ий-й шримеспры 
|5 недваь ‘эолодное дутье 
ва 1-нъ Фудеръ . ... 


/ 


|(*) Мьра угля соспоншь изъ 5-хъ засыпей и равна 1? шониы; шониа угля въеншь окомо 90-пн Фхуншовъ, 


К 7-му. Г т Журн Ен. П. 1849, 





"ВЕРХНЯл-вЕНЬ НА НОВОМ зЗАВОДЬ, ЛР. 3-и. 


Количество | Отношеше: |` Количество | Количество Содержаше | Количество по-| Употреблеп-| Издержки па сырую 
употреблеи-| кварцеватой! употреблен- полученнаго мвди въ-куп: | лучепной розет- 
цой шихты. руды въслан-|наго древе- купеерштей» | зерштейив. / пой ‘мьди. : 
цамъ. снаго угля, на, | | ное времл, ’  плавку. 


. й у ь ы М 


ВБремл опытовъ. 


т : = ‚ |Фунт. на 1 - 
11856 года 1-Й приместръ Фудеры. мъры. | центнер. |центнеръ. цент. Фунт. | часы. талер |сер.т. |пфен. | 
|5. недваи холодное дутье . 25 2$ 519 122 + _47> 49| 47| .504 11 
на 1-нъ Фудеръ .... | — 35,00 ее а | 46. 949> 


11856 1-й и9-й примесшры 
117 недваь Л 14 холодыоедутье Е 

о АТ нагртьтое. дутье 5,076 9 75! 9.856 
|на 1-нъ р 17,65 5,60 5 16,56 


11857 1-й и9-й тримеетры : х 
15 педъаь магртьтое дутье Я ь 9.577 760> 2.184 


-рна З-щь Фудерь | 14 16,68 _ 5.54 1,75]: 45;59 


1857 4-й и9-й шриместры 
12 недъаь холодное дутье : . 3,949 776 9,016 
|на 1-0ъ Фудерь 20,91 5,50] — Л}: 44,50 


1857 5-й и 4-Й шриместры ео: . т 
119 недъаь нагрьтое дутье : 1: 5,519 |1,181= 5,195 
на 1-нъ Фудеръ . ... 15,07 5,06 21 15,67 

1857 5-й и д-й шриместры с. ее. = 
25 недфаь эолодное 'дутье . 1:5 11,099 29: 840 
‚ [на 1-въ гудеръ . | о -—- | 19,86. 555 15,98 








Нижняя пвоь на новомъ завод, .Р 3-й 


Количество | Количество | Содержаше | Количество по” Употреблен- Издержки на сырую 


а мвди въ куп лучениой розет- 


Количество | Отношеше 


употреблен-| кварцеватой| употреблен- 


`й Время опытовъ. 


1856 года 1-й шриместаръ, 
15 недваи холодное дутье . 
на 1-нъ Фудеръ. 


4856 1-й н 3-й триместрьы 
17 недъль .2 1 холодноедутье 
1.12 3 и 5 нагрьтое И 
на 1-нъ Фудеръ 


11857 _1-й, и 3-й шриместры 
В5 недъаь магртьтое дутье . 
1па 1-нъ Фудеръ 


Фудеры. 
26 


1 


165 


1857 1-й и 9-й шриместры| ` 


19 недъяь холодное дутье. 
`Пна 1+нъ худеръ 


11857 5-й иД-й шриместры 
19 недфль. нагртьтое дутье 
|на 1-нь фудеръ -. 


857 5-й ид- Я шримебтры 


5 недъаь холодное дутье . 


на 1- -нъ Фудеръ 


цамъ, 


1:5 


— 


1:39, 


‚4:55 


з ной шихты, руды къ слан- паго древе- купеерштей- ферштейнв. 


снаго. угля. на. 


мьры. 
588 
99,61 


155 
5.90 


9.994 
17,99 


‚ 9 ДАЛ 
16,58 


‚ 5.59 


9,797 
91,05 


796 
5516 


5,49 
15,54 


1,165: 
5.04 


1,078 
19,96 


9863 


5,50 _ 


Фунт. на 1 


д 55 


5 


о 9, 


409 


ной мёди, 


центнер. центнеръ. цент. Фунт. 


85 
8 


15 


956,09 


| 344 


50 


954,50 


999 


109 


998,06 


450 


9 


916,95 


118 


54 


ное время, 


часы, 
504 
19,4 


плавку: 


талер сер.т. пФен. 
4531 49 | 6 
16] 90 | 1 


9.991 |-—— д 
1л| 1 | 8,71 


1,904] 15 
19| 99 
9.057| 5. 
15| 9 


19,546] 98. 


9 [91,59 


11| 14 


790] 5 
14| 18 
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Разсмашривая эти шабаицы, видимъ, что ошъ 
употребления нагртаго дуптьл пронсходишь шрой- 
ное сбережеше:  горючаго машер!яла, времени, и 
сафдовательно серебра. ’Дая точнаго сравнеша, 
пПужно взять отдЪфльпо результаты 1856 года и 
результаты ‘шрехъ послёдаихъ случасвь 1857 го- 
да. Въ началь 41857 года, начали Формоваь въ 
кирпичи шаихи и сланць: въ раздробаенномъ  60- 
сшояни! и опь эшого позучиан весьма знаци- 
шельное сбережене, заставившее рёшишельно прни- 
нашь’ эшопуь способъ, и вопть опть чего ‘тпакже 
расходы 1857 года, какъ при’ холодномъ, шакъ и 
при нарримомъ душьЪ, были гораздо менфе; чъмъ 
въ 1856 году. 

Дал’ печи № 3-й вь 1856 на 1-нъ Фудеръ по- 
лучено: | 


мёръ 
Сбережена въ углв. 5,58, —— или 952 
часовъ 
—=——=— во времён 5,54, 1-5 Эдо 


таи.сер. гр. пФ. 

вые денежиаго 55,40, 49,; ши 4 9х. 

Въ 1857 году, дая шой же печи, въ 4-й и 9-й шриз 
меетры при ‘хбаодномъ дутьб ивъ 5-й ид:Н 


при `нагрышомъ, получили въ’ пользу нагрьшаго 
дутья: 


Е | мьръ 
Сбережения въ угль. ›, 5,84, —— —— 97$ 
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часа 
т Во времени 0,65, —— ——_ 40 
таз. сер. _гр.ах. 
тт. Денежнаго. 5;18_ 5, —— 95° 
Преднолагал сбережеше, среднимъ Числомъ, въ 
15-пь Фравковъ на Л-нъ Фудеръ, шо; при произ- 
ведеши 571 удера, печь „1“ 9 дасшь 7,435 чран- 


ковъ прибыаи. 


й 


Формовка, в кирпили шлихове. 


Руды, обрабошываемыя въ Зангергаузен, содер- 
канть довольно большое количество мелочи ‘(шаи- 
ховъ), происходащей ошъ промывки и. толченя; 
кромв того, при промывк® образуюшея шиихи и 
шаамъ. Эши. порошкообразныя ._ вещества . были 
причиною значишельной пошери ошъ увеличения 
ИхЬ воздухомъ, засоренл печи, и сд ‘Бдовашельно не- 
равномърнаго осъданя колоъ, обогащавшихь ме. 
ханически шааки, и наконець вообще неправнльна- 
го хода паавки и ш. п. Упошреблене_ же кирпи- 
чей усшранило эти неудобошва и произвело сберс- 
‘жешя въ горючемъ матери в иво времени, пакь 
что, сравнивъ. увсличеше ручной работы "съ умепь- 
шешемъ расходовъ, выводипея весьма большое.сбе- 
режеше. . Опышы. были дЪланы въ двухъ. печахь, 
дъйсшвующихъ пагрётымъ душьемъ. Вмьешо. одной 


печи, кошорая не могаа- бы. . дЪйсшвовашь всегда 


одинаково, предпочли употребить до разаичныя 
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печи: одну ‘для опышювъ, ‘другую для‘ повфрки, но 
шолько для удобнъйшаго сравненя хода ‘эшихь. 
двухь печей, наблюдали его двБ недфли ‘до, опы- 
повъ и двБ недъали посль опытовъ. Взавъь вре- 
днее изъ резулыпашовь, можно’ сдфаашь неболь- 
шую поправку и объяснипи разанше, предетавая- 
емое двумя печами въ упошребленномъ времени и 
горючемъ машер!лаь. 
’На одинъ Фудеръ печи птребуюшь: 
ИЕ 1-й. /е. П-й. 
90! опытове. до 'оптытов&. 
тоннъ оннъ 
- Умя. : 24,59. 9599 


часовъ часовъ 


Времени `.`’. 44,59 3 15,60 


послть опытов. `послть опьтовъ, , 


{ тШонНЪ пониъ. 

Угия. . ПОЗ. 99.86 

часовъ часовъ, 

Временн. . 15,60 . . 16,00 
Выгода 1 1-го прошивъ 4“ 1-го состоиптъ въ 
сбережени среднимъ чиеломъ: 0,49, тонны угля ни 

0,38-ми часовъ времени. Н ` 
Руды, долженсшвовавия служить дчя опытовъ, 
привозимы были возъ за возомъ къ объимъ печамъ. 
Засыпь каждой печн сосшолаа ‘изъ: 
_цент. Фуйт. ^ тудер. 


561—00 обыкновенныхь обожжелыхъ сланцевъ ‘11: 
Торн. Журн. Кн. П 1849, 8 









190-—94.вварцевапзыхь  рудь ное и 






5 
:99-т=60, известковыхь тт аи оной 
„45-70 шаиховъ: и шлама сей ое, 4 











——_—_ — 


8 > и. 





2 





Въсъ Фудера быаъ среднимъ ›числомъ въ 5 ценше 
вера: ен 


Кварцеватыя руды были измельчаемы въ куски, 





величиною съ. калевый орЪхъ, извесшковатый (же 


нк ЕС 





саднець  разбивался на. куски. большей величины, | 





Мелье куски: ‘сланца были: отдфаены опуь круп- 





`ныхь сначана требкомь, а пошомъ рёшештомъ; па- 





КИМЪ `образомь ошдвлены были всЪ куски крупиве 





чечевицы; осшашокъ же, сосшавлявший мелюе к)- 





та - Й 
секи сланца, былъ формованъ ‚ вмфет в со шаихами 


ВЕ и шаамомъ въ. кирпичи; онъ сослаавалаъ * по в5еу 





ИН и > по объему 11-ши’ Фудеровъь саавцевъ. Чтобы 






т сдЪлашь смъсь совершенною, разсшилаюнть “на по-_ 





цв мелочь слосмъ, вБьининою- въ одинъ Фушъ, свер- 





ху насыпаюшьъ. шаихи и щаамъ. и повшоряють 






И такую. пересшизку до шести ‘разъ. 






Дла этой первой операщи издержки ›доходять 





до 25 серебряныхь грошей.:  Смбеь -эша ›приво: 






дитя пошомъ, чрезъ ’ прибаваеше извБеннаго. ко“ 





аичества воды, въ состпояне пубстша: и, ‘Фурмуепюя 





65 кирпили или небольице. солльбъе, которымъ рабочие 





даютщь Форму руками и кладушь на доски дия’ су: 





шешя. ..Формоваше руками предпочитаешея ‹ор- 
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мованно ‘въ прямоугольныхъ’ деревянныхь' Формахъ, 
подобныхь шёмъ/у ‘который ‹умотребаяюнюя "дая 
торфа потому” ‘что так: ‘какъ”емЪеь ‘зам 
знанд)` ‘безъ‘прибавиенйя: ‘азвести'' или Таиньг ^ дий 
сообщения ей связи въ '‘цастияхь, ‘0’ оврочность 
прямоугольных кирпичей не ‘была бы довольно 
великау углы ихъ; при ‘переноекз и ‘нагрузк%, ‘оби- 
залив бьи‘енова производиии бы значительное ко= 
личесттво мелочи “Оп тпотчась ‘показаяъ, сколь 


ко одинъ ‘работиикъ 'можеть “приропювитиь кирии- 


чей въ‘день, и‘потому“дяя эшой рабойиы” можно 


назначинь `задфльную“ плату, исключая однако же 
замьшиване , кошорое требует” гораздо’ больтиа- 
го старания. ‘За 5 `дюжинъ высушенных кирпичей 
работник” получаепть  9’’поенниговъ, а малолвить 
6-шь поенниговъ. Вся же пзлатша”за 4,575‘дюжинъ 
кирчичей‘ восходипть до 6 шазеровъ, 28” серебря- 


ныхъ грошей. Высушиване производишся на” до- 


` скахъ, расположенныхь ярусами ПИ поддерживаемыхь 


кирпичами, Въ благопргящное” время, ‘высушиванте 
продолжается ошь двухъ `до1ирехь дней‘ тнокяя 
кирпичи "уже довольно прочны, тпакъ` что ‘мовунив 
быть переносимы къ ‘печамь и употреблены ‘въ за- 
сыпь безъ поломки; 2 


`Въ печи. 9,- находившейся ‘въ худшемь’со- 
стоянии прошивъ 4, нарочно ‚быаи ‘дбааны6- 
пыты зари наро дунь$.” Въ’ другую же ‘печь, 
как обыкновенйб! закладываяиев Челанцьту" чимаки 


` е ыы 


й 
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и шламтъ.;, аюсомъ,; служило. лполько сизвьешное 
количество, `по’ въеу, плавиковаго’ липатах Уголь 
употребияяся ‚свъяйй›и привозился къ печамъ пон- 
на. за ‘гпонной.: ПосаЪ ‚опыша, ‹равно‘какъ-и преж-’ 
де» пицательно прочищаан . печь (выдували); про- 
пуская презъ нее 6. засывей шааковъ. Крецыу-ос- 
тавицеся посл. посаЪднаго вынуска раепяавленной 
массы,. снова провлаваяаись въ. неболыной тшахш- 
ной печи. и’ полученный. при эпюмъ купеершишейнь 
былъ присоединенъ къ общей ‘масев ‘его. 
16 Фудеровъ дали савдующий . резульшаять: 
3 равь ЛЕ ]-го.  пезь „Л. П-ео. 
‚Число вояошь . 894. Зы 
‚Времл дъйстыя 249 часа 929 часовъ.. 
цент. Фут. цент. Фунт. 
„„Коничеетво  получен- | 
наго вупеершииейна . ‹ (74— 59,5— 74 — 74,5 
Содержане  мЪди въ 


`ценшнер® 110 Фуншовъ ов т 61- 


Все. количество _мЪди, 

собравшейся въ вупФерены эта 

мтейнь о са. 40—1074 — ДА 89.6 
Въсъ шааковь.. :. 905— —-——994— — 
Содержаше  мЪди въ. ; 

центнер$ (=1/0-ти хун-. азот. \_ аот. 

тамъ); шаавовь ооо ь 5 сен 6,75 


‚Все количество: мди,, енто, Фунт... цент. Фунт. 


закзючавщеесл въ шлакахь 1—101,6 —  4— 845 





| 


А 


‚ центнеръь. 
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` цент. фунт. цент. Фунт. 
Чугуна. оные О о ое ее бое 29-25060 


Количество употреблен- 


наго плавиковаго шипата, 968— 6 —9255— 5 
Количество упошре- шоннъ. штоннъ. 
бленнато угля. : . . 559,75 518 


Ишакъ изъ этой шаблицы увидимъ, что холи- 
чество продуктов, полузаелияль` в5 ‘сутки, увелии- 
лось. Руды стали, доставлять большее: колихество 
металла, ЛИлаки. сдтьлались. бтоднтьв.. › Произоивлд- 
сбережеше во флюсть ш_ горюзеть матеряать,) 

Приводя резульшашы печи И. И жь шьмь 
которые получились, если бы дъйстые печи бы- 
ло. совершенно такое: же, какъ ‘и. 1, шо вре- 
мя дъйствя ел было’ бы 945. часовъ, а количе- 


ство упошребляемаго горючаго махиергяаа было ‘бы 


‚511. шониъ. Итакъ сбережеше. времени равняется 


115, а горючаго машергяла . 8,4°. А повзому денеж-_ 
ное сбережене будешь саъдующее: 
‚ тад. сер.гр. п®. 
За 5,55 Фунтозъ полученной въ 
избышкв мфди; цзна которой. доя- 


жна быть равна’ по крайней: мЪрь 


- 26-ти. шалерамъ за `центнеръ *''. '.’ 4—7 44 


За 1-пъ- ценшнеръ 77-мь Фунтовь 
сбереженнаго ®люса, по 5-ти серебря- 


ныхъ, грошей и 9-ши’ пхенниговъ за! 


У он ОВЕНО 





тая. сер.гр: еп. 
‚За 1.78 шонны угая, по 16-ти 


ссребряныхъ грошей за шонву ата 8н-ну9 


’И шого . 2—16— 6 
Изъ этого нужно вычесть издерж- 


ки на Формовку кирпичей. °.. . я — 


Остатокъ , 1—98— 6, 


ИНЬ денежное сбережене простираешся до 
1-го’ `тазлера”`98=ми евребраныхь грошей бани 
пФенниговъ '==/=му `Русскому серебряному рублю 
83 =мть? котьйкамъ для ‘бдного' ‘Фудера руды; ‘влвдо- 
вагнельно‘ для 600 Фудербвъ въ теченв Тода’ ви 
наждую" печь прибыли ‘будешь оить 1000 до Го 
Рубекихь серебряныхь рублей. 

Сбереженше доажно '^бьышшь, еще «рн боже, 
„помому что нын в прааяйта формовка кирничей, и 
заводь; дояжень бънть свабжень аппаратами ,’нс-. 


обходимыми дая‘эшой”опоращи. 


Я мальгамацел ‘ необожженаго_ купферитейна. 
; ы ‘ й ь “» 


Первые. опыпия амальгамаци ‘Купоераипейна наз 
чались въ конц ирошедшаго стоя; на Этот 
‚ предмейтъь. ‘обратили вниманте Борнь’ и’ Геллер, 
кошорые и ввели’. способъ ‘амальгамацеи первый 
въ Венгрии, опорой во Фрейберг. Они преднри“ 
нимали опышы:” ‘амальгамащит куптернипейва-: 785 
Ульманкв и Фрейбергь; но эши первыя попвиики: 


р | 
1 > У 
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быаи: несовершённы. Главное Манехельдекое. Гор- 
ное правлене; обрабопвающее нын® около 51,000 
нениенеровъ '‘купфернишейна на. еврёбро, принимало 
вссвмя больное ‘участие ири решении” ‘этой. зада 
чи. `Опьйныу предаринятье “Но его раепоражентю, 
уввичалибь наконець успьхомъ, в нынв половина 
всего кблицества полученнаго купхершиейна аманье 
гамируетея ‘На заводь Готптеебелонуигь ‘близЪ Ген 
шишедша, гдв предполагающь устроить шакже и 
другой амальгамирный заводъ, вместо  зейгернаго. 
Заводъ Гонитесбелонуигь устроенъ ‘по образцу за- 
`вода Гааьебрюхь ‘баизъ Фрейберга. Въ. заключевте 
‚ этой“етатьи- я’ приведу здесь евъдьня, кошорыя 
позволило мн’ собрашь `однодневное пребывание 
мое на эпомъ заводь: аа 
Заводь ‘сосшоишь изъ. большаго : прямоугольнаго 
‘строевя о двухъ этажахь. ‘Въ нижнемъ эшажь 
нахбдяшсл: паровая машина. визкаго давления ВЪ 
_'5б-ть лошадиныхь силъу приводящая въ движевте. . 
все заведене; шри обжигашельныя ‘печи; 7 амаль- 
гамирныхь бочекъ; А мутиаьныя бочки: дия:со= 
‘брани риути, разсъянной въ, амаявгамирномъ 0с-. 
шашек». Въ верхнемъ  эшаяхв ‘ваходягися: сушиальни; 
устпройство для’ ‘пригопювлен!я ‘кирпичей ‘изъ 0с= 
ташковъ, Зобъананыхь амальгамащею`; ` усшрой= 
ство’ для: замвшивания купесриипейна съ’ реактии- 
вами, мельница съ 5=шью парами’ жернововъ и нод- 


вижное ‘решето дая‘просъашаскупеерщитейна уже 
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одинъ. разъ: обожженаго, и проч. Передача двия:е: 
ня изъ одного эшажа- въ другой производится по- 
средствомъ баоковъ со шкивовъ, приводимыхъ въ 
движеше паровою. машиною. Сверхъ шого’ амаль-. 
гамирный заводъ имБешь еще въ ошдЪаьномъь 
строеши антасйный дворъ.съ двумл полувысокими 
шахшными печамй дая плавки черной мди и_4 


небольние (гармахерске) горна дая очищенйя мЪди. 


Измелькене купферигтейна (Возпийеп, Ведисвоп 
еп Уаггпе) 


- Купеерштейнъ привозишся. на заводъ въ кускахъ, 


веаичиною въ кузакъ. Онъ подвергается здесь из- 
мельченио въ сухой. шолчев, открытой спереди. . 
Рабошникъ, присшаваенный въ этой операцли, без- 
престанно подбрасываенть ‘подъ песты’ еще неиз- 
мельченнаго купФериитейна. 

'Измельченный; шакимъ  образомъ.‘куихериипейнъ 
просъваешея презъ довольно грубое _метамаическое 
рьшешо; осшавишееся на немъ онять поступаеть 
въ шоичеше; порошокъ же, прошедший презъ р}- 
шено,; просфваетел, еще орезъ весьма шонкое си- 
то съ 1АДА отверспиями:-на одномъ квадратномъ 
дюйм. Это сишо имъешь прамоугольную Форму; 
оно заперио въ деревянномъ ящик5. Особенный 
механизмъ, получающий движенуе. ошьъ_ паровой. ма- 
шивы, сообщаешъь сиу толчки, заставляюще 


муку проходишь чрезъ ошверспия, а крупныя  ча- 


О 
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етицы падать къ нижней. части наклоненной пао- 
скосши. Эти грубыя зерна превращаются. въ му- 
ку въ мельниц, состоящей” изъ двухъ. паръ .гра- 
нишныхь жернововъ. съ гладкими поверхностями: 
Мельницы эти устроены такъ же, ‘какъ. ‘и муко- 
мольныя; вещество проходипть чрезЪ холетинный 
мышокъ, попадаешся въ мельницу чрезъ ‘ось бЪгу- 
на и выходить опитуда чрезь окружности жер- 
нововъ. Купоериитейнъ же, разгорячаясь при этомъ, 
осшастся часпию прилипшимъ’ къ жерновамъ и 
шёмъ затруднлешь эшу ‘операцию. Толчея даешь 
только около ‘половнны. всего количества мезкаго. 
порошка купхершиейна; другая. половина должна 
проходить чрезъ. мельницы. ри двухъ мельницахь 
приставленъ. одинъ работшникъ, получающий ВЪ 
день ошъ 8-ми до 10-ти серебрявыхъ грошей. Тоа- 
чеше же и пробвиване производителя. по задфаь- 
ной паашв: за 4100 центнеровъ . купФериипейна 
дается 9 талера 96:тть серебраяныхъ грошей, при 
-полчев занимаешея одинъ рабошникъ съ своимъ 
помощникомъ. _ ДвЪ мельницы. и. пюачея должны 
удоваешворлить.. сушочиой ‘потребности. 46-ти 


центнеровъь необожженаго купфхершитейна. 


9) Прмуготовительное. обжигатще (Зое еп). 


Чтобы ошдЪалишь большую часть сзры и`от- 
вратить образоваше большаго количества сфрной 


кисяошы при. обжигани съ. поваренною солью>: 


\3 





производяшь’ лередварительное, ` иб`несовершенное 
обжиган!е. "Оно ‘совершается ' въ Венгёрскихь’ ие- 
чахъ, подобныхь употребаяемымъ - во’ `Фрейберго. 
Подъ эшихь печей глад нвбкоаько `набаонёна 
ный къ рабоанмъ дверцамъ; тиопаиво’'‘полагаенея 
съ ‘боку. Сводъ. весьма плобки; возввипающийся” ие 
болфе, какъ’ на’ /18лнь ‘дюймов. Подь иметь 
Форму четыреугольную; ‘передняя сторона ‘его’ наг 
кабнена къ дверцамъ для удобства работы во ВеБХЬ 
частяхъ пени; онъ иметь 7‘ хушовЪ 6 дюймовь 
шнривы ‘ий’ 7 Фушовъ 10 дюймовъ длины; Ко 106: 
` ники” ИМЪЮШЬ 94 дюймъ ширины и‘.6 Футовъ Дий- 
ны; ‘сводъ, покрывающий ихъ, имфейть '18 дюй- 
мовъ высоты; бйи отпдфлаютиея ош пода ‘поро: 
гомъ, возвъишаощимся на 6 дюймовъ нодъ подомъ; 
пролешъимфепуь одинъ Фушь высошы: ЗаБеь наз 
‘ходинися ‘и проетыя отражашельныя печи ‘и дву- 
прусныя:; ’посльдня ‘отайчаютел ^ оп аервыхь 
только лиебмь, вино "ИМБЮРЬ два совершенно оди» 
накте и один вадь `другимъ расположенные пода, 
Паамя ‘проходить ‘изъ одного яруса въ’ другой и 
выходишь ‘презъ’ трубу, расноложенну10 въ’ этомь 
саучаЪ надь колоениками. Руда кладешея” сначала 
‘ва верхшй подъ, гдЬ она пригошоваяевся къ об- 
жиганию, и потомъ чрезъ крукное отверсиие, зат- 
кнуптое во ‘время.’ дъйствуя гаиняною` зашьчкою, 


_ падаешь назнижнй: подъ. Нредь ‘дверцами: каждой 


печи находятся: чугунная паиша, образующая ВЫ= 
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дающйся порогь, и’ чугувный ‘валскъ у ‘на который 
вовремя работы кладутся инструменшы. Чтобы 
произвести ‘засыпку, тНо ‘ва порогв’ кладуть же- 
авзный лиепть, а на’него сырую муку ‘и погиомь 
внобишъ это въ печь желфзною допашою’ выни-_ 
мане же обожженой массы ‘производинтся, подешав- 
яя Нодъ порогь небольшую шележку ‘изь листо- 
вато жельза у въокоторую °‘посредетвомь” гребка 
сгрёбаютть‹ уже обожженую массу; Въ каждую печь 


засыпаюшу а ценшнера сырой муки; ВЪ двуяруеной 


печи сожигаешея 15 повязок въттвей” въ’) часа, 


7 


а въ одноярусной"90 свазокь ‘въ Л часа. Мъра`60 
связокъ” въеиь ош 9 до 92 ценитнеровъ: Паа= 
мя, Выходя изъ) печи, обращаетса въ’ кирпиавыхь 
проводах; покрыншыхь чугуннвиии ‘паитами а на- 
грёвающихь сушильня: Единсшвенвые” инсшрумен= 
шы, при эшой ‘операция’ упоптребияемые, _ суть : 
желфзная лопата, гребокъ ‘и; ‘трабля съ Д’ зубцами, 
отстолщими одне опть другаго на 5,94 Русскихъ 
дюймовъ (около); инструменииы этим юпгь около 
25,6 дюймовъ ширвны ‘и’ около 9:84. Русекаго’‘Фу- 
та длины; ‘они оканчиваются длинною деревянною 
ручкою. — т 
Мука, вынутшая! изъ печи, смачиваешея, г пока: она 
ее горяча; пошомъ‘ поднимается въ верхн!й‘ярусъ 
спроеыя, тдБ подвергается замьшиванио. 
Этопть -обожженый купеериниейнт; бу- 


дучи обработань царскою" а. содер- 


х 
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малъ въ 5-ши граммахъ: сърнокислаго ‹ ба- 
риа планом Зона ииаавс 
`Будучи же. обработанъ. . хлористоводо- 
родною: кислотою, содержаяъ въ 5-ши 
граммахь итой. же воли. ии 
Соотвиешвующее эшюму... количество 
сърной. кислое бы а зибаон. 
Въ  неразаожившемся  купоершитейнь 
осталось сърнокислаго барита. 
Саъдовашельно, ‘сБры о. а 
Такъ_какъ необожженый купфершшейнъ 
заключаеть 24,2° еБры, шо количество, 
неразаожившагосл вупфершитейна › въ 5-ти: 
граммахъ будешь: 0.0.7. 01. 0,078. иаи 15° 
Это. число’ ‘составаяепть крайн!й сау- 


чай, но количество’. необожженаго ‘куп- 


хершишейна ‚не ‹превьниаеть’^. . (. Д-хь наи 5° 


Въ обожженомъ. купФершитейнь‘ серс- 
бро. находится большею’ часпию въ ме- 
наллическомъ ‘состоянии; аммакь извае- 
каепть ‚поалько’‘небольшое количество оки= 
си ‘серебра, находившагося, върояшно; въ 
сБрнистомъ состолнии. , 
Не обожженый купФершшейнъ при про серебра 
бадана иеенаны '0;00225 
Обожженый же купферштейнь у 0.00365 
Дымъ, происходаний: при обжиганёи, ув- 


аекая съ. собою. механически большую 
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часть" извести; ‘которая ‘и. собирается 
” въ шрубахъ,’‘назначенныхь” дая сгущенйя серебра 


ое кислоты, содержишь: т.о. -0,00075 


и ре и Нее. биийшриио). 


Эша ‘операцёя совершаетея въ особенной ‘ком- 

| наши, въ двухъ деревянныхъ ящиках, въ 4: мет- 
ра’ дяиною,; 1,4: метръ -шириною и 0,6 м. гаубиною: 
Мука грубо перемвшиваенся. съ: 14 до’ 18 часптями 
| глинисптой извести; ‘приведенной тоже въ ‘сосшо- 
| янте муки, и съ 9. иди 40> измельпенной’ поварен- 
| ной соли. Всетэто: насыпаешся къ’ одному концу 
’  дщика) и два рабошника. м5дными  лопатами сгре- 
|  бающь’ этуссмвеь въ другому’ ‘концу, поливал’ ее 
|’ при эшомъ шакимъколичествомъ воды, какое до- 
статочно_ дла‘образовангя‘ гусшой грязи: При нача- 
25 смвшивашя происходинть шипьше, въ сльдетвте 
ошдфаенга углекислоты, и работа. продолжаешся 
до пувхъ: поръ ,. пока не окончится’ это’ шине; 
Посд®. этого: см5сь оставляется: въ’ поко$; шем 
пература -еа ‘значительно. ‘возвьипаештся;^и‘’ нако= 


нець. все смытшанное› отвердёваеть ‘на’ подобе гин- 





са. По прошеспиии :19-ти’ часовъ, вещество’ выниз 


маешся и. перенобищея “въ особыя” сушваьни ;^тд® 


| 
р 


|| окончательное высушиванте продолжаетса д часа. 


| 
| 
й 


Прибаваеше поваренной‘солиимзешь ‘цфаню пре- 


25. 


вращение ‚серебра въ. хлориспое состозыге,` а’ при- 


ЕЕ 


‘бавлеше_ извести служить для: совершеннаго раз-_ 


Е 
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зоженя мешамляческихь солей, и вт, ‘особенности 


солей мЪди, которыя въ, амальгамирныхъ: обочкахъ 
разлатаясь, портяшт амадльгаму вмвене) я съ пубмъ 
известь служить `` дая вторичваго, образован!я 
хлорнсшаго натрия, ‘наи лучше для предохранения 
эпюй сои,’ присушениие которой › иёобходимо! въ 
амальгамирныхь бочкахъ: х‘дая разложентя ` хаори, 
стяго” серебра; ' Когда ‘ембсь:будепть` обработана 
‚водою, то сфрнокислыя соли м$ди: и жеадфза раз 
загаюшся и при эшомъ’ ‘происходить ‘ошдфаене 
углекислоты; въ ню йе время образуется” сърно. 
кисаал известь, копторал, ‘соединяясь ‘съ: водою, 
крисшаазизуется. и производипть нагръвануе ги ош 
`‘пердьван!е массы. Этому: емыливанию мокрымъ! пу 
шемъ приписывать боле ‘выгодъу нежели сколько; 
по всей върояшности, ›ошъ него’ проиеходнить:: 10: 
лагаютъ; что при’‘эвюмъ происходиить то жетро- 
тиводьйслие, какъ и: при Американской ` амаль- 
_ мациау ито сърнокислыя ›соди мдя и жельза, ‘будучи 
подвержены дъйсиввию) поваренной! соли; превраща- 
`юшся въ хлористый; кошорыя; разлагааеь. въ свою 
очередь,  переводанть метанлилеское жеребро, въ ао» 
риспое; ‘во ‘времени бываегиь | не ‘лосгпаточно дая 
ишого, чтобы” это`прошиводвьйствте ‘могаол совер“ 
шится _надлежащимь ‘образом известь‘нейнрализ 
зируенть ‘еврвокислыя ‘солигпрежде; абмъ ‘эйтойро- 
ншводфйениие‘можегиь ‘произойти. Образчик Эй, 
смуси, изсавдованный ‘сухимъ путемъ,’ даль › ‘в. 140 
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граммах `веребра 0,0215  граммовъ; напротпивъ 


того 10 граммовъ, обработанные аммтакомъ до 
совершеннаго извлечентя метшалаа , дали по проб 
0,0195 граммовъ ` серебра. ° Поэтому въ 10’ грам- 
махъ количество. серебра, растворенное въ амм!акв 
— 0,0030 грамма, или 95 ‘всего количесшва  сереб- 

Показавь количество серебра, пепосредствен- 
но растворенное въ аммгак® до смышивания, вид- 
но, чшо эта операция имъетть шолько:весьма сад- 
бое злише на приведеше. серебра ^ въ ‘хаористое 
состолше. Главная польза этой операщи” ебетю- 
шт, ‘въ пибеномъ смышени вещестивъ, въ васыще- 
ни ‘поваренною солью вебхь часшиць  ‘купеер- 
шшейва, чмакъ чтобы ничто не’ избЪгло дъйствтя 
хлора, ‘чтио никогда пе бываешь стоаь’ совершен- 


но при смвшивани сухимъ- пушемъ. 


‚ 4) Приведеще, вещества сё состояще муки (аинафел у. 
Оааииафеи, Редисйон еп. Уагте):; 


`Высушенное вещество пропускаегисл между дву- 
‚ мя цилиндрами, измъняющими его сосшоянте, и по- 
_томъ поступаеть въ мельницу, состоящую’ изъ 
плит. паръ гранишняхь жернововт, Каждая мо- 
жешь  измолошь 15-тшь центнеровъ въ ЭЛ. часа. 
Эта мука просфвается презъ наклонное рёшепо, 
приводимое въ движеше ‘машиною ин содержащее 


2,916 ошверспИй на одномъ квадрашномь дюймь 
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`5) Оконвательное обжигаше (Фадеев Йен); 


Мука подвергается окончательному обжиганию, 
которое служить для разложеня посафднихь . ча- 
сшей купФершшейна и дал. превращения серебра 
въ хлористюое состояне. Это обжигане .. произво- 
дишся въ шой же печи и при помощи ШЪхЪ же 
инетруменшюовъ, какь и первое. Въ печь полагаеть 
ся 5 центнера вупфериипейна (не считая приба- 
_вяенныхъ реактивовъ) и операщя продолжаешся 
2: часа; при эшомъ расходуется 90-шо связокь 
‚ выивей. Когда рабопникъ, управаллюний обжига: , 
нтемъ, заключаешь, что оно скоро окончится, то 
АЪлаеть пробы, чтобы судить о состолыи опе- 
ращи, Онтъ захвашываешь  жельзнымь ‚ ковшомь 
_ часть обожженаго вещества и измельчаепть его-вь 
порошокъ; часть этого порошка кладешь на вар-` 
хоровое `б.июдечко; ‘размёшиваетьъ ‘его’ съ водою, 
чтобы ‘образовать жидкую грязь, наливленть въ 
нее небольшое количество совершенно чистой 
ртути и исшираешъ все посредетвомъ ` небольша- 
го мБднаго песша; пошомъ приливаепь воды и 
сливаешь муть, на блюдечкь же осшаешся круп- 
ныял зерна купФерципейна и ршуть, по наружнымь 
признакамъ которой’ и заключающшь о’ сосшояни 


операции. 


1) Если поверхность ртути покрыша  сврою 


паенкою, шакъ что метаилические шарики осша-. 
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ются ‘разсванвыми по массЪ, и если они образу: 
юшь хвоспиы, по это значить, чо недостаточ- 
но быдло прибаваено ‘реагеншовъ, а потому нужно 
прибавишь еще нфкошорое количество ихъ, уве- 
знчиваа` всегда‘ количество известняка. 

3) Ели ршуть собираешся легко въ одинъ ша- 


рикъ, поверхность котюраго осшаешся шускаобз- 





‘лою, и кошорый, ‘при разбивани его, образуепть 
хвосты, но не раздфаляегтся на ошдфаьные шарики; 
по значить, что операщия достигла до надлежа- 
щаго предфаа, и тогда вынимаюнть вещество изъ 
печи. Если’ реакшивовъ было много, п1о`образуеш- 
ся шонкая пленка яркаго жезшаго цвета; впро- 
чемъ шарикъ риуши сохранленуь вс® прочёя свой- 
ства. 

5) Когда ретушь. собирается въ крумный н бае- 
стяций ‹шарикъ, неосшавяяющий хвостовъ при 
разбивани его въ баюдечкь, и къ кошорому. при- 
‘липаюнть небольшия зерна купёрпипейна, иди если 
этоть‘шарикъ раздёялешся ва множество малёнь- 

‚ кихъ.блестящихь шариковъ; 010 значиоть, 110 опе- 
раця не кончена: нужно продояжашь обжигаше 


еще нфкотпорое время, усиливъ огонь. 
Амальгамащя (СЗеодлибеи). 


Обожженая мука подвергается ‘непосредственно 
амааьгамаци; во такъ какъ. еще при первомъ ©б- 


жигани ‘сврвистыя соединешя почти уже совсъуъ 
Горн. Журн. Ен. Ц. 1849. 9 











теми нет... 


разяожичиеь, ито. и. непего опасаться, чтобы при 
впторомъ `обжигани. купФершиейнь опять спекея, 
и безпомезно, было бы подвергашь его снова моло- 
ую. Амальгамаця производишел въ деревянныхь 
бочкахъ, устроенныхъ по образцу. Фрейбергскихз. 
Способы наполнеша и опоражнивашая ‘бочки п же 
самые, какъ и во Фрейбергь Бочки имъюпгь выз- 
стимость ошь 80-ши до 94-го кубическихь Фу- 
цювъ; ихъ паполняюнгь б-шью цешииерами куп-. 
Феринпейна, вкаючая сюда и реавишвы; прибавал- 
ют опть 1%. до. 9-хъ ценишеровъ воды, нагрышой 
до д0°; запираюшь бочки. и заставалютъ нхъ 
обращаться. въ тенене Д-хль пасовъ для образова- 
ня ‘однородной. грязи. Въ продолжен:е всей опера- 
ЦЕН, сообщаюпть бочкамъ скорость ошъ. 19-п до 
14-пи оборотовъ ‘въ мимузлу. ‚Бочки содержашь 
вЪ. себ жельзные кружки, имо _ Форму выо- 
<кихъ досокъ, около 1-го дюйма въ даметарв; ну- 
жно, чтобы. ихъ всегда ‘находилось около. т. ценш-- 
нера. ‚Эви доски, при ‘обращения ыы ‚ епособ- 
евуюнть скоръйшему образовавию грази. Темпера- 
тура смБси поддерживаешся. около 20°, ЛТо. штро- 


шестын Л-хъ масовь, маливаюниь въ бочки_№ цение 


нера рану и ‚обращают ИХЪ 90-шь часовъ съ 


шою же скороспию, какъ и прежде. Темперашура 


восходинь до 95°. изи 50°. По временамъ.  изсявды- 


ваюпть состояше каши, завяюнающейся въ ‘бонкз, 


и если она ие имфешь надлежащей вусптовль, пю 
2 ( / 
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прибавляють воды, но’ всегда, сколь возможно, 
стараются избъгапь прибавлен!я новаго количе- 
ства муки. Чрезъ 20-ть часовъ послБ наполнешя 
бочекъ купфершшейпомъ, ихъ осшанаваивающь, 
дополняюшь водою и обращают еще Д ‘часа дал 
собрашя ршуши; но уже сообщающь имъ ско- 
росшь не боле, какъ ошьъ 8-ми. до 10-ти’ оборо- 
шовъ въ минуту. Пошомъ выпускаюшь по поряд- 


ку ршушь и гразь. 
7) Выжимаше амальгамьь (ЗСУ), 


Ршушь процвживаешея. чрезъ шиковый мшокъ, 
въ который она пришекаешь по мфрф выливаня 
изъ бочекъ, Ршутшь ошдъалешел сначала сама, по 
собственной своей, тяжести, но пошомъ рабош- 
никъ здставалетъ ее процфжизашься, выжимая 
мышокъ и сдаваивая его между руками. Въ мвшкв 
остластел твердая амальгама, содержащая опт 19 
до 15> серебра. 


8) Перегонка, иливытигаще, амальгаь (Зи АСИ), 


Амальгама’ перегоняешея въ чугунныхь решор- 
шахъ, снабженных чугунною ` же вертикальною 
наставкою, > погружаемою въ кадку;, наполненною` 
‘водою. Пары рупии: сгущающел въ наставкв и 
въ прикосновении СЪ ВОДОЮ: 

Получениое шакимъ образомъ амальгамирное се- 


ребро перенаавалегася ‘снова въ граФишовомъ низ 
. = *_ П 
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ГБ, га оно. отдфалеть послёднге, завлючавицеел 
еще въ немъ,. слбды риути, . Температура въ рез 
торш® пе должна доходить до пункта плаваентя › 
‘серебра. Серебро получается весьма чистое _ и ‚за- 
каючаеть въ себь шозько небольшое количеетво 
мзди и сабды желБза. Остатокъ, позучениый. по- 
сав обжигаша и расплавленгл АГА, далъ по 
разложению: ет ` 

а ы Серебра. . 0,944 

_М®ди : . 0,096 

Жельза . . сабды 

————щ 

0,970 
Столь больная чистоша амальгамирнаго “сере- 
бра ‘зависить ошчасши ошъ. прибаваен!я извести, 
которая’ препяшетвуешь образовашю въ бочкахъ 
расшвора мешалаическихт * солей, осаждаемыхь же-. 
иБЗомЪ. Серебро, полученное изъ 'Мапсоельдскихь 
Вудъ, отправляется на Берлинекй Монетный дворь, 
гдь чеканитшся изъ него особый родъ шаиеровъ съ 
надписью., вапоминающею его происхождеше , 


едет 58 Эаив еек Эегобанев, 


Обмывко атальгамирнаго. остатка. 


`Гуща’, выпущенная изъ, амальгамирныхъ -бочект, 
постшупаегтьъ въ ‘коническ!я _кадки, чрезъ ось .кошо- 
рыхъ проходишь дереванный вертикальный ваяъ. 
спабженный жельзною. мутовкою. Одна кадка слу- 


щипуь дал двухъ бочекъ; ее дополнлюшуь водою) 
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мутовка приводится въ движеше паровою маши- 


ною. Обращаясь въ кадвф, она.приводишь въ дви- 
жене” весь ‘купфершишейпь, при чемъ. новое келиче- 
сшво ршуши еобпраётея на дно. Мушовка обра- 
щаешся 10 часовь со скороспию ошть 10 до 15 
оборошовь въ мин)шу; кадка опоражнивается. 
посрелешвомъ втузокъ, помбщенныхь на разайч 
ныхь высошахъ; вмулки эши ошхрывающесл` поса$- 
довашельно, по м5р$. шого, какъ грязь объдняет- 
ся ршушью, и каждый мБелцъ вывимаюшь амаль- 
` таму, осфвшую на дно кадкй. Она уже далеко ус- 
т) паешь въ писшопть своей шой, кошорал полу- 
чается въ бочкахъ, и пошому обрабошываеншса 


ошпдъаьно. 


Формовка атальгсьмирнаго оспаткя. 


Грязь выпускаешея въ лари, гдв остшавияетася 
на нБкошорое врема въ покоз) при эшомъ осша- 
окъ осаждаешел ‘весьма скоро. Его вынимаюь 
изъ аарей, когда онъ еще, сыръ; смёшивающь’ съ 
“410 порошкообразной гаяны и ` Формуюшь его въ 
кирончи, коморые` обрабоптыватотаел на черную 
и пошомъ на розешиую мфдь на заводь, подчи- 


невномъ амальгамирному. 


Потеря металла. 


‚. Амальгамирный осшашокъ закаючаешь средиимъ 
числомъ 0,00046 серебра; необожженый` купеер- 


« 





и 
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пипейнъ содержиить его 0.00995 у сявдовательно поз 
тшеря будешь 7>. всего количества серебра, закаю- 

чавшагося въ необожженомъ купесршишейнь. Гарма- 
херская мЪдь содержинь среднимъ числомъ 0,0006 
химически чисшаго серебра; осшашокь ‘же заклю- 
чаепть въ себъ 95> мёди.: Въ амальгамирномъ осшашы 
кЪ серебро. находишея въ сосшолни хаористомъ— 
не возстановаенное, “и въ мешалаическомъь — не 


растворенное ВЪ ршуши; наконець другая часть 


1 
р 
Е 
Е 


его доджна быть увлечена въ осташокъ въ восшо- 


яНи амальгамыт, кошорая осшайась разеъявной во 





всей массь купФериишейна, во время промывки его 


въ кадкв. Полагающь, чшо на одинъ ценшнеръ гар- 


махерской МБДИ ВСЯ потеря превышаешь 9 - ‚лота, . 


пт. е. простирается ошъ 4/-до 12° весго коди- 
чества серебра, заключавшагося въ пупеершишейн$; 


около г. этой пошери удерживается въ амальга- 


мирномъ остаткх, а т шеряешся при обжигани 


и при другихь операцияхъ. 
Во Фрейбергв руды ‘гораздо бъднье. Въ амазь: 
гамирныхъ _ осташкахъь содержится от 5 до. ‚о 
серебра, а вся: потеря эглого’ метаааа зак ючаеть 
ся между 5 и 9° общаго содержангя. 
Въ Готтесбелонунгъ потеря ртути средним». 


числомъ простирается до 8-ми ‘Фуншовъ на 400 


| 
ценшнеровъ ку иФершинейна; ВЪ заводокихъ смытахъ. Я 


принимаюпть эшу потерю въ. 41 Фушиовь и рас- | 
предъаяють сяздующимь образом: 








ЗМ 





`` ^Фуниювъ. 
При м 
- а о ыы Л 


И 
Опышы,  двланные въ большомъ ‘видв въ 
1899 году, показали потерю въ 7,5% зунша, 
распредъленную такимъ образомъ: 
^ При амальгамащеи 1 6,59 
== перегоневане ен богине 70.09 
= паавк® амальгамирнаго серебра. . - 1,04 
Потребность жел®вза въ 1857 году проешира- 
лись дб ‘5,75 Фунша на’ 100 ценшнеровъ купфер- 
шипейна, наи 90 часшей этого. металла на 100 
часшей серебра, извлеченнаго. изъ купоернитейнау 
по расчешу же должно было употребить’ только 
18,9 часшей желЪза на 100 частей серебра 5 раз- 
ность чрезвьтайно малая. Во Фрейбергв ‘употреб- 
лаюшь ‘60. частей жельза па 100. часшей: серебра. 
Столь малое пошребаеше въ ГопипесбеловунгВ 
зависить ‘отъ прибавленгя извести, которая ней- 


трализируешь м6дь въ амальгамнрныхъ бочках. 
Сравнеше способовь а.мальгамации и зейгеровая 


Амальгамащя . предсшаваяеть  предъ древнимъ 
способомъ неоспоримое преимущество. Въ этомъ 
можно убЪдиться изъ сабдующихь чисель. На одинъ 
центшнеръ очищенной мЪъди предосшавялющть каж 


дому заводу ошчисаяшь по 9 лотювъ серебра изъ 


> 


р 
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общаго  содержашя, опредтленнаго опытами въ ма- 
ломъ видЪ; и шакъ эти 9 лотовъ. серебра. сау- 
жапть па заводахъ какъ для прикрыпия вовхъ из- 


‘держекъ, шакъ и дая доставаленгя прибыли. Въ 





пользу. завода предосшавляешся шакже все, что онъ | _ 
выручипть презъ продажу мЪди сверхъ установ 
дленной цЪфны. , 
И шакъ прибыль на 1 центинеръ очищенной 
мъди`составадещся такимъ. образомъ: 
На зейгерномь На в.мальеа- 
заводть. _ мирном заводгь, | 
| тли. сер.гр. по. ‘там. сер.гр. пФ. |. 
< Ошъ 9-ти зошовъ . г 
серебра по 15-ти тта- 
‚ яеровъ 10-ти сере- 
бряныхъ грошей мар- _ 
‘ка оо. ат Я Абаоные Ча | 
Высшая продажнал п 
цъна моди. . . о. 4—4, 07——45— ——. 
Прибыль въ мфди вы 





по опышамь о 8 9 
Прибыль въ сере- | —- ых 
бр по. опьштамъ, . ——10— 5——925— 9,5 
Вся прибыаь 2706—0071 9-5-— 45 
Цьна, по коей об- — — 


ходишея ценшнеръ_ 





ми... . б—48—18,9-5— 9— 5,19 
Выгода ^’. 1— 77—87 5—95—10,51 
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Эши результаты для зейгерпаго’ завода_ заклю- 
заюттся: между 1855 и 1856 годами, а дал ‘амалб- 
гамирнаго между 1896 и 1857. годами. \ Такт, какъ 
со’времени народной войны въ Испании пана на 
свинепъ значительно_ возвысилаеь, тпо’‘выгода бу- 
деть еще гораздо боле, хошяо и’ цъна соли юлак- 
же поднялась. 

Предъидущая таблица даешь въ пользу амаль- 
гамащи ‘разность 9 шадера’ 16-пь серебраныхъ 
грошей, Въ 4858 году разность эта была 5 тша- 
лера 1-нъ  серебряпый грош 8-мь пФенинговъ. 
Припявь же въ расчепть” 55 капитала, упоптре- 
бленнаго на постройку амальгамирнаго’ ‘завода’ и 
простирающагося до-111,600 талеровъ, прибыть, 
приносимая_ амальгамирнымъ заводомъ прошивъ 
зейгернаго, будешь 2 тамера 48 `серебряныхъ гро- 
шей 5 поенинга; а шакъ  какъ заводъ. ‘существу- 
етъ уже нъеколько столзпий, по капитазь этопть 


в счишашься совершенно Оку пившимея. Эши : 


`°чинеаа не покрываюпть еще ПНВ образомъ вЫ = 


. тоды мерваго способа предъ вшорымъ, потому 


что при этомъ  послвднемъ ^ существуепть ‘еще 
обрабошка купФериииейна на черную м$дь, а по- 
тому нужно’ было бы `принашь въ ‘расчешь из- 


держки, необходимыя дал этой обработки въ за- 


водахъ сырой плавки. 
Въ сльдепние этого стоаь хорошо доказаннаго 
преимущества амальгамаци, Горное Правлеше р®- 


Г 


< * 
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шилось упцредитшь ‘новый ‘амальгамирный“ заводть, > 
й 


вмБепто зейгернаго. Поетронвъ его на мъеш® но- 
савдняго,` можно упошребить, какъ движущую силу, 
воду и шфмъ избъенупть учреждешя паровой ма- 
нтипы, содержаше которой въ Готтесбелонунгв 


обходишся въ 8 $406 шалеровь въ компапно. 


Огищеше на небольшолиь горнть при нагртьтолиь дутпьть, 


Упоптреблеше нагрЪтлаго, дутьл при обрабошкв 
на. розешную мъдь было испытшуемо _на заводь 
Зангергаузен; но опышы, производимые съ боль- 
шимъ  сшарашемь,, были безуспьшиы: Я ‘заим: 
ошвую  резульшашы ихъ изъ Зета Ясень, 

На упоманушомъ заводф производили три ряда 
опытов, дая удобнаго сравиеня конхъ пипыки 
нерной мЪди, по выпуск, полагались понеремънно 
вЪ дв различным кучи; шакъ зто одна изъ пихь 
содержала штыки четнаго порадка, другал же не 
четшнаго. Обь кучи были взвышены и дал уравно- 
вЪшивангя вЪсовъ перекаадывали куски изъ одной 
кучн въ другую. При, опьтахъ употпребаяаи дре- 
весный уголь одинакаго качества. Саъдующая шаб- 
яица представляешь ‘резульшаплы. шрехъ. рядовъ 
опытовъ Аля одного ценшнера черной мБди, под- 


вер женной очищен тю. 


} 





Первый опыть 138|Впюрой опышь 109|’Грепий. опьить 


‚ 195 Средиее 


чнсло 5-хъ 
опышовь 571 центиерт! 


ценинеровь 75 =упт, |центнеровъ 15= хунш |псншшера 70= хушповъ.|51 Фупиь. 


холодное | нагрьшое ` холодное | наирьшое | холодное '| пагрёшое 


дутье. душье. дутье, дущье. дутье. дутье. 


| АЕЫ ИНО ео В 


| Сосноваго угля 


Очищенной м5ди (1-нъ центинеръ Фуншы:. 


— 440-тв хувшамъ). 


` 


Мьди, изваёченной изъ насшьмей 


_| Угаръ въ очищенной мфди . 
тя - 


|| Окончательная пошеря 


норе еяное время . 


Е зпопиробаешнный о о д В 6] 0-15- 8] 0-16- 10] 0-44-11] 0-16- 


Пошерявной мди по 50-ши та- 
_ аеровъ за ценшнеръ . 


ЭЖалованья 
За нагрьваше аппараша 


Весь расходъ 


Выгода оть холоднаго душья’. 


Их 9-му листу Горн. Журн. “Ин и. 


\ 


ЕС. 6- 


шонны. 


0,78. 


оННЫ.. 


0,81 


шонны. 


0,95 


` ПОВНЫ. 


0,76 


тонны. 


0,75 


ОННы. 


0,84 


`Фуппы. 


102,70 


фунты, 


109.47 


Фунты. 


99,41 


Фупиы, 


104,52 


Фу НИТ. 


105,65 101,94 


5,60* 565. дот 30| 207, 380. 


Г 


дз |750 | 155 | 1059 | 568 | 806 


0,77 ` 6,99 4.96 


часа. | ава. часа. ‚ часа. часа. часа. 
0,59. |... 0,65 0,59. ‚0,63 0,60 0,64 
тал. с.г.их. та. с... |тал. стих. тал.ст.пх.|тал. с.г. по. |тал. с.г. 
9 


р 


5,67 | 955 _ 1,61 


оо о 11] 1-16- 9|—-15- 9] 4- 4-10 


5 —- д.11 —- “1-10 а 


| = - 5 Е —— 


—-97-10] 4-95-10] 4-44- 5] 9. 8-10 и. 5-0 1-26- 5 


гр. 


пе. талер. сер. 
0 — 27 


и / 
талер. сер. 


р. 
6 


гр. 


0х. талер. веер. 


50 — 25 


8 


\ 


1849. 


9|—- Д- 11| —- Д- 10, 


$ 





холодное 


дуптье. 


моинот, 


.10,76 


фунты. 


104.97 


116. 
575. 


4,57 
часа, 


0,55 


‚тал.с.р. ИФ. 


0-15- 


—-19- 10], 4- 9- 
—- 4-14 -—- 4-10 


— = 


ох. та, пер. `сер. Но 


09—98 


 пагрёшое | 


_‚ дущье. 


понныт. 


0,85 | 





часа. 


0,65 | 
тадус.г. пФ.) 


5). 0-47- 9 


.9- 1- -14} 


_пФ.й 


6 


фунты. | 


101.48 | 


8,59 | 
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Во время эшихъ опышовъ дутье имЪло шем- 
пературу отъ 289 до 241° Реомюрова термометра. 

Разсмашривая предъидущую шаблищу, видимъ, 
что нагрЪтое дутье было невыгодно; потребность 
угла была несравненно больше, чемъ при холод- 
номъ дугиьв; операщя продолжалась большее вре- 
мя, и что всего важнЪе, угаръ былъ несравненно 
звачительнЪе; слвдовательно общтя издержки были 
почти вдвое бол$е. _Кром® ого мфдь была. не 
столь хорошаго качества ‚ круги розешной мЪди 
снимались дурно и горнъ сиави%е портнаел. Рс- 
зульташы эти были приняшьг за. совершенно р- 
шенные, и въ Вангергаузенз упоптреблеше -нагрЪ- 
шаго дутья было отвергпуто. Впрочемъ опыты 


можешь бьишь ‘не были достаточно продоажи- 


‚ шеаьны и разнообразны; но если бы продолжали 


ихъ сь большимъ упорсшвомъ, пю, может быть, 
досшигнули бы до резульпашовъ ‘менфе невыгод- 
ныхъ. Эпю кажешся подтверждается и шфмъ, что 


нотребность угля при вагрётомъ дупьь умевь- 


- алась при шрехъ оныгтахъ, и что ври пзревь- 


емъ опьнтв ‘вся невыгода была менъе. 

Въ Грюншаль, въ Саксови ‚ (на зейгерномъ за- 
водЪ) опыты очищены мЪди были также небаа- 
гопргяшиных 
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1 
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УпотреБИЕНЕ ДОМЕННЫХЪ ГАЗОВЪ. 


`Управляющий  чугуноплавияеннымь `заводомъ Ма- 

^ ря=Цеаль ,; въ ПИШширш, Г. Лейше, устроилъ близъ 
доменной ‘печи Св; Варвары, пудлинговую’ печь, въ 
которую провель’ доменные газы, уловивши ихъ изъ 
доменной печи, каналомъ, начинающимся ва’ 9-шь 
Футовь ниже колошника. Дла сожиган!я газовъ про- 

. веденъ въ пудаинговую печь многими сопаами го- 
ряшй воздухъ; нагрьвающийея жаромъ, выходящим 
изъ шой же пудлинговой печи до '550° Реомюрова 
термомешра. Для первоначальныхь опьитовъ, на- 
чавшихел ВЪ ФеврааЪ прошедшаго года, были при- 


глашены пудлинговые рабошники изъ Нейберга, 
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тдЪ, какъ извбешно, производитея- пудаинговаше 


‘дровами. т 


Опытьт удались съ перваго раза, и рабошпики 
рабошааи здфсь вт ‘газопуданнговой печи точно 
пакъ же, вакъ у себл` въ Нейберг® въ пуданиговой 
печи, ` дъйствующей _ дровами. Шо неимънио еще 
здВеь надлежащаго устройства, пудлинговыл” бод 
ванки отшиправяены были въ Пейбергь дал прокаш- 
ки въ соршовое же.1фз0, которое и получилось от 
личной доброты. 


При семъ Г. Лейте замбиаепть, что если ка- 
) 


‚ кой либо’ заводъ не могь бы имьшь ‘у себя ка- 


тальныхь устройсшвъ, то’ и въ шакомъ слупав 
все таки можно съ большою выгодою` употиреб- 
лять пудлинговаше, производя въ пудлинговой пе- 
чи крибы иаи. даже жуки, которые’ пошомъ мо- 
Жо доводить до надлежащей ‘спвлости, помопию 
окончательной проварки въ крипномъ горну, чрезъ 
что’ значительно сбережетел ‘и торюшй машер- 
лаъ и рабочее время. = 
Во Франщи, въ заводахь Гаранкурть и Ван- 
дреесъ, доменные газы, взятые на нвкошоромъ раз- 
сшолни ниже колошника, всавывающел‘ помощо 


веншихатора н имъ же прогонлющтсл по трубамъ 


`КЪ разпымъ ‘печамъ и горнамъ, ГДЪ, сожигаясь, сиу> 


жатъ дая нагрБвашя вдуваемаго въ пени и горна 
воздуха. 





Клменнля соль въ ПШвейцари. 


Ошкрышие каменной соли, сдЪланное, нЪеколько’ 
яывъ шому пазадъ, Г. Гаенкомъ въ. Кантовь Ба- 
зсяьскомъ, подаао поводъ искашь ее и въ сосфд- 
нихъ земляхъ, Такъ какъ въ сяфдсииые договора, 
все солянос производёштво въ озпаченномь Канию- 
нЪ ‘принадлежипть ваадьтенямъ ИТвейцергалая, 
шо сояепромышаенники. дояжны были обрашить 
свои поиски въ ту часшь сосфдиаго Кантшюна Ар- 
гау› которая. въ геогностическихь ошношентяхь 
болъе сходствуенть съ содяными ‘Формащями Ба- 
зельскими, и гдь можно было надъаться встр$> 
пишь продоажеше соланаго м5сторождевя. Мно-. 
ме изъ часшвыхь. людей составнаи общество, и 
въ вонцв минувшаго лЬша, заложили. буровую сква* 
жину въ земль Аргау, на мъешь, ошетоящемь на 
нъеколько саженъ оштъ Рейна, между Базельауг- 
сшомъ и Кейзераутешомъ, на ри четверти. часа 
вверхь по Рейну ош. Ивейцергачия.. Въ. нача 
Октабрл скважина имЪала. 500 Футовъ глубины и 


уже всшрЬтшиала искомый пааепь сойи; 


й 








УпотреЕБЛЕНИЕ АНТРАЦИТА ВТь СЪВЕРНОЙ АмеРикв и во‘ 


ФрАнщи. 





Изввешно; ппто съ 4857 года стали упошреб- 
чать, по указашю ТГ. Крана, автрациниь въ до- 
менныхь печахъ и вагранкахь, при чемъ’ найдено, 
по на. шо. же количество ‘проплаваяемыхь ве- 
ществъ, аншрациша упоптребляешея >’ ‘прошивъ 
камевиато угал прежде ‘употреблявшагося, и что 
Расплавлеше чугуна происходить скорве, и пугунъ 
получается жиже. Въ’ послвдешаи  Апгайскй Ин- 


женеръ Г. Паайеръ придумаль особенныя устрой- 


ства. попокъ къ уношребаению аншрацитиа дая 


нагрфвашя  паровыхь кошаовъ, дал’ дьйстыя гор- 


новъ и проч. Наконець въ Ангаи сосшавнаась ком- 


пантя дал упопребаен;я антрацигла на чароходахъ. 


Она соорудиаа` пароходъ, волорый получнаъ на- 
званте Аншрацишь. Опыты: , произведенные на 
эшомъ пароходф, показали: 1) чо при меньшемъ 
кошьв и низшей. ируб%, получается боле пара, 


нежели какъ по бываешь при употшребаенти ка- 


`мепнаго угля; 9) чо ни сколько `не ошдБалешся 


изъ трубы дыма; 3) чшо шемпература`машинна- 
го `вмБетшилища не шавъ высока, сльдовашельно 
в. рабочихь не пакъ ‚епарадаепть; > 9010 


у 
\ 
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придуманное РГ. Плайеромъ усшройство дая ‘па» 
поаненя попильнаго пространства антрацитомъ 
не требуешь. безпрерывнаго задолжентя качегара; 
5) цию въ каждый часъ достаточно шрехъ кичо- 
грамовъ антрациша дяя произведентя ‘одной аоша- 
диной силы; 6) чио труба нагрЪваетея столь 
слабо, ито смБао можно держать на ней: руку. 
Эшо. довазываепиь, чо, весь жаръ сосредоточи- 
. вается въ самой птопкво и весь идепть въ пользу. . | 

Во _Фравщиа паходишса множество пяастовъ 
сухаго угая, составляющаго какъ бы. переходъ изъ 
аншрациша въ обыкновенный каменный. уголь. Пиа- 


спия же заключающея въ Формащи ыъеколько дре- 


вныйшей  протшиву настоящей каменноугольной 


Формаши. Е 
Добыча аншрациша ВЪ Пенсильвани въ течение 
нижеозначенныхъ годовъ. до: 
1890 - 574 пюннъ, 
`1895:; "бд еа 
1850. 477550 —— 
1855... 566705 ——— 
1858. 755447 ——— 
1859. 798499 ——— 


Во Францёш 


1890 е: 547 — == 
1895. 95799 ——— 
1850... 51929 ——— 
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1855 . _`58181 шоннъ. 
1857. 69157 ———-- 
1858 . 77459 ——— 

Извзешно, что въ`Вожскихъь горахъ, особенно 
около Массево, Танна и Церне, находяшся мноше пла- 
сшы антрациша большей или меньшей шолщины, 
кошорый ничемъ не уступаепть антрацишу, упо- 
требляемому съ шоликою 'пользою въ’ другихъ мф- 
сшахъ. Должно сожадьшь шакже, ито въ Верхне- 
РейнскомъДепаршаментв до сихь поръ не извае- 
каи еще ‘ни какой пользы изв этого горючаго ма- 
шер!ала. 


д. 


ВзРыЫВЪ ВЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ КОПИ въ Бедьыми: 





Въ каменноугольной копи _Св. Феликеъ баизъ 
Кареньона (глубина 1450 хушовъ), въ Ноябрз 1841 
тода, случился взрывъ, при чемъ обрушилось въ 
копи пространсшво на Л50-шъ мешровъь въ по- 
перечник®; 5-шь человЪкъ убитыхъ вытащили на 
поверхность и 5-шь человькь обожженыхь и шя- 
жело израненыхъ; 25 человька осшались въ копи 
засыпанными. Причины взрыва не извъешны. 


я Е о - , 
Торн. Жури. Ки. И, 1849. 10 





. 


ОТКРЫТИЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПЛАСТОВЪ. 


Въ концЪ Ноября прошедиаго’ года, сшарашями 
каменноугольной компаши Саксонскаго Руднаго Кря- 
жа, открыпть буровою скважиною, па 876- ши 9у- 
лпахь гаубивых вшорой паасшь каменнаго угая 
баизъ города’ Цвикау. Пааспуь этпопуь, исключая 
прослойки сланцевашой. ганны, имБепть толщины 
15% хушовъ и сосшоипь изъ самаго чистшаго й 
отайчной доброшы каменнаго угля. 

Въ Силезм, между городомъ Байшеномъ и заво- 
домъ Кеникскюпийе, Д-го Октября 1841 года, ош- 
крыан буровою скважиною, на ДТ-и сажен. гауби- 
нъ, пласить каменнаго угля весьма хорошаго каче- 
сшва, шолщиною въ 7-мь. Фуповъ, 

Сверхъ шого во многихъ, мБетахъ Силези и По- 


знани ошкрышы» въ пропыомъ, 1844. году, значи- 


шельный месторождения лигниша. 








| 
| 
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6. 


НъкоторРыя УЛУЧШЕНЕЯ ВЪ МЕДИПААВИЛЕННОМЪ ПРОИЗ- 


водствь злводовъ Г. БЕНАРДАКИ. 


(Изъь записки Г. Маюра хопь Квалена). 


` ` 





‚Песчавистьтя МЪДныЯ руды О и 


жде въ АВВ печахъ, кои были ВЪ вышивну 


- б-шь аршинъ, въ ширину у колошника /-нъ ар- 


щинъ, внизу у лещади 1-нъ аршинъ и въ рас- 
парБ 1“ аршина, и дутье употреблялось сильное; 
при этомъ вЪ сушки пропзавлязось ошъ 150-ти 
до 900-пъь пудовъ руды, на что’ употреблялось 9 
и 10-шь коробовъ угля. НынЪ устройство печи 
несколько измъннаи, прибавивъ ей высоты, и сдЪ- 
лавъ се въ колошникв и пзавиленномь простран- 
сшвв уже. Теперь печь ‘имфешъ высоты 7 ар- 
шинъ, ширина въ распарЪ осталаеь ша же, а въ 
колошникь и зпизу печи, ширины дано ЛА-пль 
вершковъ. Пришокъ воздуха ирезъь хурму значи-` 


шельно убаваенъ сопломъ меньшаго д!амегтра: Те- 


‘перь на шв же 150-шь и 200-ти пудъ’ руды въ 


сушки упошребаяется` шолько ошъ б-ши до 7-ми, 
коробовъ угля и. шааки выходять тораздо чище. 


Сверхъ того, въ сшарыхъ ошвалахъ найдено- бы- 


я0 много конгаомерашовыхъ рудъ, состолщихъ изъ 


кварцевыхъ галекъ, связанныхь. между собою м5д- 
— . 5 + 
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ною зеленью; шакъ какъ связующий цементть эшопть, 
имвешь гораздо меньшую твердость ‘протшиву га- 
зекъ, шо и начали обогащать ‚руду эту сухимъ 
легкимъ шолченемъ и просъвкою, при чемъ м5д- 
ная зелень удобно ошидфиллась ошъ кварцевыхъ газ 
лекъ. Такимъ` образомъ съ малыми расходами мож- 
но было получать руду, содержашую два процен- 
ша  мЪди; руду, кошорая могла удобно плавиться, 
шогда какъ цфаьная конгломератовая руда не мо- 
-тла ‘паавиться, какъ по причин® бвдиосши своей, 
шакъ равно и по призчивь великой тшрудноплав- 
косши, . 


я. 


О. новомъ колодце въ тородь ПЕРЕКОП5. 


(Г. Сшашскаго Совьшника Озерецковскаго),` 


ИръЪенал вода составалетуъ главнъйптую пошреб- 
ность города Перекопа. Недосшатокъ оной стоаьб- 
ко очевиденъ, шпо я не могь не замвититшь его 
въ первые дни моего сюда прибыпия, 'Семивер- 
сшвая ширина, Крымскаго перешейка, отлъ Чернаго 
"моря до Сиваша, перерЪзана сухимъь  глубокимъ 
рвомъ и валомъ. На, серединф. этого. прошяжения 


ваходишся линейный Перекопсюй  мосшь и при 
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немтъ Соляная застава. Иъ заставь собирающея 
солепромьииаенникй въ пеобыкновенно огромномъ 


количеств: иногда число ихъ воловъ доходить до 


Л-хъ шыеячъ. Въ этомъ мъешб ве было ни одного 


казеннаго колодца. Чумаки’ (извощики), приходяние 
за солью, покупали воду изъ двухъ не большихъ 
колодцевъ или, лучше сказать, изъ шакъ вазыва- 
емыхъь здБеь копаней, принадлежащихь м5щанамъ 
Перекопскимъ, плаша имо ДЛ колпьйки и болъе за 
баклагу дурной солоновашой, воды, копюрая при 
шомъ скапливается въ весьма маломъ количествЪ, 
а воловъ ‘ошгоняли на водопой за н®еколько верстть 
отшъ Перекопа, гдЪ есть казенные колодцы. Саз 
мые жишели Перекопа о шерифаи крайшй недо- 
статокъ. воды. ‚Лишенте хоромаго водопол въ зной- 
пые_лъптие мфеяцы бывало причипою  другихъ 
важн®инихь бъдепиий: боафзненносши людей и па» 
дежа скота, 

Вов эши обстолтельстава заставили меня при 
искивашь мъепа удобнаго дая вырыпия колодца 


близъ заставы. Чивовникъь по. особымъ  поруче 


нямъ Правленя, Коллежекй Ассесоръ Пиаенко, 


преобрьтиий ‘зридцашинестнавтинею саужбою 
совершенное познаше края, и которому ше- 
церь поручень Правлешоемъ надзоръ за работами 
другихъ. вомодцевь при Переконскихь_ озерахъ и 
на солевозныхь практахъ, указалъ ‚мн баизъ за» 


сшавы мъешо, гдз иЪъкогда сущесшвоваль Турец- 
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к, выможенный камнемъ , колодезь › называемый, 
какъ сказывающь сшарожиль, ханскимъ. “Сады 
его хошя и видны, но возобновлеше ‘стоило ‘бы 
большихъ прудовъ и издержекъ, чего ‘нельзя было 
предпринять, не имя увбренности въ успЪх®. 

Осмотр®въ местность у заставь, яр шиясл, 
по опышному Совъшу Г. Ппаенки и  колодезнаго 
мастера Зуева, приказать начать работу ‘новаго 
колодца впереди развалинь колодца Ханскаго, въ 
50-ти саженяхъ опть заставы. 

Колодезный мастеръ, Смоленской губерн!и, -ЕЮх- 
новскаго ‘УЪзда, крестьянинь — Дъйсшвительной 
Сташской Совъаницы Толешой , Евдокимь Зуевъ, 
уже ‘болбе 29-хъ аъшь занимаясь копаньемь ко- 
аодцевъ при озерахь и’въ здъшнемъ краз, ‘пре 


обрБяъ въ’ этомъ искусств. необыкновенный 'на- 


выкъ и свьдфн!л. Тюна 1-го присшупиаъ онъ къ 


дЪау съ сыномъ своимъ и двумя рабоганиками, 
крестьянами шой же деревни. Тюня 24-го на де- 
сяшой» сажени ‘глубиною явилась первая вода, но 
она оказалась солоновантою, Сояаавя о неудач- 
номъ-выборв  мБеша, я приказаль. рышь въ гау- 
бину, въ шомъ предположеши, что если‘ колодезь 
этопть” не будепть годенъ для употреблентя жише- 
лями,. по по крайней мёрв доставипиь водопой 
дая воловъ. Одинпадцашая и слъдующая за нею 
сажени не подавали надежды добыть хорошей во- 


ды, однако на 14-й сажени масптеръ Зуевъ’ зам$- 
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тшимь нфкотпорое измвнене въ ея вкусь, хотя 
пришокъ ея быль весьма недосшашоченъ. 

Чьмъ даяъе продолжалаеь ‘рабоша- въ глубь, 
швмъ шрудафе было рЬшипься ограничиться ма- 
лымъ успьхомъ, и ‘самь опышный и чрезвывайно 
усердный-`Евдокимъ Зуевъ съ тавердою готюовно- 
сшио рышиася рышь по его выражению: ›донельзях. 
Такимъ образомъ рабоша ‘продолжалась весь ТонБ 
мъслцъ и 8-мь дней Шюая сквозь маловажные при- 
шоки солоновашой воды, Зуевъ, ободряя `рабочихъ, 
принласа рыть 17-ю сажень. 

Тюля 9-го, въ полдень, когда два рабошника въ 
глубин колодца шрудилиеь `надъ вынимашемъ 
шопкой земли и прошли уже половину 17-й саже- 
ни, вдругь хлынуль изъ подъ земли. сильнъйпий 
притшокъ воды, выкинувций чисшый мелкий песокъ, 
съ шакимь порывомъ, чшо рабоше принуждены 
были спБшишь изъ колодца, чшобы не бышь пог- 
лощенными водою. Первый изъ нихъ успБаъ од- 
нако взашь въ опущенную копку (ведро) выкину- 
шаго водою песку ‚ а вшорой уже быль по плечи 
зашопаенъ водою, когда подали ему веревку н ед- 
ва успьль бышь вышащенъ. 

Евдокимъ Зуевъ шотшчась ‘явился ко мн съ об- 
разцами песку и новой воды. «Господь даровалъ 


намъ благодащь» свазалъ онъ мнЪ, представляя 


доказашедьетва шрудовъ своихъ , увзачанныхь сча- 


стаивьйшимъ ‘успьхомь; и дьйсшвишельно, вода 





оказалась, сверхь общаго чаяшя, необыкновенно 
хорошая; прекрасная, свБжая и чисшая. Въ шоть 
же день къ вечеру (9-го юля) скоплеве оной въ 
колодцз дошао до Д-хъ саженъ; на другой день къ 
утру возвысизась она до 4-хъ сажевъь и 9: ‘ар- 
шинъ, и въ эшой высотав держишся и шеперь, 
не смошря на безпрерывное добываште оной. При- 
мровъ подобнаго успЪха въ заъшнихь ‘мБешахь 
не существуешь. Колодцевь съ шакою необычай- 


ною массою прЪеной воды здЗеь не было и НЪлть. : 


Тамъ, гдф сама ‘природа награждаеть человЪка 
изобимемъ  водъ, о водъ не бываешь и вопроса, 
но въ нагихь сшеплхъ, опалевныхь ‚знойнымь 
солнцемъ, пробрьшене свЪжаго источника есть 
драгоцфнность и обстолисаяьство чрезвычайно 
важное. Молва. объ` ошкрыпии пръеной водыу Ше- — 
рекопской заставы распросшранилаеь шеперь по 
всъмь окресшносшямъ, и многимъ кажется еще 
‚ неввройтною. `Этошь случай измъняепь съ дав- 
пихъ временъ укоренившееся миЪъше , о невоз= 
можносши воскресншь Перекопекия. сшепи, по ихъ 
безводности, и доказываеть необходимость до“ 


сшигашь до прошоковъ прЪсной воды, продолжая 


рабошу въ глубь, сквозь слабыя жилы воды созо- 


_ новашой. 


Новый ‘колодезь нашть имъешь по срубу_ на. по- 
верхносши' два квадрашныхь ‘аршина, а въ гауби- 

















ив на дн 9 аршина и 12 вершковъ, сшны его 


обшиты тесомъ. 
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`О золоть и паАтТинь, позученныхь, въ 1841 году, 
ПРИ КАЗЕННЫХЪ И ЧАСТНЫХЪ ЗАВОДАХЬ ХРЕБТА УРАЛЬ- 


СКАГО. 


Въ 1841 году, на казенныхь и часшныхъ завоз 
дахь хребта Уразьскаго. добышо. сяъдующее` козиз 


чество.. золоша и. паашины. 


„Золота казенных заводове: 


пуды Фунт. ..30и. доаи. 


Екатеринбургскихъ. ._. 50— 54 — 57. — 65 
Златоустовскихь —..-. г... 48= 97 8-ти 
Богословскихь ^^ ое. 97 дне и 
Гороблагодатскихь . ... 1А— ЛД — 67 — — 





И шоб: 50 6 
Золота застнойев. заводов! 


. пуды ‹ Фунт: 501. 
Верхь- Исешскихъ, Р. Гвардён Кор- : 
непа. Яковлева ОО ва 5бо аа 99 
Каслинскихь и Кывипымекихь, 


насяъдниць Расшоргусва 23:2 4654.97 94 


> | 








пуды ° Фувт, 
Нижнетагильскихь, Рг. наслБдви- 
ковь ВН. В. Демидова 1 
Сысершекихъ, ТГг. наслЪдниковЪ 
Турчанинова. .`. . 0.1: 

НТайшанскихъ, заводосодержане- 
Е" 
Невьянскихь, Ге. НАСТБДНИКОВЪ 

‚Яроваева ео. т 
Билнубаевекихь, ГраФини Сшро- 
РопОвОйУнииноко в чкимИИаЕНЫ 
Верхие-Уюалейскихъу кунщовъ/Ру- 

биныхь; се о аеномь 
Кресшовоздвиженскихь, Внлгиви 

о 
Всевблодоблагодатскихъ, 'Гг.. Бсе- 

оо о... 
Ильшабановскихь  Тешшпярскихь 

промысаловъ, Генералъ-Лейпшенан- 

ша Жемаужникова съ компашею 

„Бурзлыскихь промысловъ, Гене- 
раяъ-Лейтенаыта Жемчужнико- 


ва съ компанею и Гг. Гуенитни- 


м 


ковыхь. Е о 
Троицкихь промысаовь, › Титуз 
Зарнахо | "Совъшника Куковскаго 


съ ‘компашею але 


: Петропаваловскихь промыеяовъ, 





пуд. Фунт; зо. дол. 
Губернокаго Секрешарй' Аетачиые НН 
О а. не. 9 98 ваааны 
Мазоистокской заимки. ТР Мед- 
О аи — 6-78 
Серттевскихъ промыюловъ; Князя’ з 
На с о. ДАНО 
Тамьанскихь промысловъ, Рене= 
раль-Маюра Тимашева с. и 
Промысаловъ 'Челабинскаго куп- 
ца Попова о 
Ростесской длаи, Грахипи Стро- 


гоновой и ТГ. Лазаревыхь. .... — 


Зи 190го `.' 1165—2595 ДД 
Всего. ^ "996-55 4515 


Платины казеиньижо`заводбде: 


пуд. Фунт. зол. дол. 
Златоустовскихъ ЕЕ — 7—5 —— 
ВОИ 


Горобиагодатекихь. .. ... 05—48 —54—48 
- 5—51—47— 5 


Платина ватные. 39809085: 


пуд. Фунт. 304. до. 


Верхъ-Исетекихъ, Г. Гвардии 
Корнеша Лковаева ..`. .: 16-55884 











у 
1 


. о пуд. Фунт. зоа. дол. 


`Каслинскахъ наслфлниць^ Рас- 
В. ЗАНиц 


р —. 55. 
ее 


Нижнетаенаьскихь, Ги: насл Ъд-- ^ 
никовъ Н./Н. Демидова . ‘. ‚10—47 19 
Билимбленокихь, Граеини Стро- ". 


гоновой „1. .’. Е к. 


й 
* 


Грахини Строгоновой и Ге. Ла. 
о —95—81— :6 





И того.’ 105— 85966 


а нано еЕЕ 
Всего 6 108—59—49 — 69 


По имвюЮщимся свъдъитям, ВЪ Аашайскомъ ве 
`ругь. добьшто казенваго и частнаго золоша до 551 
пуда, да въ Нерчинскомт. до ‚Т-ми пудъ, съ кото- 
_рыми все добышое вь 1841 году золото состшав- 
ляешь до 654-хъ пудъ, Бром золота; получаема- 
го ош раздфаен!я Аашайскаго и Нерчинскаго е- — 
ребра въ ‘количеств до 57-ми пудъ, съ кошорыми 
всего золоша ‘будешь до 691 пуда, болбе ‘прошивъ’ 


тю иода до НЫ: Вы 
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1. 
ГОРНОЕ ДЪЛоО. 


` 





ОБОГАЩЕНТЕ РУДЪ ВЕРХНЯГО ГАРЦА, 


(Г. Шюмабеъ-Капишана ПНишке). 


(Продолжение). 








`ТУ. Дроблеше рудь между валками, 


Эшошъ процессь, замвнлющий крупнозернистое 
шолчеше рудъ среднаго содержанйя, сосшавалленть, 

| подобно сему, предуготовишельную работу рудъ, 
назначенных въ ошсадку. Руды эши, закаючающия 
свинцовый блескъ въ видЪ болбе или менъе шонкихь 
прожиаковъ, не могупть быть съ выгодою  обога= 

| щаемы ручнымъ разборомъ. Мельчене же оных 
подъ песшами шолчеи, какъ при крупнозернистомъ, 


| шакъ и при мелкозернистомъ способь тои= 
Горн. Журн. Ея. ПЕ. `1849, > 1 
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чения, сопряжено съ весьма значишельною поше- 
рею въ мешаллахъ, 

Дла ошвращеня сшоль вреднаго обешоятель- 
ства, Г, Машивъ - Инспекторъ Торданъ предло- 
жилъ, въ 1852 году, ввесши въ употпреблене чу- 
гунные валки, дая  дробаешя вышеупомлнушыхь 


` рудъ. Предприняшые по этому случаю опышы 





успъшными . результатами вполяб оправдали ожи- о 


дангя; ВЪ саъдешие чего, валочные станы, по мВ-. 


ръ возможносши , нынЪ на веБхъ промывааьняхъь 


устшроиваюшся. 

Таковой валочный сшанъ состонить изъ двухъ, от- 
дишыхъ изъ весьма твердаго чугуна, цилиндровъ, 
дянпою 18 и.14 дюймов: въ поперечиик®; . поащи- 
на сшнъ цилиндра 5 дюйма. Онъ укриляешея на 
пугунной оси, снабженной на оконечностяхь ши- 
пами, Эшо устройство имъепь цзайю, замфнить, 
`въ случаь излома шипа, негодную ось новою, пре- 
дохраняя самый валъ опть неминуемой порчи; ибо 
при значительной тшолщинь валка) изабмь обы- 
кновенно обнаруживается ‘на’ шипахь.  Пригонто- 
`ваенные: пакниуъ ‘образомъ: валки: увверждаются на 
подшноникахь, укрепяенныхь винтами; въ чугун- 
номъ’ станз:- на: дереванныхь брусвяхь. Но такъ 
какъ. при пропуск® руды между валками не РЕДКО 
‘попадаются. куски 6шоав’ значишельной’ ишердо“ 
сти, что’ дъйсшвующая: сила? вааковь. не’ въ. со 


етоянии превозмочь’ птвердоеть: 0йых5; тпо’при’ не- 


й 
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подвижномъ положен валковъ; въ эшомъ случаъ, 
неприм$шно долженъ обнаружишься либо осшаз 
новъ машины или, 910 всего скорзе можно ожи- 
дать, изаомь которой нибудь изъ частей оной. 
Дая предупрежденя подобнаго случая, одинъ ‘изъ. 
двухъ ‘валковъ покоишся на подвижныхъь подшип- 
пикахъ. Эшопть валъ, помощю двухъ рычаговъ съ 
прикрБпленными къ концу оныхъ гирями (каж- 
дая ребмь въ 5 пудовъ), нажимаешея на ‘непод- 
вижный валь. Эшимъ усшройсшвомъ сообщаегася 
всему механизму нЪкоторая упругость, ‘предо- 
хранающая машину опть порчи; ибо въ влучаь 
встр®чи куска большей  швердосши пай зна- 
чишельной величины, вазъ на подвижныхъ под- 
шипникахЪь уступает большей ‘сил, отодвигаясь 
назадъ, при чемъ промежушокъ между вааками 
долженъ увеличиться и въ шо же время упоману- 
шый ошиомокъ пройшн между, ваяками, не подвер- 
гая машину порч5, послБ чего давленте гирь за- 
стшавляешьъ  отодвинувцийся валъ занять предна- 
значенное ему мЪешо. 

Проходящая между валками руда падаешь въ 
подвижной ящикъ, коего рашешчатре дно спае- 
шенное изъ желфзной” проволоки, снабжено оп 
верспиями въ $ квадрашныхь` дюйма. Здфсь куски, 
величиною въ 5 дюйма и до маяъйшихь частиць, 
отидвляютиея ‘ош большако размвра кусковъ, кои, 


при первомъ проходь между валками , не могай 


* 
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бышь раздроблены, а потому опашь досшавил- 
юшся на вышку. : 

Доставка эша засл) живаепть особеннаго внима- 
тя по прочности усшроеннаго для эпюго меха- 
низма; она совершается посредешвомъ колеса въ 
ЯД фушовъ въ поперечнидф, кошорое ошанчается 
ошь обыкновениаго водлнаго колеса пубмъ , чо 
виьшная сторона распара забрапа досками, въ 
шо время, какъ во внушревней окружносши рас- 
паръ снабженъ ящивами. Колесо ЭШоО ПАЕЪ усаа- 
новлено, шпо. скашываюниеся съ рышеша куски 
непосредственно падаюшъ въ ящики колеса и 
подымающея имъ до вышки, гдз высыпаясь ио- 
ступаюшь опяшь во вторичное: дроблеше. 

Фигура 1 предсшаваяешь видъ пзакого вахон- 
наго сшапа съ боку. 

А: Чугунный валочный станъ. 

а: Б. Чугуиные валки, изъ коихь иервый упвер- 
жденъ на неподвижныхь подшипникахъ, а посаЪд- 
вый на подвижныхь. Подшионикн эши снабжепы, 
какъ сверху, шакъ и снизу, пазами, шакъ что они 
нижними пазами укрзпаяютшеся на ребрв ® въ шо 

`времл, какъ презъ верхше ‘проходишь болшь е, 


коего  главнос укрфплене находншлеа Въ  сшол= 
бахь а/ Ъ/. 


55) Чугунныя защелки, орезъ_ увеличене иаи. 


уменьшеше числа коихъ разсшолье вааковъ мо- 
Е { 
жешь бьиаь изм5нено. 
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Ъ ТШипъ, который свободно движется въ сптол- 
бв (1 рычагъ, ушвержденный шарнеромъ въ спол- 
бь/ онъ, посредешвомъ шипа Ъ, нажимаепть валъ 
Ь на неподвижный валь а. 

Рычагь эшошь свабженъ  грузомъ, кошорый 
находится на концв шаги К; эта послфдияя мо- 
жетъ бышь по `мыръ. надобносши перемвщасма. 
Даля равномьрыъйшаго нажима, находится на дру- 
гомъ шипу вала Ъ подобное же устройство. 

1 Подвижной ящикъ, изъ ‘коего руда’ просыпа- 
ешсявъ четвероугольный воронкоподобный ящикъ 
т, ошкуда проходишь на валки; п подвижное р? 
шето изъ желрзной проволоки съ квадрашнымя 
отшверениями въ 3 дюйма, ‘на кошоромъ соверша- 
ется первоначальное раздвяене  дробасной руды: 

В Фигура 1 н 9 рудоподъемное Колесо, приво- 
димос въ движенге валомъь С, на конц коего уш- 
верждены ‘два дереванныхь круга О (Фигура 1) и 
Е (Фигура 2), изъ коихъ кругь № находишся въ со- 
общешы съ кругомъ Е вала. наливнаго волеса, по. 
мопию безконечной пвпи, въ шо время, какъ 
кругь Е, посредешвомъ’ подобной же цвин, ‚нахо- 
дясь въ сообщеши ‘съ ‘рудоподъемнымь  колесомъ 
В, способсшвуепть такимъ образомъ движению э10- 
го послфднаго. 

С Вышка или подъ, на которомъ находишся 


рабоч, забрасываюний руду; сюда же высышает- 


ся руда, подымаемая кодесомъ, 
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Н, (хпгура 2), ащикъ, снабженный двойнымъ рз- 


шетшчатымъ дномъ, совершенно шакъ же уешро- 
енный, какъ упошребаяемые для развормировки 
рудной мелочи; верхнёя рёшега эшого ящика им5- 
юшьъ квадрашныя ошверсиня въ -. дюйма, вижния 
же, спаешенныя изъ шонкой м$дной проволоки, 
снабжены квадратными ошверспиями въ =>. дюй- 
`ма, Весь механизмь приводишсл въ дьйспиые на- 
ливнымъ кодесомъ въ 9% Фуша въ поперечникъ, 
коего ваиъ, посредсшвомъ желЪзной муФиьь соеди- 
ненъ съ шипомъ чугуннаго ваака а, въ свою очс- 
редь. передающаго движене вааву Ь, помолию 
двухъ зубчатыхъ кодесъ. Я 
Руда, назначенная для `дробленя мажду вааками, 
разбивается предваришельно на куски, величиною 
ош 9 до 5 дюймовъ, посл чего пропускаешеся чрезъ 
вляки 5 раза, въ сабдующемь порадкв. Шри нер- 
вомь препускв руды, валки находяшея одинъ опть 
‹ другаго на разстоани > дюйма, при чемъ измель- 
ченная между влаками руда падает въ подвижное 
’рышешо и, гдь куски величиною ошь > дюймовь 
и до самыхъ мельчайшихъ зеренъ, ошдфающся ошъ 
`вусковъ больтаго размЪра, бои, скавхываясь съ рЪ- 
шеша въ рудоподъемное колесо, поднимаются 
онымъ на вышку. По досташочпомъ накопления 
этого сорша руды, оная подвергается вшорично- 


й 
дюйма, шио необходимо по причин большой 


му дроблешю, при чемь вааки сдвигаются на у 
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швердосши ‘кусковъ руды, которая, при первомъ 
проходЪ. между ‘вадками, не могаа бьшть измельдена 
до зерна желаемой величины. 
Когда весь запасъ руды во виторой разъ ‘пропу- 
щенъ презъ валки, шо при эшомъ получаешся 
ещё. нъкошорое количество  неразмянтыхь мадае- 
жащимъ образомъ кусковъ, сосшолщихь изъ самыхь 
швердыхь породъ, преимущественно изъ кварца» 
кои и въ шрепий разъ, подвергаютися дробаенно. 
при совершенно сдвинушыхь звалкахъ, Первое. изъ 
этихь дробяенй соверщаенел ‘подъ назвавтемъ_ 
крупнозервистааго, оетайдьныя два подъ назвашемь 
мелкозернистваго. 
Руда, падлющая чрезъ отшверепие вьышеупомаву- 
` таго -рышеша, постауйдеть даа окончантельнаго 
обогащена къ осадкв на отнсадочныхь рЪтиенахъ, 


подвергаась предварительной разсоршировк® по 


величии» зерна на обыкновенном раздвыивель- 


номь рышеш, при сизвбекавомь пришюокв воды. 
Но шакъ какъ въ массъ` упоманушой руды» за- 
ключаешсл еще нЪконторое. количество самой мел- 
кой пыли, кошорая должна затруднишь сорши- 
ровку_ на ознаценномъ рышептв, ‘по все. количе- 
сшво дробленой руды первоначально ополаскивается 
въ паходящемся подаь валочнаго ‚стана промы- 
вочномъ рву. ЗдЪеь вся пыаь уносишея  окомъ 
воды въ зумеы, а очищенная ‘руда уже въ саЪдъ 
за эшимъ забраеываешея на установленное подав 
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промывочнаго рва’ раздьаишельное. решето, по- 
‚ средсшвомъ’ коего, все количесшво дробаеной ‘руды 
раздъаяешся на слБдующе ‘5 сорша: 
з ти . 
На $ дюйма зерна. 


5 
6 


т 


И шаамь величиною от =. И до ‘мельчанней 
пыйи, 

Первые два сорта поступаюь въ отсадку: 
при эшомъ ‘образующсея только ` два съема: верх- 
ый можепть, по содержанию своему, равняться руд® 
самаго бъднаго содержанёя $ вшорой же съемъ `60- 
ставалепть толчейную руду. Эти два сорша окон- 
чашельно отсаживаюшея еще разъ, при ‘чемъ дф-- 
‘дается тпоаько одинъ’ съемъ, ‘кошорый постшупа- 
епь въ мокрое тшолчеше. Получаемый при дроб- 
лени. рудъ между валками зизамъ промываешся 
на шламграбенахь, гдБ извлекающея изъ. шлама 
крупный зерна, окончантельно обогащаемыя на мелб- 
чайшихь рёшешахъ отисадкою. 


‚ По опышамъ Г. Оберъ. Нохшипейгера Эйя ока- 


залось, что при дроблеши рудъ между  валками, 
количество ‘образующихь  шламовъ уменьшилось; 


сравнительно съ крупнозернистыми`птолченами, 
на 9,61 и вмБсш6 съ эшимь извалечен:с метаи- 
яовъ увеличилось: 
Пра  серебрь на 5,04 
—-— евинц6 — 1,74. 


Обстолшельство, требующее наибольшаго вни- 





манга’ при установв механизма во время дЪйсттвЕя 
онаго, состоноть въ надлежащемь примфнеши силъ 
машины относительно качеству рудъ ‘измельчае- 
мыхъ. Это ‘зависипь совершенно ‘ошъ  положеня 
тяжести , нажимающей подвижной” валъ.  Чъмъ 
болБе опая будешь’ приближаться къ концу рыча- 
га, ибмъ боле должно бъшь ватянте ‘оной, и об- 
ратино. Ежели же при ’измельчени рудъ съ мень- 
шею швердоспию вмаянге шажести“ будепть блиш- 
комъ значительно, шо это неизбъжно  будепть 
сопряжено съ пошерею шЪьхъ выгодъ, кои со- 
сшавляющь цвль этого устройства; ибо шогда 
наибольшая часть руды, подобно какъ пря о0>_ 
чени, будепиь обращаема въ пыль, которая, при 
дальнъйшей обрабогикь ` на раздвлительномъ рЪ- 
шепв` пропокомъ воды › должна обратиться въ 
шаамъ, коего окончашельная промывка сопряжена 
съ сшоль большими неудобствами. 

Недостаточное же примъиеше силъ машины 
будешь. сопражено, съ другой стороны, еъ ‘поше- 
рею’` во времени, требуя дла желаемаго измельчен!я 
руды липиий пропускъ оной чрезъ валки. 

Работа продолжаешся въ шечене 49` часовой 
смБны, и ‘тоько днемъ; въ течене сего времени. 
на одномъ станЪ  дробиися руды 56-ть шоннъ; 


наи 634 пуда. Въ продолжен е зимнихъ м5слцевъ, 


работа ся находишея въ остановв, по причине 


недостатка воды. Вообще въ шечеше зимнихъ 
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мвояцевъ работы ‘обогащена еграничиваюгиса .од- 
пимъ мокрымъ отолчещемъ бъдныхь ‘рудъ м зум- 
ФОВЫХЬ шыамовъ опть плангердовъ, -равнымтъ обра- 
зомъ дБйсшыемъ кергердовъ и лпаамграбеновъ, 

Въ шбхъ саучаахь, тдЪ породы рудоносныя не 
обладают. большою  лавердоспию, первоначаль“ 
наа разбивка рудъ на отваль съ подьзою можеть 


быць замфнена дроблешемъ между валками, съ 


пою разницею, что `въ эшомъ случаЪ, по причинь | 


значительнаго объема ошломкозъ, эшю совершает. 
са между зубчатыми изи бороздчащыми ваиками. 
"Тавоваго вида вааки находятся въ промывааьной 
Фабрикь рудника БергверкевольФарить ›, гдф прим 
нене оныхь весьма баагоприлшешвуемо втпато- 


вашымъ скопаенемъ рудъ. 


Раздробленныя массы эшихъ рудъ на величину _ 


кусковъ ошьъ 5 до-Д квадрашныхь дюймовъ ме“ 


медленно подвергаюзтса ручному разбору. 
У) Толиене` руде. 


Процессъ полчентя имъенуь цЪию, измельченемъ 
рудъ до извъешной величины зерна, освободить 
заключаюнияся въ оныхъ метаазличесвтя частицы 
опть облевающей ихъ пустой породы , превращая 
шакимъ образомъ массу рудъ въ муть, кошорал, 
протшекая чрезъ систему зумфовъ, пирвергаетшоя на 


дно оныхъ, по м5р$ крупности зеренъ и относи- 


шеаьнако веса оныхь, образуя шаймь, воего_ окон- 








> 


| 
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цательное обогащение дополняется промывкою на 
гердахъ, 'Тозчеше при Верхне-Гарцевскомъ обога- 
щен рудъ подраздъляетеся на два разряда: ва су- 
хос. поаченте  зерень свинцоваго блеска и мокрое 
полчеше чрезъ шаунаь. 

Упошребивтельныя здфеь таолчен состоять обы- 
квовенно изъ Д-хь сшавовъ, изъ коихь 5 опре- 
дълены дай мокраго пзолченгя , а' 4-й назначенъ- 
дая сухой прошодчки зируФовъ евинцоваго бщесва. 

Каждый сшавъ снабженъ время песшами, при- 
водимыми въ дъйсшые ЛД-ши хушовымъ наяив- 
нымь колесомъ. Неръдко вирочемт сухая прошон- 
чка свинцоваго баеска совершается въ ошдфаьной 
шолчерв, что зависпоть от мЪешныхь обептоя- 
тнельсшвъ. Толчене совершаешся ‚ исключительно 
на пугунныхъ. подкаадкахь, изн нодушкахъ, укяона- 
ясь въ эшомъь салучаъь ошь `Саксонёкасо способа 
шолченгя, гдЪ измельченная руда засшупаеть- м% 


спо означенной чугунной подкладки. 


а) Сухая протолика свиниоваго блеска. 


Сюда поетупающь‘ цинухы свинцоваго баеска, 
полуцаемые, какъ при разборахъ: рудъ, тпавъ и при 
отеадк® оныхъ. Рабоша эта есшь не чшо иное, 
какъ обращеме пипуФовъ. свинцоваго блеска въ бо- 
ле мелкое зерно, дла удобниъйшей пропалавки о- 
ныхь. Усшройсшво шолчейнаго сшава при сухой 


прошолчкв отшличаешся ошъ употребишельныхь 
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при мокрой протполчк$ имыъ, что чугунныя по- 
душки находяшея въ совершенно горизоншальномъ 
положени и передняя сторона сшава неё задвлана 
досками, какъ’ о имфешь место при мокрой про- 
толчкъ, но открыша для подброски руды. Чу 
гунныя подкладки ‚ на которыхь раздробляеттея 
руда, даиною` 8 хуша 8 дюймовъ, шириною. 9 дюй- 
мовъ и шолщиною Д дюйма; шаковыхъ подкладокъ 
всегда располагастея двБ, одна надъ другою»` дая 
предохраяеня ошъ порчи деревлипыхь брусьевъ, 
въ коихь они укрвилаяющся кчиньями. Даина не- 
стовъ 44 фушовъ, а шолщина 8% дюймовъ въ квад- 
раз они снабжены чугунпвыми поднестникамн, 
въсомъ въ 1= ценинера (Л- пуда). Раздробленный 
свинцовый блескъ безнрерывно пробраеывается ра-, 
бочимъ орезъь наклонно стоящее ръшешо, отвер- 
спия коего составаяють > квадрашныхь дюймовъ. 


Проброшенпый пакимъ образомъ шиихъ нпосшупа- 


еп’ь въ здачу въ заводъ подъ назвашемъ сухаго 


шалиха. 

Ь.) Мокрая протолика толиейныхь рудь. ? 
Опа раздваяешея на крупныозерниешое и ‘мелко- 
зерниетое полченте. Въ шьхъ промывальнахъ, при 
конхъ до сихъ поръ еще не устроены валочные 
станы, къ первому’ изъ. означенныхь  способовъ 
шолчентя поступают руды. ередняго содержантя; 
въ посафднему же шолько руды убогаго содер 


жания. в 








УТ 


Г.) Первое крупнозернистое `толиенге. 


Употребишельныя при семь птолчеи состоять 
обыкновенно изъ двухъ иали шрехъ тоачейныхъь 
сшавовъ, раздъяенныхъ одинъ ошъ другаго чешве- 
’ роугольными столбами, толщиною въ 9 Ц дюй- 

мовъ, кои въ по же время составляющь корош- 

че бока шолчейныхь ставовъ; длинвые же. бока 
’  сшава образующея деревянными досками, шолщи- 
| ною, въ 8 дюйма, ‹ коими забирается простран- 
| ство между двумя столбами. Эши доски, кои на 

сторон; обращенной ‘во впушрь сшава, обиты 
| чугунными оплитшамя въ > дюйма шолщиною, дая 
| предохранения оныхь ошъ порчи, не проходашъ 
совершенно ошвфсно, но разширяются къ верху, 
шакъ шпо задняя боковая доска уклонлется отъ 
ошвЪенаго паправленя на 1= дюйма, а передняя 
на 5> дюйма. -Оо дЪааешея дла облегчен!я за-. 
броски руды въ ‘сшавъь и дал предохраненйя вну- 
шренней стороны досокъ ойть задфван!я песшовъ 
во врема дЪиставя оныхъ. Давпа сшава Душа, . 
ширина` внизу на подкаадкахь 1-нъ Фуштъ, а ввер- 


ху 17 дюймовъ, глубина сшава 20 дюймовъ. 


, 





* Почва сшава шоачейнаго ‘состонить ИЗЪ двухъ 


| 
| 


чугунныхъ подкаадокъ, укрБолевныхь ‘вЪ деревян- 
номъ порогв, покрывающемъ` срубы, ‘лежащие. на 


основномъ шолчейномь порогв. Подкладки ‘эши 


еятстияереражаитя 


имЪюпть совершенно. горизоншальное положеще и 


тоя 
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покрываютъ одна другую; Изъ нихъ нижняя под- 
кладка покоится въ нарочишо вырЪзанномъ въ 
порогв пазу, верхняя же укрЪпаена каиньями  ме- 
яду двумя деревянными срубами. Длина. подкладки 
9 хупа 8-мь дюймозъ, шоащина А дюйма; нирина 
же нижней подкладки  9-ть дюймовъ, а верхней 411 
дюймовъ, шакъ чшо верхняя на’ 9 дюйма выдасти- 
ся ‘впередъ, чёмъ облегчаетея выноска муши о изъ 
става. 

Здьеь, какъ при другихь шолчеяхъ, находятся 
въ каждомъ став 5 песта, даиною въ Щ-шь Фу-`| 
товъ и '6> или 7-мь дюймовь ширивою въ ква- 


драпгб. Они находяшся одинъ отъ другаго на раз- 


т 
з 


50-ши до 60-ши ударовъ, при 8-ми до 10-ши дюй- 


стоянии > дюйма и совершаютщь въ минуту ошъ 
мовомъ подъем. 

Выноска муши совершаешся чрезъ’ всптавлениое 
по даинЪ задней спБны става продольное рЪфше- 
шо (Фигура 5-а) изъ желзной проволоки, данною 2 
Фуша 6б6-ть дюймовъ и шириною 4 дюйма. Оно 
сосшоишъ изъ параллельно проходящихъ прово- 
локъ, шоащиною ошъ + доз дюйма, находащихся 
одна ошъ другой на разстпояни — дюйма и укр?- 
пленныхь въ чугунной рам. При заброекЪ” руды, 
которая соверитаешеся лопашою съ передней сто: 
роны Чодв всь шри песка’ за разъь, саБдуепть, ©0- 


блюдашь нзкошорую’ предосторожноень;  ‘читобы 


отшазъ ппойчейный: не: слишком былъ перепоиня- 
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емъ рудою; чаю‘ весьма. ускоряешь. порчу рышета 
ни кромБ шого замедляешъ работу. Обыкновенно 
за одинъ разъ забрасываешея не болъе. 1-го куби- 
ческаго фуша руды. Пришокъ воды въ сшавъ дол- 
женъ бытшь значителенъ, отпъ Д-хъ до 5-ши`куби- 
ческихъ Фушовъ въ минуту, съ шфмъ, чтобы измедь- 
ченная руда могла быть шошааеъ вынесена чрезъ 
рышешо въ зумФы; ибо цфль этой рабошы со- 
стповшь въ томъ, чшобы преврашить руду въ бо- 
лъе крупныя зерна, кои могаи» бъшь ‘подвержены 
ошсадкВ; ири малой же водЪ и стало бышь при 
большемъ пребывани руды. въ ешавь, оная дол- 
жна измельчаться въ шончайшую пымь. Подие- 
стники имбюшьъ внизу плоскость въ 9-шь дюй- 


мовъ квадраша и вБеомъ 5 пуда. 


Выносимыл водою изъ сшава болъе или менъе 
крупныя часши руды осаждаюшея на дно перед- 


нихь зумФовъ, даипою въ 5-шь и шириною `въ 1 


^Футь 9 дюйма, мельчайния же чавши увлекаюшся 


въ повлвдующие зумеье Упомянутый крупный 
соршъ. руды, по’ достаточномь наполнен . зумта; 
соршнруется` на ‘раздванительномь ршенув. на вы 
шеозначенные сорта’ отбадочной руды. Эбашь 
шоннъ’ руды, иаи 694 пуда, прошаляивающся 
означенным®: способомъ въ б-мь часовъ, при чем 
находишея 1-н5’ рабоч’ дая подброски руды’. въ 
етавъ. ^^ ) 
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В.) Второе ‘крупнозернистое толженще. 


Сюда поступдеть пюлчейная руда, получаемая 
при отпсадкв на рьшегахъ, въ отьхъ случаахъ, 
когда содержанге оной подаепть надежду к успф- 
пзному обогащению этой руды посредстшвомъ вто- 
ричной  отсадки ‘въ вндЪ боле медкихъ зеренъ. 
Способъ шолченя сего сорша ‘руды отаичаешеся 
‘отЪъ предъидущаго птёмъ,` что мушь поалчейная не 
вывосншея чрез рЪетгио, вставуенное ‘по длинь 
става, но проходишь презъ меныпихъ размфровъ 
ршешо,, установленное внушри става, и‘ презъ 
шрпуншовое ошверспие. Ршешо это, Фигура Д-л А, 
имбещь 4-нъ Фушъ въ квадрашв и состоять °изъ 
деревянной; жеспию обишой рамы и паралаельно 
проходащихъ проволокъ, толщиною въ 5 дюйма, и 
находащихел на разстояви -. дюйма одва ошь 
другой. Оно укрЪпаяешся внутри става между 


даинными боками онаго въ небольшомъ пазу. 


Фигура 5-я ‹предспзавляепть два шаковыхь ттод- 
чейныхь става, изъ коихъ А ошкрышь, а В съ 
задваанною. ‘переднею ›еш'иою, ‘въ каковомъ видв 
оный бываешь во время дъйешия. а, сушь деревян- 
ные брусья, лежапие поперегь главнаго поячейна- 
то порога С;Ь продольный бруеъ» въ коемъ ‚укр?- 
пяепа нижняя чугунная подкзадка с, вь шо время 
какъ верхняя с/ укрБизена каиньями между сруба: 
ми 94/. Небольшал доска изъ тшолешаго желвза, 


* 
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образующая пазъ”еъ шпунтовымъ брусомъ 4, въ 
кошоромъ. помвщаешел -рьшешто е, и гдъ оно, по 
мьрЪ -большаго или меньшаго числа деревянныхь 
подкаадокъ, моженть бьипь подняшо или ‘опущено; 
© доска, нажимающая рьшепю е; В чугунные! под- 
пестники, а шпуншюовый капваль, коего ошверспие 
выходишь па заднюю сшорону ‘ешава; В предеша- 
валешъ переднюю сшорову другаго сшава, состо- 
ящую изъ двумь досокъ, кои нажимающея па шол- 
чейные столбы Ю каиньями 03; Е дереваниыя да- 
дыги, между коими проходааъ песты, ошдзаен- 
ные одинъ опиь другаго брусками 0; Е валъ нааи- 
впаго’ колеса; Е валъ шолчейный, 

Фигура б-л предешаваяепть разръзЪ шолчейнаго. 
сшава съ боку. ЗдБеь А наливное колесо, коего 
вать, по причинЪ визменнаго положеня -своего, не 
можеть приводить шолчею ‘непосредственно въ 
дъйстие, но передаешь движеше поверхъ зежаще- 
му птолчейному валу Е, поередешвомъ двухъ зубча- 
шыхъ кодесъ Ви С. 

а) Жельзные кулаки вала тшюоачейнаго и Ъ па- 
лецъ пестша. о 

Размьры сшава шф же, какъ при предъидущемт. 
Почва состойшь изъ шаковыхь же чугунныхь под- 
кладокъ, съ пою разницею, что онъ, при этомъ 
шолчени , имвюпть небольшое зоздымаше  по’на- 
правлению къ рьшену, что на всю даину под- 


каадокъ сосшавалешь ошъ’ 1+ до 1* дюйма, 
Гори. Нурн. Ки. Ш. 1849 2 
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Этимъ достигаенея скорое.и успфизное измельненте 
руды»: Подпеещиики: имфюнть  орнованге въ 7-мь 


квадрашныхь дюймовь и. вышиною, 8. дюймов ` 


въеь оныхъ 5 пуда. Нижний песпуь. находится ешь 
шолчейнаго столба па разешояати 1-=- дюйма, верх» 
шй же ошъ другаго,. пропивъ . стоялщаго столба, 
въ 1-нъ. дюймъ; разстояне песвловъ. одинъ ошь 
другаго 9= дюйма, Руда забравывается нодъ самый 
нижний  песштъ, коимъ первоначально. раздробая- 
ется, шакъ’ сказашь , наскоро. и’ передается сред- 
нему песту, изъ подъ коего. она переходить. подъ 
верхый и выбрасываенся. симь  посдфднимъ, по 
досшашочномъ измеаьченти, чрезь рышешо, въ 
шпуншь, ошкуда проходипуь. вмфенув. съ муйтью 
желобомъ вь зумФы. Накопаающался руда въ пере- 
довомъ зумФЪ. соршируешея, на раздфлительномь 
решу на. ® сорша; ва меди сорт ’ оплсадоп- 
ной руды, в дюйма, илнаамъ, поступаюций на 
промывку на ишмамграбенахь. При эпюмъ шолчени 
пришокъ воды нЪфеколько менЪе; и сшано бы, 
выноска муши не такъ бысира: 56 шонаъ, наи 
694 пуда, руды шоалкутея въ 10 часовъ, 
7) Мелкое толжете, : 
Эшому измельченио предаются. руды- самаго. убо- 


гаго содержащая и толчейная убогая’ руда, полузчас- 


` мал на рышешахъ. Оно подраздфалегся на. первое 


мелкое поюлчеше и шолчене имамовъ, получаемыхь 


при промывкЪ на’ паанкердахъ, 





р 
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ЗадЪака става и размвры ‘онаго ‘подобно какъ 
при предъидущихь хполчешаяхь; Выноска- мути’ со- 
верытдетеся: чрезъ::рншето “и аилунйзовый: каналь. 
Рама этого: ршета еостшонипть ‘изъ толстой ‘же- 
афзной проволоки; къ которой прикрвплена сЪть 
рёшеша изъ’ тонкой мфдной проволоки, коей’ ква- 
драшъ. отверсния: не превьншаепть => иаи -=- дюй- 
ма, что  составляепть на 1-нъ квадрашвый дюймъ 
ошь. 100-ша до 1АА-хъ ошверспий. Такъ какъ при 
семъ шолчени руда должна бышь измельчена въ 
весьма мелкое зерно, то ръшешо’ приподымается 
на 1-нъ ^дюймъ, посредсшвомъ деревянныхь `под- 
каадокъ, помбщаемыхь въ пазу шпунтоваго’ сруба. 


Эшимъ средетвомъ возвьипаешсея горизонт воды, 


‚заключающейся въ шолчейномъ ставЪ , замедлая 


въ 110: же время выноску муши и имЪфл необходи“ 
мымъ послфдспимемь болышее мельчене самой ру- 
ды. Чо эгаой же причин и самое воздымаше чу- 
тунныхъ подкзадокъ, по направленно ‘къ верхнему 
песту, увеличено до 5-хъ дюймовъ. Разетолше рЪ- 
шеша опть верхпяго песта здЪсь увеличено до % 
дюймовъ, чьмь быстрая `выноска муши 00 же 
умфраетел. Подъемь пеешовъ долженъ быть у- 
меньшень, и высш съ симъ число ударовъ оных 
онъ бываепть -не болъе 6-ти. или. 8-ми дюймовъ при 
Л9-хъь или Д8-ми ударахъ въ минуту; ибо при ско- 
ромъ оборот вала и часшыхъ” ударахъ_ пестовъ, 


выщоска_ му. значительно. усборяешся, что при 
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семъ мелкозернистомъ ‘шолчени по возможносши 





должно бышь избЪгаемо. : 





Полученный зумфовый шаламъ промызаешся, смо- 





шря по крупности зеренъ, янбо. на шламграбенахъ, 





либо па кергердахъ. Если прошоачка совершалась 





т 


презъ рышетюо съ х дюйма квадрашными ошвер- 






спиями, что имбешь_ мЪешю при рудахъ большаго 





содержания; о. накопивпийся въ персдовомъ зум 





шаамъ может гораздо усибшнЪе обогащапться ош 






садкою, нежели промывкою на. иымамграбенъ Или 





зихершрог$. Если же шоачене производилось чрезъ 





решета, коихъ квадрасоть ошверетшта составия" 





ешпъ 





наи -“ дюйма; шо полученный шмамъ изъ 





т 
то 


передоваго зумха, шолько ош весьма богаитыхъ, 





рудъ, можешь бышь съ `пользою подверженъ ош: 





у * [2 
садкЪ, въ прочихъ случаяхъ. оныи промывается на 





шаамграбенв наи зихер рогБ. 





При _семъ пюлчеши 56б-шь ипоннъ, иаи 694 





пуда, проталкиваютщеся въ 12-ть часовъ. 





9 ) Второе мелкозернистое толиене. 





При промывке ваамовъ ва плангерд в подуча- 





юшъ въ зумФахъ онаго довольно крупнозернистый 





- маламъ, кошорый стпоиь убогъ, 9010 онъ не иначе 





какъ шоиченгемъ урезъ самое мелкое рёшешо, м0- 





жепть бьимь обогащенъ. 





Рьшето, упошребаяемое при семъ, величиною въ 





1-нъ квадратный хушьъ, и состоишъ изъ весьма 








Е иене 
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тонкой мвдной проволоки; квадрашныя отверспия 
его не боле > линш, или 594 ошверспия на 4-нъ 
квадратный дюймъ. Разстояве онаго ошъ` верх-. 
нлго пссша А дюйма, при чемъ самое’ рышешо 
возвьишаешся посредешвомь подкаадокъ въ пазу 
на шри’ дюйма; 56 шониъ, изи 63.4 пуда, про- 
шалкивающея въ 13 или ‘44 часовъ. Чугунный 
подкаадки имъюпь падене`къ нижнему наи рудо- 
приемному песту ошъ 5 до Д дюймовъ. Пришокъ 
воды весьма умБренъ, ‘не болъе 41+ квадратнаго 
Фуша въ минуту. Песпты совершаюнть въ минушу | 
опзъ ДЭ до ДЗ ударовь, при Д до 5 дюймовыхъ подъ- 
емахъ. Продукты эшого полчентя обогашающея 
окончательно. часпию’ па шаамграбень, но превму- | 
щественно на кергердр. 

Изъ вышеозначеннаго можно’ легко усмотр ть, 
чшо крупносшь зерна шаамовъ, получаемыхь при 
полчеши, не зависить искаючительно ошъ раз- 
мтровъ ошверстга ршеша, но подвержена еще 
вятанио другихъ причинь, какъ шо: паденгя под- 
кладокъ чугуныхь; высошы горизонша воды, напол= 
няющей сшавъ, часшию опредвяяемаго положен!- 
емъ рышета; высоты подъема пестовъ, скорости 
обороша вала и наконень соразмврнаго пришока 
воды, 


Т/’) Промывка игламове. 


` 


Эши работы, кои сосппаваяли прежде гаадвиви- 
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ную. ошрасаь обогащения Гарцевскихь рудъ, зани- 
мають болье подтиненную ‘сшенень” съ’ лого ‘вре _ 
мени, капъ. шочнъйвный ручной разборъовивепть ‘съ 
врупнозерниешьмь измельчешемъ рудъ, и ‘раснро- 
страненныхь.  употпребденемъ _ отасадочныхЪ ‘спа: 
новъ, замвнили ‘прежнее повсеместное ‘мсакое ттоля 
ченю; Но’ не ‘смошря`на эшю, значительное ‘коди- 
чество `неизбъжно“ получаемых лваамовъ ‘содЪлы- 
ваейпть ‘эшу отрасль обогащена пивмь не мене 
важною и необходимою, въ особенности ‘при ‘таз 
кихъ рудахъ, въ массЪ коихъ извлекасмый  мешалль 
распросшранень въ вид® шончайншихь ‘часов, 
какъ напримфръ при рудахъ, добываемыхь ‘изъ’рудз 
никовъ главной Целаерфельдекой жильной: ‘еиетие+ 


мы. 





Выходящая изъ шолчеи муть ‘проходить чрез 
сисшему зумФовъ, въ коихъ. рудоносныя  часотивы 
мупи осаждающея ‘по м5рЪ -относительнаго ›:в'Ъ5еа 
и крупности зеренъ своихъ, крупньйния въ пере 
довыхъ зумфахь, а мельчайиця въ нижнихъ плн’ко: 
вечныхъ ‚зумФахъ., образуя таким образомъ аа } 
или машер!алъ для промывальныхь рабопиь, эши | 
зумФы раздьляющоя на внутренше и’ выътине 
Первые имъюшь видъ въ шри и четыре ряда:рае 
положенныхь канавъ, кон, на разстольи 7-ми’ или й 
8-ми Фушовъ, раздьлены просшнками’ на отдФальз | 
ные ящики или зумФы. Что касается до размб- у 


овър эшихъ зумфовъ, шо эшо не подлежиюь . 060: | 
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беннымъ правиламъ и болышею ‘чаепию ‘завиеийть 
ошъ м6ешносши; саБдуешь зишь избЪгать, 9110 
бы зумФы не были слишкомъ ‘узкий ‘ибо ‘въ семъ 
случа® ‘быстрымь пришокбмъ мути бсаждеше ила- 
мовъ  будень’ затрудняемо и въ шо же время ‘60- 
пряжено съ пошерею‘ мешалловъ. Съ другой ‘спто- 
роны, зумФы значительной шираны ‘имюпив’ то 
неудобство; что-медленнымъ ‘прийюкомъ ‘мути за- 
шрудняюнть, ‘при низвержении тидамовь, отдваене 
крупныхь часшиць опыхь. ошъ Мелкихь, образуя 
шакимъ образомъ. матерлаъ ‘весьма’ разнородиаго 


зерна. 


Въ 1-й промывальнь Клауешальской долины, у- 


‚ строенной въ новЪИшее время, ширина и глубина 


зумФовъ не превышаешь двухъ хушовъ. Внъшише 
зумфы состолить изъ подобныхъ же ящиковъ, но 
гораздо ‘большихъ размзровъ; для п10го, чшо дая 
низвержешя вамыхъ мелкихъ шламовъ, приносимыхь 
мущью въ эти ошдваешя, пришокъ оной, по воз- 
можности, долженъ быть замедяенъ. Вышекающая 
паконець изъ посльдняго зумФа‘мушь, по убогосши 
своей, уже не уловляешея, по проходишь въ водо- 
ошводную канаву. По посавднимъ опышамъ оказа- 
лось, что при насшоящемъ положен обогащена 
1-въ ценшнерь изи 5 пуда 7-мь Фуншовъ шакого 
Шиама, выносимаго мутью въ водоошводную кана- 


та 


ву, содержашьъ неболфе -=- части: аоша ‘или 16-ши 
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долей ` серебра ‘и 98-мь лошовъ или 84 золотшника 
свинца (*). : 

Кромв упомянутыхъь зумФовъ, промываленныя 
устройства, какъ по: шаамграбены, пипоёгерды и 
кергерды, имфюшъь каждые свои зумФы, кои по- 
средешвомъ жеёлобьевь находяшел въ сообщени съ 
выБшнима зумФами.. | 

Гаавнал система внушри дежащихъ зумФовъ раз-. 
дЪаяется, по велипинЪ зерна заключающихся въ 
нихь шаамовъ, на 5 разрада ва: 

1) Передовые зумФы числомъ 5. 

9) Средше — — ошъ 18 до 20 чисаомъ. 

5) Конечные — ‘— ошъ 94 до 50. 

Передовые зумФы, въ коихъ низвергающея шма- 
мы крупнфйшаго зерна, отаичающел опт прочихъ 
меньшими размёрами.. Они соспюяйть ИЗ двухт 
радомъ лежащихь ящикевъ, съ шёмъ, чтобы по 
наполнени шаамами одного, притекающую _ жело- 
бомъ шоачейную мушь можно бы быао переве- 
сти въ подяБ дежаний, присшупая въ по же время 
къ очищению перваго. Даина`зумФовъ 19 Фушовъ, 
ширина 1-нъ Фушь и глубина 1% хута. Здьсь 
меньшая ширина зумфовъ имфешь цфашю, бы- 
стрымъ пришокомъ муши препяшетвоваиь низвер- 


жешю мелкихь часшицъь оной. Дая шочизйшей 


соршировкви различной величины зерна эшихъ вруп- 


(*) Сльдовательно въ пуд 5-ть долей серебра и 96-шь 30- 


лопшиковъ свинна, С 











` д. а мейке на кергердахъ. 
) 
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ныхъ шаамовъ, упомянутые зумфы раздфлены на 
шри ошдЪления, изъ койхъ получаемые шламы, по 
предваришельномъ ополаскивани въ промывочномъ 
рву, окончашельно каждый сорить въ ошифльности 
промываешея, на шаамграбень паи зихершрог®. 
Гаковая точность въ разеоршировкв шаамовъ, 
по величиюЪ зерна, пмъ боаъе пеобходима, чшо 
самый успьхь промывочныхь рабопть на. тердахъ 
въ совершенной зависимости ошъ большей или 
меньшей однородносши промываемой массы. 
Накопивинеся шаамы въ среднихъ зумфахь .про- 
промывающея окончательно: крупвые на нипосгер- 
Наконець шаамы, вынупые ‹ изъ конечныхь и 
вн Фабрик лежащихь зумФовъ, промываюиея на 
кергериахь, при чемъ падеве гердовъ и количе- 
ство воды. сообразуешея съ большею или меньшею 
мелкост!ю сихъ шонкихъ  шаамовъ. 
Примфнеше плангердовь незначительно: они 
упошребалюся лишь дяя промывки нижней ча- 


сшя шиамграбен наго. имиха. 


А) Промывка крупнозерииствьхе игламовь на шлам- 


/ грабена. 


Поаный сшавъ` этого промывочнаго уешрой- 
ства состоишь изъ птрехъ шаамграбеновъ, изъ ко- 
ихъ на одномь промывающея сырые имамы, ва 


двухъ прозихъ совершаешея окончатеиьная ‘ про- 
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мывка снапыхь 'с5 перваго шаамграбена нванепияхъь 
иыиховъ. 

Данна ‘птакого ‘шламграбена 10 футшовъ, ширина 
1. Фунть 10 дюймовъ’ (въ разносъ). и выпива'боковь 
или Глубина 1 Фупть ‘8 дюймовь;  падене онаго ‘на 
1 Фушь не ‘бояъе 1-го дюйма, ‘что’ составипуь 5 
градусовъ на ‘вею длину. Верхняя часа!ь;) или го- ` 
човка шаамграбена отдъяяетея опуьо воданаго я 
‚ щика верегородкою ‚ ‘имощею къ полу Фабрики 
совершенно ошвьеное положеше, и кошорое ‘въ пто 
же время ебсшаваяенть ‘съ’ накаоннымь подомъ 
ныамграбена тупой” уголь. По эшюй причины 
протекающая изъ водянаго ащина’ вода,’ презъ 
край упомянутой’ перегородки „’ еплекаейть ‘по наз 
каонной наоскоети оной ‘совериенно. равиомьрною 
етруею, чБмъ предупреждаешесй вредное. для про= 
мывки ‘шаамовь’ дъйешиие разбрызгиваемой: воды. 
На разсшояши 9 ‘Фушювъ’ отть ‘перегородки наби 
ваетшсл; пакт называемое, рабочее дно шламграбена, 
конорое ‘можепть быть, въ случаЪ порчи, замвнено 
новыми досками. Въ хвостовой’ доскв шаамграбена 
находяшел 5 шпуншовыхъь ошверспий, въ 1 дюймъ 
въ поперенникв и на разсшолнш 9* дюймовъ одно ` 
оть другаго. Эши шпувшовыя оштверсшия, во вре- 
мя рабошы, носнтепенно заираютнел ошезуниами, 
во м5рБ тяого, какъ ‘количеетво птзиха въ овзааме 


грабен: возрастаеть. : 


„Фигура 7Т-л’‘предоетавяявнть видъ’ ‘пяамграбена 





ОНИ 


льва 


ЕЕ: 


МН: 
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съ боку, а Фигура 8-я Полный о ставь” шламграбе- 
новъ въ паань: А шаамграбенъ; В ящик, въ`ко- , 
шорый ‘насыпаешея лиаамт: © гаавный `водопровод- 
ный желобь; 9’ ‘птруба, по которой вода прошека- 
ешь: въ жедобъ Е; досшавляюний ‘оную’ на’ веб 
шри 1иламсрабена, посредешвомъ небоаьшихь 216- 
лобовъ Е; а ‘есь перегородка, ‘раздЪаяютщая водя- 
ной ящикъсойгь головки или вершины чпламтра» 
бена; © 1пруба, по кошюройг лишняя ‘вода изъ во- 
данаго явцика стекает въ желобъ М. и  ошеюда 
вь водоошводный желобъ №; Ъ ‘насшиака изъ до 
сокъ; Е шпуншы, К шруба, по. которой выеваю- 
Пий изъ шпувиовыхь отверепий выамь. ирозо- 
дить въ небольшой” зумеъ Су а ойцпуда въ зумеы 
О и. прошекаепть наконець- желобомъгро въ общую 
систему зумфовъ; 4 промывочный ровъ дая 010+ 


ласкива на. к руцвозер вистыхь  шаамовъ. 


а) Премьы, соблюдаемые при промывкть на 1-ой 


шламерабенть, 


Промывка совершается ‘посредетвомь  деревян- 
ныхь ‘гребковъ (Фигура 9-я), соесшолщихь изъ июн- 
кой доски, юрикроленной посредин$® ° въ чиесту. 
Длина’эмюй доски 19 дюймовъ, ширина Д дюйма, 
нолщина> дюйма, длина 1иеста 2” уша. 'Назна- 
ченный дая промывки аз насыпаептся въ’ я-= 
иуниув` В, | пусшивь ‘воду; рабоши‘сшятиваейть изъ 


даря ‘ма’ дно лиламерабена ‘гребиомъ небольшое 
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колнчеетво шаама около + кубическаго фута, гдЪ, 
въ разсшоянш 9 или $ дюймовъ ошьъ перегородки 
а, образуешея ‘тиламомъ ‘небольшая насыпь. Въ 
саъдъ за этимъ рабошй немедленно разминаепь 
шламъ, небольшими движенями гребка ошъ пра-. 
вой сшороны шламграбена къ’ аъвой, и разравнявъ 
шакимъ. образомь шаамъ, продолжаешь промывку 
движентями гребка ‘ошъ средины рабочаго дна къ. 
головк$, одинъ разъ` съ правой стороны шаамгра- 
бена, а въ другой разъ съ лёвой сшоровы, сколь- 


зя слегка по поверхноеши осфвшаго шаиха и 





прижимая гребокъ къ боковой спбнЪ. ‘Гаковыхъ | 


движеши гребкомъ совершаешся обыкновенно шоль- 
ко два, посаъ чего рабошй продолжаешь работу | 
упомянутыми  пруемами въ разепоаяни 4 иаи 4 
Фуша ошъ головки по 0б$ стороны шаамграбена 
шоже 9 раза. Въ продолжеше э1пого времени, про- 
мываемый шаамъ, будучи увлекаемь ‘умфреннымъ 
пришокомъ воды, распространяется по дну шлам- 


грабена равномфрнымь слоемтъ , при чемъ” шяже- 





лъйцИя часшицы, по большему опитосительному 
въсу, занимаюнль верхнюю часть рабочаго дна, въ 
по времл, какъ частицы мельчайция, состолиия 


1 
большею часпию изъ пустой породы, ‘увлекающея | 





шокомъ на хвосшь шаамграбена и чаепию проте- 






каюшь съ мугью урезъ нижнее шпунотовое ошвер-» 






спице въ зумФы. Когда количество шаама, за одинъ 





разъ насыпаннаго въ шаамграбенъ, шакимъ об- 
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разомъ промыито; по рабочий возобновляепть работу 
упомянушымъ способомъ, и засыпавъ свъжее коли- 
цество шоама’ въ шаамграбень, продолжает о- 
| ную до шьхъ поръ, пока слой шапха, осфдающаго 


на дно, накопишел до шолщины 5 дюймовъ иста- 


| ло бышь будешь находиться на ’одномъ горизонт 
| и. нижнимъ шпувшовымъ ошверсолемъ. Тогда ра- 
бошй запираепь это отверспие шпуншомъ, обра- 
| зуя шакимъ образомъ родъ небольшаго зумта, въ 
| кошоромъ ‘уваеченныя на хвосшовую часпть мелк!л 

частицы свинцоваго блеска увлекаются непосред- 
ственно въ зумеы, ‘и часпию вовсе перяюше я 
Когда наконецъ означеннымъ способомъ шаамгра- 


бенъ ‘напоанитея шаихомъ на 16-ть дюймовъ’ всей 





глубины своей, ито рабочий присшуплешь къ очи- 


-  щеншю шламграбена лопавою. 





Накопивинйся шиих раздфалется на Д части 


р по’ длинв шаамграбена. Самая. верхняя часть  го- 

В ловки, на разешолнии Э-хь дюймовъь опеь перегород- 

| ки и состоящая изъ круонфишихъь частиць бодь-_ 
- шею частно свявцоваго биеска, отбрасываешся въ 


особенную кучу, и по досшаточномъ пакопаени, 
въ ошдфльноети опъо прочихъ соршовъ,  подвер- 
гаешсл окончательной промывхВ на’ пламграбен». 
Вшорая часть шаиха, въ слЬдъ за эшимъ, выни- 
маешся на разсшоан!и б-пти Фушовъ Д-хъ дюймовъ 
и передается дая вторичной промывки на среды 


шаамграбенъ. Треплья или средняя часиь шаиха 
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выпимаетея на. б-шь, дюймовъ, и приближаясь: со- 
держашеяь. къ. сырому зшзаму, присосдиняешея къ 
оном). дая вшоричной: промывки. .Наконець хвоето- 
вая ‘частьсшаиха, сосшавияя самый убой соршъ 
замерабениаео шлиха, посозупаеь’ дла‘ дальиЪие 
шзаго - обогащенгя въ; промывку. па паангердъ, въ 
пом -слудаЪ, ‘если сырой промыпшый шаамъ быль 
полупенъ какъ. продукить. мелкозерниетаго шолие- 
ны убогихъ рудъ; есаи же упоманущый сырой 
пымамъ полученъ ошь крупнозернистаго глоаченга 
богашаго содержания ‘рудъ, шо хвосшовая часть 
шаамграбеннаго шаиха посшупаешь въ опеадку на 


решешахъ. 


Ь) Промывка на второмз шламеграбенть. 


Приемы, соблюдаемые зд®сь, суть совершенно отв 
ще, накъ при промывкв сыраго лнаама, съ шою 
разницею; чпю. за одинъ разъ менбевасыпаешеся 
имама въ шаамграбенъ, и самая ‘промывка, по при- 
чинв большей мелвости’ зерна, `‹ совершается при 
убаваенномъ принок\. водьг: два раза. Шо паполне- 
ии 1аыамграбена, шаихь раздвляетея  опать на. 
части, изъ коихъ самая верхиая часть, выпутая 
на разешояни: 4-хъ дюймовъ, поступаепть въ: 0с0- 
бенную. `промывку ; вторая ‘часть  лиаиха: выни- 
маешех на б-шь Футовъ `Д:е дюйма и вшорично 
премываетеса:. на’ вомъ же иаамграбен; среднля 


часть аиха шаамграбеннаго‘вывимаегтеся ‘на’ раз- 








И 
] 
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стояни 4-го хуша и присоединяется’ къ сырому 
шламу во. время промывки. онаго; хвостовая я;е 
часть. люступзень., ‹ смошря ‚по обстоятель- 
ствамтъ, либо къ ошсадьб на рьшетшахь, аибо про- 
мываешесл на нлангердахъ, подобно. предъидущему. 

Нослв` вторичной. промывки верхней части шаи- 
ха; драаенся только три подраздвлента: вся верх- 
няя часть, на разетоялн б-ши Фушовь Д-хъ дюй- 
мовъ по. саяпии съ пыамграбена, передается для 
окончательной промывки. на очистительный пыам- 
грабенъ, или на зихершрогт, какъ шо имфепть мЪ- 
сшо при промывальнв „0оротеа; средина, на Л-нъ 
Фушь вынушая, поступаеть обрашно въ промыв- 
ку на средшй же шламграбевъ. и присоединяется 
ко второй промывкв верхней пасти чшалиха. Ни- 
жиял, хвосттовая часть малиха до’ углубления: о.со- 
снаваяенть предмепть: совершенно. отдзльной про- 
мызвки на особенномъ ставЪ шыамграбеновъ. ПШаихъ, 


заключаюнийся въ углубаеши ©, обогатнаешея ош- 
: ) 


садкою, на ршешахъ или на плангердЪ. 


с) Оконхательная промывка на озистигпельнолиб 


х 


шлатерабенте. 


\ 


Когда накопишея довольвое: количество два’ ра-. 
за промьитаго шыиха, снашаго ‘еъ› головки втюра- 
го. иаамграбена, шо оный ‘окончашельно  промы- 
ваешед_ на прешьемъ пыамграбень. При эшой ра- 


бов сплягиваешся въ шыадмерабенъь за одинъ разъ 


\ 
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не болфе -“; кубическихь Фушовъь шанха и про- 
мырка ворершаешся при весьма умфренномъ при- 
тпокЪ воды. По напоанени шаамграбена, ' работа 
останаванвасшел, посяБ чего рабоши дъааешь р 
ошдЪаленгя: верхнее, на разстолни 8-ми или 10-ти 
Фушовъ, промываешея еще опть 5-ши до б-ши разъ 
на шомъ же шаамграбень, послЪ чего посптупаеть 
къ злаЧБЬ на заводъ; хвосшовая часть съ болфе 
убогимъ  содержашемъ подвергается промывзкв на 
особенномъ шаамграбелномъ ставЪ, равно какъ и 
крупнозерниетый  шаихъ, полученный при выше- 
означенныхъ рабошахъ. 

Промывка эшихъ шыиховъ совершаешея при со- 
баюденши уже извъешвыхь пргемовъ, съ шою раз- 
пицею, что крупнозернистый шлихъ, по величин® 
зеренъ своихъ, обрабошываешся при большемъ при- 
шок воды, нежели мелкозернистый. Опышами“до- 
знано, что’ при промывкв ‘сырыхъ крупнозерни- 
стыхь шиамовь и‘ шаиха, снятыхъ съ головки 
шаамграбена, пришокъ воды’ въ минугу можешь 
бышь до 9* кубическихь Футовъ; при мелкихъ же 
шаихахьъ, какъ шо при обработкв шлиховъ _на 9 
и 5-мъ таамерабень и въ особенности при’ семъ 


побафднемъ, пришокъ воды не дояженъ превышзашь 


+ кубическихь Фушовъ, 
На промывальнз рудника БергверксвольФариъ, 


шаамъ” изъ переловаго: зумФа, посшупаюний въ про- 
ег 2 у 


‚мывку’ на шламграбень, обыкновенно содержишь 
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50-ть проценшовъ свинца; оный обогащаешся упо- 


мянушою' промывкою до. Т0-ши ‘или 75-ши про- 
ценшовъ, не смошра на значительный: ошноситезь- 
ный- вЪсъ шажелаго шпата,  сопровождающаго 


свинцовый баескъ. 


4) Продукты шламграбенной промывки шла.мову 


„суть слъдуюице: 


А) сь 1-го шламерабена. 


` 


а) Вершина головки; она поступаешь къ дазь- 
ньйшей промывкв на особенномъ шаамграбенномъ 
став. г 

Ь) 1Шлимь св головки посшупаеть на средн“ 
иамграбенъ. | : 

с) Средина шлижа обращается опяшь въ шиа- 
мовый ащикъ 4-го шламграбена, 

4) Хвостовая часть обработывается на пиан- 
тердв нли оштсадкою. 

е) Муть, осъдающая в зумфаже обработывает- 
са`иаи на шипосгерд® или “на. кергердахъ. 


< 


‚ В) Со 9-го или средняго иглагмерабена. 


1) При первой пролеявкть. 


\ 


_а) Вершина головки обработываешел подобно, 
‘предъидущему. _ 
Ь) Шлижь сё головки подвергается вторичной 


? 


промывкв, на шомъ же шламграбенз. 
Горн. Журн. Ен. ПТ. 1849. 5 
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с) Средина мемижа. присоединаешея къ иромыв: 
_КВ выраго. шаама на 1-мъ шаамграбевъ.. 

4) Хвостовая часть поступаешь въ ошсадку 
изи. промывку на, плангердь, | 


е) Зулифовый шлалиь обогащаеюнеся по. предъ- 


идущему. 
9) Прё второй в 


а) ТШлиль с» головки передается на очисти- 
тельный шыамграбент. 

Ъ) Средняя засть до углублещя о обработшывает- 
сл. съизнова на З-мъ шаамграбенномъ став вмв- 
сш со шаихомъ, поступающимъ съ перваго шаам- 
грабена: ы 

с) Хвостовая часть— ва палангердъ или въ опт 
садку. . 

9) Зумфовый шламь—-на вергердь или инпос- 
гердъ. 

С) Озистительный игламерабень. 


Здъеь шаихь промывается ощьъ Д-хъ до. б-щи 
разъ до возможной чистоты, при чемъ получаешся: 
а) ТНлихь, гововый. КЪ здачв въ заводъ,: 


Ь) Хвостовая часть носту паешъ въ промывку 


на 2-Й шиамграбенный ставъ. - 


На 
В) Промывка шлихове со 2-го шламграбена, на, диз 
жертпроеть, 


4 


Примвнене. сеге механизма Аз промывки круп 
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ныхь иламовъ изъ пеёредбвыхъь зумФовЪ, въ замен 
шлямграбенов®, въ пючеше посаздняго времени 
вбевма ограничено, по причин® большей пошерн 
металловь и значительныхь издержекъ, кои со- 
пражены съ ‘установомь. ни поддержкою сего у- 
стройства. Въ настоящее время два таковыхь 
сшанка Находятся, болъе въ видЪ опьита, при про“ 
мывальны рудника „00ротеа, ГАЪ они замняюпть 
рений шаамграбенъ. 

Таковой зихершрогь сеть Не аи иное, какъ 
тишостердь, но шолько въ маломъ видь, и сосйо- 
ишъ ‘изъ подвижиаго впереди ошкрынпаго деревян- 
нато ящика, вибящато йа цвпяхь между А-мя стол 
бами. Вся длина онаго 8-мь Фугловъ, ширина 9 ®у- 
та. д дюйма, вышина боковыхъ досокъ при хво- 
стовой`части 5-шть дюймовъ, а при 104085 ввиши- 
на оныхь З-мь дюймов. 

Фигура 10-я предешавляень таковой › зихер- 
тпрогь съ боку. Фигура 11-л въ горизонтальном 
положенти, 'А зихершрогь › висяцИй между Л-мя 
сшолбами а, на цзояхъ 0, кой нижаимь концемъ 
прикрзилены къ желёзнымь скобамь с съ зуба- 
шыми вырЪзками’ дая перем щен я цией, чъмъ 
натпука и вмбепть съ снуъ ударъ зихершрога, во 


время дфйств!я, можеть. бышь усиенъ паи умень- 


шепъ. В ларь (шаиховой ящикъ), въ кошорый за- 


сыпаетея шаихъ; С’ дереванный брусъ, свабжен- 


н5ё шипомъ @&, въ копорый ударяется верхняя 
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ъ 


часть головки герда ; ХК деревянный шеспуь, по 
`средепвомъ коего зихершрогъ, при содзйстыи ры- 
чага. Ш, выдвигается на известное разсптоянте вие- 
редъ, и всаъдъ”по прекращешиа дъйствующей си- 
лы мгновенно. низпадаетьъ на шилъ @. Е водопро-. 
водная шруба, доставаяющая воду посредством 
желоба Ё на неподвижную доску &. На озваченной 
доскЪ находатисл 10-шь деревянныхь баклушекъ въ 
видв шрехсторовнихь призмъ, утвержденныхЪъ на 
типахъ въ доскв шакъ, итобы оные могли бышь 
_ безъ заттрудненя - поворачиваемы; впереди оныхъ 
находится, тпакъ вазываемый, 220426 @, Фигура 11, 
обращенный. острымъ ребромъ къ желобу. Вода, 
выходя изъ желоба, раздъяяешея „мопахомъ ча. дв 


равныя половины ‚и аспроспраняетея, ‚ протекал 





между баклушками, равномврнымьъ саоемъ `по герду. 
Деревянный валъ , К коему прикрьпаены перед- 
ния ‘гердовыя цЪпн, спабжень зубчапымъ колесомъ, › 
посредешвомъ косго положеше- герда моженть быть 
измъняемо. М доска, по которой муть, стекающая 


съ герда, проходишь’ въ зумФъ М. 


Окончательная обрабошка шииха $ снятаго съ 


- толовки средняго шламграбена на зихертрогв,раз- 
`ДВалешеа на два перлода: на черновую промывку 


и промывку очистительную иаи оковчашельную. 


а) Промывка (на зерно) предуготовительиал. 


Пустивъ зихертрогъ въ дЪисшве, рабошникъ,: 
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" назначенный ВЪ промывку шалихъ. стягивает греб- 1 


т 


КОМЪ ВЪ количеств = кубическаго фута. на го- 
ловку зихершрога, _ и ВЪ стБдъ за эимъ, размЪ- 
шавЪъ шинхъ, прасптупаенть, `5Ъ промывк*, подви- 
гал. гребокъ опъ средины герда по направлению 


къ головкЪ, и возобновля дъйсшв!с это по обв 


стороны герда отшъ Д-хь до 8-ми разъ, подобно 


тому, какъ, эшо дфлаетея при промывкЪ па шаам- 


грабенъ. Работа должна совершаться при зегкомъ 


‘нажимв гребка; ибо въ прошивномъ случа одпа- 


жды осъвпий шалихъ съизнова доаженъ взмушиь- 
сл, что сопряжено съ большою пошерею мешаа- 
ловъ, уносимыхь при этомъ въ зумом. При убо- 
гихъ шаихахъ дъйстые гребкомъ должно долъе 
продолжаться, нежели при шлихахь съ большимъ 
содержашемъ. ‹ 

Когда рабопникъ' замбтить, чп1о легчайштая зер- 
па шлиха увлечены шокомъ ва хвосптовую часиь 
герда, а мешалловосный шаихь распросшраненъ. 
равномвриымь слоемъ но дну зихершрога; пю онъ 
сттягиваепть гребкомъ ‘свъжее количество пыиха 
изъ шаиховаго ящика и продолжаешь упомянупымъ 
способом» работу, покуда шаихъ цакопится въ 
зихершрогь на Д-ре дюйма полщины; въ како- 
вомъ случа наноска шаиховъ` должна бытаь оста- 
новлена; ибо при большей паноскв шаиха поше- 
ря мешалаовь возрастаешь.’” Окончив» напоску 


шлиховъ, рабочёй осшанавливаешь, дъйстые зихер- 
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тштрога, и приступаеть къ снапию шаиха. При 


` 


эшомъ все родичестшво шаиха, покрывающаго. дно 
герда, длишся на % половины: верхпал цаснть, на 
разетояни: 1 наи 1= Фуша, сосшавлая` шаихь съ 
гойовки, посплупаещь въ очистищельную -промыва 
ку; остальная часть шадиха присоединаешея къ 
сырому шанху и обрабошываешся вторично; Такъ 
какъ въ продожеще работы на верхней части, и- 
ли головкв зихершрога, болье оеъдаешь шаиха, ие- 
жели въ нижней части онаго, цию весьма сп0соб- 
сшвуеть скашыванио осБьшихь’ зеренъ чисщаго 
евинцоваго блеска; шо дая предупреждеща шако- 
вой пошери въ мащергааахь ‚ падеше зихертрога, 
по м5рЪ большей наноски шаиховъ, нёсколько дод= 
жно быпь уменьшено. `Накопивш ся  шлихь во. 
времл работы на доскв М поступает предва- 
ришельно на промывочной ровъ, гдь шончайция 
частицы шлама отдфаяющея опт крупныхъ; 
эши же посаздня окончашельно обрабомывающеа 
иди на плангердь или огисадкою, смотра по содер- 
жанио шанха; зумФовый шаамъ обработывается 
на иишосгердахь или кергердахь ; мушь же, вы- 
шекающая изъ зумФовъ, проводищея желобами въ: 
главную систему зумФовъ. При этой рабош зи- 
хертрогъ, имЪепиь падеве ошь 9, до 5° иаи на, 1. 


Фушъ до х дюйма и совершаешь шолчки ошь`Д 


до 5 дюймовъ. 








Еее 


Ежи: 


ес 
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Ь) Озистительная или шлиховая работа на зихер- 


троете. 


При начале этой работы, устшановъ зихер- 
прога ни чвмъ не отличаешея ош предьидущаго. 


Засыпка изъ шаиховаго ящика совершается еще 


° въ меньшемъ колилествЪ , нежели при периовой 


промывкв, не болве =, кубическаго Фут. Разм$- 


щшавъ досшаточнымь  образомь шШаихь, рабоши 


О КЪ промывЕЪ , руководетвулясь вы- 


шеупомянутыми приемами. Когда наконецъ намы- 
шый шаихъ  доведень примбрно до содержания 50 
проценшовъ металла, шо дъиситые зихертрога пре- 
кращаешся и вм6спув съ эшимь хвостовая часшь 
онаго поднимается вверхь укорочешемъ переднихъ 
цвпей. Сообщая тлакимъ образомъ поду зихершрога 
совершенно противное предъидущему направлен, 
съ паденемъ 9-хь или 5° къ головкв гердл, дви- 
стае зихершрога возобновалегся, Таковое измВ- 
нее въ паденши захершрога имвешть цъанюо окон- 
чашельное очищен!е  шайха, находящагова въ 10- 
лови, способствуемое въ особенносши водою, на- 
копившеюся въ хвостовой чаеши, косй етокъ Въ 
зумеъь ^превашсшвуетел обрашиымь паден1емъ 
гердя. Вода эта, будучи понуждаема движении - 
мн `терда, шо разливаепся по головкв онаго, 
шо обрашно ушекаепть ва хвосшъ, увчекая на 


хвосшовую часшь герда легчайпия части земель, 


` 


и 
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завлючающихса въ шаихв, распространенномъ на 
_ головкв онаго. Даля удобнъйшаго достиженя этой 
цван, рабошй проводииь угломъ гребка попереч- 
ныл борозды. по накоцившемуся на головкВ шаиху, 
н въ стбдъь за эшимъь ошодвигаепть ‘саегка муть 
`ошъ головки къ хвосту. Когда пмихъ, посл од- 
ного раза` маня упомянутымъ образомъ, не до- 
стифь ‚еще до желаемой чистокы, то это-возоб- 
новляешся въ другой разъ, посаЪ чего зихершрогъ. 
приводишся почти въ горизонтальное. положенте, 
сообщал оному весьма незначишельное падеше впс- 
редъ; при этомъ накопившаяел на хвосгловой ча- 
сти герда муть сбрасываешел движенемъ онаго, 
вмбеит6 съ мельчайшимн частицами, часпаю. на до- 
ску М и часпию увлекается ст’ оной въ зумет, О- 
стпавцийса на зихертрогв. шаихь  подвергаешся 
еще нъкошорое время промывкь „.безь содъйствя 
-гребка, посл чего снимаешся. Продукшь этой. 
промывки суть: 1) чистый шаихъ, съ содержа- 
немъ опь 60 до 70 проценпювь свинца, посту- 
паетштъ къ здачб на заводъ; 9) шлихь съ хвосшо- 
вой части герда‚ кошорый при очистительной 
рабо получаешея въ весьма маломъ количеству, 
и 5) шаихь съ доски М. Эти два сорта обрабо-. 
пываются вторично на зихершрог$.. Мушь улов- 


яяешся, по причии значишельнаго содержашя сво 


его, въ особенныхь зумтахь и-промываетея;, по- 


` 
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добио прочимъ шиамамъ, либо на штосгердахъ, аи- 
бо кергердахъ. 

Особенное. вниманге рабочаго при производентвв 
промывки” шлиховь па зихертрогв должно бъипь 
обращено: 1) на усшанозъ зихершрога, 2) на силу 
полчковъ, совершаемыхъ гердомъ, или сшеневь на- 


ютуга цьпей, поддерживающихъ верхнею часть гер- 


да, 5) ва величину ШОлЧдОВЪ И д) на количество воды. 


Что. касается до установа герда› то оный 
весгда долженъ быть въ горизонтальном по40- 
жени по ширинЪ онаго; ибо въ шомъ случав, ког- 
да одинъ изъ боковъ герда 'будепть выше другаго, 
по во время дъйствуа зихертрога отнюдь не воз-= 
можно достигнуть равномьрнаго раепроентраневя 
шаиха, что весьма затрудняелть промывку и с0- 


пряжено съ значительною пошерею. Падеше она- 


го при крупныхъ массахъ должно бышь нъБекольБ- 


ко болбе, нежели при обработк® мелкихъ. Подъ 
натугою цфпей подразумфвается разетояше нид - 
НИХЪ тоВДоВЬ корошкихъ цией отъ головки гер- 
да; чвмъ болЪъе это разстоянте, БМЪ болбе в03- 


растает сиза дъйсшвующая на обрашное дви- 


`°женте выдвинуиаго впередъ герда› прн крупныхъ 


шаихахь эша натуга пфпей должна бышаь боле 


нежели при мезкихъ. Величина пюичковъ, или раз- 


стоянте, на конюорое гердъ выдвигается за одинъ 


разть впередъ; сообразуешеся шоже съ крупноспию 


обрабошываемой массы; при крупныхъ шаихахъ, 


` 











576 


гердъ выдвигается иии выбрасывается отит, 5-ти 


до б-ши дюймовъ, при шонкихь опть Э-хъ до Д-хъ 
дюймовъ. При крупныхь шлихахь число. ударовъ, 
совершаемыхъ въ минушу гердомъ, не должно пре-’ 
вышашь 50 1поачковъ, въ шо время,‘ какъ. оный 
при мелкихъ массахъ еовершаепть лишь опт 55-ти 
до ДО-ка ударовъ въ мннушу. Пришокъ воды въ из- 
въешное время. опредвллется, подобно прочимъ `ус- 
ловамъ, большею наи меньшею круппоепию про- 
мывасмой массы: при крупвыхъ шаихахь пришокъ 
воды въ минуту сосшаваяешь опть 5. до 1 кубическа- 
го фута, при меакихъ же шаихахъ не болъе 3 до 
< кубическаго Фуша. о 

Резульшаты еравнишельныхь опьтовъ надъ про- 
мывкою сырыхъ шаамовь на шаамграбенв и зи- 
хершрогБ показали, чо промывка шаамовь нерав- ` 
номбрнаго ‘зерна и убогихъ . содержанемт > каковы 
сушь шаамы изъ передовыхь зумФовъ, успЪшизе 
обработываюшея на шаамграбенЪ, гдз работа бы-: 
стиръе подвигаетися впёредъ и‘ зумеФовые шаамы 
ошнюдь не богаче содержашемъ поиучаемыхь при 
рабошв на зихершрогв. Шри. крупнозернистыхь 
массахь съ болъе сосредоточеннымь содержащем 
и болбе равномфрнаго зерна, какъ 010: шаиха съ 
внюраго 1нламграбена, примвнеше зихертрога имё- 
ень нькошорое преимущеетво предъ_ ныамграбе- 
номъ; допуская большее извлечеше металла, хотя 


-И ВЪ нёзначншельной степени. Если же принашь 
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въ разсмошрьше одноеторонносвь и ‘зпачитель- 
ные расходы на устлановъ и поддержаме ‘эшого 
болве саожнаго’ механизма; шо выгода остаещел на 


сторон шяамграбеновъ, 
с) Обработка шлагмовь на планеердахь. 


Рабоша эша есть не что иное, какъ окончатштель- 
ная промывка ХВОСОвВыХЪ ПыиИхХоБЪ СЪ первыхъ 
двухъ имамграбеновь, на покрытой холетомъ не- 


нодвижно и накаонно дежащей ваоскости. 'Такъ 


й какъ количество этихъ’ шанховъ незначительно. 


но въ каждой промывальнв ’ находишея только 
одинъ плангердъ, устпановленный по близости 
намграбеновь дла удобнъйшей передачи паамовъ. 
Фигура 13-я представляет аковой паангердь 


въ разр5зЪ съ боку; Фигура*15-л въ наанв. А’паан- 


гердъ, В передняя частиь паангерда, состоящая ИЗЪ. 


уступовъ съ косвенно падающимъ дномъ; а желобъ, 
посредетвомЪъ косго’ вода -протпекаепть въ воронку 
се и оштуда проходишь съ забросапнымЪъ шаихомъ 
урезъ усппуцаащый желобь 4 игозовку В на гердъ, 
С глдввый водопроводный желобъ; Б желобъ, по 
которому вода прошокаешь въ воронку промывоч- 
наго рва е; въ коемь шлихи предварительно осво- 
бождающтея ош  шонкахъ шаламовъ; Ё ящики, въ 
коихъ ‘ополаскиваются холопинны; & желобъ, по 


\ 


вошорому прошекаепть вода въ ащикъ Ь, а ошизуз 


‚ да на тердъ; 1 (Фигура `15-я) каавань, когоорый во 
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время отмывки шаиховъ ошкрываешся, и К зумеъ; 
Г ивамовые зумФы. д 

Длина герла ошъ вершины головки и до нижня- 
го Зумта 52 Фуша 7-мь. дюймовъ, ширина въ рас-` 
парф 5 хуша Д дюйма; головка герда соешоиить 
изъ 5-ши уступовъ съ прошивнопадающимь дномъ, 
изъ коихъ ниже имъешь ширину герда, `проше 
же посшепенно съуживаютщся, и наконець самый 
верхнй имфешь въ ширину таолько. 1-нь Фушь. 
Надъ верхнимь усшупомъ головки герда` находит- 
са небольшой желобъ п; составляющий `продоляхе- 
не уступчашаго желоба 4, шириною 4-нъ Фупъ 
Д` дюйма, глубиною 9-шь. дюймовъ’‘и длиною 17-15 
Фушовъ 10-ть дюймовъ съ падешемъ 4:° по напра- 
вленио къ головкв герда. Усшупы этого. желоба 
длиною Л1-нъ Фупть 6-мь дюймовъ и укрьпаевы на 
деревянныхъь подкаадкахъ, съ обрапшымъ падешемь 
къ паденню` самаго желоба опть 2-хъ до До. Эшимъ 
устройством уступовь образующеёя пебольцие 
зумФы, въ коихъ крупнбиция частицы ‘шыама’ оеа- 
ждаюшся, (способствуя шакимъ образомъ къ воз- 
сшавовленно болве равномёрнаго зерна мути; 1%. 
же изъ крупных часпииь, кои уваекаются. чрезь 
уступы желоба, осаждающея большею  часиию. въ 
уступахь головки герда.. Ри 

Отмывочный ровъ; находящийся пода плангер- 
да› имъешь нёкошорое сходство съ шаамграбеномъ, _ 


НО. отаичаенся опть сего посавдняго поперечными 

















о. 


перегородками; раздваяющими всю длину онаго ‘на 
три отдфаеня. Верхнее изъ этихъ отдфяевй е, 
Фигура 19-л, снабжено дагональнымъ дномЪ п, воз- 
вышающимея по направаенно’ притока мути и 
имБешь внизу 4-нъ Фугъ глубины, вверху же птойъ- 
ко 1-нъ дюймъ; остпальный два отдфленя р сушь 
не что иное какъ ащики съ горизонтальнымъ 
дномъ, составляя родъ зумФовъ. Вся’ длина“ этого 
рва 10-шь Фушовъ Э-пь дюймовъ, ширина Д-нъ 
Фушъ и Гаубипа 1-нъ Фушъ. Выходящая изъ по- 
сафдняго ящика мушь прошекаеть въ особенный 
зумюъ, находянийся въ сообщеши ‘съ гаавною’ си- 
етемою зумфовъ. 

Назначенный въ промывку’ на пааягердв матше- 
ругать предваризпельно промываешея въ промывоч- 
ном рвв. Забросивъ лопашою небольшое количе- 


сво шаама въ перзое ошдЪаеше рва, рабошй пе- 


реворазиваетЪъ. оное несколько разъ аопашою, при 


- ы С 

чемъ легчайния частн уносятися шокомъ воды, ме- 
жду тбмъ,. какъ боаъе крупныл осбдаюнть на дно 
рва, и въ стбдъ за шфмъ перебрасывающсл ^п’Бмъ 


же рабочимь въ воронку усттуапчатлаго жезоба, оп 


куда он безпрерывнымъ притокомъ воды неме- 


дленно уваекаюшея чрезъ пебольшое ошверение въ 
внжней части воропки въ уступчапный желобъ, 
а отсюда па плангердъ. Эша заброска въ ворон- 
ку изъ промывочнаго рва до пфхъ поръ продол- 


жаешся, покуда уступы въ желобу не наподнлющшся 
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шаламомь, что обыкновенно’ наступаейть по’ проч 


шести 2 или 4 часовъ, смотря ‘по’ качеетву 
зплама. Накопивиийся ‘въ уступахь шаамъ посту 
паенть оплить въ промывку на шаамграбенЪ. Дая 
удобнъйшаго удержания шаиховыхъ частицъ на 00- 
верхнаепи герда, эта посавдняя устилаешся ку- 
сками шолсшой парусины, чтпо съ особенною поль 
зою можепть бьипь употреблено при породахъ папа. 
шовашьыхь, кои легко увлекаются водою, Въ шо 
`°время какъ частицы свинцоваго блеска; осЪдая на 
холеш в, удерживаются оною даже. при быснромъ 
нришокз мупиг. „Упоманумая парусина упонреб- 
лаешел, въ выд кусковъ; длиною въ 5-ть Фушовъ н 
ншириною 9 утша б-пть дюймовъ. Куски эшя, дай 
удобнъйшаго. протока мути; наемилающся такт, 
этобы край одного куска быль ‘перекрываемъ на 
8 дюйма другимъ куекомъ. РА 
Когда на первыхъ Д-хл» парусннахь покажутся 
металалическя частицы, что’ обыкновенно быва- 
етъ по прошеспийи: одного часа, по заброска, пла 
ма изъ промывочнаюо рва; и вмфспу съ  этимь 
припокъ воды въ. ‘воронку останавливаешся и 
рабощйу пристшаваенный къ плангерду, снимаешь 
ниязнЕЯ дев парусины “и опамываепть. оный въ Э-Мб. 
итламовомъ ящикв. “Посяь ‘чего онъ открываенть 
нланонъ 1, п вустивъ чистую воду изъ ‘желоба 9, 
соверастть таким образомъ отмывкуу выравнивая 


пребкомъ верозносши` въ осадившемся шалих$Ъ, чию 





ВЕЩЬ ЕЕТЕТЕНН 


реек 


о ранесаакачЕшия 
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преимущественно иметь мъетпо. па: краахъ пару- 
сины, гдВ отъ двойной накаадки оныхъ образующе 
сл возвьиценносши, удерживающия, во время при- 
шока муши, частицы: шаама, Стекающая при семъ 
муть содержанемъ своимъ. превосходипть предъ- 
идущую; почему оная уловаяетея въ особенномъ 
зумФВ подъ тердомъ. 

Верхнтя шри парусины обмываюшея въ одномъ 


изь трехь имиховыхл ящиковъ, четвертая пару= 


`снна въ среднемъ шиихевомъ ящик, конечныя въ 


_ Э-мъ  ящикЪ. ИТаихи изъ перваго ащика содер- 


язмиъ обыкновенно ошъ 50-ши до 55-щаи процен- 
иовъ свинца и стано. бышь могупеь- моешупитшь 
въ здачу. ПМанхи изъ 3-го и 5-го’ ящиковъ и зум- 


Фа | оБончашельно промываюнтся на кергердахъ; 


но каждый. сорщь въ отдаьности и получаемые 


при семъ шиамы, состоящие изъ крупвыхъ зеренъ, 


оцашь обрабощьвающея на шаамерабенахъ, 


4) Промывка игламовь на, игтосеердуь, 


Иримзневе энихь подвижныхъ гердовъ кои 
сушь не что иное, какъ о вьинеописанный зихер- 
итротъ, по ‘лишь въ большемтъ, вид, находится 
здьеь въ весьма подчиненномь видЪ; ибо по, опы- 


амъ дознано, чо при васшоящемъ, убогомъ с0= 


‚ держащи шазмовь, промывка матерязловъ, посту- 


пающал. на випоегердъ, съ павовымь же усифхомъ 


можеть. быль, предпрнидота и на вергердахъ,, пибуь, 
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й 


боле, что эши посаъднте выигрывають предъ . 


питосгердами проспошою ‘своего механизма. 


Наибольшая ‹ часить здшнихь пипосгердовъ имб- . 
епть въ даину Л5-шь Фушовъ ишириною  5-шь 9у- _ | 
‘зповъ: (въ раепарв), высота ‘борштовъ внизу наи у 
хво‹ новой части 7-мь дюймовь, а при головкв 8 
дюймовъ. Надъ головкою герда находишея накион- 
но лежащая доска, снабженная баклушками подобно 
тому, какъ по имъештъ мъено при зихертрогь, 
но съ шою разницею, что по причин большей 
ширины герда ‘и число этихъ бакаушекъ болъе; 
‘обыкновенно на каждой сторовЪ, при дВШНихь 
пивосгердахъ, паходишся- 8-мь бакаушекъ, посреди 
коихь ушвержденъ монахъ. Усшановъ герда совер- 
таешсл ва птфхъ же правилахть, какъ эшо изложе- 
но при зихертрогв. Падеше онаго сообразуешся 
съ крупноспию зерна обработываемаго машеруяла; 
шакимъ ‘образомъ при крупнозернистыхъ тшаамахъ` 
падеве герда на, всю данну онаго сосшавлаешь 9 
дюймовь или 95°, при мелкозерниенныхь шаамахъ 
`онъ- получаешь попти горизонтальное положен. 
Гердь выдвигаешея впередъ ошь б-ти. до 7-ми 
дюймовь и’совершаешь в минуту до ДО ударов. 


Памъ забрасывается въ ‘небольшой ‘шламовый 


ея Се 


ящикЪ, гдЪ. онъ разжижаешся непрерывнымъ при- 


ур 


шпокомъ воды и тпакимъ образомъ выносится въ 


видЬ мути на гердъ, прохода предваритезьно презъ 
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и 


накаопно лежащую доску, устшановаенную баклутш- 


кажись 


ками, 

Къ обрабошк® шаамовъ на шиосгердв.  посету- 
паюпть шолько крупные шаламы изъ Э-хъ или 5-х 
передовыхъ зумфовъ. Онн промывающтся: за один 
разъ на чисио; ежели эти зпламы: получены, опгь 
зпояченгя рудъ съ средним содержашемъ; при семъ 
хвостовая часть, составляющая” не болье одной 


шреши всего герда, И зумФовый шаамъ вторично 





промыраютлея на пипосгердЪ, и получаемые при 


семъ зумФовыс и хвосшовые шаамы уже оконча- 


| 


шельно передаются дая промывки на кергердахъ. 


питосгердъ, полученъ былъ при шолчени убогихъ, 


| Если же шмамъ, постпупаюний въ обработку на 


люзчейныхъ рудъ; то. все количество получаемаго 


на гердЪ шииха, по сняпии еъ онаго, вшорничио 


промызаешся еще одинъ или два 'раза, смотря по 


Бира: 


надобности, и зумФовые ныаамы ‘посотупаюнть, как\Ъ 


отъ. первой, тпакъ и - отъ. второй промывки, къ 
| . обрабошкв на кергерды. Во время дЪйстивтя герда, 
наи‘ наноски - шламовъ, обязанность рабочагосо- 
| стон. подвигаь время ‘огъ времени“ сшекаю- 
щую муть гребкомъ опашь кт, голдвы в герда, спо- 
|. собсшвуя ' симъ’ ‘равномврному- ‘распроспрапенио 

шанха ‘и`продолжая ‘эшу работу до ВХ поръ, 
| Пока насродовкв герда накопится иаиха до шод- 
щины гД-хт дюймовтъ, цию ‘обыкновенио.. продоя- 


жается опть 9 до 5-хъ часовъ. Когда сгердь  до- 
Гори. Жури. Ни. 1. 1849. и _4 


ниче: 
й 
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- етаточнымь образонь напблненъ, по павобку тии- 
ховъ останавливаюйь, продолжая однако движеше 
герда еще нъкогоров время; при иезначинельномь 
прилток® чиситой водь Эота’ окончательная  [рабо- 
ша есть’ ошмывка закиючающихея въ шлих®’ Ча 
сшиць ‘пустой! породы, ‘послв чего тплихъ епимает 
ел) и смотря ‘но ‘качеству. ввоему; либо’ еще ‘разъ 
промываентся) либо здается въ заводъ, 

Въ 10-м часовую смЪну получается ‘ошъ 20 
до 95-ти пудь шаиха, гошоваго къ здачв, съ сб- 
держанемъ ‘оть 415-ши ‘до 20-ти `процентюовъ 


1 


свинца. 


е) Промывка иламовф на кергердахь. 


На’ промывальняхь, при коихъ еженедьльно 0б- 
рабошываетел ‘до 9,500 пудъ шоачейной ' руды, 
шаковыхь кергердовъ обыкновенно ‘паходитея чи“ 
сломъ 5-ть. Въ случав ведостатка шипосгердовт, 
па’ двухъ изъ этихъ гердовъ промывается крупно 
зернистый шаамъь изъ’ двухь послвднахъ передо- 
выхъ зумФовъ; а на осшаавныхь трехъ обработы- 


вающтея › мелкте  шаамы ‘изъ остальныхь зумхФовъ. 


Даина здьшнихь кергердовъ отъ 2.-хъ "до ДО чу- 


повъ,: ипто ‘соразывряешся съ м5сшиоспию. Вооб- 
ще’ же длинные герды ` предпочитютиел коропи- 
киль; ибо’ ‘на’ посявднихь пошеря ‘значительнзе 
нежели ' на’ первыхъ. Ширина гердовъ огъ Э-хъ 
Фушовъ ‘8:ми' дюймовъ до Э-хъ Фхупювь 9-ти дюй- 
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мовъ, ‘еъ падешемь опть5-хъ до 5° на вею: даину. 
Нри промывкв итуамовЪ. на промывальняхь Берг- 
верксвольфартиа; Пелиерхельда и Лаутентааьскихт, 
упомлиутые кергердо, ‘дая промывки  крупныхъ 
имамовъ, снабжевы насосами  дая циркуалци мути, 

Фигура 14-я представляетъ таковой  кергердъ 
вв боковомъ -разр538; Фигура 15 ‘есгчь горизон- 


тальный ввдъ двухъ, рядомъ лежащихь гердовъ. А 


‘чепвероугольный деревавный ящикъ, въ копторый 


забрасываютися сырые ‚шаамы; коническое дно‘ 
эщого ящика, образуемое плоскостями а,а, Иметь 


цолю низверженте крунныхъь часптицъ щаама, р03- 


‚ етановляя шакимъ образомъ мупть болъе равно- 


мърнаго ` зерна. В есшь вебольшое  наливное ко- 
1есо; приводящее въ дыиспиме чугунное муизьное 
кол6с0-с, свабженное лнесттью. лопабзами- дал’ раз- 
мышиывашя лама, Прошекающая^ по’ плоскости 
герда мушь должна предварииельно ‘пройши чрезъ 
решето Ъ/, освобождаяеь опть ‘яъкоторыхь мехаз 
нически замйинанныхь нечистошт, какъ по щебня 
и тому подобнаго, конхь присушспные на гердё 
весьма затрудняеоть равпомёрное распространен 
мупи. с и суть два ‘паралаельно расположенные 
желоба 6-ти дюймовъ ширины и 9-ти дюймовъ 


глубины; `И5Ъ НИХЪ первый заключаешь чистую 


`Вводу, назначенную › дая ` окончательной обмыв- 


ки герда; по посзъднему же распространяется 


пришекающая изъ мутиальваго ягиика муть, `про- 





' 


ходщая ошверепиями е, снабженными задвижвами, , 
на: наклонно асжащую доску {, ошкуда оная, про- 
шекая ‘между бакаушками,  равномфрнымъ. слоемъ 
распроешраняешся. по герду; данна упомявутой 


` доски 9 фуша 5 дюймонъ. ^ Свъимая вода проше- 





каешь на гердъ изъ желоба с посредешвомтъ не- 
большой. шрубы ©, проходя подъ доскою Чеболь- 
пой, брусъ В саужишь дал равномврнаго раепро- 
‚странения `тока воды по всей ширинъ герда и въ 
шо же время осшанаваивасть механически примЪ- 
шанныя нечистошы. Пакаонно асжащая’ поперегъ 
герда. доска 1 служишь дай предупреждешя удара 
сшекающей съ доски [ муши на плоскость герда» 


способствуя посшенепному ептоку оной. 





Вся плоскость герда раздЪаяетел на шаиховую 
часть Ш и хвосшовую часть п съ находящимися 
подъ оною. зумФами, коихъ подъ каждымь кергердомъ 
имвештёл два разяичнаго. рода. К (Фигура 15-я) верх- 
ий, есть шакъ называемый шаиховой зумет; рр 
суть два рядомъ лежацие зума, въ кои стекаептъ 
муть съ герда при промывкь шаамовъ богапзаго 
содержаша, въ по время, какъ при обрабошкъ`бо- 
лъе убогаго содержанша шаамовтъ, оная пришекаепть 
желобомъ о въ общую сибшему зумеовъ. Каждый: 
изъ эшихъ зумФовь длиною 5 хута, шириною 4 
Фушь Д дюйма и глубивою 1 тушь Л дюйма. ИТаи- 


_ховой зумФъ находишся въ ‘сообщеши еъ неболь- 


шою системою зумФовъ, расположенныхь внушри, , 
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Фабрики между кергердами, числомъ ошъ 8-ми до 
10-ти, смотра по мыстшности, Зд$сь осаждаютщеся 
тив часшицьг свипцоваго шлиха, кои были мутщью 
увлечены изъ зумха К. Изь эшихъ. внутри Фабри- 
ки лежащихъ зумФовъ, паконець муть прошекаешть 
желобомъ въ большие внъшинге зумФы. ЗумФы -р.р 
находашся, подобно предъидущимъ, въ связи съ ря- 
домъ зумФовь, изъ коихь ‘окончашельно мушь про-. 
- шекаепь во внъизне облие зумфы. 

Дая`прошока шанховъ и муши въ зумФы Кирр 
находятся во днБ о кергерда два клапона рр’, про- 
ходящихь по всей ширин®. герда, шириною_ въ 5 
дюйма. 'Таковой клапопъ сосшоиигь изъ дереванной 
доски, прибипюй гвоздами посредсшвомъ кожаной 
полобы ко дну’ герда, о шакимъ образомъ, что 
оный можеть быть открываем по направлению 
НИЖНаГО КОНЦА герда. 'На прошивоположной сто- 
ронв ошверения клапона, по направлению къ го- 
ловкв герда, прибиваешся презъ всею ширину она- 
го подобная предъндущей кожаная полоса, шириною 
онь 7-ми до 8-ми дюймовъ, съ птбмъ, чтобы по 
закрыиии клапона, оный могъ быть покрыпъ упо- 
мянушой полосою, для предупреждентя проптока` 
мути въ `внизъетолщий зумеъ. 5 главный водопро- 
водный желобъ, изъ коего свъшаая ‘вода прогте- 
каепть желобами гг въ ащикъ А н желобъ с. х 
небольная задвижка во дн ашика А, посредетшвомъ 


х 


&. . “ 
которой накопивнийся крупнозернистый шламъ 
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выпускастся желобомъ въ ящикъ © (Фнгура. 15-п), 
изъ косго самый оный имамъ  прошеваениь луе- 
лобомь й въ. зумеыт. Означенный крупный паламь 
пробрасываештея чрезъ промывочный ровъ дияиуч- 
шаго ошдфленгя шонкихь’ шаамовь опь врупныхь 
часшицъ, посав чего эти’ посявдия окончашельно 
обогащаютиея ошеадкою на рьшешахь: Доска м 
служить дли продолжения плоскости кергерда во 
время промывки шаамовъ, самаго бЪднаго содер» 
жанёи, при конюрой  ‘сшекающая съ герда  мушь 
проходипть непосредственно желобомь У вь во- 
доотводную канаву. Ре 

Чию касается до самой промывки  шаамовь на 
кергердв, шо оная можешь быть подраздьлена 
на Два перюда: 1) ча перод5 паноскш авламовь ма 
кергердъь и 9) 72ер0д5 отьлывкы нанссенныхь шин» 
‚ ховъ. При вачаль работы, пт. е. при’наноек® чили 
ховъ ‘на кергердъ, о каапоны”“ онаро должны: бышиь 
закрыты, съ швмъ, итобы ‘проходящая’ по’ плоско 
сти онаго муть ‘могла, по ‘назваченио, „ибо яро- 
шекать въ водоошводную’ канаву эжелобомъ \,. ди» 
бо въ желобъ о, нин въ зумФы ур» чшо совершен- 
но зависииь оттъ качества обрабонтываемыхь лила> 
мовъ. Когиа въ промывку’ постпунаюпть нзламы са 
маго убогаго  содержавя, то етшекающах, съ пера 
муть закаючаейгь лишь сады ‘увлекаемлюо мешда- 
ла, и стало ‘быть ве заслуживаепгь узоваенл въ 
зумФы, но ‘иепоередстивенно проходвшх ярезь при 
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двинутую къ герду доску мн желобъ у въ водо- 
ощводную канаву. При промывё$ шзамовъ средняго 
содержаня, сшекающая муть проходить жело» 


бомъ о въ особенные зумфьь ошкуда вшорниено по- 


ступает въ промыску на вергердъ, нии, въ сау- 


цаБ значительной крупноепан зерна, во вшорняное 


измельчене подъ песгзами шоячеи, Наконець, при 
промывкв имамовь значинельнаго” содержании упо- 
манугпая мушь, прошекаеть по вокрыпии клапона 
р’ въ зумФы рьр и въ ирвнадяежапие. къ опымъ 
остальные зумты, откуда озадивциеся цыамы вновь 
поступаютъ въ промывку на кергердт. При эпзой 
виюричной промывкь, стекающая мупть ‚ проводиит- 
ся, смотря по’ содержанию, либо въ водопроводную 
канаву, дибо въ желобъ о. Обязаннестаь. рабочаго 
соенюиишъ, по наполнения. шыамоваго ащика сыры- 
мн шаамами, въ падлежащемь усшанов® задвижеи 
е; съ ииьмь, чтобы предупредить слизикомъь зна- 
чительный пришокъ муши на гердь, что сопра- 
жено. съ пошерею. Далье, винмане рабочаго.-дозжно 
бьишшь обращено на равиомврное распространение 
мупии по плоскости герда ‚ уравнивая  гребкомъ 
мъешамя накопившийся. шыихь; ибо таковое скоп» 
длеше послъдепииемъ имбепть образоване протоковъ, 
преплшешвующихь. низверженио мешалалическихь 
пасшиць. Когда паоскослиь. вергерда покроется 
на извветную тпозщину слоемъ, пыиха, япю при 


бъдномь содержан!и шыама не должно презьинаеть 


Г 
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2 дюйма, при богашщьхь же шолько 5 дюйма, по 
перодъ наноски шаиха прекращается и‘ прией- 
паюшь къ ошмывкв, наи’ ополаскиванию. ’Прекра- 
вивъ наноску лиаиховь на кергердъ закрыицемъ 
задвижки е желоба 4, рабошй, ошкрывъ задвижкн 
въ шрубахъ. ©, пропускаешь свъшаую воду изь 
желоба ен трубки: © Цодъ доску Ё ошкуда она, 
прошекал чрезъ успупы В, распроешраняешея по 
плоскоеши . герда, уваская съ собою легчайшия аа 
сшицы и очищая шакимь  образомъ. мешалаическй 
шаихъ. Обмывка эша сиособетвуешеи рабочимь, 
разравнивающимь нанесенный шиихь , движешями 
деревлннаго гребка, 19. снизу къ верху, ито ош 
одного бока. герда, къ другому,  скольза лишь по 
поверхносши ниаиха и избъгая рЪзкаго нажима. 


По досшаточной опмывк$, въ каковомъ саучаь 


признакомъ саужиить измънивиййся цель отамые 


ваемой массы, состоящей въ эшо время на верх- 
ней часиши терда поч искаючишельно изъ. ина 
‘сшаго свинцоваго шииха, рабошй открываепуь каа- 
нонъ шаиховаго зумеа р//, ни сыБпаепть ›мешеи< 
кою, ‘ос5вний на плоскости кергерда шалихъ. въ 
<означенный зумФъ, посл чего рабоша_ возобно- 
вллешся. При промывк$. весьма шонкихъ ш, тамовъ, 
очищеше чнаиха, во время перюда. ошмывки, при 
содьйспиыи деревяннаго’ гребка, не можешь бышь 
‘досшигаемо `въ шой сшепени; какъ эшо имфешь 


мБето при ‘обрабошкв шиамовъ боле. крупнаго 
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| ‘зерыау но это совершаешся съ большимъ усивхомъ 
ручною  мешелкою,. сйлештенвою изъ’ весьма ‘тон- 
кихь  прушьевъ, обрфзанныхь совершенно ^ ровно. —, 
Ширина эшой метелки` въ хвосот6 ‘обыкновенно 
бываешь ошь“10-ши до 49-ии дюймовь. Не всс- 
гда вирочемъ удаешея одною промывкою упоману- 
шымъ образомъ' довести" обрабонтываемые шламы 
до шребуемой чистошь“ шииховъ, чо въ особен- 
носши свойственно ‘шламамъ -мпогасхожихь  руд- 
ных массъ; въ семь саучав окончашельное очи- 
щен полученнаго  шлиха `изь шаиховаго зумеа о 
должно бьшь вшорично предприняо промывкою 
онаго на тпомъ же кергердв. | 

Обсшоящельства, заслуживающия наибольшее внк= 
маше при ‘промывочныхь рабошахъ, на кергердахь 
и здъеь, подобно прочимъ промывочнымь ‚ процес- 
самь, состояшь въ падении’ плоекосши’ герда и ко- 
айчествв воды, Падеше. герда соразмьраяешсл съ 
ошносипельнымъ в5еомь обрабошываемой массы; 
шакимъ образомъ наибольшее падеше даешся  гер- 
дамь при промывкв рудъ изъ рудника Бергверкс- 


вояБфарта по причны$ значишельнаго избышка 





овыхъ шяжелымь шиашомъ, При промывальняхъь 


сего рудиика, герды имфюшуь падене до 5°, въ шо 


‘время, какъ ири ‘прочихъь промывааьпяхь онымъ 
в далешся неболбе '5-хь или ЛД-хъ дюймовь падения. 
" _ Ностакъ какъ при епюль значишельномъ `падеши 


гердовь зумФовый шиламъ получаешея- большаго со- 
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держанга. сравыитезльно съ прочими промывальця- 


ми, шо промывка, совершаешея съ вышеуломану- 
пою циркулящею. ы 
‚ 

‚Чюю касаешел до. количества воды, ‘то. при- 
пюкъ оной доажень бышь увеличенъ при промыв- 
5% крупнозерниепияхь шаамовь и убаваенъ при 
обрабошкф мелкихь пыамовь. Вообще же можно 
приняшь; по въ мивушу на каждый: кергердъ не 
бодве > кубичесвихъ Фушовь выходишу. 

Получаемые шаихи при промывкв  шаамовъ на 
кергердахь ошличаютщея по содержашию между со- 
бою, смотря ‘по шому; какого рода были самые 
шадмы. Такимъ образомъ шлихи, получаемые ошъ 
промывки болве крупныхь шаламовъ, кавъ по: зум- 
Фы, принадлежащие  очтеадочнымь р шешамъ, шаам- 
грабепамь и шюму подобпымъ, еодеряуить оптъ 65 
до ТО-ши процентов; свинцовые таихи ошъ про- 
мывки мелкихь ошламовь содержашь ‘ошъ б0-пши 
до 65-ти процентиовъ; и наконець шиихи, подуча- 
емые ошъ ‘промывки 1иламовъ, осфдающихъ изъ му- 
лпи, стекаюцие изъ шаиховаго зума, ‘содержашь 


ошъ Л5-ииг до 50 ми проценшовъ свивца. 


Но опьипамъ Г. Оберъ Бервемейстера, Эйл_ока- 
зал00Б, чо общая пошеря мешалловъ при всфхъ 


обогатиниельныхь процессахъ простшираешея: 
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При серебрз до 7-ми проценовъ. 
| —-—— свинць — ЛЭ-ши ————— 


При семъ слфдуеттъ замб тии, чо резульша- 


шыэщн, по прицинв большаго запзруднен/я, встр 
чаемаго при опредвлени потери мешалаовъ по 


обогапительнымъ процессамъ, могушъ быть по- 


| 
чипаемь. линь приблизипельными. 
| 


Изь нижесльдующаго расчета аегко можно по- 
лучить понацие объ уси хв Верхие-Гарцевскаго обо- 
гащен!я рудъ. Въ 41856 году, было добышо руды 
изъ  округовъ: Калаустальскаго, Целлерфельдекаго, 
Боксвизенскаго и Лаушеншаяьскаго 1,559,281 ценш- 
неръ сырой- рудьь или 4,515,747 пудовъ. Изъ‘эню- 
го количества руды получено ‘процессами обога- 
щен!я только 180,476 ценшнверовъь (наи 575,041 
пудовъ) больг или менъе чистыхь евницовыхь шыи- 
ховъ, поступившихь въ здачу къ пропаавкв, съ со- 
держантемъ 58,581 марки серебра (547 пудъ 5-ть 
золошиикогь 86-шь долей)`и 105,280 ценшнеровъ 
свиица (554,964 пуда). Ежели сравиишь сумму 
перзоначально добышой руды съ суммою получас- 
мыхъ въ послвдепиии шииховъ; зо окажешея, чшо 
посаБдная ошносишеся къ первой, какъ 1,0:7,5, или 
чпю ‘добытое количество руды въ 71 разъ со- 
кращено; обетоящшельство, досшаваяющее презвы= 


чайных выгодЬьг плавнаевнымь процессамъ, какЪ въ 





сохрапеши корючаго машер!ааа, тавъ и въ ’умевь- 


шеши угара мешаиовъ. 
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 ЗРАВОДСКОЕ ДЛО. 





Я. 


И УЛОТРЕБИЕНТИ ДОМЕННЫХЪ ГАЗОВЪ Дия Пудлинго- 


‹ ВАНГЯ ВО Франции, 


(Г. Матюра Гурьева\ 





Г. Феерн, Профессоръ Металаурми въ ` цен- 
тразльной Нарижской школъ, получивиий, нъеколь- 
ко дней тому пазадъ, свБдьнтя изъ Траверей (Тга- 
уегат у), р ихъ мн. Въ еожалБнию моему, 
свЪдБия си не имъюпть достаточной полношы, ‘а 
чершежи пе опредъляютоя во вевхъ часшахъ разм6- 


рами. Впрочемь они дают совершенное поняпие 
о ходЬ дла. 
Призагаемые при семъ перпзожи - Аи В пред- 


ставаяющь пудаинговую: печь въ разныхъ ед ви- 9 


|) 
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дахъ, а именно: „А 1-й продольный разрЪзъ; „№ 9-й 


плаву „Л 5-й, Д-й и 5-Й виды печи съ разныхь 
сторонъ. А ящикъ, куда притекаюптть газы, прово- 
димые шрубою изъ газопруемнаго аппарата, устро- 
епнаго. надъ козомиикомъ доменной печи. 

В. Труба дла‘провода горлчаго воздуха. 

С. Яшиакъ дая скопасыя горячаго воздуха. ' 

Юр, О, р, Чугупный осшовъ, въ который паби. 
вается подовая насшиилка» печи. . 

Е. Рабочее опверспие. 

“Е. Мъешо дая предварительнаго нагрва чугуна, |. 

С. Нагрузное ошверспие. 

И. Труба дая притока холоднаго воздуха у ра- 
бочаго ошверепия; посредсшвомъ быстрой боковой 
сшруи воздуха, пзамя, выходящее чрезъ. рабочее 
отверспие, ошбрасываетеся въ сторону и таким 
образомъ не’ вредипть и не безпокоипть рабочихь 

1. Отверспие дая паблюденя за нагрфвомъ 9)». 
гуна. 

К. Пиромепуръ, 

Г. Пусшое мвего.. `› 

-М. Аппарапть для нагрЪва воздуха: 

№. Пламепроводная паруба. 

Подъ печи или, зушие сказать, ‘самое гнЪздо, гдз 
расплавляештсея чугунъ, состоишь „изъ пурунваго 
дна, на копюромъ устапавливающся чугувныя сег- 
менктовидныя пасти Юо, Оо и чугунвый `брусъ В. | 


Сегментовидныя часши бо, Во имъюшь” во вну“ | - 
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тренносши своей сквозную пустоту, или (такт 
сказать) сквозную трубу, урезъ копторую  проше- 
касть  безпрерывио холодная вода, досшаваялемая 
насосомъ дла предохранепия чугунпыхь частей отъ 
расплавления, подобно \ тому, какъ это двлаештся 
пра сквозныхь соплахъ доменныхь печей. Гифздо 
пези набиваешся мусернымъ пыакомъ дая образо-’ 
вантл м наи пода, какъ шо представаено въ 
разр. Прин ежедневной рабошь, набойка можеть 
служишь ошьъ Я-хъ до 5-хъ недъаь. 

Чугунная часть Ю, прор%зана шонько` въ око- 
нечпостяхъ водопроводными . охладительными шру- 
бами; но сверхь того въ срединф, какъ видно въ 


планъ, она освЪжаешся наружвымъ воздухомъ, съ 


! кошорымъ находится въ соприкосновеши. 


Въ лщикь А усшроены 7-мь соплъь изЪ лисшо- 
ваго жельза, дая пригока горачаго воздуха, какъ 
ВВДНО вЪ ПааПЪ; оконечность сопаъ имъешь около 
6-ти сеншиметровь шириною на Д- сетпиметра` 
вышивы. Воздухъ, доставляемый мохами, проходишь 
чрезъ’ нагревательный аппарааъ М; поступает 
въ сопла; а отеюда въ печь (посредетвомв шру- 
бы В). Аппарать М устшроенъ въ труб ‘мечи и 
нагрфвается самимъпламенемъ сожигасмыхь газов, 

Газы доменныхь пвчсй, въ ‘свою очередь, провоз 
датисл особенною. тирубоюизь а аппа- 
раша, устроевнаго въ колошнника и соередототи- 


ваюшся въ ящика А; изь лщика А газы поепту- 
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‘паюпть въ пень между сопаъ, какъ видно. въ план. 
Изь сего усмошрьть можно, 00 въ семь случа® 
газы и горашй воздухъ, перемежаясь между собою, 
представяяющшуь, при входь въ печь, довольно. одно- 
образное смьшеше. При входф въ печь, шемпера- 
ее: - а 00° 
ура емЪеи газовъ и воздуха имзетъ отт 595. до 


510°` стоградуснаго. пермометра. 


‚ Газы, проводимые трубою В, соередоточивающ- 
ся въ ящикь А не въ горящемъ состоянии, при 
вход же въ пець изъ ащика А, ихъ зажигаюйть и 
горзн!е продолжается до шёхъ поръ, пока оно 
будешу, ‘безпрерывно поддерживаемо принокомъ 
воздуха. Пламя, происходящее опт сожигангя га- 
зовъ, отражается сводомъ на подъ печи; оказавъ 
свое ДБИСсИиие на пугунъ, опо пробъгаетъ про- 
странешво Е М (разрЪзъ), нагрьваеть воздушный. ] 
аппарать и выходи наконець въ воздушную 
трубу чрезъ №. : 


Г. Паень говорилъ мч, по будьто , бы Ть, 
Томасъ и 'Лоренсъ, учредишели пудаингования. га- 
зами въ Траверей; ‘выйъ дошаи до возможности 
умърашь и усиливать жаръ те презъ уменБ- 
злене или увеличнваше притока воздуха в сопла, 
посредешвомъ крана, устроеннаго въ воздуходувной 
трубъ В, Если усовершенствованте ‘сте справедаи-. 


во, цию. въроподобно, по; оно. поведепиь къ ва“ 


жвымъ результашамъ, по шой причин, что удоб- 


и 





х 
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нос управлеше жаромъ при пудлинговаы необхо“ 


Нагрузка чугуна на подъ дфлаешся’ послъ пред- 
варишельнаго нагрфва въ Е, гдь чугунъ  раскааи- 
вается до краснобфловантокалильнаго жара. Вся 
грузъ, иди насадка чугуна, не превышает 150-ши 
киаограммовъ. Шри нагрузк® должно  старапться 


насаживашь пугунъ шавимъь образомъ, чтобы паа- 


о мл газовъ могло удобно и повсюду облекать и про- 


никашь оный. По прошествии получаса времени, чу- 
гунъ распаавалешея и начинаегсл пудлинговая”ра- 
бота, которая дълаешся какъ бы въ обыкновег- 
ныхь пудаинговыхъ печахъ; операцщя оканчивается 
образовашемъ б-ши крицъ; она продолжаетея опть_ 
1= до 9-хъ часовъ, 

ЕжемЪеячно въ сихъ печахь можешь выдфаы- 
вашься ошь 40,000 до 45,000 килограммовъь поз 
чосоваго. желбза. Угаръ фийъ-мешалаа (шо есшь 0- 
бъаеннаго чугупа) при пудлинговой работ около - 
5%, а при вышягиваши въ полосы и пр вшорич- 
-номъ нагрфвБ желбза, еще угараешь. до бе, и 
ого, для получения ползосоваго желфза, поступаю- 
щаго въ продажу, обний угаръ 47°, 

Въ Ваались, гдв выдваываешея нзкошорое ко- 
личество доброкачесшвеннаго желЪза’ въ горнахь 
древеснымъ- углемъ, изъ 158-ми килограммовъ чугу- 
на» получается 116-ть килограммовь жельзныхъ 


крицъ; изъ сихъ‘ посаёднихь выдБаываешся 400 - 
Гори. Ябурн. Ен. Ш. 1849, 5 - 
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киаограммовъ полосоваго. жейЪзза. (слъдовательно 


обний угаръ здЪеь боаъе 285), 

Въ Ангати, при’ пудлинговой работь каменнымъ 
уплемъ, отражательныя ‘пези нагружающея обы- 
`кновепно’ опть 480-ши до 220-ши килограммов 
ФинЪ-мешалаомъ; угаръ’ при этой. операщи опт 
40° до 45°; На 400 килограммовъ -Финъ-мешаяя 
ла употребаяешея почши до 100  килограммовъ 
каменнаго угал. При перерабопк® пуданыговако 
желбза въ полосы, угаръ бываейгь оть 8® до 10%; 
при выдфакв же мелкаго желфза угаръ  возвы- 
шаешса до 19° и 15°. Ишого обийй угаръ. при 
вырабошкв жезльзныхь полосъ, поступающихь въ 
продажу около, 20%. 

`Во Франщи. средншй грузъ пудлинговыхь печей | 
можно положишь до 900-пть килограммовъ. Угаръ 
при пудаинговой: рабошф 10°, а при вшоричвомъ 
передфав, для получен:я продажнаго  полосоваго 
жельза, ошъ 13 до 15°. Итого общий угаръ отъ 
33 до 952. При пудлинговани, па 100 килограм- 
мов Финъ-металиа сожигаетея отъ 80-ти до 90 
килограммовъ каменнаго угая. | 

‚Г. Паень говорияъ, мнЪ, чпто качество желЪза, 
выдваывасмаго газами въ Траверей, значительно. 
улучииаось, и эшо очень вЪъроподобно, ^ по той 
причинив, ‘чизо - при газовомъ пламени, ‘большая 
часть еврнисптыхь соединенй, ошдваяемыхь при 


обыкновенной пудлинговой рабошь каменнымъ’ уг= 








дол 
лемъ, почти вовсе устраняешея, и потому не вре- 
дить качеству жел$за. Г. Шаень, который дълаль 
въ посафднее время н5кошорые опьишпы надъ ко- 
анчествомъ ошдфляющихся газовъ, говоришь: чшо 
будто ` бы ‘обыкновенная доменная ‘печь, опъ 
10-ти до ‘49-ти мешровъ вышипы, можешь  до- 
ставишь достаточное количество. газовъ дая’ на- 
грЪвангя пароваго копа въ 55-шь и Д0-къ лоша- 


дей силою. Г. Эбельманъ, въ елбдсшве приказантя 


- Г. Легранда, еще въ 1859 году, непышывааъ  со- 


сшавъ газовъ, ошдБлающихея  изь колошниковъ 
доменныхь печей; нынв же послв принаровлентя 
газовъ къ пудлинговой  рабошф, причемъ они бе= 
рушся ‘газопртемнымъ апарашомъ на нвкошоромъ 


разстолнти  оптъ оконечносши колошника, Г. Эбель- 


манъ занималса изсавдовантемъ состава газовъ по 


всей высот доменныхь печей. Опышы произво- 
дились въ заводв. Ад@шсойг& Вер. ба оцЬ$ надъ 
доменною _ печью ‚, проплаваяющею ° древеснымъ 
угаемъ. Изъ опьиповь эшихъ сафдуспть: 7 

1) Чшо газы, при ВЫХОДВ ИЗЪ колошниковъ, с0- 


дерханть: водяные пары, углекнсаошу и угдеокисаен- 


ный газъ, водородъ и. азошь ; углеводороднаго газа 


вовсе не. отдъляешся. Спусшившись внизь на 9 
иаи на 5 метра опь кодошника, водяные пары 
вовсе ‘исчезаюнаъ. То мврв нисхожденйя опть колош- 
ника къ гору, пропоршя водорода и угаекислотня 


уменьшается, во пропорщл углеокисленнаго газа, 
Г \ * 
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напротивъ того, увеличивается. У заплепиковь 
углекислота вовсе исчезаетть, а водородъ предета- 
вляешь не болье * того объема, кошорый онъ за 
нимаешъ при выходз’у колошника. Пропорщия во- 
дорода општь заплечиковъ до’Фурмы остается ‘бо- 
лъе или мене посшолнною; полагать должно; что 
здвеь водородъ происходить опть разложения ` `во- 
даныхь паровъ › приносимыхь вдуваемымъ  возду- 
_хомь. Прошиву самой Фурмы  опяшь появляется 
углекислота, но восходя на маломъ пространствь, 


она обращаептся ВЪ углеокисленный газъ. = 


9) Чшо по всей высошв доменной печи, уголь 
ошдвллешъ от себя шолько летушя части, по- 
`добно шЪфмъ, кошорыя онъ ошдваяешъ при со0- 


жиганя въ закрып!ыхь сосудахъ. 


5) Чшо не происходипть ии какого взаимнаго хи- 
мическаго дъйспиыя, съ` одной сшороны, между уг- 
лемъ и рудою, а съ другой между углемъ и угае- 
кислотогю, образующеюся отть возставоваентя рудъ 


и отдьляющеюся` при обожжени Фаюсовъ. . 


А) Что водородъ, отдваяющиел опт древесна- 
го угля (дерево при обжигани несовершенно 0бу- 
тливаетея и уголь, кромь углерода, содержиттъ ` по- 
стороннтя части). во внутренности доменныхъ пе- 
чей не оказываешьъ ни какого химическаго дъйстыя 


на окисель жед$за, и все коднаесшво онаго’ ошдЪ-. 


аяешся къ колошнику съ прочими. газами и сБ 
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водородомъ, происходящимъ ошъ разложентя водя- 


ныхъ паровъ, приносимыхъ воздухомъ въ сопло. 


5) Что когда рудныя кодошиь осфдая, доеши- 
гаюпть запиечиковъ, ` шо возстановлеше наиболь- 
шей часши ‘желЪзиаго окисала уже совершилось. 
Возстшановаеше пронеходитшъ единственно опт ’пе- 


реобразовангя углеокисаеннаго газа. въ углекислоту, 


‚ и совершаешея йо сей причин® безъ истребления 


частей самаго. угал (\ф боле Гер]ау Аппа!ез 4ез 
иипез фоте ХХ). 


6) Чшо_ возсшановлеше остальной чаеши же- 


явзнаго окисла довершаешея въ нижнихь частаяхъь 


печи; но въ эшомъ случаъ оно сопровождается 


р ошдфаешемъ углеокисиеннаго газа, и посему съ не- 


посредсшвеннымъ исшреблешемъ угая.. 


7) Но мньнию МНОГИХ метазаурговъ, ’ сконча- 
шельное-распаавяевше рудъ совершаешся въ неболь- 
шой высошв ошъ Фурмы. Полагашь должно, чито 
паавиленная область есть пла самал, въ кошорой 
происходить сильнъйшее и совершеннфйшее пере- 


образоване угаекислошы въ `углеокисленный газъ. 


8) Что пропорция  газовъ, отдфляющихся въ 
разныхь областахъ доменной печи въ минуту, 
увеличиваешся по мфр$ ‘удаленга этой... области 


` 


ошъ Фурмы. Наконець 


9) Чшо жаръ доменныхь` печей увеличивается” 
по мБрв снисхожденя опт колошника до н5ко- 
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порой области, находящейся надъ `запаечиками; 
далфе‘же жаръ значительно уменьшаешся. _ 
``Изъ верхь эшихъ обсщолшельствь Г. Эбельмань 
закаючаепть: чизо почши вс горющше машер!яль, 
не исключая даже и шёхъ, которые содержашь 
въ себъ землиситыя частицьь способны ‘для произ 
ведения газовъ, горъше кошюрыхъ _ доставипть. 
самую высшую сшепень жара, пошребнаго при 
мешазаургическихь процессахъ. Онъ полагаешть, 
ито’ будшо бы въ эшомъ случав  шемпература 
горящихъ газовь будешъ. зависьть ` единственно 
онтъ совокупнаго или поперемннаго дъйсшвя в03- 
духа и воданыхъ паровъ. 

Отчептгь Г. Эбельмана быалъ читанъ въ Ака- 
‚ деми паукъ. Крашкое извлечение изъ опаго помф- 
щено въ журнаав Рози 20 Уапуег 41849 
„ЛР АЭ1. Върояшно, полный отчеть  будетъ ‘по- 
мьщенъ въ Аппа!ез 4ез’пиаез. Въ дополнеше  вы- 
шепзложенныхь свздЪнЁй, л прилагаю при семъ чер- 
шель С, изъ котораго вндно постепенное усовер- 
шенствоваше газоприемныхъ апараптовъ. 

'Извъешно, что, уже нЪфеколько льшъ шому’ на- 
задъ, мвоме инженеры сшарались принаровишь 
жаръ, ошдвляюдвийся изъ колошниковъ  доменныхъ 
пецей, дал нагръвашя жакъ воздушвыхь ‘апарашовъ, 
шакъ н паровыхь коталовъ. Главное неудобство 
всегда. состояло о въ шомъ, ито нагрьвательные 


апарашь, иди паровые кошаы, доажно было усша- 
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навливашь на самомъ горизонт колошника; дия 
подобпаго. усшанова должно, было дъаашь значи- 
шельныя построеша и узреждать своды иан 
сшропнаьныя крвпи, что обходилось дорого и бы-. 
ло неудобно. 

Въ слБдепиые этого, съ нЪкоптораго времени гиа- 
вное внимаше инженеровъ обрашияось на шо, чшо- , 
- бы собирать газы, ошдбБаяюциеся изъ колошника 
_ особеннымь апарашомъ, и проводить эти газы, но- 
средсшвомъ шрубъ, повсюду, гдЪ бы они ни пона- 
добились: Посредсшвомъ  газопремнаго апараша, 
ныцв газы спускающь шрубою. до самаго горизон- 
та земли, гдь они служапть удобно для пагрЪванта 
паровыхь кошаовъ, воздущныхь апарашовъ и на- 
конецъ для пудлингованга въ ошражашельныхъь це- 
чахъ. Не входя въ разсужденя, кому изъ изобръ- 
шашелей Гермаши и Франшши принадаежить сча- 
сшанвал мысль газопрмемныхь апарашовъ, я огра- 
вичивагсь. здЪеь предеаваешемъ черщежа С/, изъ 
кошораго- ясно видьшщь можно посшеценное. усовёр-= 
щенствоване апаратца, т 

Ге. Томасъ и Лоренсъ, узредители пудлингованя 
газами въ заводь Траверей, принадаежащцемь Граху 
Дандезяру, имьюшь ныйв процессъ съ Г. Роби- 
номъ, который многими. инженерама почишаешся 


исшинньгуь _ изобрьшателемъ. > 








о. 
< ОПИСАНТЕ 


‚ ПРИГОТОВЛЕН1Я РУЖЕЙНЫХЪ` СТволовЪ на ЗАВОД 


_ ПШпАндлу. 


{Г. Капитана ен, 


Королевско-Прусскёй ружейный з заводъ, находя- 


щИся въ городф Шравдау, лежащемь въ 15-ти 
версшахъ отъ Берлива, з занимаешел искаючитель- 
но приготовленемъ ружейныхь ОРОРОВВ прочия 
же ружейныл части, равно  какъ и сборка ихъ, 
а ВУ Пошедамскомъ ружейномъ заводь, 

ь 1Д-ши верстахь: оть Шпандау. 

На дьо стволовъ —ВЪ Шпандау употребалеш- 
ся пудаинговое жедЪз0, доставляемос сюда съ за- ` 
вода Рейнской Пруссш Ахглеръ, близъ Кобленца, въ 
полосахъ, иою въ ДЕ. аршина, шириною въ. 5 
и шолщиною въ $ дюйма, съ обрубленными кон: 
цами Е ). Я имбаъ случай осмошрЪъшь изломъ, бо- 
аъе 100 полосъ, и вполив удостоввриться, чшо пуд- 


аингсвое желЪзо завода Ахтеръ. с 
НИ 


(*) О способь пригошоваешя желвза, употребляемаго вЪ 
Шпандау, я не могь здБсь получнть удовлетворищель- 
ныхъ - СВДВНИ; но на это пе премиву обратить особен- 


„Вое внимаше при`посыщеши заводовь Рейнской Прусаи. 
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сложеня, не рбдко съ жиховатыми прослойками, 
то здЪсь не считается вреднымъ ; ошъ суши и 
черйовинъ также несовершенно свободное, Наруж- 
ноешь же полосъ всегда  правильныхь размфровъ 
и безъ всякихъ пороковъ, какъ обыкновенно бы- - 
ваешъ всякое хорошо. пригоптовленное кашальное 
желЪзо. Доставляемое въ ТТиандау желЪзо не под- 
вергаешся сорширозкв по излому, но вее сплошь 


передвяываешся въ сшволы. 
1) Приготовлеще болванок для ружейныхь ставолово. 


Такъ какъ до эшихъ поръ здЪсь_ существуюниь 
два способа сварки стволовъ: подъ козотушкою и 
ручными, молошами, шо и ружейцая болванка при- 


гошовляется `двухъ соршовъ, различающихся меж- 


ду собою_шолько. разм5рами и вБеомъ. 


Полосы, поступающия на передъалъ въ болваики, 
рубашьъ на куски, соошвьшешвующие  ведитиною 
двумь ружейнымь стволамъ. Кускамъ, назначен- 
нымъ дня ошковки  боаванокъ на заварку подъ 
колошушкою, придаюшьъ данну въ 1-нъ аршинъ 
5-ть вершковъ,. въеъ въ 90-шь Фунтовъ, а по- 
ступающимъь въ ручную заварку. данну въ 1 ар- 
шинъ и вбеъ въ 205 Фуншовъ. Въ обоихь случаяхъ` 


назначаютть средину кусковъ слабымъ надрубомъ 


а, огра 1; посл чего прнениаюнть КЪ перец 


кВ ихЪ въ болванку подъ колошушкою, отетупя 
на 5 вершка опть надруба а, сначала съ одного, 
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а потомъ съ другако ковца, Когда шакимъ обра- 
зомь 95-ши полосамъ придадуть - «орму ФИГУры 
2-й, тогда разрубаюшь  ихъ въ средин® в окон» 
чащельно ‘отковываюнть задше концы 5, соощ- 
въиствуюцие казенникамъ, посаЪ чего болванки 
принимающь  вадаежащй видъ (тигура 5-я). При 
ковкь боаванокъ, полосы: нагрёваюшь  олько. до 
слабаго бълокалильнаго жара. За разъ держанть. въ 


горну отъ б-ши до 8-ми позосъ, 


Ошкованная, ружейная болванка, назначенная даа 


сварки подъ колотушкою, имфешь видъ,. изобра- 


женный въ Фигур® 5-й, и сльдуюние ‘размвры: даи- 


пу въ 1 аршинт, цирину задняго конца въ 2 вер- 


шка, переднаго въ ых вершка, молину задняго кон»... 


ца въ $ дюйма, передняго въ * дюйма. Болванкамъ 


же, назначенньмь дая ручной сварки, придают 


азмбры, нисколько отванчные огат› первыхь: даину’. 
) ) 


въ 1-иь аршинь 55 вершка, ширину задняго` 


конца въ 2$ вершка, передняго въ 9 вершка, пола 


щину задняго конца 33, а передняго въ № дюй- 
8 8 
ма, шакъ какъ подъ ручными молотками болванка 


уже мене выптягиваешся въ даину, нежели подъ 


- кохотушкою. : - 


` 


Горнъ, въ вошоромъ производигтися. нагр въ по 


а06ъ, и колотушка, подъ которою ‘ихь перешяги- 
ваюшь въ боаванкн; соверненно подобны колоту- 


шечному горну и’ Медоту; Фурма же нзеколько ош» 


И 








|, ЗУ 
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_аична отъ упонтребляемой при кодотушечномъ 


производотв\ь, дЪлаешся. обыкновенно изъ мфди съ 
толеньыми сшфнами, имбеш горизонтальное по- 
дожеше и аежишь на > дюйма ниже подовой до- 
ски горна, шакъ что нагрЪваемыя полосы помф- 
щаюшщея 1-уъ дюбмомъ выше нижней. кромки хур- 
мы и `обхвашываются вдуваемымъ воздухомъ спизу.- 
Высовъ Фурмы въ горнъ. равенъ 5. дюймамъ; тур- 
менный глазь имфешь Форму полукруга, изобра- 
женъ въ пашуральную величину въ Фигурь 4-й. 
Работа пронзводишся на крупномъ сосновомъ угл. 
Дрова, на выжегь угла упошреблаемыя, очищают- 
ся опуБ коры, ч$мъ отвращаешея неизбъжное безъ 
шого расшрЪскиваше угал при рабошв въ горну, 
которое понижаенть шемперашуру. 

`Вь недъзаю масшеръ съ рабошникомь. выковыва- 
ютЪ "94 пуда ствольной болванки, наи 250-ть 
болванокъ для заварки подъ колошушкою. и 115 
для ручной сварки, На это количество полагает- 
ся употребищь угла 157-мь кубическихь ФУушовъ 
и получишь ошъ`4-хъь до 5-ши -пудовъ: желъзныхь 
обевчекъ, воторыя посшупаюпть . обрашно въ за- 
воде магазинъ. Угаръ въ жельзв простираенся 
до 92 процентовъ. 

Въ Ижевекомъ ружейномъ заводф ,‚` при зарибъ 
въ ошволы бодванокъ, он® не рвдко раздфяаюгщсл 
на слои, чего никогда цебываеть еъ здышвимь же- 


яЪъзомь. Можешь бьмпль, эшо  проиеходишь - опть 
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‚итого, чшю ружейныя болванки пригоноваяющея 
нодъ вааками, а не подъ колотуншкою, - какъ это 
дДЪааешея въ `ТШнпандау. Впрочемъ эшопть недоста- 
шокъ, обнаруживаюзийся шолько въ пудлинговомъ 
желЪзъ, можешь происходить: пакже и ошъ несо- 
вершенной проварки онаго во времл самаго при- 


гошоваента. 


9`) Сварка стволове. 


а) Подъ колошушечнымь молошомъ. 
Пригошовленных ‚ описаннымъ способомъ ружей- 
ныя болванки загибающь подъ обыкновеннымтъ ко- 
лотушечнымь молотомъ и пошомь евариваюпгь 


слБдующимь образомъ: сварка начинается” опт 


почки а-къ Ь, Фигура 5-л; съ одного нагрЪва за- 


зариваюпь ‘обыкновенно пространство вершка въ 
А, такъ что сварка всей’ дульной части, ошъ а 
до Б, двааешся 6ъ Д-хь нагръвовъ. Посварк подъ 
колотушкою ` первыхь четырехъ вершковъ, эшу 
часшь нагрфваюпуь шошчась же’ въ другой разъ 
до краснаго калешя, и очистимии съ нее окалину, 
обдълывають ‘ окончашельно ручными молошками. 
Такъ продолжающь и съ слъдующими часпами. 
Когда шакимь образомъ дульный часши восьми 
сшволовъ заварены, на что шребуешся около Д> 
часовъ, приступающть къ сваркь казенной части; 
опь. а въ с, кошорал дфаастся шочно шакимъ же 


образомъ, какъ и дульной паеши, съ шою шолько 


овала ЖыЕ 


КЕ 
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разницею, что для придангя большей паотностни 
жельзу въ казенной части, ссаживають се во вре- 
мя рабошы нЪфеколькими ударами о пугунпый поль. 
При полноводти,. дульную часть ствола  свари- 
ваютпъ съ’Д-хъ нагрФвовЪ, а „Бшомъ, когда по ис- 
досташку воды дЪйстые машинъ слабъеть; съ. 7 
нагрЪвовъ; казенную же часть при полновод съ 
5-хъ, а льшомъ съ Д-хъ нагрввовъ. Обыкновенно 
за одинъ разъ производитея сварка двухъ етво- 
ловъ: одинъ помъщается прошивъ, а другой, выше 
Фурмы; послвднй застшупаешь мего перваго, коль 
скоро ‘тот подносишея подъ молопть, и на 0бо- 
роль. Во время сварки частовременно посыпа- 
юпть вары. пескомъ. Въ 19-ти часовую смфну, ма- 
сшеръ › съ: работиикомъ `свариваюшь подъ коло- 
шушкою  8-мь сшволовъ, употребаяя на это 45 
кубическихь ‘Футовъь сосноваго угля, шакже выжч 
женнаго изъ лЪса съ очищенною. корою. При окон- 
чашн емъны, кладушь въ горнъ 8-мь ружейныхь 
болванокъ, и нагрьвъ ихъ до ‘саабаго благо кале- 
ния, загибаютъ подъ колотушечнымъ ’ молотомъ 
въ стволы, поступаюцие” для сварки въ сафдую- 
щую смЪну. Есаи `имъюшся ^ сшвойы, требующее 
поправки, въ шакомъ случаь смфну оканчиваюпуь 
починкою оныхъ, о чемъ будешь сказано ‘въ своемъ 
мВептб. 
Ствольносварный горнъ совершенно подобенъ 
общеупотребительному колошушечному. горву. Мз- 


й 





дная Фурма спавитоя горизонтально, выдается в% 
горнъ 2х дюйма и ложить ниже подовой ° доски 
+ дюйма; размры ся глаза’ сходны съ Фурмою Фи 
гуры 4-й. Сопло имьшъ о шакже  горизонтпальное 


положен е и отверспие, равное Фхурменному гаазу. 


Ь) Сварка подь рубнььми молотками. 


Загнутую въ сшволъ бозванку, шакже ручными. 
мозошками, пачиваютщуь ‘сваривать въ 5-ши_ вер- 
шкахъ оть устья дула въ почкь а, хигура 6-я, н 
посшененно ‘доходят до’казенника Ъ, наблюдая, 
читюбы ` каждый варъ обхватываяъ длину ствола 
неболъе 1= вершка. Каждую лишь тполько сварен- 
ную часть соивола вторично нагрёзающуь н5сколь- 
ко слабъе перваго раза п отдзаывающиь ее, руз- 
пыми молотками меныпаго размвра прошивъ упоз 
пребляемыхъ при первой еваркЪ. Эпою обдвакою 
имъюшь цвию ‘придашь большую ‘плотность 
вновь сваренной части ствола. Когда пакимъ обра- 
зомъ весь стволь отъ а до Б завараить и отдЪ- 
‘чаю; нагрзвающь` его въ шрепий разъ по ча: 
сешямъ, начиная оть’ казенника, и каждую  шакую 
часть, около 5-хъ вершковъ длиною, отиБлываюнть 
‘подъ ручными молошками ‘окончательно; _поттомъ 
приступаюнть къ сваркв и ошдЪалкь уситья дуль- 
ной части ошь а до с, чшо производишеся бовер- 
шенно подобно вышеописанному. При ручной свар- 


кф, стволъ бываешь совершенно тошовъ, поса550 


< 
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или 55=ти нагрфвовъ, между шЪмъ какъ подт ко- 
яотушкою ситволъ свариваюлть съ 11-ти, а’ино- 
гда и съ 7-ми нагр\вовъь, и столько же разъ на- 
грЪваютъ дая окончательной отдФаки ручвыми 
. молотками. 

Горючй машерияяъ, употребляемый ‘при ручйой 
сваркВ сшволовъ, состоинть изъ смЪеи, пригоню- 
ваяемой изъ ровныхь часшей измельченнаго до ве- 
Зичины кедроваго орфха Ангиийскаго спекающагосл 
и Силезскаго каменнаго угал. Эту смвеь хорошо 
перемъитиваюнть_ и емачиваютъ водою до сыроёши. 


Элъеь уже не присыпаюттъ песку прамо въ горнъ, 


какъ шо дЪадешесл, при древесномъ угаз, а смЪ- 


шивающь его предварительно. съ угольною емфсью, 
дяя чего во времл работы маетеръ разравнива= 
етъ на деревянной доскЪ часть угольной смъси 
и, смошря походу горна, пересыпаешь ее-пескомъ: 
Въ 19-й часовую смъну мастперь ©ъ рабошникомъ 
заваравають ЛД ствола, ‘употребляя на это 9= 
кубическихь хуша упомянуиой угольной смЪеи. 

Горнъ, въ кошоромъ производится ручная свар- 
ка стволовъ подбенъ колонтушечному. ’ЯЖельзная 
Фурма, предстпаваеннаял на Фигур® 7-й, лежипть низ 
же шестпочной доскй на > дюйма, выдается въ горнъ 
0046 9: дюймовь и иметь падеше изъ горна на 
о Сонло лежитиъ паразаельно Фурмв ‘на разсшол- 
‘а Э-хь АЮЙМОВЪ ОПРЬ Фурмоваго глаза. 


Сравнивая между собою два онисанныхь способа 
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сварки ствоховъ, должно предпочесть первый, ш: 
©: ‚ сварку подъ колошушкою; : ибо при. эшой рабо- 
пи, въ данное время, пригоповляешся вдвое болъе 
стпволовъ, нежели при ручной сваркЪ. Что же ка- 
састися до прочности, шо стволы › заваренвые 
подъ колошушкою, уступающуь нъеколько’ въ до- 
брошб завареннымъ подъ рузвыми молошкамн. Но - 
въ заводь ТПнандау разносшь эта’ весьма незна- 
шительна, ибо разрывъ сешвозовъ при пороховой 
`пробь почти ничпюженъ; пошому, принимая въ 
расчешь двойной успъхъ въ рабоптв при сваркъ 
подъ колошушкою и пичтожные расходы, про- 
истекаюрие ош разрыва етводовъ, должно пред- 
почесть сварку подъ колошушкою, какъ дешевЪй- 
ций и успьшнъйпвий способъ. 


5) Сверлеше' стволовь. 


=> 


‚ Сверлеше сшволовъ производишея здЪфеь малоа$- 
шами’ на ‘деревяныхь сшанкахъ весьма простаго 
устройства. Въ пазахъ `двухъ паралаельныхъ брусь- 
евъ станка, движутся сани’ съ укрьпленнымь: въ 
вихъ сшволомъ, помощю жельзнаго крюка, комо- 
рый нажамаенть рабошникъ. Сверло же приводиш- | 
ся въ движеше посредешвомь шкива. Сшволъ про- 
ходяшъ почши постоянно 15-шью еверлами, каали- 
беръ. коихъ увеличиваешся = часилью. дюйма. 


Посавднее проходное сверло мензе настшолщаго 


калибра ствола <» частами дюйма. ^ 
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Въ 19-ти часовую смфну, одинъ малольшь вы- 
сверливаесптъ оштъ ЛД-ши до 16-ти ешволовъ. Вы- 
сверленные ‘стволы пицагельно осматриваются; 
оказавииеся съ пороками помъщающся `0с0бо, а 
годпые ‘поступаюпть” въ ошжигав:е, дал придан!я 
имъ мягкости. Эта операщя совершаешея въ обы- 
кновенномъ‘кузничномъ горн на древесномъ угаъ. 
Прошивъь Фурмы кладупть. за разъ 10-ть стволовъ 
въ два ряда и при. саабомъ душьв нагръваюпть 
ихъ постепенно. ошъ одного копца’ до другаго, по- 
саВ чего даюпть сшволамъ медаенно осшынушь ни 


выправляють ихъ ручными молошхками. 


д) 11олировка и выправка, стволовв. 


Высверленные стволы, оказавшиесл послЬ вы- 
правки безъ пороковъ, посшунпаюшь въ полировку, 
производящуюся здфеь также на сшанкахь, по- 
добвыхь сверлильнымъ,- помощю Д-хь угольныхь 
сверлъ, кошорыя вставаяющея въ` стволъ вмъепть 
съ черемуховою. пласшинкою, дайною до 1-го ар- 
шива. Во время полировки деревянных паасптинки 
обмазываютнся деревяннымь масломъ. 


Первое полировочное сверло увеличивает кдаии- 





беръ сшвола на —?_ части дюйма, посль чего. 


каждый ешволъ подвергаюшъ вывЪфркЪ, ашо произ- 
водишся ‘здЪсь раазоль съ помощю вывБрнитсаь- 
ной. дуги. Эшопь инструмент ‘весьма ‘просшагб 


устройства; . состонигь изъ деревянной дуги а, хи- 
Горн. Журн. Ен. Ш. 1849, 6 


* 
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гура 8-л, и струны Ъ, которая прикрЪпаена’ къ 


дуть въ ШочкЬ ©, на прошивуположномь ‘концы 
д)ки а проведена черша @овъ прямой аинш съ 
цочкою_ с. Къ свободному концу сшруны Ь, при- 
вязана желфзнал иизпаька, конюрая вставляется 
въ отшверспия е{ наи '5» смошря, по. шому, кавтъ ` 
снаьно надо, помлиушь сшруну, кошорая, въ ша- 
`КомМЪ случа, прохода презь чершу 4, составляет 


совершенно прамую аИНиЮ. 


При выправкв ствола, пропускаютьъ сквозь. 
него сшруну Б и помонию штиая потягиваюлть 
се по произволу; пошомъ кладут сшволъ на под- 
ставку а, Фигура 9-я, и сметраиь въ него. про- 
шовъ свъша. 'Есан снтруна 5 совершенно плотно 
аежишъ по внушревной сшЪикъ ‘сшвола, шогда 
опъ призваемея прямым; если же примфчаюшь _ 
просвъитъ, въ шакомъ случаБ выправляюшь сшволь 
въ пм МБП, гдЪ виденъ` просвь ть, нЪскоЧь- 
кими ударал ми ручнаго_ моноша. Эшо повторяюлть 
до шхь поръ, пока струна пе ‘будешь касаться 
совершенно. плошно всей внушрепней поверхносши 
сшвоза, для чего, прн повЪрк'в, его безпрерывно по- 


вБорачивающъ. 


` 


Выправаенный  шакимъ: образомъ етволь посту- 
‘паениь во вторичную полировку, посл кошорой 
= его; остается менбе законнаго`уже:тиоль- 


ко. на; —-- чаев дюйма: Вшорично выполирован-. 


2.00. 
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м 
ные стволы  посттупають опять въ выправку 
описанным способом, 

Одинъ работникъ, въ 1%-ши часовую смёну, отпо- 
лировываеть 416-116 ствоховъ, по два раза каждый; 
выправкою' же спволовъ, во’времл полировки о- 
ныхъ, при четырехь станкахь запимаютея Д-ре 


человвка. Стволы, въ кошбрыхъь при полировьв 


‘обнаружились пороки, шакже откладываются‘ 


высш В съ бракомъ при сзерлеши оказавшемся. 


5) Обтожа и шлифовка наружностиы стволовб, 


Дважды ошполированные и выправяенные ство- 
лы посшупаюшь въ’обшочку и шзизовку наруж- 
носши. Первая производится на токарномъ стан- 
кБ, но весьма отаичнымь способомь ошъ упо- 
тшребляемаго въ Росси. Здбеь не обтачиваюрть на 
шокарномъ станкВ всей’ варужности  сивола, но 
зашачиваюпть шоаБко по 5-ши колецъ, Фигура 410, 
шириною около > вертика каждое, посаЪ чего шаи- 
Фуюшь на шочиаахь, оставляя На окончательную 
отдфаку наружности своловъ, состоящую въ 


т 


ручной опиловкЪ, —^_ часть дюйма. 


оо 

$ъ 12-ши часовую смЪну, одинъ рабоппикъ на 
шокарномъ сшанкв затачиваешь по 5-ти колець 
на 69-ши стиволахъ, а окончательно ‘ошлиФовашь 
на точил можепгь одинъ человъкъ вт, день отъ 


90-ти до 95-ти стволовъ. 


ЭдЪеь прежде существовала шакже сплошная 


$ 


рее 
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общочка наружности стволовъ на шокарныхъ 
станкахт; но нынв этопть способъ оставденъ, какъ 
пребовавийй большихъ  расходовъ, главиъйше же 
попому,- что при сплошной обточкь, въ случав 


-зеравноситБиности сшвола, неизбъжно поврел: денте 





его внушревносши, огаъ перовнаго нажима рЪзца 
происходящее, такъ что по оконнанти ‘обточки, 
внуишрепносить ствола принимаеть бугровашую 
поверхносшь. т 

Бракъ стволовъ по наружности весьма невеликъ 
и сосшаваяепть въ сложносши неболбе 5-ти про- 
центовъ. Черновипы незначинтельной величины, не 
вредяция доброп?В стлвола, здфевь допускаются. Но 
вообще. должно сказашь, чтпо совершенсшво рабо- , 


_ ты здЪеь шакъ хорошо, чито почти вовсе не ветрЪ- 





паешея сетволовъ съ наружными пороками. 


6)Пороловая проба стволов. 


Стволы съ обточенной наружностию, оказавиие- 








ся безъ пороковъ передъ пороховою пробою, под- 
вергаются еще двумъ оперящямтъ: 1) въ казенни- 
кз дъааюшь временную нарззку, въ которую за- 


гонаешся винить, снабженный продольною` вырЪ%з- 





кою, чрезлт, которую, при пробв сообщаешея ОГОНЬ 
| къ заряду. 2) Вшорично ошжитаютаъ сшводы., наз 
трЪвая ИХЪ до-бура ВЪ кузничномъ горнЪ, и по-- 
шомъ еще въ каленомъ состознти спавяп7Ъъ, Кд- 


зевникомЪ внизъ, въ жельзный: ащикъ, напоанен> 


Е ИО РЕ ЕЕ Рио 
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ный угольным мусеромъ, и оставаяюшь въ ше- 
чеши сушокъ медленио охаадиться Посав эшого 
уже подвергающуь стволы ‘пороховой пробЪ, заря- 
жал двойнымъ зарядомъ, шо есшь по два лоша по- 
роха, кладут одну пулю и два бумажныхь пыжа, 
каждый въ 5 анеша. 

Изь еша ружейныхъ. сиволовь рфдко разрыва- 
епть два сшвола, обыкновенно одинъ; не рвдко и 
и всв выдерживающь пробу. При двукрашной ви- 
дзиной мною пробф, въ первый разъ, изъ 107 ру- 
жейныхь сшволовъ разорвало одинъ; во второй 


разъ изъ 958, разорвало ри сшвоиа. 


Сшоль малый разрыръ сшволовъ при пороховой 
пробБ, конечно нельзд не приписать отанчному 
качеству  пудаинговаго желфза завода Азтерт, 
по главнйшая причина сему есть превосходная 
сварка, оптъ кошорой прямо зависить количество 
брака‘и прочноешь стволовъ; ибо разрывъ боль- 
шею часпию, происходить ио спою ствола ошъ 
непрочной сварки, чшо лево обнаруживается въ 
изаомв разорвавшагося ствола. Здвев замбчено, о 
чемъ уже было упомянуто и выше, что. стволы 
ручной сварки менъе подвержены разрыву» нежели 


заварепные подъ колотушкою. 


Г 


- - 
Сшволы, выдержавцие пороховую пробу, обмыва- 
- ющь водою и шщашельно осмашриваюь, въ 060- 


бенносши внутренноспи» оныхт. Средиимъ чисаомь 


о 20 





можно положить, чо бракъ ‘посл пороховой про- 


‚бы просшираешса до 10-ти проценшовъ. 
7) Оконхательная полировка стволов». 


воды признанные Годными по осмотрЪ, по= | 
сяЪ пороховой пробы, посту паюпть Въ окопчашеаь- ! 
ную В Е конторой доводашъ ихъ до 


‘насшоящаго калибра 68% дюйма. Сани, съ укрб- 
- 100 


‘пленнымь въ пихь сшволомъ, дая большей ‘равно- 
мърносши, приводяшея въ движене помощию пя- 
жести,` а не пожимомъ рабошника, какъ эпо. д5- 


яаешся при свердеши’ и первоначальной полировк® 





сшволовт; сверхъь шого сверла для окончательной 
полировки пригошовляютея изъ Английской стали, 


а пе изъ Нъмецкой, которая употреблястся па | 





дДЪло свераъ при веъхъ другихь рабошахъ. 
_ Въ день одинъ человькъ полируенть опть 90-ти | 
до 95-ти стволовъ. х 
Посав окончашельной ‘полировки, стволы опять ° 
выправляющея, при чемъ ихъ выввраюшь и шог- 
да уже здающь оберъ-масшеру дая повфрки, посл 
‚ кошорой и отправляют ихъ въ Пошедамсьй фру- 
жейный заводъ для окончащельной отдзаки недо- 


стающихь часшей. 





‘ 


8) Позинка- ство.ловь. 


Веф стволы, оказавниеса съ порокамн въ шечо- 


ще недфяи при свераеши, подироввахь и другихь 
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работахъ, въ конц недфали  сорширующея по’ 


шитемпеламъ мастеровъ и отдающея имъ образ 


но дая починки. Здесь допускаетея исправление 


всъхъ возможныхь пороковъ, только бы ставолы 
посл, поправки выдержали пороховую. пробу и удо+ 
влешворлали тпребовашямъ инетрукцтя. 

Если впутри ичи наружно ствола замъчастел 
незначительной ‘веливины черновика, плена, наи 
шрещина, въ такомъ случа® это мБетюо стазола 
нагрфвающъ, сшараясь при пшомъ; оптобы пагръвь 


занимая какъ можно: меньшую данну ствола, 10+ 


шомъ ссаживающть его нзеколькими ударами о чу- 


гупный полъ, отъ, чего нагр ос мвошо ‹ немного 
ушолщаеттса. ПосаЪъ сего помопию  свераеня и 
полировкою упичтожаюнпть` въ стпволЪ' бывиий `пе- 
достатшокъ, Наружу нагрЪинаго мфеша ствола ис 
правляюпть шайфовкою -на шочнав. Если же черз 
новины иди плевы слишкомъ значишельной велиз 


чины, птогда дуло ешвохла . ниже прицфаа ошруба- 


юшь и привариваюи1ъ къ казеннику кусокъ ВНОВЬ 


загнушон болванки, соотвьшешвующе длин ош- 
рубленной часши ствола, который. и свариваюйть 
описаннымъ образомъ. Когда вновь приварецвая 
пасть окончашельно отдфаана, нагрозають по мт 
сто сшвола, гдВ имъешся ‘недосташокь, и ссазива- 
юшь его. Исправленный шакимъ образомъ стволЪ 
снова переходишь. вев передёчы, подобно вновь по= 


сшупившему сшводу, и если опяшь окажется съ 10= 
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рокомъ, вторично исправялетшся, а иногда чаниит- 
ся и бол%е двухъ разъ. ЗдЪъеь замбчено; чо по 
мвешо ствола, къ которому приварена ‘новая 
часть, никогда не разрывается при пороховой 
пробъ. 

Приварка къ сшволамъ новой части производит 
ся па стволосварныхь горнахъ, поправка же малыхь 


пороковъ совернтается въ починочномъ горн на 


каменномъ угль съ ускою Фурмою, игура 14, ко- 


шорая имвепь 6° паденга изъ горна и лежит ни- 
же шесточной доски 1> дюйма. Обыкновенно изъ 
числа стволовъ, пригошоваленныхь въ педвлю, посту- 
наешъ ‚въ почипку около шреши, а иногда и болбе. 
По причиш5 допускаемой здбсь` починки ство- 
ловъ,. дьйствишельный бракъ ихъ весьма ничшо- 
женъ, ибо почти всБ стволы, оказавицеел еъ по- 
роками, въ разлипные пероды обрабошки оныхъ, 
‚ исправляются и опять посгпупаюнщть какъ годные, 
Собственно бракъ сосшаваяющъ только стволы, 
разорванные при пороховой пробБ ‘и оказавинеся 
съ большимъ прошизъ инсшрукщи калибромъ. 
_ По двухъ-годичной сложности; двйсшвитшельный 
бракъ сшволовъ въ ружейномъь заводв’ ПМтандау 


не превышаешь 6-ши проценшовъ. 


— д 
































ЗАПИСКА О ВЫДЪЯкК$ РЕЛЬСОВ. 


(Г. Капитана Ивавицкаго 1-го). 


Устройстпво жельзной дороги отъ Нетербурга 
до Москвы ушверждено ГОСУДАРЕМЪ. Пубаика 
посппигаецеь всю. великосгль этого предиртапия, и 
вс5 умы заняшы имъ. Русскимъ `заводчикамъ, и 
читашеламь нашимъ вообще, любопьшино будешь 
знать ` подробности о приготовалеши рельсовъ, гла- 
вной часши жезьзныхь дорогъ; почему, по прика- 
занию начальства, Мы изваекаемъь нЪесколько  по- 
дробносшей изъ журнала нашего, ведепнаго во вре- 
мя мёшалаурёическаго путшешествыя по Авгаш. 
Въ Горномъ Журналв содержашея уже иншересныя 
подробности © пригошовлеши рельсов въ окре- 
сшностяхь Ньюкасшая, именио! Маюра Гурьева о 
выдвакв рельсовъ въ заводь У’аЦкег’; Ююцп4гу; Маю- 
ра 'Тепаова о выдвакь рельеовъ дая Цареко-Сель- 
ской дороги въ заводь Вед Пао юп. Наши пабаюденя 
главиьйше относлися къ заводамъ Южнаго Валиса, 
снабжающимь почши весь свЪить этими вещами, 

Все; чшо мы будемъь говоришь, ошносишея къ 
пригошовленно рельсовъ каменным углемь дро- 


ва хошя и могупшьъ на по употребляться, как 














ДЗД 
то дознано на нфкоторыхъ. заводах Германи и 
казенныхъ заводахъ Росаи; но мы © шомтъ здвеь 
умоичимъ, предоставляя аюдямъ болЪе опышвымъ 
ВЪ приложени дерева къ металлургическимъ про- 
цессамъ. принаровитшь эшошъ машертялъ къ ‘вы- 
дЪакъ. релБсовъ. 

ЭЗдБеь мы оНишемъ шолько постепенность про- 
цессовъ дал выдваки_ релдьсовъ и экономическе ра- 
счеты. Въ стаптьБ нашей о выдфакъ жельза Ан- 
гайскимь способомъ, гоповащейся къ печати, чи» 
пташели найдупь описанга и цчершежи всбхъ усо- 
вершенсшвованныхь механизмовъ печен, расположе- 


на заводовъ и проч. 
1) Рафинироваше хугуна. 
© 


Чугунъ, употребляемый для выдфаки жезфза, на- 
значеннаго для рельсовъ, обыкновенно ‘есть, шакъ 
называемый, „ЛР 9-й или ЛР 5-й, шо сеть сБрый 
пугунъ, пе содержащий ‘избытка угаерода и грахиша, 
Первал операшя, которой онъ подвергаешся, есь 
рафинироваще; оно производишея въ горнахъ, по- 
добныхь н5еколько кричнымъ. Разм5ры эшихъ гор- 
новъ сушь сабдуюние: 5 фута ВЪ квадрашь пио- 
скосшь и ошь 1Д-ши до 16-ши дюймовъ глубины 
Дно этой печи выкаадываешся огнепостолинымь 
кирпичемъ; шри сшбны сосшолить изъ чугунныхъ 
ящиковъ, въ которые пришекаешеля постолнно хо- 
яодная вода; чешвершал снтбна, передняя, дьлает- 
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ся изъ пюлептой (2 дюйма) доски съ отверспи- 
емъ дая выпуска. Дутпье доставляется въ эшотшь 
горйь опть воздуходувной машины чрезъ Э и до 6 
сопелъ; если 5, шо они’ помщающся съ одной 
боковой стороны; Д`иали б-шь размьщаютел съ 
двухъ боковыхъ сторонъ. Направаене, даваеше и 
количество въшра составаляющуь гаавнъйния 0б- 
столшельства при этой рабошф. Сопламъ и Фур- 
мамъ даешся направяеше пваклонное, въ 45°, въ 
центръ- горна; даметръ сопелъ дфааешся опт 1 
до 1= дюйма, Воздуха въ минуту издерживаетса 
до 1,000 кубическихь хушовъ. И шакъ какъ одна 
и ша же воздуходувнал машина снабжаець домене - 
ную и рагныпрную цечь, шо давлеше воздуха при 
шомъ п другомъ слузаз одинаково; смотря по ка- 
цестшву, плотности горючаго, и д'амешру сопелъ, 
она бываешъ ошъ 9-хъ до 5-Хъ Фушовъ ма квад- 
рашный дюймъ. Фурмы для эшой печи упошре- 
балютея жезьзныя съ двойными сптБвами, между 
которыми обращается вода. Надъ рахинирною 
печью надстроиваешея труба, наи, лучше сказашь, 
вавъсъ до 15-ши Фушовъ вышины но это не есть _ 
необходимая принадлежностть печи, Далфе устрон- 
ваютшся боковыя `и переднёя ‘двери надъ горвомъ, 
полка дая придержангя горючаго и проч, что ‘ясно 
видно будешь въ подробиостахъ чершежа, причо- 
женнаго къ слъдующей ставьЪ. 


\ 


Горючее, употпребаяемое для рахинирования, ОЕ 
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кновенно есть коксъ чъзмъ чище онъ, т.е. менъе` 
содержить сБры, шбмъ  зучниий получаешся про- 
дукптьз антрациаь шакже бымлъ пробованъ для. 
эшой операции и даль хоропие резульиагтаы. 
Цваь этой операщи соетонтъь въ шомъ, что 
бы уничшожишь часшь углерода чугуна и шёмъ 
прибаизить его къ составу чиситаго желЪза. Самал 
операция производится сафдующимъ образомъ: очи- 
сшивь пепь опть насшьмей, происшедшихь при 
предшесшвовавшей рабошв, и’выровнявъ ‚ дно и 
сптБны  пескомъ, смБшаниымь съ огнепоствоянною 
глиною, наполняющь ее коксомъ, сначала горя- 
пимъ, за итБмъ холоднымъ; на воксъ, наполнаюний 
совершенно всю внутшренносшь печи, каадуить чу- 
гунъ въ свипкахь, параллельно боковымъ сшбнамъ, 
и покрываютщь его кучею кокса. Когда всеь коксъ 
разгорится, пускаюшьъ душье, чугуць’ начинаешь 
плавиться и сшекашь капаями ва дно пеци. При 
эшомъ часть урасрода сгораешьъ, обращаясь въ 
окись; часшь жельза неизбьжио шоже окисляешся 
и составляеть шлакъ, спаавляясь еъ нескомъ, быв- 
чшимъ на свинкахъ чугуна, золою угая и проч. Но 
этого _шиаку бываешь недостаточно для предохра- 
нешя мешалаа ошь саншкомъь сильнаго окисяешя. 
Почему для каждой насыни прибавляюшуь еще нъ- 
сколько. шлака ошь предъидущей рабошь; дла шо- 


гб берушь шыаки, вышекающие при конц опера- 


ци: они обыквовенно’ чище. Известь шожеё иногда. 
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примьшиваюпть при этой операции, и практики 


замфчаюттъ, что продукшь ошъь шото получает- 


сл чище. По скоплеши ‘этого  металаа ва диЪ 


„горна, онъ кипишь, часпию` ошъ ошдфаенга ошъ 


него углерода’ въ видЪ ‘окиси; часпию же ошь ме- 


‘ханическаго дЪйспиия душья. ТШаакъ при этюмъ 


брызжешь и пристаеть каплами къ бокамъ” и 
дверямъ надъ горномъ устроеннымъ; ковсъ тоже 
нтевелишсея. Операщя продолжается ошь 1 до 
2: часовъ, смотря °по количесшву воздуха и ка- 
честву употребляемаго мешала, 

Рабоша при `эшомъ состоипеь полько въ пюмъ, 


ипобы добавлять по временамъ кокса и ломомъ 


‘отворачивать опъ семЪнъ куски остывшато ме- 


шазаа, сковивпийся шлакь по же иногда выпуска- 


‚КОП ИЗЪ отверспия, ел$даннаго_ въ передней д0- 


скЪ съ боку выше. горизонта’ распааваеннаго ме- 
шаааа. Рабошй` узнает, ‘гошовъ аи мешалаъ, об- 
макивая въ него желфзный ломъ,.и по виду при- 
стшавшаго къ нему чугуна, судишъ © времени вы- 
пуска. Поспвьший мешалаъ долженъ скоро осшы- 
вашь, нъеколько привариватьсл къ чому и имьшь 
пузыристую поверхность. Когда мешалаъ поспЪль, 
сего: выпускаюпть. изъ ошверспия въ передией до- 
ск горна; онъ льешся въ подставаенные къ то- 
му отверспию чугунные желоба, обмазанные: гаи- 
ною. За нимъ шечешь шаакъ, кошорый часпию 


стекаепть съ мепзалаа въ яму подав желоба, въ пе- 
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скъ пригоптвленную, часпию же осштается на ме- 
тала; все. обливающиь водою, дабы мешаляъ ско- 
рве осшыь. Продукт“ этой операция есть ра- 
Финированный чугушь (Вие шеа!) отичаюнийся 
от упошребленнаго ефраго чугуна’ пубмъ, что’ со“ 
держишь мене углерода и`часнию’” лишился’ по- 
сторонних примЪеей,. находящуихея обыкновенно 
въ пугунЪ. Рахинировапный чугунъ имвепзь: б5ао- 
вапюсьрый цвёиъ, лучистохристаллическое с10- 
жене по всей  мабеБ поперегь большихъ плоеко- 
‘стей; поверхность 6го, а часто’ и вся масса, бы 
ваюпть ноздревазиь нян пузирневи послвБанее слу- 
чаентся, когда’ онъь  передержань быль’ въ. горву. 
НТаака содержнить до’ 60-ти процентов окисла 
жельза, до 95-ти’ кремнезема, до 5-ти’ глинозема, 
иногда известь и ‘почти: всегда ФосФорную' кисло- 
ту. Богашое’ содержаше желёзваго’ окиела давно 
уже подало мыель ‘употреблять этот ивакъ, 


какъ: руду» даа выпаавки 15ъЪ него чугуна, па что 


и данъ быль пашевиать въ Авгли, но опвипность’ 


показала, ЧчтИО оНЪ. Дая _есго не годится, даешь ху=’ 


дой `пувунь, моженть однакое же’ бвивь упоптре- 
бляемь въ. прим5еь къ другой. рудЪЬ безъ вредныхь 
посльденийй. 


Въ одинь разъь' нагружается въ горнЪ до 30-ти 


пудовъ чунува. Операщя’ продолжается до 9 ца» 


<овъ, слБдоваютельно. въ день можно ‘привоповишь : 


до 700 пудовь рахинированнаго мешалиа и боафе, 
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Нринлию, что одинмъ торномъ ‘можно обрабо- 
тань въ б-шь дней недъльный продукту дОаВЕ 
ной печи, . | р 

При рафхинирномъ горн®_ работают: Л-нъ ма- 
стперъ н 9 или 1-пъ` рабочихъ. Имъ плата произ- 
водится по 2 шилинга за тонну, наи по 5 коней- 
ки съ пуда. 

На 100 пудовъ чугуна получается оттъ 85 ши 
до 90-ша пудовъ. рахинпрованнаго мешалаа, на 
чшо выходипуь кокса до -55-пик пудовъ, что’ со- 
отв тствуенть 70-пи пудамь сыраго угая, 

Здъеь нельзя умолчать о. важномъ нововведени, 


употребляемомъ на’ нЪковорыхь заводахь Южиа= 


го. Ваилиса съ большамъ успъхомъ. -Опо состонить, 


въ помъ; чтю чугунъ выпускается прямо’ изъ. до- 
менной печи; въ рахинирную: печь, ` оптъ’ чего‘ сбе- 
регаетел около половины горючаго’ маттер!яла, из- 
держиваемаго! на раеплавку’ чугуна, 
8) 1Рдлинегованае. 
Нритотовяенный пзакимь, образомь чутунь по- 
ступаепть: въ сабдующую: операцио-— пудлиптованге: 
Печв, въ кошорой производится: пудаингован!о; 
быда сколько разъ ‘описана: уже въ Горномъ' Жур- 
назв, а пошому мы пе входимъ въ подробное опи- 
сане ‘еяу оставляя’ до’ виторой сшашьи) гдф мы 
опиемъ: вез мехапизмье для выдФаки рельсовъ ну- 
жные и описанге веъхъ частей печи, лучей’ хор- 


; 


5 = В 
мыс ед и; шехничеевнтя: подрооносеши: усштренсиава. 
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Задъака пода печи есть первая операщя пуд- 
липговантя. Подъ печи нын® принято всегда дБ- 
лашь изъ тоаспилхь аугунныхь досокъ. Въ нЪко- 
порыхь заводахъь опсращя пудаингованя произво- 
‘дишся прамо на доскахъ; по вообще принашо 
удобнъйшимь покрывашь ихъ набойкою изъ песку, 
иди шолченаго шлака, пли молошовой отбоины, или 
же шолченымъ известанякомъ. Въ Бельыми края пе- 
чи, образуюцие бассейнъ, окладываюить кусками из- 
весшнлка, самый же подъ набиваешся смесью изъ 
полченаго шлака и молошовой отбоины, Набивка 
пода молотовою’ отбоиною уменьшаейть угаръ чу- 
тунца; известь же служить дая погаощеня нечи- 
сшоить; содержащихся въ пугунЪ, какъ шо ФосФора 
и сБры, и образуеть зучйий шаакъ, предохраняю- 
ний чугунъ ошъ окисаешя и производяний болфе 
пзошное желз0. 


Пригопюваенный шакимъь ‘образомъ подъ пуд- 


линговой печи нагр®ваешея дая придавя ему’ б0-, 


лье стойкости; длл шого набрасывающь уголь на 
колошники пудлинговой печи, и постепенно оти- 
крывая задвижку трубы, доводатиь жаръ ‘до бъЪ.10- 
кааенри, Нагрбване производишея въ продолжеше 
10-пти `часовъ; и когда набойка достаточно _спла- 
‚зизась и не получила птрещинъ, чрезъ котшорыя 
распаавяенный путунъ могъ бы шерашься, нагру- 
жають. печь пугувом. 

_ Дая нагрузки печи обыкновениыхь размъровъ 


х 








=. ==. = 
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Дл 


‚ употребяяютъ обыкповенно до 19-ти пудовъ чу 


гуна. ' 


Нагрузку двяаюгаъ или изъ одного рафинирован- 
наго чугуна, нан смшивающъ рахинированный`чу- 
гунъ съ-пугуномь „4 5-19,’ или упошребляюни, 
бдинъ чугунъ ./ 5 безъ рахинированнаго, какъ шо 
ДЪлается на многихъ’ заводахъ  Бельми. Все эшо 
зависить оптъ качества употшребляемаго чугуна, 
но лучшие  резудльмашы получающесл всегда ошъ 
упошребления рахинированнаго чугуна. Небольшая 
примБсь бъааго пугуна (Л) облегчаешъ опера- 
ЦН, производя болфе шаака, но вмЪешь съ шбмъ 


пудлинговане идешь медленофе. 


Нагрузка рабкладываетея по краямъ печи; сре- 
дина пода, веегда нЪъсколько угаубленная, остаешся 
пустая, дабы мастеръ могъ отдзаапиь въ нее ча- 


сши уже расплавившагося мешаааа. 


Нагрузнвши печь, закрываюнть отверсние ‘ея, 
наваливаюпгь: ^ на колойшихи ‘утля, а ошверсиие 
топки ‘забрасываютть мелкимь углемт; открыва- 
юпть задвижку трубы, и шакимъ образом произ- 


водят ‘сильный жаръ. Чрезъ полчаса весь’ чугунъ 


с нагр.ваетея до бълокалентя, угль: его начинаюшь 


плавиться ‘и металль пачинаетть капать йа’ подъ 
печи. Тогда мастеровой, ошЕрывъ ‘малое ошвер- 
спие, сдБаавное въ болынвхь дверлхъ печи, начи- 
наешь ‘работать яомкомъ, ошдфаленшь раснааваен- 


Гори. бури. Ёп. Ш. 1842 7. 
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ныл части отпъ кусковъ не распаавивиихся и спа- 
раешся подставить новыя плоскосши дфйствю 
жара. Когда весь мешалаъ  расплавишея, должно 
уменьшишь немного жаръ печи, закрывъ задвид:- 
ку трубы и спрыспувъ` расплаваенный  металаъ 
водою. Такимъ образомъ ‘расплавлейный ` метала 
остываешъ до изсшообразнаго состояния; рабо- 
ий мЬшаетъ его молошкомъ, немного °разширен- 
нымъ съ конда, въ видЪ лопашки. Тушь металаь 
начинаепть раздуваться и нспускаешъ струйки си- 
няго пламени, происходящаго отшьъ горъша угаеро- 
да; всл масса металаа кажется тогда горящею, 
чугупъ мазо по малу дается  менфе паавкимъ, 
начинаепть свариваться, ошдЪлеше пламепи пре- 
кращаестся постепенно и наконець вовсе исиеза- 
епть;$ рабоч продолжаетъ мЪЬшапзь его, перемъняя 
безпрестанно зомки нагрфвииеся и охлаждая ихъ 
водою. Наконец весь мешалль обращается въ 
рыхлую безъ связи массу, состоящую почти изъ 
чисшаго желЬза и шаака; пюгда приступаюпиь 
къ сабдующей операщши, сваркЪ. Дая того сплиь 
возвышаюпть температуру печи, подкаадывая уг- 
ля, запирая всв отверспия и ошкрырал задвижку 
шрубы. При семъ металаъ нагр5ваешся, раздроб-_ 
ленныя въ прежней операщи члеши  его- сварива- 
юшся вмфеш в, что шотшчаеъ замфшно, потому 
что работа ломкомъ становиштея гораздо шруд- 


нъе. Тогда рабочий, собравь молошкомъ часть наи- 


` 
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болве нагр®таго металаа, ворочаеть ее, стараясь 
скатать въ шаръ ин прилБпишь въ ней болфе нагр5- 
ваго металла. Скатавъ одинъ такой шаръ или кри- 
цу, онъ отюдвигаетъ се банже къ шопаиву, гдь 
жаръ сильнъе, и иоступаешь такимъ же образом 
съ осшальнымъь мешалломъ, покуда всего не обра- 
‚пить въ таке шары или крицы. Изъ одной накаад- 
`ки наи паваза тпакимъ образомь образуешь онъ 
от 5-ти до 7-ми кринцъ, около 9-хъ пудовъ каждая, 
Въ нЪкошорыхь заводахъ, какъ по въ Торкширз, 
гдв производашъ лупшее въ Англии ЖелВзо, под 
печи дБлается съ ямою въ передней части, по 
еспть баизъ рабочаго онверспия; ‘въ эшой ямв 
скопляешея весь`мавъ, происходяний при опера- 
ции, и рабошй, образуя крицы, обваливаешь ихъ въ 
шалакв, отаъ чего происходить лучипая сварка же- 
лъза. Окончивь образоваше крицъ, работ зави- 
раешъ опять рабочее отиверепие печи и возвьина- 
сть шемперашуру ‘печи, дабы приготовлевныя 
крицы „зучше  сварилиеь; за Шу. операця пуд- 
яинговангя кончена. Рабошй. вынимаешь по одной 
крицв щипцами и передаепть ихъ къ молопту, гдЪ 
ихъ обжимаюнть со всъхъ слюронъ и: обращающь 
ихъ въ призмы около’ б-ши ДЮЙмовь въ квадравв 
и 1-го фута вышины; эти врицы шогчасъ пе- 
редаются” къ валкамъ, гдБ ихъ прокашываютъ дая 
образовавя подосъ. 


Каждая операшя пудаингованя вродоажается до 
г 
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= часовъ; чрезъ полчаса металяъ расплаваяешся, 

чрезъ 42 часа мешалль обезугливается и обращает-= 
ся въ сыпучее состояше; около получаса’ его на- 
`прёвающъ въ этомъ состояши и наконецъь около 
получаса проходить, чшобы собрать его и сва- 
лять въ шары наи крицы. 

Работа въ пудлияговой печи продолжаетея обы- 
кновенно безпрерывно б-пь дней; въ воскресепье 
же производится набивка вновь пода. Впрочемъ 
послЪ каждой операши под выглаживаетеся, при- 
ставия къ нёму `настыли отбиваются и неро- 
вносаи заглаживающея свЪжей набойкой. _ 

Издержки рабочаго времени, металла и горюча- 
то при этой операции видны въ приложенномь 
въ концф обзорЪ всей операции. Е 

”Здьсь упомянсмъ объ одномъ улучшен, нын® 
повсеместно введенномь въ употребление. Оно с0- 
стоишь въ томъ, что при каждой операщи  по- 
пушно нагрваешеся металяь для слъдующей, шакъ 
что для начала каждой, имфешся уже нагрёшый 
почти до распаавяеня мешаалъь. Это дфлается 
или на шомъ же поду печи баизъ пролеша въ 
шрубу, для чего подъ пеци дЪлаетшся соразмврно 
длин паи. въ особой пагръватеньниц®, устрой- 
-ваемой надъ сводомъ печи подав  шрубы, / чрезъ 
которую пламя должно проходишь прежде нежели 
достигнепть шрубы. При эшомъ› способь пудлин- 


гованя каждая операщя совершается въ % часа, 


ОАО 
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и кромЪ экономи. во времени, имфешся значнтель- 
ная эконом!я въ горючемъ. Издержки же на рабо- 
у ‘нъсколько увеличиваются. Далфе экономя въ 
горючемь еще боле возвышаешея при упопзре- 
блеши ‘шерающагося при пудлинговави дара на 
пагрьвъ паровыхь кошаовъ, чшо мы объяснимъ въ 


слъдующеёй сшашьв, описавъ наизучций дал шого 


приборъ, 


Жельзо; полученное -опть пудаинговашя, приняно 
называшь жельзомъ ./ 1; оно иочши ни дла ка- 
кихь издъяй прамо употребляться не моженть; не 
имфешъ досшашюочнако сцъпаеня часшей и вязко- 
сеши, неоднородно и наполнено пленами, а попюму 
очень ломко. Часшь его на нфкошорыхъ заводах 
Ангии употребляется прамо въ смтнене съ дру- 
ГИМН соршами даа выдфаки рельсовъ.’ Часшь же 
постлупаешь въ сафдующую операцио_ раеиниро-_ 


вангя. 


5) Рафинировае желтьза. 


Печи, упошребаяемыл для рахицированя жельза, 
варужными размврами и шрубою не отаичаютися 
отиъ ‘пудяинговыхь печей, но задфака ихь и вну- 
шренше размьры существенно ошанчны. Ира ра- 
Финироваши пуженъ гораздо сильнфйший жар»: и 
эшому еводвь печи дфъааешея нзоще и ближе къ 
поду. Задъака пода шо же существенно отшыщчна; 


подъ пеев сосшоинть обыкновенно изъ пиоскаго 
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кирпичнаго свода и набойка дфааешся изъ чиста- 
го кварцеваго песка. Она’ набивастея @ъ неболь- 
шимъ падешемь къ тирубъ, для удобнъйшаго сшо- 
ка шаака, значишеньно онмилющагоел при этой 
операции. > 

Дал рахинировашя: приготоваеннаго железа: „Ле 
1-го, полосы его разръзывающь на куски; около 5 
Фушовъ длиною, и'сложивъ Д шакихъ куска въ пу- 
чекъ, сажаюпть его въ печь. Въ ‘одну печь можно 
номфетить Д шакихъь пучка; ихъ каадунть поли= 
ницей, шо есть! два поперегь печи и два вдоль на 
нервые, оставляя, между ними сколь можно боль- 
пня проситранешва для обращен!я пламени. Насад- 
ныя двери печи послв итого закрывающея ‘и щели 
въ нихь забрасываются песком, чтобы воспре- 
натетвовать притоку неразаоженнаго воздуха въ 
печь. Нагрьвь” продолжаекел около = или 2 часа; 
Въ эшо времл пучки достигаюшь сварочнаго жара 
и одипь за одпимъ выпимающь изъ печи дал про- 
катки сначала подъ валхами обжимашельными и 
пошомъ подъ валками окончательными. Въ ваакахь 
‘обжимашельныхь первыя три отверстия квадрайт- 
выл, посшаваенныя дтагонааьно; остальныя же одно 
или два, равно какъ и Д ошверспия въ ваакахь 
окончашельныхь, дълаютеся паоскими и распочоже- 


пы горизонтально. Пучекъ пропускается презъ 


первое ошверепие. ребромъ и’нри каждомъ отвер=. 


епии поворачиваеел на чешверпть круга. При про- 
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кашк\ же чрезь. олоскгя отверсния онъ помъ- 
щаешся параллельно слолмъ желфза дай лучшей 
сварки и обращаешея при каждой прокапикв на 
поякруга. | 

Жельзо, шакимъ образомъ передЪлаиное, полу- 
чаетьъ плошный  сосшавъ, ковкость и вязкосииь 
ему свойсшвенныя и можеть служить для  всава- 
го обыкновеннаго упошребаеня. Оно называешеся 
жельзомъ ./4 9; для двла же лучшаго сорша же- 
аБза, для цией, акорей, машинныхь  часнииь и 
проч. оно подвергается” еще одной подобной же 
сваркЪ, и тшогда въ шорговль ‘называется желв- 
зомъ 2 5. 

‚Для дъаа рельсовъ упошребляешея во многихъ 
мъешахъ Анри и Бельми желбзо „4 9-го; но ны 
н$ въ Южномь Вазись, гдь производителя  боль- 
шая часшь рельсовъ для везхь желёзныхъ’ дорогъ, 
на пригошовалеше. ихъ упошребляюпть смфсь жеят- 
за „№ Т и. 9; внутренность рельсовъ состо* 
ишъ изъ „ЛЯ 1, наружность же изъ ./ 9. Но такъ 
какъ для сварки ихь упошребляешся сще одивъ 
наерьвЪ, по качество жельза возвышаешея, и изъ 
ЛЕ 1: оно двалаешся „ЛР 9, изъ „№3, составляю- 


щаго наружносшь рельса, „4 5-мъ. 
4) Приготовлеше рельсов, 


Первая операщя дфла рельеовъ есшь сосшавде- 


не кусковъ, выборъ надлежащаго качества жеабза, 
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сосшавалешь здесь важнвйшее обешоятельетиво 
Рельсъ должень въ высшей стпепени обладать: дву- 
мя качествами: `вязкостю и швердоспию , - дабы 
при наименьшей шоащинъ могь выдержашь,-не 
поршиясь, паибольний грузъ. ‘вагоновъ и паровоза, 
дя него назпаченный, а потому для наружности 
его должно выбирашь ‘жельзо нъеколько етааи- 
сшфе, внушренноешь же доажна состоять изъ 
жельза ‚ преимущественно жилковатаго. Это по- 
слфднее качество, столь свойственное пудаингово- 
му катальному желъзу» очень. бываешь: вредно для 
поверхности ‘рельсовъ, и въ прежина времена › ког- 
да дЪао рельсовъ не было еще въ шакомъ совер- 
шенствв и на выборъ желёза не обращали много 
внимашя, выдЪааиные рельсы часпто, шакъ сказашь, 
размочализались на поверхносши и скоро дЪаались 
въ употребаенио негодными, лпакъ что. ихъ нуж= 
но было часпю мьняшмь, что производвио значи» 
тпельныс н неопредваимые расходы для компанй, 

Въ: Валансв Пен для рельсовъ `составалептел 
изъ желзныхь полосъ „ЛЕ 1-го, б-шъ дюймовъ ши- 
риною, ® дюйма. шоащаною, н. ‘обкаадывается съ 
- объихъ сторонъ желфзомъ „Е 2-го ной же: пш- 
‘рипы и 5 дюйма: шоащиною. Веь по. осы дьаающ-. 
ся (для рельсовь въ 65 -шь Футовъ на ярдъ) въ : 
Фуша данною, берется б-ть полосъ  жельза „А 
и. дв полосы жельза “1 9-го нан раФинирован- 
ваго, 
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Состпавленные пучки кладутся по два въ нагр- 
вательную печь, упомявутую выше при раФини-. 
ровани желЪза. Два пучка кладупть въ одно время; 


нагрфваше, до сварки продолжаетея` немного болъе 


одного часа. НагрЪшый пучекъ обжимается со веъхъ 


сшоропъ подъ молошомъ, горашй свова каадешся 


въ другую нагруБвашельную. печь не болфе  какъ 
на т часа, и за пмъ  прокапиывается сначала 
чрезь Д ошверспия валковъ обжимааельныхь для 
приданя ему ширины и птоицины рельса, за тпфмъ 
чрезъ 5-шь или б-ть отверстий валков» оконча- 
шельныхь дая придашя ему Формы рельса. 
Пригошовлеше и ошочка окопчашельныхь вазвовъ 
ссшь одна’ изъ важиъьйшихъ и паиболье стоющихъ 
операцйзпри дБаз рельсовъ. 'Ошверспия должны 
‘уменьшашься въ такой пропорцв, чтобы при кая- 
дой прокашкь предсшаваяшь одинаковое сопро- 
пивлене машинь, саБдовашельно ‘при пригошовас- 
ни ихъ надо озамь въ расчешь охлаждеше жел- 
за; и сабдовательво больше ‘расчитывать на из- 
мьнеше и Формировку рельса ири первыхъ ошвер- 
спиахъ нежели при посязднихъ, когда желфзо уже 
значишельно остьыло. Форма рельсовъ бываепуь 
пакъ разнообразна, чо почти каждая требусть 
особыхъ/ пропорций уменьшенйя ошверспий. Токарь, 
занимающийся обточкою валковъ, выбираешса са- 
мый искусныйний и получаенть самую высокую пиа- 
ну пропниву другихъ. рабочихъ, Въ сардующей- 
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стапв мы опишем Фигуру вааковъ дая наиболбе 
упошребишельныхь Формъ рельсовь и предета= 
вимъ чершежи, какъ ваяковъ, шакъ и сшанковъ, 
употребляемых дал обточки вхъ. 

Прокашанный рельеъ, горяшй`еще, кладется 
на чугунную доску, выправляешся деревянными мо- 
лошами и шошчасъь же двумя рабочими перено- 
сиися, дая опиловки концовъ, къ двумъ круглымъ 
пнамъ, 5 Футша въ дламешрв, вершящимся очень 
быстро на одной общей оси; разсшояве между ими 
15/—нормальная даина, приняшаа для всъхъ рель- 
совъ. Рельсъ ‘кладется на особую подставку парал- 
чельно и не много виже оси пилъ, а рабоч; при- 
ближаешъ эту подешавку, помощию особаго очень 
проешаго механизма, къ пниамъ; шакимъ образомъ 
пошши мгновенно отинаиваюгися оба конца рельса, 
совершенно параллельно и подъ прямымъ угломъ. 
Дааъе рельсъ снова выправляешея, борода на обо- 
ихь концахъ опиливаетеся пилами и онъ гошовъ къ 
здачф. 


Я пе упомянуль здфеь объ ошрЪзк®  концовъ_^ 


рельса на ‘усё (оуе|аре они), шакъ какъ эшошь 
способъ соединешя рельсовъ нын признаешея Ан- 
гаЙскими инженерами излишнимъ. 

Въ саБдующей сшашьв мы опишемъ: 1) распо- 
ложене пудайнговаго завода дая выдваки рельсовъ, 
2) устройсшво Фабрики, 5) усшройешво печей, 4) 


‘силу паровыхь машинь, 5) распозожеше. и Форму 
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молота, валковъ и проч., 6) описаве бперащи при 
каждой печи и машин. 

Здъсь, дла пояньйшаго обзора всего производства, 
представлю’ общее обозрьне” в® плабаиць пуд-. 
зинговаго производешва, составленное Капишаномь 
Бакеромъ, Голандскимъь инжереромъ, и сообщенное 
имь Полковнику Мельвикову. 

Въ Валаиев приняпто, что двумя парами вал- 
ковъ или одною мельвицею, сосшоящею изъ пары 
валковь обжимашельныхь и пары вазковъ оконча- 
шельныхь, можно прокамать въ 12-ть часовъ до 
1,600 пудовъ рельсовъ. 

Взявъ эпю за единицу, получимъ сябдуюния про- 
порци устройстиъ и рабочихъь для шого вужныхя: 

18-ть пудлинеовыхь пеей и къ нимь Д запас- 
ВОО ао 

Д Наертъвательныя пези, дан передфаки ча- 
сти жельза „Л 1-го наи пудлинговаго въ 
9-й, изи раинированное, къ нимъ_ % запас- 
ео 

6-ть Нагртьвательныхь пешей для нагрЪванга 


пучковъ рельсовъ, къ нимъ 9 въ запасъ. . . 8 





< 
печеи 


Всего . 98 


_9 „Добовыхь молота до 500 пудовъ въсомъ каж- 
. ь 
дый, для обжимангя крицъ при пудлингованти. 


Кънимь 9; леашиное в5 ШЛ-ть сшль, 
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‘'4-но такой же „иолоть дла обжимашя ‚пучковъ 





рельсовт. 


Кь нему 1-ма машина в5 ЛЛ-ть силь. 

1-ну мельницу, шо есть одну. пару обжиматель-. 
ных и 1-му пару окончательные валковь дия пуд- | 
динговаго желЪфза иан 1-го. ыы 

Къ ней 1-на мошина в5 60-ть силь. 


1-на _этельница, состоящая 709 те изь 9-55 паре 5] 


валковь для прокатки и м 


Къ эшой же мельниц нужно присоединить оду: 
или 0% пары валковь для прокатки рафинирован- 


| 

| 

наго’ или „№ 9-го желбза. | 

Къ нимъ машину в5 Т0-ть силь. Эта же ма: - | 

шина сообщаешь движеше ножницамъ, пиламъ-и 
проч. 


9-е ножниц дая разрЪза пудлинговаго желЪза. 


1-ни номсиицьь дал разръза раФинированнаго же- . | 
лъза. 

1-на пара круглыхь пиль дая обрфза концовъ 
рельсовъ. =. 
_ Мастерская съ паровою малциною оть 8-ти до - 
10-ти силь. дая обточки валковъ, починки машину. т 
“Читейная ‘для отливки валковт. у 
`Чисяо рабочихь`дая дьйсшый шакого завода и 
пааша имъ: 

„Для пудлинегованёль при каждой ‘печи, по 1-му 


мастеру, 1-му помощнику въ 8-ма часовую смъну, 
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следовательно для всъхъ 418-ши ‘печей должно 
бышь 108. ы 

Имъ пзашашь по 8-ми шиляинговъ за каждую 
шонну жельза . 1. 

Для обжиманая ‘крицб при ‚молопиь, при! каж- 


домъ молошв 4Д-нъ мастеръ и 1-нъ помощникъ 


19-ти часовую смвву, слЪдовательно` для двухъ 


молошовъ ‘нужно 8. , 
‚® Имъ пааша 8-мь пенсовъ за тонну. 


„Для прокатии «резо обжитательные вааки, при 


‘каждомъ молошв ® мастера и А мальчика, въ 12 


часовую см5ну, что составишъ дал 2-хъ паръ 
валковъ ОД. 

Имъь плата 1/-ть пенсовъ за тонну. 

„Для выправки полось сыраго ожелтьза или „№ 1 
и подноса ихъ къ ножницамъ, по 2 мальчика при 
каждыхь ножвицахъ, слвдовашельно всего 8-мь. 

Имъ пааша 9 шилаввга за `смЪну. 

„Для складки пубковь жельза „№ 1-го длл рафи- 
нировашя, при каждой печи ‘по 1-му рабочему на 
19-ти часовую. емзну, всего дая Д-хъ печей Д. 

Ему плаша 91 `шиалинга въ смёну. 

„Для рафинировая желтза „Ш 1-го, при каж- 
дой печи 4-нъ мастеръ и 1-нъ помощникъ въ 1% 
часовую смЪфну, на’Л печи нужно 16-ть. 

Имъ плата по 9* шилаинга за тонну выдфаан- 
наго желбза У 9-го. Въ каждой печи можно пе- 
редъаашь ошъ Э-хЪ`до 9* шоннъ жедЪза. 


1 














АДА 


„Фля прокатки жельза „Ле 1-го, при рафиниро- 
вай его в% „Л З-и при каждой пар валковъь по 


А. мастера и по 8 мальчика (больше нежели’ при 


прокашкЪ крецы, пошому чую здесь больше же-_ 


ифза) въ 12-ти часовую смфну, шпо сосшавишь“ 


дяя одной пары валковъ въ сушки Л9-шь, 
Имъ плаша 9 шиллинга съ -шонны, 


„Для  выправки-‘желтьза Л 9-го ш подноев ке 
ножницалиь, 9 человъка въ 19-ши часовую смъну, 


въ сушкн 4. 


Имъ плата 9* шиаливга въ день каждому. 


„Длл приготовлешя пужковь для рельсовь. По од- 
ному рабочему на каждыя двБ печи въ _19-ти. ча- 
совую смъну, или въ сушки, на б-шь печей 6-шь. 

Имъ плата 9: пиааинга въ день каждому. 

„Для нагръвщия пузковь, при каждой печи по 9 
человвка въ 12-ти часовую смБну, всего 94, 

т $ : 
Имъ плаша по 9: шиллинга за шонну; каждая 


печь выдфлываешьъ ошь 5> до Дт пюныъ въ смБну. 


„Для прокатки, рельсов. По 5 рабочихь и 1-нъ 
МАЛьЧИКЪ спереди залковь и по: % рабочихь и 9 
мальчика сзади, всего 5-ть (изъ нихъ 9 мастера) 
рабочихъ и 5 мальчика; _мастера ‘рабошающшь по 
8-ми часовъ, а рабоше и мальчики по 19-ти; ша- 
кимь образомъ въ сушки употребляешся 6-пь ма- 
стеровъ, 6-ть’рабочихь и б-ть мальчиковъ, 18. 


Имъ плата по 8 тшииаинга ©ъ тонны. 
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„Для выправки рельсов (до ошпияовки концовъ) 


3 рабочихъ въ смЪну, всего Д. 


„Для отпиловки концовё рельсовз %® рабочихъ въ 


смфну, 4. 


„Для отпиловки терпуголиб бороды на концахъ 


рельсовъ, 9 рабочихъ въ смвну, Д. 


„Для выправлешл рельсовь и сгибаня нтъкоторьь 
из них’ по данныль формам м переноса иль кф 


мтъсту здали 9 рабочихъ въ смфну, Д, 


Всбмъь поименованвымьъ пааша ‘по 9* шилаинга 


въ смъ ну. 


„Для оконлательной выправки холодныхь рельсовь 
посредстволиь ‚молота въ '50-шь Фуншовъ вЪсомъ, 


9-ть рабочихъ въ смфну, 18-шь. 


Имъ палаша по 9% шиллинга съ тонны; каждый 
) д 
заработываешь ошь 5-хь до 52 шимивговъ въ 


смЪну. 


„Для продавленя дыр в% мостовььхь рельсахть за- 
должаетел 7-мь рабочихъ; имъ плаша 9-шь пен- 


совъ съ шонны. 


„Для отдтьлкм концовь рельсов, выправки, взвть- 
шивашя ‘и здайи задолжаешся 19-ть рабочихъ; имъ 
паата 9-ть пенсовъ съ тонны. 

Независимо ошъ шого_ употребляется . З0-ть 
чернорабомихь для подвоза чугуна, угля, чистки и 


проч; 
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* Для учета работь: 


1-нъ Писарь-для ведешя счета пудлинговантю. 
1-нъ Писарь для ведента счегаа рафхинировашию и 


выдвакв рельсовъ. 


3 Смотрителя для надзора за вефми рабошами, 


всего Д человЪка въ смБиу, иан 8-мь въ сушки. 


Расход камеённаго угля на 1-ну тониу жельза.` 


’Въ пудаинговыхъ печах крупнаго угля 15: ценш- 
перовъ иди сошепъ, около Дб-ши пудовъ. 

Въ нагрфваптельной печи для рахинированя -ча- 
сши желфза „№ 1-го 16-ть центнеров. 

Для нагрЪва пучковъь дал прокашки въ рельсы 
5=шь ценшнеровъ. ^ 


Итого 56= центнеровъ, 


„Угарь употребляемаго чугуна для выдтьлки рельсов. 


При выдФакв жельза „Л 1-го угаръ про- 


спраелие ла д 


При рахипировави отть 8-ми до. . . . 6> 
При выдфакв. рельсовь. (о...  б> 


`Въ крошьфв, концахъ и проч. +; .. . 8 


Во. с. 





Изъ этого видио, чо для выдфаки  вЪ сушки 
5 200 пудовъ рельсовъ нужно имъть рабочихь: 


Е 




















Масптеровь сое они, оонарес, 20.1188 
Мастеровыхь . и. 


Мальчиков и данное наозуьи ей, Уь ин 3 





Ф. ст: шна. пен. 
Изь ВИХЪ 58-ми челов камъ 


жалованья въ сушки, наи за 5200 _ 

пуб 
Или за одну шонну ’. . . 9—6 
Остальнымъ задЪаьной паа- 


шоыза шонну. ее. 1-5 








И того работа сшоишь . -.4-- 6—4 за тон: 


Иан за пудъ рельсовъ.окоио 


`14-ши копъекъ серебромъ. 





Угля выходить на одну шонну рельсовъ 1-на 
тонна 1-нъ ценшнеръ и Л-на четверть, всего на 
15-ть пзиазинговъ. ‘ 

Чугуна на одну шонпу вы- 
ходишь 1. тонны, полагая по 


Ф. ст. шия. пен, 


-5 фунта за тонну будешь . . 4—10— за тон 


Работа за О 





Всего обойдется одна тон- 


на рельсовь.. сода ‹ р иб— 144. 
Горн. Журн. Ен. Ш 1843, 8 





48 
> Въ. сему прибавить. надо жаованья. ‘ипжеверанъ 
н; друга. издержки по заводу. 


^ Тонна; лучщихъ рельсовъ стоишь р „Фун- ` 
_шовЪ ВЪ Иьюпорпв или Сванзи. = 














И 
сиъсь 





Я. 


Опыть ОБЕЗСЕРЕБРЕННЯ шпейзы. въ НЕРЧИНС®ихЬ ЗА- 


ВОДАХЪ. 
(Г. Маюра Ковригииа). 


Въ Нерчинскихъ заводахь при ‘плавк® серебри- 
сшосвинцовыхь рудъ, получается часто, неносред- 
ственно на веркблез, въ видЪ боаъе или менфе 
нонкаго пласта, ‚ продукшъ., уваекающий въ ©66ъ 


механически запутанныя зерна веркбчея, и: поп: 


му. ‘узеличиваюний: › пошерю серебра: МЧродуктъ 


эшоптьеспи, ишпейза. или, поздьшнемуу чувунь По 
наружному ваду онъ совершенно похожь: па шпейзу, 
поаучаемую на’: Саксонскихъ ‘серебрлныхъ заводахъ: 


попть ‘же ефровашобьзый цвъить, по жезкриётаа- 
г а О 
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лическое, иногда кручполучистое, или баизкое къ 
зернисшому, сложене. Разаише въ шомъ, чшо Сак- 
сонская ‘шиейза предетавалешь сплавъ наи мешая- 
` лическаго висмуша, мышьяковнсшаго никеля и 
мьипьяковистаго кобальша (Гальсбрюкке), или же- 
аъза и мышьяковиешаго кобальта (АюбоозВаие); 
а наша сосшонть преимущественно изъ соедине- 
н!а желъза съ мышьякомъ , цинкомъ, марганцемъ, 
сюрьмой, свинцомъ в сБрою. Пшейза, получаемая 
при ПТГнакинскомъ заводЪ, по разложению Г; Маюра 
_(нынз Подпоаковникъ) Соколовскаго, показала въ 
себЪ: Е 
Жела о ои о ее 16876 
и Ы 
ПИ ас. 2 0:82 
Пива 050 
Мишаня. 900 
Сары. 2 01 
Саъды марганца’ и ‘сюрьмы 





98,80 


Не во всъхъ заводахь  шпейза получается въ 
равномъ количесшвь. Въ заводь Александровекомъ, 
гдв плавится много кварцевалтыхъ рудъ, ел совсьмъ 
нъшь: (Въ Нерчинскомъ, Дучарскомъ, Кушомар- 


СкОМЪ СЪ Екаглернвинскимъ И Газимурскимъ полу- 


чене ел незначишельно и  непосптоянно. › За ‘210; 


въ ИПиакинскомь заводв ел выпиавляешся несрав> 
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нено боле, нежели во всвхъ прочихъ вм5ептБ. Кад:- 
дые 100 пудовъ рудной шихты даюпт, ел ЗАЪСь 
круглымъ числомъ 10 пудовъ: сльдетивенно годовая 
расплавка  рудъ, простирающаяся до 130 шыслат, 
производипть ел не менфе 12-ти тысячъ. Причина 
заключается въ томъ, что ПТизкинск м руды желз- 
зистбе вобхъ другихъ, Точно шакъ же и въ Апопз- 
Бийе получается шнейзы гораздо боле, нежели на 
заводахъ Фрейбергскихъ, потому что руды, пропаа- 
вляемыя па АпопзваНе, жельзиситье рудъ Фрей- 
бергскихъ. Избышокъ жел®знаго окисла осаждаешсл 
изъ шлаковъ известью” или ганиоземомъ, и сло, 
возетановаенное сврою, мышьяком, висмутомъ и 
проч. ини переходишъ все въ баейпииейнъ, какъ 
во Фрейбергв, наи часпию въ блейшипейнъ, а’ ча- 
сиию въ питейзу, какъ въ АююпзЬйЩе, или. пако- 
нець все въ шпейзу, какъ въ Нерчиискихъ заводахъ. 

Въ Слксоши шпейза обработываетея вме 
сь блейшитейномъ. Въ АшопзВаЦе Г. Хешнерь, 
шамошнй Гипитенмейстеръ, дълалъ правда опыпть 
надъ обрабошкою сл въ шесшв, подобно тому, 
какъ производится очищене“ баиковаго ‘серебра, 
при чемъ сверху получаляея спаавъ мьицьлка, ко- 
бальша и проч., а внизу веркбаей; но удалась аи 


обрабошка эта въ большомъ видЪ, не извъетно* 


‚У наеъ во вевхь заводахъ, кромв Швакинскаго, 


шипейза поступаеть въ оборошъ съ рудными ших- 


шами. Въ ПШилкинскомъ же заводв, по` большему 
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полученйю` ей, `она не оборачивается’ съ’рудамн, но 
какъ продукигь' безполезный идепть” въ отвачъ. ”За- 
мвчено даже, что при ‘упошреблеши ‘ел ‘въ’ плавку 
съ рудами, она’ не увёличиваенть полученя серебра, 
а умножается Иолько сама бол ве 'и болве.  Обсшо- 
ятельство 'э110, 'есттествённо, ‘должно ‘было’ ‘0б- 
ратитть ‘на’ сббя впимане. Инейза копилась вре- 
мя опть времени. "Давно пышазись “извлекать изъ, 
нел серебро разными ередешвами, но средства ‘эти 
не приводили къ цбаи. та 

Сльишавь  ошъ Г. Лешнера о сго оп обра- 
бошки пипейзы въ шесть; д произвель въ ИТникин- 
скомъ заводф подобный” опьииь, въ 1810 году, въ 
больтомъ вндв. Этюпеь” оньить ‘совершенно н 
удался, пошо"у что ИТнакииская шиейза, богашая 
желфзомъ, весьма ‘убога свинцомь ‘(*). 

Надобно было прибъгнупть ‘къ другому стовобу. 
Въ 1857 году я О Альшенау, ва Гарць, 
обезсеребреше купферциоейна, пакъ называемою, 
`тидробматическою плавкою, и ми’ казалось” веевь 
ма удобйымъ прамёнитоь ' паавку Эту ‘и кы 0663: 
серебренио пипейзы, ‘Задваана быма ‘печь, ‘ев ‘60% 
блюдёнемъ бей‘ шочнобши ‘въ "разыврахь, и’ ирб: 
‘изведетъ ‘опвипъ. Основантя, на которых онъ’ быль 
предположенъ, оправдазись: питейза,` прожимаясь 


сквозь свинецъ, напоинаявиий внъшнее’ или низшее 





: 


ро ре ; . ‚ В ИИ . ь Е 
(*) Она содержит въ пудБ шолько гу Фунша срицца; еее 


бра же 1-нъ зохошшикъ, . 





ошдфленге ‘пвредоваго‘инздау дъйептвиительно 'обез- 
серебрааась, при первомъ оборот, на '1= 'золотиие 
‘ка; но’ имфя свойство‘ охлажиапться ‘быстро, юпа 
часто 'заетльвала ‘въ: колбнчатой пруб:ь,- соедивя- 
ющей оба ошдфаеша гнъзда; ошь чего „рабоша по- 
станарливалась, „а, сдишкомъ искуссшвенная: задьа- 
ка скоро повреждалась. ‘Способъ_. оказался снеудобо- 
примфнимымъ. | | 

Остпавалось еще испытаить обезсеребреше шпей- 
зы методою, упошреблаемою ‚въ Нижней Венгрии 
для обезберебрен:я шпейна, при .убоголиь, освинцева- 
и. Опыт удовлетвориль вполн , ожиданйю. 900 
пудовъ разбитой -въ ‘везичиву ‹рудваго разбора, и 
предваритедьно ‚обожженой шпейзы проплаваено, 
«т примъсью 100 пудовъ, шиаковъ оптъ свинцовой 
плавки, на кривошесиочной печи, задфаанной обы- 
вновеннымь ‚образомъ. ‚Фурма поставаена. была го- 
ризонтально на 19-мь дюймовъ ошь‘лшестка. Ре- 
зульшанты - полулались саБдующие; 

1) Обошловь ‚въ срасплавкв шиойзы, кромв 
пмаковъ, на одни ‚сушки 184. пуда. 

3). На обезееребреше.. «ея упошребаено.. свища 
убогаго, содержанЕмъ! серебра, > зояошникаовъ пу- 
в, 15 пудовъ 99` Фунша. 

5) Выцмо. угля всего Ат а ма 100 пудовъ 9. 
короба. 

4) Получено веркбаея-въ.64 5. зочолника, 12; пу- 


довъ, и ‘пнпейзы, подлежащей. вепоричному.. оборо- 














- ДБА 
тлу, 184 пуда, въ золотшника серебромъ’ и: ®уп- 
ша. свинцомъ, 


5) Причлось серебра въ извлечени изъ. каждаго 


пуда нитейзы 51: золошника,. а’ свинца: въ угар. на- 


96 
400 `пудовъ’ шпейзы 26= Фхуптовъ. 


6) По расчету на-деньги, получено прибыли 40 
рублей 28 копвекъ ассигнашями или 998 на уцо- 
требаенный расходъ.. 

Работа производишел ‘при чиомъ же дуппьб, при 
кошоромъ велась ‘и ‘рудиал паавка, во Ходъ ел 
быль гораздо живфе. Какъ скоро шпейза, ‘пройдя 
чрезъь ‘хурму, показалась ‘въ ‘передовомь’ тиъздь, 
пюшчаеъ присшаваено было ‘туда’ до’4= пуда`у- 
богато свинца. Подобная приставка производниась, 
время ошь времени, и во все продолжеше работы 
въ количествв ошъ 1- до 9-хъ пудовъ. Когда же 
гнЪздо наполнялось свинцомъ досшатшочно ‘и иней- 
за сшекала чрезъ шестокъ, вмфешв с0’шаакомъ, 
вЪ большомъ количествв, тогда дфлаяся выпуску. 
Предъ каждымъ ‘выпуском  свинець ‘въ передо- 
вомъ гнЪздь перемышивалса со шнейзою лопатою, 
дая приведентя обоихъ веществу въ большее ме- 
жду собою прикосновенге. Выпущенный” веркбасй 
разливаяея въ круги, а шиейза, стекавшая съ шс- 
сетка и снимавиалея съ веркбиел, откаадывалась 
въ сторону. 


Обжигане шиейзы полезно; сколько ‘дай ошдз- 


аентгя мышьяка, еполько же и Дия окиелепта же, 


„ 
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1за и другихъ мешалловъ; а прибавлеше въ ших- 


‚ шу свинцовыхъ шааковъ необходимо, какъ дая 


дупшаго шаакованя желфза; закаючающагося въ 
шиейзв, шакъ и для защищеня этой посльдией 


въ передовомъ гнфздЪ ошъ охлаждения. 


По поводу выгодныхь результашовь помлнута- 
го опыша, Горный Совипъ 484/ года назпачиль 
обработать, въ шомъ’ году, при Шилкинскомъ за- 
водв шпейзы 90 шысячъ пудовъ и получишь изъ 
нея серебра въ веркблеяхь 1-иъ пудъ 19-шь Фун- 
шовъ 8 золошниковъ. Въ число эшого положения, 
при недоплавкь 94,850 пудовъ ‘руды, опть засухи, 
обработано и шпейзы шолько 15,150 пудовъ, но 
серебра получено изъ нея 1 пудь 99 хунтовъ 827 


золотника. При эшомъ: 


1) Обошаось въ распаавкв шпейзы, кромв шиа-’ 


ковъ, на одни сушки 176 пудовь б= хуншовъ. 


2). На обезсеребрене ея употреблено свинца убо- 


гаго, содержащемь серебра = золошника въ пудъ, 


1157 пудовь 11 хуншовъ. 

5) Вышао угая всего. 5661, а на 100 пудовъ 
262 короба. 
’ 15 


4) Получено веркблея, въ 580% золотника, 1149* 
96 


пудовъ, и: шпейзы, подлежащей вторичному, 0бо- 


роту, 10,000 пудовъ, въ 3 или $ золошника се- 


ребромъ и + Фунта. свинцомъ. 


5): Причиось- серебра въ. извлечении! изъ каждаго 
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-пуда шпейзы ‘582 золошника, ‚алевинцагвъгугарф сна 
96 - 
400 пудов, шпейзы ‘полько "9: фуниа. 
`96 
6) По расчету на деньги, получено прибыли 


Д.27 рублей 80° копъекъ ассигнащями, наи 655. 


8 


на употребленный расходъ.. 

Сувдовашельно, хошя ‘въ годовомъ дБйстшви су- 
шочная раепаавка шпейзы и причаась Бсколько 
‘менъе прошивъ первоначальнаго опыша, но’ обез- 
серебрене еа происходнао совершеннЪе, въ свинц® 
сдБлано весьма большое сбереженше и денежный 


расчентъ вышель еще благопртяшине. 


Рабоша велась шакимъь же образомъ на одной, 
Р$дко на двухъ полувысокихь печахъ. Пробовали 
ирисаживать въ передовое гнёздо убомй свинець 
въ количествахь больших и меньшихъ, чтобы 
опредфлить самое приличное: найдено, что при 
употреблении 10 пудовъ  убогаго’  евинца 'на 100 
пудовъ иитейзы, ’ обезсеребреще ея было” ‘самос вы- 


годное, ибо при ‘меньшемъ количеств® Фна удер- 


живала въ себь болфе ‘серебра; а при большемъ, 


свинца угарало боаъе и веркбаей выходияъ убоже. 


Веркблей ошъ обезсеребрентая шпейзы поступаяъ 


въ раздваеше вмьсптВ съ веркбасемъ руднымъ, ко- 


шораго средцее содержаше. въ: ПШиакинскомь ‘заво- 
дв нЪеколько выще: 15-ши зодотниковъ. Чтобъ 
сокрашитиь расходы -раздЪленгя ‘и уменьшить при 


немъ пошерю свинца, я упошребилаь шоейзовый 
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веркблей ‘въ ‘оборошь’‘еъ 'рудными”иихшами: при 
эцюмъ ‘случав ’ онъ, ‘повьипаяев’ т въ содержаши одо 
10-ти‘ и Али золотниковь, замъшно` содъйство- 
валъ лучшему’ извяепению. ‘изъ 'рудъ серебра ‘и то- 


го свинца, который въ нихъ заключался. Весьма 


аюбопьтино ‘будешь: произвесть надъ симъ ‚боле 


продолжительные ›опьиаьг, ‘равно какъ и ‘испы- 
ташь унпотреблеше  тейзы › дая‹ дальнъйшаго 
юбезсеребрен!я ‘ея, во витюрой, ‘и если бы пошребо- 


валось, ‘въ шрепий оборошъ. 


——5-— 


Опытъ НАДФ УПОТРЕБЯЕВИЕМЪ ГАЗОВЪ, ОТДъЪЛЯюЮЩщИхХСЯ 


ИзЗЪ` ШАХТПЫХЪ МБДНПЛАВИАЕННЫХЬ ПЕЧЕЙ вЪ Югов- 


СКОМЪ ` КАЗЕННОМЪ ЗАВОДЖ. 


`(Изъ донесешя Г. Нодполковника ЗРелькнера. 1-го- 10 Мар- 


та 1849. года). 


Убьдившись двумя опышами, произведенными во 
вшорой половинв прошедшаго тода ‘въ польз. на- 
гршаго” воздуха, при здъшней рудной плавкь, я 
рышилея преспособимь эттонть' способъ пааваеня 
рудь къ валовому ‘производству. Но какъ при 0б0- 
ихъ опьилахъ дал ‘нагрёваня воздуха, д употре- 


бапаль особый горюшй матерь, то дя избвжа- 








458 


ня. траты дровъ, миь пул:но. было предваритель- 
но рытшитль два’ вопроса: ‘чмъ лучше нагревать. | 
вбздухъ, жаромъ ан колошника, или газами? 

Первый способъ _нагрфван!я воздуха уже устро- 
енъ и 14-пь- дней дъиствуепть съ ожидаемымъ ус- 
пБхомъ, для втораго окончены газоотводныя ‚тру- 
бы, а собственно нагрвательный - снарадъ, аншь ` 
только ошыиваешея изъ вагранки. 

Имья въ готовности газоотводвый снарядъ, я 
Рышиаея имъ воспользоваться, чтобъ испьшташь 
возможность плавить и очищать черную мЪдь 
безъ дровъ, отшдфаяющимися газами изъ лвухъ 
шахшныхъ печей; дал этого я усшроиаъ отража- 
тезьную печь, подобную той, какал употребалеш- р 
са въ ВассеральФингенв дая ошбЪливашя ‘и пуд- 
лингован!я чугуна. 

До настоящаго времени во вповь устроенной 
печи, дёйствующей газами, сдфаано` десяшь спла- 
вокъ и очищено 500 пудовъь 50-ть Фуншюовъ пер- 
ной мБди, съ угаромъ, т процента. Не смотря 
на невыгодное положеше лишь дая опыша_устро- 
енной временной печи, очищена черной мЪди шло 
_ВЪ ней весьма успьшно, м5вдь расплавлялась и очи- 
| щалась въ течеше 8-ми_или 9-ти часовъ, между 
шьмъ, какъ на шипаейзофень, длл одного очищентя 
обыкновенно употребляются полсутки; вместо 
мастера, трехъ работниковь для работтъ на 
шимейзофФенв и одной лошади дая’ подвоза дровъ, 











достаточно было‘ при газовой иеши’ одного масте- 
рае рабошникомъ, лошадь и дрова ‘остались во- 
все ненужными. Сравнивая “угаръ мьди; при деслти 
опьипахь проиешедиий, съ пибмъ, кошорый ‘быва- 
еть ‘на шплейзохен® “и равнаешея ‘или 1,5 ‘наи 1,9 
процентамъ, усматривается, что обработка’ газ 
зами черной мфди не повлечет за’ собою шрашы 
метшаляа. Наконець въ продолжеше' всъхъ опышовъ 
не замфчено ни какихъ лвленй,; кошорыя бы пода- 
вали. поводъ сомнъватшься въ возможности приспо- 
соблешя эшого рода очисшки въ болышомъ видъ, 
_ ини въ шомъ, что могушьъ  ветрЪааться какая 
либо зашрудненя, относительно  полученя мЪди` 
въ худшемъ сосшояши прошивъ настшолщаго” вре- 
мени; Однимъ словомъь опышы шпиейзованя ‘въ га- 
зовой печи’ оказались столь удовяетворительными, 
шо’ можно вын$в” же” безъ опасенгя: приступить 
къ устройетву шипаейзохена, дровяннкъ котораго 
дояжно, будеить замъиить газосожигательнымь про- 
сшрансшвомъ и шрубою, доставляющею нагрёшый 
воздухъ и’ газы. 

Болъе десяши аъшъ занимаясь постоянно’ раз- 
выми опышами; по горному’ и заводскому' произ- 
водстнвамь, я привыкъ видфть, какъ веохошно ра- 
боцими. принимается вслкое  нововведене; но паав- 
ка’ газами произвела совершенно другое вая на 
рабошй ‘каассъ. Лишь только-начались опьпьгочи- 


щен!а” черной ‘мзди` во’вновь ‘устроенной’ мпою 'пе- 
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чил Фабрика. Юговекаго_завода: была наполнена шюл- 
пою любопьшиныхь” вебхь сосаовйй., Слухь 0. Плав- 
къ мБди. безъ дровъ  распространиися быстро, по 
окрестноспгямъ. Эпюму: ‘обсиюятельству должно. 
приписашь; чию „Юговекй» заводь ‚восфшнаъ, .во’ 
времл; опъиповъ, ‘управляющий, ‘имушемь Ёнагини 
Бушеро; на заводахъ: конюрой,, ВЪиНынианНемъь йЪ- 
ув; одинъ. изъ’ иноетаранцевъ. сустроиваль . нодоб- 
ную жегпечь для, передфаа: чугуна л въ; же вао, ‚(ноу 
какъ, мн$ извъетно, успъхъ не соонивилешвоваль 
ожиданию. Г.’ Мейеръ, вида’; успьшнос- дъйоте 
здЪеь; устпроенной печи, обрашнася. ко. мн$ съ 
проевбою, сдъяать опыить пудаинговантя: ‘въ: пени 
Юговскаго: завода дал: чего. н приемалъ съ-Лысвин- 
‚ скаго завода: чугунъу вричные соки: дал: набойви: и 
пудалингера::Дляумена ‹бымо: › неменфе  любопьано: 
убъдитьея  опьивому луь воЗмоленоеши; обрабопые 
ванть чугун в 3%е4630; газами, по этомус‹ я. при- 
нялъ: предложеше „ТР. Мейера; съ большимь ‚удоволь- 





стыемъ: вор Фаза 
Такимъ образомъ Д-го Марта газовая печь -быиа, 
съ вечера: набиша кричными ‚обками Лысвинскаго 
завода': и: прогруина въ, течеше: ночи, ‚Въ. 10-ть 
часовъ’ утра» набойка достаточно: была спадваена 
и. лосатенъчурунъу‹презъ: полчаса. началось пла- 
ваен!е его; а’в‹ 11 -ть часовъ `‘бызо приступаено 
къ: размышиванию ‹: зугуназ къ | 12-ти. ваеамъ:. дои- 
жны бы были: уже: образовальься крицы; но: отаъ- 


$ + 
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ленпые: куски ‘не: сваривались до’ птхь поръ; ‘пока 
небылъ ллущень въ печь, сперва, одною» :‘а‹ пошомъ 
обфими: Фурмами: ‘холодный: воздухву посл ‚чего ‘въ: 
_ самое ‹норошное время» образовались ‘крица ‘надисе’ 
жащимь: образом: По‘ ненмьню здесь. кричнаго: 
устройства, обломокть чугуна: ‘замвнизъ» ‘наковалва 
ну-а ручная: баба; повъшебниая ‘на рынагв;засту- 
пила мЪъетшо, модота/ и‹приупомощилатихь ушлыхть, 
снособовъ, вынутые ‘изъ ‹пепигкуски ‘жельза ‘были 
обжаты: ‘въ \крицьг», 
Въ посяъдениыи: пуданнговая печь! быиа обраще- 
па’. ву; сварочную;. длязчего набойку ‘въ, печи приз 
’знано необходимымь возвысить ‘почти до‘выеб- 
ты порога, но эта окончательная дая полученйя 
_желЪза рабоша‹ не сопровождалась - такимъ усп®- 
хомъ, какъ пудлингован!е. Хопь крицы часа черезъ 
два и накаливались до бЪла, но до состояня ва- 
ра не могли быть доведены въ шечение ^ 8-ми ‘п 
совъ, почему он были обрабошаны въ полосы уже’ 
подъ мозошомъ, при помощи кричнаго торна. ‚ Над- 
лежащаго жара, необходимаго дла сварки желЪза, не 
было, достигнуго въ газовой пепи, наи отъ. пого, 
ушо.. небольшия, шахшныя пели не могли. доставить) 
газа въ. добтаточномъ: колилеств$, иди. ‚можениь 
быть, устройство, самой газовой. печи. не. -воот- 


въшешвовало вполнЪ назначению (*); впрочемъ па 


(*) Это, веего вфроянифе;нбо успьхь употребленйя ‘гавовъ, 





зависить боле опть усшройсшва того’: просптрапства 
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ЯВаться можно, : Что, время и опышь’' устравяшъь 
и это. пренпятешвте, въ особенносши, ‘когда подоб- 


ныл ‘печи будуть дфйствовашь. газами; ‘ошдзаяю- 


щимиея изъ доменныхъ печей, ВЪ которыхъ со->), 


жигастсл ‚ угля. въ сушки по крайней мёрь вдвое: 


боле, нежели въ двухъ. шахшныхь м5дипаавилен- 
ныхъ печахъ, и при помъ, можеть бышь въ дом= 


нахъ не съ такою. полБз0ю упошребаяешся ше- 


плоша, какъ въ здшнихъ мъдипаавиленныхъ пе-. 


чахъ, чи!о . очень въроашно, суда. по изаожению, 


онышовъь Г. Кунзена, ‘описанныхь . Г, _ ИТпабсъ- 


Капитаномь  Монсеевымъь въ Горномъ ЯЖурнааь 
1841 года „Л 8-й сшраницы 540 и 550. 


—>——_ .- 


5. 


ОтчЕть о дъйствли ЗОлОТОИСКАТЕЯЬНЫХЪ ПАРТИЙ, КОМАН-, 


ДИРОВАННЫХЪ ВЪ ДАЧАХЪ Мтасскдго зАВОДа У ть 


1841 годА. 


Въ дачахъ Муясекаго завода; въ лъшиб 4811 года, 
-быяо командировано пяшь золошоискашельных 
парций и одна даа ‘добычи ЦЕНЫ камней. 


Первая золошоискатшельная парция, состоявшая 





пени, гв опи сожигающшся, и падалежащаго усшанова при- 
пюква какъ самихъ газовъ, шакъ’и воздуха для сожига- 


ия Ихъ нужнаго. 











| 
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нодъ- руководешвомъ; Колаежекаго ,Секрешарао.Пез 
учииингалу ироизводниа левон’› пбискислоши» рЪчкн, 
Ташкушарганки мимоорудинковъ: оЗлашоустовскаго 


и: Владимро-Андреевскаго, „въ! окреспиосшяхъ:. Су- 


_ хахь-‚ Озеръ, съгодной. - стороны въ: смарый ку= 


рень, ‘а. съ ‚другой: къ Маясшовекимъ рудникамъу и 

на: небольшомъ ‘ключу. развьдывавшемея  въ›про- 

шиомъ 1840: году; ‹ошкрьма ещё золошосодержа- 

щихъ песковъ 518,400: пудъу ‘кошорые»  промьиты 
$ 

на. Гаврило-Архангсаьской › промывя в; их получено 

золота: 1-нъ:пудль. ЭЛ фупша. 41-пль` золошниковъ, 


общеё содержанше ‘коихъ’ во::100.; пудахъ 44: з0- 





зошниковъ. ;Далъе . производнаа. поиски. по {рфкВ 
Мтаешв ‚›‘сафиуа ‘ош: овшораго» каюча” вверхъ къ 


Каскиновекому ‹рудникурво» нё вешрьиивъ. песковъ, 


заслуживающихь обрабоищи, остановнаась на шакъ 


называемомъ ‘первомъ: каЮчи:развЪъдаиа ‘окрествые 
нагорные ‘логах! паастиыхоная:сне»’лпакт» посто» 
анны. содержантемъ, по’‘полиробамъ оказались опиъ 
ЗЛ-хъ долей До золошника: во 100: пудахъ, ‘Ван 
зосшь 'Иремеая, даешь ‘возможность ’вовременемь 
нсньитанть их иромывкою’ въ“ большомъ: видЪ. 
Вторая золотоискательная парпия) состоявшая» 
подъ руководешвомъ Берогсшворена Денисова; про- 
изводниа свой поиски ‘опгь Касвиновскаго рудника 
къ рык Миясу ли ‘пошомъ ноафвую ссго ‘сторону. 
Въ. одномъ болошистомъ мБешв вешрЪфшиниа 3з010> 


шосодержазнщий  пааспть, длиною до 50-ти, ливриною 
Гори. Журн. Ен. ТИ. 1849. 9 

















_дбв 


до (Оши, ‘саженъ, чпоащиною! до $ аршина, еъ со 
держаремь ›во: 400; пудахъ до: ‘зоабтника; ‘изъ 
коегогоможио: Получить < песковъ до 90; шысячь 
пудовь и: золота до-Д-хь Фунтовъ 66 золошниковть 
Кром®. сего; ›хоша:во-многихьмъстпахь попадались 
знаки золота, но-не’ заслуживающие: внимая. ) 

Трептья .золонюискашельная париня, состоявшая 
‚водъ, вадзоромъ. ИТ шабсъ  Капишана: Шумана; про- 
изводила свой понски ошть Церево-Александровска» 
го’ рудника до рьчки Черной и, Апиана; Ова_ ош- 
крыма банзь Чистогоровекихь урочищь  золотю- 
содержащий, пласшть, въ одинъ аршинъ пюлщиною, 
н шириною около Д-хъ аршинъ, просшираюнийся 
саншвомъ на 100 саженъ; съ содержашемъ, по ма- 
зымъ пробамъ, опть; 4-го до 9-хъ золошниковь во 
100 пудахъ, изъ: коего промыпю 61,400 пудовъ пе- 
сковъ и получено зодота. Э-ть Фуншовъ 89, золот- 
ника, и еще ‘осталось развёдавныхь- до ‘985,900; 
пудовъ иесковъ, съ содержашемъ 1-го здлотникау ‘изъ 
коих, должно получиться золоша 50-вь Фуншювъ 
и до’ 193,000 пудовъ песковъ, съ содержашемъ 48. 
долей ‚ошъ 4100 пудовъ; изъ коихъ доля получить- 
са. золоша 10 Фуншовъ. 

Чешвершая. париня; ‚ состоявшая полы надзо 
ромъ Коллежекаго Секрешарл ‘Сшрижова, произво= 
дила: свон поиски, начиная‘ отл, Надежинскаго руд- 
ника вверхъ. но. Мёсу. до Наралинскаго: озера, 
въ окрестносшяхъ; Кумацинскаго хребща пб’ кю: 


чу; шекущему“ отть Сшепниискаго жнаьнаго: зозютач 
го’ рудника.‘ съ примыкающимн. къ’ нему иожбива- 
ми; ‘состоящими: въ’ казенномъ  опводВу и въ 15 
верст ешь ’Мулдакаевекой Фабрики на лЪвой спо- 
ронв` уномянушаго- каюча  обнаруженъ значитель- 
ный падеиь, составаяющие продойжене: роебыюи 
прошаогодняго ошкрыпия. Эшошь пзасшъ просши- 
раештел въ даину около 160, шириною опть 7-ми 
до 10-ши саженъ, шолщиною оптъ. + до 1-го ар- 
шина, ‘съ содержашемь во 100 пудахъ ошъ Л8-ми 
до 72-хъ долей. 

Пяшая золотоискательная парпия, состолвшал 
подъ руководстивомъ Коалежскаго Секретаря Газ- 
берга, производила свои понски, начиная съ Внязе- 
Александровскаго золошосодержащаго рудника, внизъ 
и шеченно’ рБчки Березовки до’ самаго ‘ея’ впаде- 
на въ ‘реку Миясъ; ‘'равпымъ образомъ по р$чк® 
Большому ‘Ашиану ин по западному склону Березо- 
вой ‘горы, ‘начиная бигь ^ Вознесенскаго `разрЪза до 
раки’ Мяса, и прюбр®ла вафдующея ошкрышия: 1) 
въ 1= верст ойть вбаденя ‘руки Березовки въ 
Миясь, вверхь поея шеченю, оширыйто. золот!о- 
содержащих песковъь 564,550. пудовъу изъ коихь 
промьиио 244,550 пуиъь и: позучено золота 9 Фун- 
ша! 93;-золошиика, общее’ содержаше  коихъ 060+ 
шаось ‘5-3 ‹золошника  опть 100’ пудовъ, и 9) въ 400 
саженяхь ‘ошъ’ Ашаянской зозошопромывамсвной 
Фабрики; въ самомъ. русяЪ ь Апшяина, виизь 


`з 


# 
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но’ ‘ел. шеченйо; свешрьшниа золотюсодержащей 


нааетт довольно: большаго ‘ ирошаженйя. Прискъ 


этот ‚названт Ашиланскимъ н. закаючаешь въ се= 


бъ.до 4,500,000.; пудовъ иссковъ, съ среднимъ содер- 


жанюмь вь 100 пудахъ 75 доли, изъ конхъ поилу- 


чишся золоша-&. пуд. 51 Фун: 54 золошника. 


Парпия, назначенная дая добычи  цвьтныхъ 
камней, занималась развфдкою и добычею въ го- 
рахъ Ильменскихъ: певкивита ‚> монацита, эехи- 
ниша, рушиал, птяжеловЪса,. апашита, пирохлора, 
соена,  ильменита, эпидоша, графиша въ породв 
и безъ оной, аксинипа, корунда и садалита. Боль- 
шая часть добъытьыхъ пишуФовъ доставяена въ 


УИ табъ Корнуса Горныхъ ть ` 


Приитьсане: Кромв того оао пОоеаваьы 
париии удЪфалаи ^ часть, комапды къ дальнфйшей 
развёдкв рудииковъ, дъйставовавшихь въ течеше 
прошедшаго льта, Развьдкой этой къ ниБющнм- 
ся въ нихь запасамъ, прюбрьшено вновь до. 6-ши 
мна.поновъ пудовъ, песковъ и золота 25 пуда. 47 


Фуншовъ 50 золоми. и 70’ долей. 


Неменье важное пробрёшен:с золошоискатель- 
ныхь ‘парнийпредотавила- ‘пицатедьная развфдка 
шакихь ‘рудниковъ, которые ‘бывъ ‘испющепы ра-: 
бошами  прежнихь аъ, по свъденамъь о зацасахъ; 


вовсе уже. не. заключали въ себъ золоша. Развьд-› 


кой: сей раскрьипо въ.нихъ еще до Д-хъ мичаюновь, 
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. ` 
пудовъ` песковъ”и получепо“‘золотя Топудь А 4еун- 
тповъ. 59 ‘золойтниковт. 

Всего же`въ течене ата’ 1841 года’ открыиво 
15,;209,841 пудъ золотосодержащихь ‘песковъилмь 
нихъ '41-нъ нудъ 29-тпь ‘Фуппювьги 947 золотни+ 


ка золота. 





4. 


ОБъь ‘открыт МЪЬДНАГО РУДНИКА ВЪ ОКРУГЬ Богослов- 


СКИХЬ ЗАВОДОВЪ. 


(Г. Подполковиика Протасова). 


Открыйие ‘горнозаводекаго ' дЪла на‘ восточномь 


скион® ‘кража "Уральских горъ’‘нодъ 60 :мъ и 61-мъ 


градусами съверной пирошия; ‘тд находитея ‘округ 
Богосаовекихъ заводовъ, принадаежитшь ‘удивитель- 
ной ‘предиргимчивости’ умнаго’ кунца Походяшина, 
въ 1757 году; когда’ къ еъверу‘ оптъ города" Верхо- 
шурья: ‘вся’ ‘обншаемость ' ‘закаючалась” въ `малыхь 
окрестныхъ ‘есленяхь,; ‘а далъе ‘въ’ разсфанныхь 60 
рвкамъ” уединениыхъ ‘Юршахъ’ дикихьт Вогуль. 
Нредмешами горпозаводекой" дъятельности "въ 
этомъ краЪ ‘были: сначала’ чугунолитейное ‘и же- 
я5зодвлательное производства, которыя прекра- 


щеныг по невыгодной отдаленноеши Богосиов* 
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скихл, заводовъ, по древности дия того усптроветиать, 
худому избранию мЪешуъ дая прудовъ. ‚и. под ‘случаю 
опикрышия. обширнаго и богатаго мБетюрождентя 
м5ди, извъетнаго подъ. назвашемъ Турьинекохь 
рудниковъ; пошомь добыча мвди; авъ 1897 ‘и 4898 
годахъ и вымывка ` изъ россыпей зологпа. 


Но вся эта горная страна, которой нфдра мо- 
жно почитать обилующими металлами ве менъе 
прочихъ Уральскихъ округовъ, проетираешся ОПЕБ 
города. Верхотурья къ сЪверу по. прамой лишн 
боле 5-хъ градусовъ мироты. Ее составляютт: 

‚ пустопорожнее  государешвенное обширное про- 
странство,  оспориваемое съ 1854 ‘года Грахами 
Строгановыми съ прочими владфльцами въ свою 
собственность; округъ. Богословекихь заводовъ; да- 
ча. Ге; Всеволожекихь и необитаемал часть Уральз 


скихъ горъ, приведенная въ извфетноспть Сверною 


Горною Эпспедищею, ‚Как и вездь въ природЪ; мех. 


шаизоносностть общаго. иространетова оцфниваютть 
извфетный.  мснаностци и -геологическй состпавъ 
го» а для оцфики  вымшеозначеннаго” _уцастка. су 
вериаго, Урала. основашя эти въ одномъ округв 
Богоедовекихь заводовт, ‚ предешавилюгися сифдунн 
Щими: изъ. Пешропавловской. роесыпи по рВакь 
Песчанк®. вымьинио: 940 пудов б-ь Фунповъ зо 
чота; кошорая ‘разрабоянивастоя цо’ се. према. съ 


1829 года; ‘изъ: 'Гурьинскихь руднивовъ. добьипо 
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4.588,:090 пудовъ: (*) мЪди пюяько до 63:хлу са 
женъ наибольшей ` глубины; мсторождентя же же- 
аъзныхъ -рудъ. повеемфетны: ‘и.’ н®которыя изъ 
иихъ  знациисаьнаго. достоннетва, но, ‘во нёнадой- 
пости, не изсавдованы въ пточности. ТГиавныя’ м 
стонахождешя мешалаовь” на’ всемъ’ ’ означенномь 
протажени ‘тянутся: къ’ ефверу ‘опредбленною 
цепью или‘ полосою, ‘мветами `бвднъющею ‘и’ прёь 
рывающеюсл; но’общее направлеше ‘ил иирина 10- 
лосы ими’ занимаемой, прямо ‘соотвътиетвуейь тез 
ологическому составу’ ея’ особейныхь” горносшей. 
Мьсша’ по `обв етороны ‘ея къ хребту Урала и 
къ востоку’ сравнительно” менъе‘развзданы ‘по ив 
обишаемосши; ”первобьииной ‘дивосши“ и `опитого 
чрезвычайно трудной! къ нимъ  доетупности; "од 
нако жъ, судя по насшоящимь данныгуь, ‘эша 0+ 
аоса горныхъ породъ‘уже’ предешавилениь ‘въ ” 666% 
ту ‘металионосность” 'Уральскихь  горъ, которая 
должна ‘сосшавляшь предмешь ‘изучешй“ и прудов 
собственно ‘полезныхь ‘для’ горнозаводекаго дзиа. 
Ее образують обобенныхь вндовъ шрапы, вмещая 
юнс: въ ‘себь: толщи: персходнаго ‘известняка, ве: 
нисы и’отаасти змъевика и’ кремниетаго’ сланца: 
Онн лежапгь; ‘сколько можно ‘заключашь ‘пд весьма 
не многимтъ ментаостямь, ‘на ‘слениятв ий гранийтв: 
Второперюдные. извесшняки не редко ‘сосптавля- 


юптъ постель золотосодержащихь россыпей, но 





(-)Сь 1791 года, когда заводы поступнаи въ казну. 
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нахождене ‘ихъ въ этой полос несимфейгь Сни. 


какого отношенуя ка, металлоносноети ине мо- 
женть служить’ полснешемъ къопоискамт, г мешач- 
Човъ.: Вся мешалионоснаи: полоса или горносить хстя 
заключаешея въ области амФиболитовъ: и сениша, 
кромЪ. малыхъ исключений, 

Основываясь на этнихь же опытпыхь знаняхь 
своЙствъ горныхъ породъ, Свзерпою Горною Эксне- 
Анщею раскрыта › метаалоносносптиь Въ стран 
совершенно безвьенной ‚до Р5ки Съверной; Сось- 
вы, текущей. въ Обь и Ледовитшое море: Золотосо- 
держащие прмскы, богатое мАсторождене магнийт- 
ной ‹ жельзной Вуды и пахождеше огнфздъ самород» 
ной. мъди, вознаградивиие  лпруды Экспедиции; окру- 
жал самый путь елу также: подтверек даюить. озна 
ченное мнънге. Далье (верной Сосьвы мепталао- 
носпал ‚горностть не опгыекана; ‘нозестль: оспованёя 
позагать, чето, она июлько прервана поверхностиы- 
ми породами. позднъйваго образован, ичи, про- 
стирается .по западную сторону хребта. гор. Чио 
каслешся собспвенно до; овруга Богогловскихь за 
водовь, то, сколько. можно закаючатаь)- изъ, геоло- 
гическаго состава, его горъ, осковный промыееть 
заводовъ еспть добыча мъди, пока, спастыивыхл 06% 
Рётен” гдЪ-аибо олоплыхь рудчиковъ. не наета» 
вапть, положительное въ оптысканнихь, 

‘Турьинск:я ‚ мыспюрождена ,.мвди опирьты за 


Водчикомь Походлиинымт | Въ 1767 году въ двухь 


аеиь УЕ 


ИЕ ОЗЕЕНИ 


ое 


%>— 





471 


горахъ, ‘раздфаснныхт узкою. ножбиною, прорыпюю 
первобытными: водами, по копюрой печепть р5ч- 
ка Турья, из опть копюрой ‚рудники получнии вое 
назваше. Изъ нихъ Александровский н эначитель- 
ная ‘части Фроловскаго 7 рудника. оставлены. и. за- 
поплены; Васильевский и въ особенности Суходой: 
сый. ‘рудинки весьма выработаны. ‚ Впрочем въ 
послфднсе времл, въ». Першинской ‚пах развф- 
дочными ‚ углубками обнаружены. . богатыя рудныя 
вуъстииища, еще, не опредъаенныя. на; счешь. ихъ 
досшоинетва’ и положения, а въ Васиаьевскомъ и 
Фроловском ‹рудникахъ опирыы ‚ двагрудные пала 
спа, въ. средвихъ ; горизонтахъ. 

Возобповален!е издавна осшаваениаго  Богослов- 
скаго, рудника ‹предстпавяяешиу. зажньишее пробр%- 
шеше дея ‹заводовъ, въ продоиженше. веего-существо- 
вата `мБднаго промысла ТЛ-хъ ди. 

Вь, шечеше. всего. этого времени. были спосаю- 
яино упонпребляемы ‚вс®. мучииа возможных мьры 
кь› упроченио супцеетвующихь он къ открыиию 
новыхъ месторождений ‹мБди; ‘исесаи не увфнча- 
вались соопвыисшвеннымъ:усивхомь, лиогобогаши- 
аи. существенными: для. того опытными мепиы= 
ми знашаями. . 


Но съ ежегодною вырабогткою. зкапишальныхь 


_ зоаотосодержащихь присковъь и мфдныхъь РУднн- 


ковъ при недостатив. въ ‚рабочей. командь: има» 


поснавиомъ дъйстви водоолаивныхь мануиить (в 

















47% 


ето кошорыхъ ‘дв тновыя. паровыя ‘машины при» 
гошовляютися и ‘одна гусйтроена);›^ золотойли м5де 
ный промыслы ‘заводовъ, постепенно бъдивя ‘и заь 
труднялсь, понизились до’ годичной добычи 40-ти 
птыслиъ пудовъ ‘мвди’и 55 ии’ пудовъ золота. В 
сабдениые такого’ положен!я заводовъ; предирннаты 
на пользу ихъ `особыя усимл; ‘въ ‘Чиел в копторыхъ 
завиючалось постоянное изучеше и’изелвдоване 
благонадежньйшихь мБешвостей дъйствующихь 


золотых промыейовъ и мвАныхъ рудниковъ: 


Въ "Окиибрв мьёяцв  прошедшаго ‘4844. года, 


труды сти вознаграждены обрышешемъ перваго но- 
ваго рудника мтди по ошкрыниин мднаго промы- 
бла въ здъаемь краз. вай 

Смотритель’ Каменскаго ‘золотаго промысла, воз 
сииптанникь Института Корпуса Горныхь Инжее 
перовь (выпущенный за боязно) Павель Пеентел 
ревъ; осматривая и изстбдуя окреёпитбети: свбего 
участки оштЕримаь ‘зоиотосодержащую” ‘россыпь въ 
едва замвшной иожбинъ. При промывк:в пеековъ 
этой ‘россыпи ‘имъ усмотшрвна мъдная пыль; ‘азпри 
дальныйшихь  испьипанихь и изысканяхь воъхъ 
наносовъ_ и’ разрушенной: емвшанной‘ихъ постели; 
ошысканы куски мфдныхъ рудъ и попюмъ‘ ‘самое 
мъетпорол;дене посл днихь. 

Рудникъ  этопиь (называемый. Михайло-Архан- 
гельекимъ) закаючаетея въ возвьипенной обшир= 


ной‘ болотистой плоскосши, ‘из копюрой берупть 
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начало ручьи: Богословский, Харитоновекй п дру- 
гте. Онъ пошетоипть ‘по: прамой ‘лини ов баи- 
жайшаго Богословскаго рудчика;, на 505-ть саженъ 
къ востоку и па 3 версты отъ Фроловскаго руд 
ника) къ’ юговоситоку. На’ протяжении › 48-ши ‘_са- 
мень, гдЪ‹ошкрыпю` мБспюрождене, ‹ накрываюниь 
его`съ поверхности песчаные «наносы. и слой шра- 
повой ганныполщиною! 4 =на‘сажень: 4-нъ арининъ; 
въ прочихъ же пунктахъ подъ вими лежит раз 
рушенный прапз , ^копюрый  просвченъ’ только 
одним шурФомъ ‘въ 5+ть’ сажень талубины:; РазвЪд- 
ка лпурфами обнаружила ‘породы ‘разрушенный си 
неопредзаишельно смз танныя,” а водяносить м 
ста ‘весьма затрудняла лаки’ работы; ‘а пошому, 
чтобы по зозможносити ‘опредваить шюочаЪве. напра- 
влеше ‘мветорожденгя ‘и горвыя породы его вм» 
щаюния,: дая’дучипаго успзха- дальныйшихь -изея-= 
довашй, въ‘таубинь 5 саженъ ‘поведены ›флигеии 
по ‹проетиравиюо: ‘и’ шоащин® оруднаго плаета: 


По насшолщее время мветорождеше узнано Въ 


даину!‘на»ЭЛ ‘сажени въ шомщину втходномъ пунк- 


ни на“ 7-мь‘саженъ и’ въ глубину на 7 мы важенъ 
н. 1-въ аршинъ. Сверхъ пого ветрчаииеь рудныя 


гиЪзда ‘въ двух туррахъ, осшавленныхтъ по при» 


‚мин® сильнаго притока воДви Исключая массы же* 


: . ау .4 
аъзнаго” козчедана; ‘и’ дая: избъжантя  обтиови въ 
такихь исписленгхъ, ‘поиайая’ въсаожносии изслй* 


дованныя ‘протыиженые мъсторожденя с® уменьйе- 
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нем  прошивь нашурь въ еемт пространств 
заключаетея 50: пвыслаъ пудовъ ‘об урабошайныхь 
рудъ съ содержанемъ 9 ‘Фуншовъ мЪди ов’ пуд® 
рудъ ‘(5+.). 

Опть - развьдокъ получено и’ пропаавалено: 6/1=на 
тысяча пудовъ, въ 9 Фунша 13.5. золотниковт мди 
опт, пуда; ‘всего’ уже нынф прюобрьтено ‘въ, этомъ 
рудникв ‹болте ‘полумилагона рудъ ‘и‘вънихъь боаъе 
25,000: пудов” мди. 

Первую ‘или ближайшую 5ъЪ . поверхноети: › руд 
ность этого. мстпорожденгя образуепты топнкй 
слой‘ лпраповой глины, вт, кошорой `разсЪяны 1 опа 
момки иан. куски мВАныхь рудъ; замвчашельныхь 
въ минералогическомъ › значент ; ниже сяъдуеть 
пласить о мБдной черни. съ гыфздами и. прослойками 
еъросшокловатой мъдной руды: Въ Флигеляхъу по 
роеширанно къ сфверовостпоку ги по; пюащин® 
мвешорожденгя; ‘изъ шахини встръчены мёдный 
‘колчеданъ:н гибзда_ жеяьзнаго: козчедана: Весь: эши 
свойства’ новаго мъеторожденя, направлене ‘и па- 
деше руднаго ‘пласта и смБшанный ‘состав за» 
каючающихъ ‚его праповъ,. сога асуюся” - въ том 
съ тусяовами: ‘руднаго ‹пластшя 40: глубины 8-ми саз 
женъ въ баижайшемь Богоелове комъ рудникт. 

М всторожден:е это также замвчашельно раз» 
пообразноспию. медныхь рудъ и минерааогическиь 
ми образцами ‘ихъ. Он супзь сафдующя:. 

Самородная! мтьдь воиоснетшая’ въ мЪдной ‘и: же- 
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лЪзной ‹охрахъ, : и: налепувила на красной ‘и’ печен- 
ковой: мБДНыхь рудахъ и на модномъ блеск\у бир. 
шная, храсная ьднал. руда’одна и съ примъеью 
мъдной зелени“ и сини; осжолистая, ‚пезенковая , и 
кирпихная МЬДцыЯ рудь:, въ разнообразных: емв-, 
шен!ахъь ‹ между собою гитьдное индиго. (землиетая 
мвдная синь), рыхлая леъдная хернь, итьдный блеск, 
окрисшазиованный” ромбоэдрическияи призмамиу диз 
гексаэдрами и, дигекеаэдрическими ‘ призмами, . тлак- 
же`и ‘сплошной ‘въ емъшени съ омъднымъ коачеда- 
номъ; енлошной лиздный колжедан», одинъ и въ ем1- 
шений! съ кодчеданомъ еврнымъ; хухистьий игдный 
колуедань прожнакомъ въ гранниювидномъ. см?ине-, 


ши сфрнаго колчедана. съ мъднымь изъ венисою. 


5. 


О’ состАВЕ ЧЕВКИНИТА. 


(Г. Поручика Шубина). 


=—— 


Чевкинипть открыть 'Р.; Розе’ въ. конц® 1859: 
иода. Минерааъ ‘этопгь“ встр5чаешся : баизъ Маа-: 
скаго | завода’ въ ‘восточныхъ ‘отрогахъ” Уральскаго, 
хребта). закаючалсв ‘Въ Вид. неправильныхь.. массъ 


въ МтЯсЦипЬБ: 


-Ошносишельнаянаотшность | чевкинита —4.549;: 
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онъ' чериитея апамятомъ; иметь пзоскоракови- 
сниый изабмъ, бархашночерный ‘цвъить ‘и опавный 
стекиянный блеск непрозраченъ и зшолько: въ 
самыхъ лпонкихъ осколкахь обнаруживает бурый 
просвъшу. 

’`Предъ-паяльною. ‘трубкою»‘минераль раскали+ 
ваешел, вепучиваешся _н`‘пошомъ сплавалешея: въ 
черный шзакъ: Бура’‘распоряепиь ‘его удобно,‘ Фос-: 
Форнал соль’ медленнфе; получаемыя сшекаа‘: быва 
юшь окрашены. желбзомь; Въ гсостолы?и: порошка 
минераль удобно ‘плавится ет’ содою; `но’сплаваен- 
ная масси. расилывается. по гугаю`) и’‘паспию‘. вса 
сываешся. имъ. 

- Мо качественному / разложению, чевкинипь ’ока- 
зался состолщимъ: изъ шитшановой` кнезошы, крем- 
незема, закисн желЪза, марганца и цер!я, ипийры, 
глинозема, магнезми, окиси ланшана, извести. и ^во- 
ды, 

Дал опредълеща, количества составных часшей, 
я разлагаль самый шоный порошокъ минерала 
хаористоводородною  кислошою. ‘По ` ошдъаени 
кремнезема, жидкость была обработана ‘азотною 
кислотою. и: сгущена; пошомъ. изъ. нея осаждены, 
кромЪ ‘извесшиу: магиези, исзакиси ‚марганца, всь 
основанёя! посредетвомъ аммяка.. Осадокъ обрабо- 
шанъ/ кипащимъ; расптгоромъ ‘Бдкаго кали для. вы- 
ДЪлешя глинозема. Все прошивусшолвщее, дъйставно 


коднаго кали‘ растворено. въ слабой сърной -кисйо- 


и Зе 


оф 
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9%, растворъ этотштъ былъ уравненъ аммёлкомъ и 
проквимлченъ: при этомъ осадились изъ него окись 


желЪза, и пигановая кисиола. 


Расшворъ процьженный отиъ осадка быйъ обра- 
бошанъ окрисшалиованнымъ сфрнокислымъ кали, 
для осаждеша окисей цергя ни аантана. Жидкость, 
процьженная ош этого осадка, содержала полько 


ишшру и немного еще желфзной окиси. ПосаЪднял 


‚. была осаждена посредесшвомъ углекислаго бариша 


и вбсъ ел иричисленъ къ весу окиси, осажденной 
кипячешемъь и отдаленной ошь` сопровождавшей 


ее шин шановой кисаот ы. 


Прочгя основаня осаждены извъетными, с00с0- 
бами. Количество. итановой. кислоты и воды 


опред$лены изъ особыхъ навфсокъ. 


Разаоженя минерала, оинсаннымъ пушемъ про- 


изведенныя, дали мив слбдующее резульшашьы: 


Во 100 частяхь: 


‚г отношенгя Боян- 
чествъ кислоро- 
‘да ’основай и 
кисаоть: 

кислорода ‘тошно: крат. 

ЧиСй,, 


Кремнезема 5: : 54,90; 48,157 6,84. 7 
Гаинозема 1:4 сели НЫЙ5 ео 5,55. ‚2,01, 8. 
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отпошен!я коли= 
чествъ кнелоро- 
да" оспованй ‘и 
кисаоты: 
кислорода точно крат. 
; — щися. 
Закиси жея®за - 19,96, Д.51 
Закиси. марганца . + 9,88 0,64 
Закиси церия‘. * 945 1,59 8,01 3,02 ъ 
Окиси ланшана . . 6,90 1,25 | 
Ицииры от.” 0,95 0,19 
Закиси жеяЪза 0,69. 0,16 
рено с 9.65 ^ 100 1 
Магне 9. 1.30’ ”_°0;50 
Тишановой кисяошы 1,65 °'0,65 
ое в 9.00' 1,77 


—_——— 


99,95 


Изь выведеннаго отношения между количества- 
- МИ кис —_ кисиошы И основашй ВИДНО, что 


цевкиниъь составаень Ио ФормулЪ: 


зв8 


вле 2-50, ил, Се, м Ее} Зена. 


Изъ ЕДИНО состава чевкиниша видво, что 


онъ составалешт самостоящельный а минер&- 


аа, о оршиша и. алланитща, кошорые. сходны съ ` 


нимъ по свойствамъ, онъ опыичаешся шБУЪ» о чо: 
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содержипть зпачительйое количество полуторно: 
основной- кремневокислой нзвести, тогда какъ оба 
приведенные! минерала содержайть вс1у основантя вт, 


сосполши .трехосцовныхъ солей. 


—А——=—=—>— 


6. 


Раззоженте полконскоитА, 


(И. Изимова). 





`Воаконскоипть изъ Оханска, въ Пермской губер- 
чи, быль уже разаоженъь и описанъ Г. Бершье, а 
потомъ Г. Керстеномъ, поэтому а не стану по- 


вторять здфеь’ ВИ ориктшогностическихъ, Ни Хи- 


‚мическихт» свойствъ его, замБчу шоиько, что хао- 


_ристоводородная кисдоша нессвершеннно разаа- 


гала мпнералъ, который Я испытываат , а пошо- 
му могу птъ существовашь два отличия. вочконско- 


ита: одпосоляная кислота разлагаенть (Г. Берптье), 


на другое она шолько слабо дьйствуепть (Г. Кер- 


стенъ). При ошмучиваюми минерала въ о сшупкв 
| Уи 


остаюшщея едва прим таыа металиическия блестки, 


кошорыя обнаруживаюнть въ микроскопъ свинцо- 


вый цвъшъ. 


Бершье нашелъ въ немъ: Керсттенъ: 
_ Фе = 340 .. .. 17,95 
Гори. Курн. Кн. Ш. 182, > 210 
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Берянье нашеат въ немъ: К еретену: 
№е = 19.0. 4045 
МЕ = ‘72... 69 
$; — 979 . . . 97,04 
о 





98,8 
о 
"’ Мо = 1.66 
"РБ. —_ 1.01 
98,96 


Я подучижь изъ двухъ разложентй: 
| (1) [1 
- 9 = 56,06. . . 56,99 
- Н = 1940. . . 11,94 
{г —= 3494. . . 518 


Же — 9,59 
0 
Са —= 41,90 
Ме — 6,50. 
РЬ — 0,16 


Ми — сзвдъ 








100,7 


Несходетво птрехъ разложенй убъждаетъ, чито 
волконскоишъ не имфепть постоянвазе-ьсостава, 
но‘ представляепть» см$®сь ВБеколувихть минераловъ, 
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15-го Севпября 1840 по 15-е Сеншября 1841 года 107 
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1) О мёсторождещахь антрациша ‚въ, землях 
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пейской Росси еее. а 
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Сибири; перев..Г, Комонена. ‚... , . ... 13 
4) О въсь ашома лантана; Г. Поручика Шубина 148 
5) Количество углекислошы въ воздухь. .. . 159 
^ 6) Островъ Аралъ-Тлюбе на озерф Алакуль . . 156 
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8) 'Грешичная почва города Рена . . . . . 165 
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| 12) Употреблеше антрацита въ Сфверной Аме- 
ривв и во ЧФрарщи ое... 6521 
| 15) Взрывь въ каменноугольной копи вь Бельми 525 
14) Открыпие камепноугольныхъ. пласшовь . . 394 
15) Нькоторыя улучшешя въ мфдиплавиленпомъ 
ь производств заводовъ Г. Бенардаки . ..-. 595 
] а 46) О новомъ колодив въ город Перекоп; Г. 
ь Сташскаго. Соввшника Озерецковскаго. -. . 526 
17) О золошв и плашинЪ, полученныхъ, въ 1841 
году, при казенныхь ‹и часшныхъ зазодахъ 
хребша` Уральскаго, (1... 2 9 о. 951 


18) Опытъь обезсеребрешл шпейзы въ Нерчин- 





скихъ заводахъ; Г. Маюра Ковригииа. . . 449 
19) Опыпшь надъ упошреблешемъ газовъ, ошдфля= 
ющихсл изъ шахшныхъ  мфдиплавиленных пе= - 


чей въ Юговскомь казенномъ заводь. . . 457 
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